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mXRODÜCTION. 




M. Beudajnt, dans un discours sur l’importance 
du règne minéral, sous le rapport de ses applica- 
tions (1) , a présenté la minéralogie comme la source 
première des progrès de la civilisation et de ceux des 
sciences et des arts. C’est en effet, dit cet habile aca- 
démicien, à ses mines de houille principalement, ainsi 
qu’à celles de cuivre, d’étain, de plomb, etc., que l’An- 
gleterre doit sa prospérité. Ces assertions, pour ne point 
paraître paradoxales, avaient besoin d’être justifiées 
par des faits : c’est ce que M. Beudant a entrepris. 
Nous allons le suivre un moment dans ceux qu’il a pré- 
sentés. 

Une des plus belles et des plus étonnantes décou- 
vertes qui aient été faites , c’est celle de la pesanteur 
de l’air et la détermination de la pression atmosphéri- 
que. Sans la connaissance du mercure, Pascal n’y fût 
jamais parvenu; sans ce métal, un grand nombre de 
gaz seraient demeurés inconnus. 

Sans le zinc, Galvani et Volta n’eussent point in- 
vente cet appareil connu sous le nom éicpile voltaïque 
ou galvanique , qui a ouvert la porte aux découvertes 
desDavy, des Arago, des Ampère, des Berzélius, des 
Gay-Lussac, des Thénard, des Becquerel, etc. 


(I) Lu à l’académie royale des Sciences , le .5 juin 1826. 
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Sans l’oxide de manganèse , nous n’aurions ni le 
chlore, ni les chlorures de chaux et de soude, qui sont 
une des plus belles acquisitions que la médecine et les 
arts aient faites. 

Sans les minéraux , l’art du teinturier serait encore 
dans son enfance : l’architecture doit aussi à la miné- 
ralogie ses matériaux , l’agriculture ses amendemens , 
la chimie ses agens les plus puissans, la physique et la 
chirurgie la plupart de ses instrumens, enfin les arts, 
en général , presque tout ce qui concourt à leur per- 
fectionnement. 

Un pareil tableau serait sans doute bien propre à 
faire sentir toute l’importance de la minéralogie , si 
on avait pu la révoquer en doute 5 mais, nous savons 
que , dès la plus haute antiquité, on s’est livré à l’élude 
de celle branche de l’histoire naturelle. Cette élude, 
il est vrai, ne fut qu’empirique jusqu’à la fin du dix- 
huitième siècle; depuis cette époque, les immenses 
progrès de la chimie pneumatique , en portant le plus 
grand jour sur les sciences naturelles, l’ont rendue, 
en grande partie, rationnelle. On n’a, pour s’en con- 
vaincre, qu’à parcourir les exccllens ouvrages des mi- 
néralogistes modernes. 

Ces divers ouvrages sont basés sur des théories pro- 
pres en partie à chacun des auteurs ; la plupart sont 
trop scientifiques pour être à la portée des élèves , et 
surtout des gens du monde, auxquels ce manuel est 
spécialement destiné. Ainsi , sans rejeter ni admettre 
exclusivement ces diverses théories, nous avons pris 
dans chacune d’elles ce qui nous a paru le plus propre 
à atteindre notre but. Nous avons suivi ccs savans à la 
lueur de leurs travaux, non cependant comme des 
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aveugles qui se laissent entraîner par leur guide, mais 
comme l’abeille qui butine sur des fleurs. Nous avons 
médité leurs écrits et discuté les faits qu’ils annoncent; 
car, il arrive souvent que, sans cette sage précaution, 
on embrasse des erreurs sans réflexion et comme par 
instinct, parce qu’il y a bien des choses qui ont beau- 
coup d’affinité avec notre imagination. Le meilleur se- 
cret pour apprendre, c’est l’art de douter, dit l’illustre 
Bacon. Nous nous sommes cependant gardés de pous- 
ser trop loin le scepticisme, parce que nous sommes 
convaincus qu’il devient alors contraire aux progrès 
des sciences. L’expérience a démontré qu’il arrive sou- 
vent que des faits qui ne présentent d’abord que de sim- 
ples lueurs , conduisent souvent à de grandes vérités. 

La première édition de cet ouvrage était incomplète, 
lorsqu’elle fut livrée à l’impression , à cause du départ 
précipité de M. Blondeau pour la Grèce; les épreuves 
même en furent si mal corrigées, que ce manuel 
éprouva la critique d’un journal dont nous sommes ja- 
loux de mériter les suffrages. L’éditeur de cette col- 
lection, bien différent de ces hommes avides qui ne 
voient, dans les productions scientifiques, que des 
spéculations commerciales, s’empressa de se rendre 
aux conseils de MM. les rédacteurs du Globe, et fit le 
sacrifice d’une grande partie de cette première édition, 
pour donner un ouvrage plus digne du public, qui l’a 
si bien secondé dans son utile entreprise. En consé- 
quence, il s’empressa de prier M. Riffault de le refon- 
dre et d’y faire tous les changemens et toutes les addi- 
tions convenables. Ce savant avait ébauché ce travail, 
lorsque la mort vint l’enlever aux sciences qu’il culti- 
vait avec tant de succès. Depuis, MM. et moi 
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avons été chargés de ce même soin. En examioant at- 
tentivement le travail de M. Blondeau , nous avons 
pensé qu’une correction minutieuse pourrait ne pas 
désarmer la critique ; et , dans l’intérêt même de l’ou- 
vrage , nous avons cru qu’il valait mieux le refondre 
en entier , le mettre sur un nouveau plan , le rendre 
beaucoup plus complet , et y ajouter un grand nombre 
de figures propres à le rendre plus méthodique. C’est 
ce que nous avons entrepris. Cet ouvrage ne renferme 
donc qu’une faible partie de celui de M. Blondeau, et 
quelques traductions de l’anglais de M. Riffault. Il est 
divisé en sept classes. 

La première comprend l’étude des métaux , sous le 
nom de métalloides . Nous avons suivi la classification 
de M. Thénard. 

La deuxième traite des oxides ou métalloxides , en 
adoptant toujours la classification de ce même chimiste. 

La troisième embrasse les combustibles non métalli- 
ques , sous le nom de combustides. 

La quatrième traite des substances acides. 

La cinquième, des substances salines. Afin d’être 
plus faciles à consulter, nous avons cru devoir suivre 
l’ordre alphabétique. 

La sixième a pour but les aéroliths ou pierres tom- 
bées du ciel , ainsi que le fer météorique. Nous avons 
cru devoii: consigner dans cette section la liste chrono- 
logique des pierres tombées jusqu’en 1825. 

La septième traite des roches. Nous avons adopté la 
division établie par Werner, quoiqu’elle ne soit pas à 
l’abri de toute objection. 

Bans l’analyse de chaque minéral, nous avons eu le 
soin , autant qu’il nous a été possible , d’indiquer le 
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nom du chimiste auquel elle était due; souvent meme 
nous avons rapporté celle de plusieurs chimistes, lors- 
qu’ils jouissaient d’une haute réputation; dans le cas 
contraire , nous avons cité.celle du plus habile. Parmi 
Jes chimistes français, cesontles analyses de MM. Vau- 
quelin , Laugier et Berthier dont nous avons fait le 
plus souvent usage. Nous nous sommes fait une loi de 
nous arrêter plus particulièrement sur les minéraux 
qui ont un rapport direct avec les arts ou l’industrie. 
Nous avons placé à la tête de l’ouvrage des notions 
préliminaires, destinées à présenter les propriétés di- 
verses et les caractères physiques et chimiques des mi- 
néraux , suivies d’un aperçu sur les moyens de les ana- 
lyser. Nous n’avons pu donner une grande étendue à 
ce travail spécial, parce que, pour le rendre complet, 
il faudrait un ouvrage ex professe. Enfin ce Manuel 
est terminé par un vocabulaire propre à faciliter l’é- 
tude de cette science. 

Noos conviendrons de bonne foi que nous avons fait 
de nombreux emprunts à MM. Haûy, Werner, Jame- 
son, Mohs, Beudant, Berzélius, Kirvvan, Thénard, 
Brochant, Brongniart, Thomson, Howard, Ure, etc. 
Ces auteurs sont si riches de faits et d’observations , 
que ces emprunts ne sauraient les appauvrir. Nous 
avons souvent préféré conserver le sens propre de leurs 
écrits, que de le défigurer par des changemens qui, 
dictés par l’amour-propre , ne servent qu’à obscurcir 
les faits. Nous avons mieux aimé être utiles que de pa- 
raître savans. D’ailleurs, les chemins des sciences sont 
si battus , qu’en cherchant à déguiser la pensée d’un 
auteur , on se rencontre, s’en sans douter, avec un au- 
tre qui a puisé incognito à la même source. 
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Après cel aveu, nous dirons, avec la même fran- 
chise , que nous croyons être parvenus , par notre zèle 
et nos efforts, à rendre cet ouvrage beaucoup plus élé- 
mentaire , et surtout bien plus didactique. Nous n’a- 
vons pas l’amour propre de le croire à l’abri de toute 
critique; nous ajoutons que nous implorons ses lu- 
mières sans la redouter; car, quoi qu’en disent tant 
d’auteurs médiocres, la saine critique est d’autant plus 
utile, qu’elle veille à la correction des écrits, à l’exac- 
titude et à l’enchaînement des faits. C’est par ce triple 
emploi qu’elle assure la réputation des auteurs, en 
même temps qu’elle contribue à l’instruction des 
lecteurs. 

Dans un siècle où quelques hommes voudraient 
nous faire reculer vers les temps où l’espèce humaine 
vivait sous l’empire des préjugés et de la superstition , 
la critique est plus que jamais nécessaire; c’est elle 
qui, en renversant l’échafaudage de l’erreur, doit con- 
tribuer à propager le feu sacré des sciences, des lettres 
et des arts qui, désormais, ne peut plus s’éteindre. 
Car, les hommes périront, les empires seront boule- 
versés , mais les sciences seront éternelles, le génie re- 
naîtra de ses cendres, et, debout au milieu des siècles, 
il commandera à l’univers. 




Ljy Cil 1. 1^1 



MANUEL 


OB 


MINÉRALOGI 


NOTIONS PRELIMINAIRES. \ 



L’on est convenu de désigner par le mot nature l’ensemble de 
tous les corps dont se compose le globe terrestre et des lois qui 
les régissent. L’histoire de la nature, ou bien V histoire naturelle, 
est si étendue, qu’il n’est donné qu’à quelques esprits privilégiés 
d’en embrasser l’ensemble. A cette science, de l'étude de la na> 
ture, se rattachent presque toutes les autres; mais, par une juste 
réciprocité, les sciences physiques, en lui devant une partie de 
leur progrès, contribuent puissamment à leur tour à étendre son 
vaste domaine, et à la rendre rationnelle, d’empirique qu’elle 
était auparavant. Il est aisé de voir que l’étude d’un si grand 
nombre de corps, pour être rendue plus claire , plus exacte et 
plus facile, a dû subir des classifications diverses; car la mé- 
thode, pour nous servir de l’expression de Bacon, doit être consi- 
dérée comme l’architecture des sciences. En conséquence, on 
avait divisé toutes les productions naturelles en trois règnes : 1° le 
règne animal, 2” le règne végétal, et 3» le règne minéral. Mais, 
comme plusieurs propriétés sont communes à plus d’un règne, 
et que la ligne de démarcation qui les sépare n’est pas tou jours 
bien exacte, ni bien établie, etc., on a recouru de nos jours à une 
division qui paraît beaucoup plus méthodique, puisqu’elle re- 
pose sur un caractère invariable. On distingue donc tous les corps 
en deux grandes classes : la première comprend les corps organi- 
ques, ou pourvus d’organes ; la deuxième, les corps inorgani- 
ques, ou qni en sont dépourvus. Les corps organiques se sous- 
divisent en animaux : leur étude constitue la zoologie , et en 
vdÿéiaus:; la science qui est consacrée à leur étude porte le nom de 
botanique. Les corps inorganiques, ou corps bruts, diffèrent des 
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premiers en ce qu’ils sont privés de la vie, et qu’ils n’offrent ni 
sensibilité, ni excitabilité, ni centre d’action. La connaissance 
de ces corps constitue deux sciences bien distinctes, qui sont la 
géologie et la minéralogie. 

La géologie, ou géognosie, s’attache à étudier les grandes 
masses qui concourent à la formation du globe, leur élévation , 
leur forme, leur structure, leurs rapports, leur composition, 
leurs couches et leur nature diverse, leur position et leur 
direction, les phénomènes volcaniques, les tremblemens de 
terre, etc. 

La minéralogie a des rapports moins généraux ; elle a pour 
but principal l’histoire de chaque espèce , celle de ses variétés 
et les indications générales propres à les réunir en familles, en 
genres et eu espèces, afin de les rendre plus aisées à reconnaître. 
11 est aisé de voir que les connaissances géologiques sont indis- 
pensables aux minéralogistes, et tice rereà. 

La minéralogie emprunte ses principaux secours de la physique 
et de la chimie; car, dit M. Beudant, si les découvertes successi- 
ves de la cristallographie ont fait sortir la minéralogie de l’em- 
pirisme auquel elle était livrée , les progrès de la chimie l’ont 
réellement élevée au rang des sciences exactes; elle sc trouve 
maintenant dans une telle liaison avec ces deux sciences, qu’il 
est impossible d’y faire aucun progrès positif, sans y appliquer les 
moyens puissans qu’elles nous fournissent. 

Tous les minéralogistes modernes en ont tellement senti la né- 
cessité, qu’ils ont divisé l'examen des minéraux en physique et 
chimique ; M. Beudant même a été si loin qu’il a pris pour base 
de sa classification les rapports chimi({ucs de composition des 
substances minérales dont M. Ilaily avait commencé à faire usage, 
et nous devons convenir que l’application de la nouvelle nomen- 
clature chimique à la minéralogie est une des plus belles con- 
•luctes que celte science ait faites. 


Propriétés et caractères des minéraux. 


Los minéraux sont composés d’un grand nombre de parfi'cu/es 
ou molécules unies entre elles, les unes par la cohésion , et les 
autres par l'affinité chimique un de composition. 

Les molécules dernières , ou les plus petites parties qui con- 
stituent les corps , ont reçu les noms d’intégrantes et de con- 
stituantes 

Les molécules intégrantes sont celles qui offrent les rdlEmcs 
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élémcns coastilutifs que le minéral lui-mûm« considéré dans son 
entier; ainsi, chaque particule de carbonate de chaux, d’hy- 
dro-chlorate de soude , etc., est une molécule intégrante do 
CO sel. 

Les molécules constituantes sont toujours d’une ligature diffé- 
rente ; ainsi, les molécules de l’acide carbonitjuc et de ut çhaux , 
l’acide hydro-chloriiiuc et la soude, sont des molécules c>iqsti- 
tuantes du carbonate de chaux et de l’hydro-chlorate de soiîi*, 
II est donc bien évident que les corps simples, comme les m^ 
taux, le carbone , le souffre, le phospliore, etc., n’ont 
molécules intégrantes, et <[ue les corps composés, tels 
sels, ont des molécules intégrantes et constituantes; les 
cules dernières des corps sont régies par deux forces, dont 
tend à les séparer et l’autre n les réunir. La première a 
nom de répulsion ; elle doit ses effets au calorique, et, 
plusieurs physiciens, au fluide électri(|ue; la seconde porte 
d’attraction moléculaire (|ui est divisée en cohésion et aifînité. 
La cohésion , ou affinité d’agrégation , est la force (|ui unit les 
molécules intégrantes des corps et tend à conserver cette union ; 
l’afiinité de composition est cette force qui tend à combiner 
les molécules de nature différente , et à s’opposer à leur sé- 
paration. ' 

Outre les caractères généraux et essentiels qui séparent les 
corps organiques des iiiorganitiucs, il en est encore qui sont pro- 
pres à un grand nombre de minéraux, et d’autres à quelques es- 
pèces en particulier ; ces caractères se divisent eu caractères 
physiques et en caractères chimiques. 



Caractères physiques. 


Les caractères physiques .sont ceux que l’on peut observer sur un 
minéral parson inspection ctpardesimplesmoyens mécaniques; 
nous allons examiner les principaux. 


Cristallisation. 


Les molécules intégrantes des corps, liquéfiées par le calorique, 
ou par un liquide convenable, prennent, par le refroidissement , 
ou par l’évaporation d’une partie de ce liquide, un arranjjement 
symétrique plus ou moins régulier, mais toujours fixe, et constant 
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pour chaque espèce de minéral; c’est cet arrangcnicntsymétrique 
qu’on appelle cristallisation. 

Il est certaines conditions qui favorisent la cristallisation : 
1“ on doit laisser refroidir lentement le corps ou le liquide qui 
le tient en solution, sinon, l’on n’obtient que des masses informes; 
2o il faut le repos du liquide dans lequel a eu lieu la solution ; il 
est cependant des cas où un léger mouvement détermine la cris- 
tallisation ; 3„ la présence de l’air : le sulfate de soude ne cris- 
tallise point dans le vide; 4o une masse saline convenable; car 
plus elle est forte, plus les cristaux sont gros ; 5“ un degré de 
froid suffisant; aussi ne manque-t-on pas d’exposer les solutions 
salirics dans des endroits frais. La pression peut même déterminer 
la cristallisation; enfin on peut obtenir des cristaux très-beaux 
etVès- réguliers en suivant la méthode de M. Leblanc ; elle consiste 
à/placcr dans une solution saline des cristaux très -réguliers du 
meme sel, et à les retourner tous les jours. 

Les molécules intégrantes des minéraux ont pour chacun d’eux 
une forme invariable à laquelle doivent être rapportées toutes 
celles que prennent leurs cristaux. En effet, un Cristal n’est 
qu’une réunion de molécules qui , quoique ayant toutsia même 
forme , peuvent cependant, par un arrangement particulier , 
donner naissance à une infinité de formes secondaires c\ui partici- 
pent toutes de la forme primitive. On peut donc regarder comme 
une loi , en cristallographie, que toutes les formes secondaires 
que les cristaux nous offrent ne sont produites que par la super- 
position ou par l'arrangement différent que prennent les molé- 
cules intégrantes. 

La forme primitive se trouve comme enveloppée par des lames, 
dont l’arrangement représente quelquefois celui de la forme pri- 
mitive ; mais le plus souvent il donne lieu à diverses formes dites 
secondaires, qui s’en écartent. De nos jours, on est parvenu à 
démontrer par le clivage, ou la dissection des cristaux, l’heu- 
reuse application de la pratique à cette théorie. On peut, en 
effet, a l’aide de la dissection, parvenir à reconnaître la forme 
primitive d’un cristal ; mais cette disection n’est possible que 
sous certaines conditions. Il est des faces qui résistent aux instru- 
mens, tandis que d’autres se laissent aisément diviser ; ces effets 
sont produits suivant que rinstriimcnt est dirigé dans le sens 
naturel de la superposition des lames du cristal , ou dans le 
sens opposé; d’où il résulte que, toutes les fois qu’on parvient à 
enlever les lames parallèlement aux faces, la forme de ce cristal 
est la même que la primitive, attendu qu’en continuant cette 
dissection on ne fait que diminuer la grosseur du cristal sans 
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altérer sa forme. Lorsqu’au contraire on ne peut détacher que 
des fragmens obliques aux faces , on doit en conclure (|uc la 
figure (lu cristal est secondaire , c’est-à-dire engendrée par la 
superposition et l’arrangement des lames qui enveloppent sa 
figure primitive. Nous allons donner un exemple de dissection 
d’un cristal et de son retour à lu forme primitive; nous l’emprun- 
terons à l’un des plus habiles minéralogistes. Si l’on prend donc 
un prisme hexaèdre très-régulier de carbonate de chaux (^ÿi/rc 1), 
et que l’on essaie de le diviser parallèlement aux arêtes, d’après 
les contours des bases, on trouvera ([ue trois de ces arêtes, 
prises alternativement dans la base supérieure, par exemple, les 
arêtes //', c d, h m, se prêtent à cette division ; et, pour réussir 
dans la base inférieure, il faudra prendre, non pas les arrêtes 
V f\ c’ d’ , h' ni', qui correspondent aux précédentes, mais lems 
arêtes intermédiaires d* f', b’ c', /’ m' . 

Ces six sections mettent à découvert un pareil nombre de tra- 
pèzes ; on en voit trois dans la figure 2, savoir : les deux qui in- 
terceptent les arêtes l f, cd, et qui sont indiqués par les lettres 
P P O O, a a k k, et celui qui intercepte l’arête inférieure d f, 
et qui est indiqué par les lettres n nii. Chacun de ces trapèzes 
possède un éclat et un poli qui démontrent évidemment qu’il 
coïncide parfaitement avec l’un des joints naturels dont l’assem- 
blage forme le prisme. On tenterait en vain de diviser le prisme 
suivant d’autres directions. Mais, si l’on continue la division 
parallèlement aux premières sections, on voit évidemment que , 
d’on côté, les surfaces des bases deviendront de |>lus en plus 
étroites, tandis que, de l’autre, les élévations des plans latéraux 
décroîtront ; parvenu enfin au point où les bases auront totale- 
ment disparu, le prisme se trouvera transformé en un dodécaèdre 
{fig. 3) à faces pentagonales , dont six, savoir : o o i O e, o I k 
i t, etc. , seront les résidus des six pans du prisme, et les six 
autres £ A I o o, 0 A, 0 A’ K i i, etc., seront le résultat im- 
médiat de la division mécaniciue. 

Au-delà de ce même terme, les faces extrêmes conserveront 
leur figure et leurs dimensions, tandis que les faces latérales di- 
minueront incessamment dehauteur, jusqu’à ce que les points o k 
du pantagonc o Jki i, venant à se confondre avec les points ii, et 
ainsi de même pour les autres points semblablement situés , 
chaque pantagone se trouvtua réduit à un simple triangle , 
comme on le voit dans la figure 4 (a). Enfin, si l’on continue de 
nouvelles sections sur ces triangles , de manière à ne labser 
aucune trace de la surface du prisme ( fig. 1 ), on arrive au 
noyau ou à la forme primitive ejui sera un rhomboïde obtiu 
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(/iÿ. 5 ), dont le grand angle E A I ovi E 0 I, est de 101° 32’ 13”. 
Pour de nouveaux exemples, et de plus amples explications, 
nous renvoyons au savant Traité de minéralogie de IH. Haiiy. 
Nous nous bornerons à dire que, d’après l’exposé que nous venons 
de donner du clivage des cristaux, leur forme primitive est, à 
proprement parler, leur noyau, ou si l’on veut un solide d’une 
forme constante, symétiiquement engagé dans tous les cristaux 
d’une même espece, et dont les faces sont dans la direction des - 
lames qui composent ces cristaux. 

Les formes primitives connues jusqu’à ce jour sont au nombre 
de six ; 1“ le dodécaèdre à plans rhombes , tous égaux et sembla- 
bles ; 2" le dodécaèdre à plans triangulaires , composé de deux 
pyramides droites réunies base à base ; 3u l’octaèdre ; 4o le paral- 
lélipipède; 5» le prisme.hexagonal; 6° le tétraèdre régulier. 

Ces formes primitives, ou ces noyaux de la cristallisation, ne 
sont pas cependantle dernier terme de la division mécanique des 
cristaux, puisqu’on peut toujours les sous-diviser parallèlement à 
leurs différentes faces, et quelquefois aussi dans d’autres direc- 
tions : on parvient ainsi à leur molécule intégrante. Les nom- 
breuses recherches que l'on a faites ont prouvé que les formes 
desmolécules intégrantes, auxquelles toutes les formes primitives 
peuvent se réduire, sont au nombre de trois: 1° le parallélipi- 
pède, ou le plus simple des solides qui nient leurs faces parallèles 
deux à deux; 2° le prisme triangulaire, ou le plus simple de 
tous les prismes; 3o le tétraèdre , ou la plus simple des pyra- 
mides. 

D’après cet exposé , l’on sent combien il est important que les 
minéralogistes rccourentau clivage des minéraux, et qu’ils fassent 
connaître , en même temps (|ue leurs propriétés physiques, le 
nombre de leurs clivages , leur direction , leur facilité, leur net- 
teté, ainsique les angles que forment entre elles les faces aux- 
quelles ils peuvent donner lien. Il arrive souvent que lesminéraux 
ont plusieurs clivages ; on doit alors s’attacher spécialement aux 
plus fréquens, aux plus nets , en un mot, à ceux qui offrent le so- 
lide le plus propre aux observations cristallographiques que l’on 
a entreprises. Les autres sont connus sous le nom de clivages 
surnuméraires. Les cristaux se trouvent quelquefois isolés dans 
la nature, ou bien implantés dans une gangue ((ui leur sert de ei- 
ment pour les lier ensemble ; mais le plus souvent ils sont groupés 
entre eux, de manière à décrire un grand nombre de formes, 
soit pseudomorphiques, soit en cristallisation régulière. Ainsi , 
l’on voit souvent des groupes de cristaux cubiques donner lieu , 
par leur union , à des octaèdres réguliers ( ^g. fi ), à des dodé- 
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caèdres rhomboidaux ( /îÿ. 7 ), etc. C’est aussi par de semblables 
réunions de cristaux de même forme , et implantés l’un à l’autre 
par un seul point , qu’ils aifectent des formes nouvelles. Ainsi , 
les cristaux à sommet dièdre {fiQ.S) sont susceptibles de se 
réunir autant par les faces b que par les faces a ; il en résulte 
qu’alors, si l’inclinaison de b sur b est de 90^, la réunion de qua- 
tre cristaux semblables donnera lieu à une croix rectangulaire 
(^fig.9) Si l'angle est , au contraire, plus petit, trois cristaux 
ABC (fig. lü) pourront se réunir; ils seront obliques l’un sur 
Tautre, et le cristal D, dont le sommet dièdre sera égal à un au- 
tre angle , pourra se grouper dans ce vide. Un tel arrangement 
explique tous ceux qu’ont pris les divers cristaux qui représentent 
des roses, des gerbes, etc.; on peut les étudier dans la Minéralo- 
gie d’IIaûy, dans le Traité élémentaire de minéralogie de M. Beu- 
dant, etc. 

Il est un point essentiel sur lequel nous devons nous arrêter , 
c’est qu’une cause des variations dans les formes secondaires des 
minéraux , qui cependant jouissent de la même forme primi- 
tive, se trouve dans la mesure des angles qui résultent de l’incli- 
naison de leurs faces. Cette mesure est déterminée à l’aide d’un 
instrument nommé goniomètre ; il est dû à M. Haüy ; il se com- 
pose de deux la mes d’acier ( ^g. 11) jointes par un axe a, autour 
duquel on peut les faire tourner et glisser par les rainures 6 , 
afin de les alonger ou de les raccourcir à volonté. Lorsqu’on 
veut s’en servir, on les place sur les deux faces dont on se pro- 
pose de mesurer l’inclinaison mutuelle ou angle dièdre, perpen- 
diculairement à leur intersection, ou sur les deux arêtes dont on 
veut déterminer l’angle plan. Cela fait, on met ces lames sur un 
rapporteur de cuivre ( /!?. 12 ), ayant une cavité c dans laquelle 
s’adapte exactement la virole a 11); le petit taquet d de 
cette dernière figure , en rentrant dans la rainure f de la fi- 
gure 12, contribue à fixer ces lames dans une position sûre. Ces 
dispositions prises, on lit sur le limbe le degré d’ouverture de ces 
lames. Ce limbe est divisé en degrés; M. Gillet de Laumont y a 
fait subir d’utiles modifications , il l'a divisé en dixièmes. Comme 
dans les descriptions des instrumens il faut être aussi clair 
qu’exact, nous aimons mieux emprunter celle-ci à M. Beudant, 
que de la rendre imparfaitement. Nous dirons donc, d’après lui, 
que M. Gillet de Laumon a fait tracer sept cercles concentriques 
è égale distance l’un de l’autre, comme dans la figure 12, attirer 
des diagonales, entre les deux cercles extrêmes, d’un degré à 
l’autre. L’alidade marque alors un degré exact , ou 1 degré 10 , 
20, 30, 40, 90 minutes, suivant qu’elle correspond exactement à 

2 . 
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l’un des rayons tracés de degré en degré , ou à l'intersection de la 
diagonale avec le 2e,3“ , 4« , 5» cercle concentrique; ou bien , 
comme les rayons ne sont pas marqués partout, pour éviter la con- 
fusion , l’alidade marque le degré exact , ou 1 degré plus lU, 20, 
30, 40, 50 minutes suivant qu’elle correspond aux extrémités 
opposées des deux diagonales voisines ou à l’intersection de la dia- 
gonale la plus rapprochée de ISO" avec le 2e, 3", 4®, et 5 <î cercle. 
Ce goniomètre n’est pas exempt d’inconvéniens ; on a cherché à 
y remédier en tâchant à mesurer les angles par la réflexion de la 
lumière. M Wollaston a inventé un goniom être aussi simple que 
commode. EnCn, M. Âdelman vient d’en proposer un qui donne 
des résultats assez satisfaisans : l'un et l’autre ont été décrits fort 
exactement par M. Beudant. 

Pesanteur. 

La pesanteur est une des propriétés caractéristiques de la ma- 
tière ; ainsi, l’on doit donner le nom de poids spécifique à la den- 
sité de la matière dont les corps sont composés, en la comparant, 
sous le même volume , et à la meme température, à celle d’un 
autre corps que l’on est convenu de prendre pour terme de com- 
paraison, et qui est l’eau distillée, dont la température est de 15<>, 
5 C°. Nous ne parlerons ici que de la manière de reconnaître le 
poids spécifique des corps solides; elle consiste à les peser dans 
l’air, à les attacher ensuite , au moyen d’un cheveu , au plateau 
d’une balance dite hydrostatique , et à les peser de nouveau, 
en les plongeant dans un vase exactement rempli d’eau distillée, 
Il est évident que le corps, en plongeant dans l’eau, en déplacera 
un volume égal au sien, et que le poids de cette eau , comparé à 
celui de ce corps dans l’air, indiquera son poids spécifique ; il est 
aussi démontré que les corps pesés dans l’eau, perdent en poids 
celui que donne une quantité d’eau égale à leur volume ; ce qui 
offre un autre moyen de comparaison pour établir leur den- 
sité respective. Nicholson a appliqué l’aréoraètro de Farenheit à 
la détermination du poids spécifique des corps solides. Nous ren- 
voyons aux ouvrages de physique pour bien étudier les divers 
moyens propres à bien établir les poids spécifiques des corps ; 
nous nous bornerons ù faire observer que , comme il en est qui 
sont solubles dans l’eau, on doit substituer a ce liquide une li- 
queur dans laquelle ils ne se dissolvent point , et dont on a déjà 
bien reconnu le poids spécifique. Il faut aussi, autant que pos- 
sible, si c'est un métal , qu’il soit porté à son plus grand degré 
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dcdensilé; car l’on soit qu’elle est en raison inverse de l’écar- 
tement des molécules ; ainsi, le platine fondu pèse 19; forgé, son 
poids est de 20, 3, et passé au laminoir, de 22. 


Dureté. 


On jugeait autrefois de la dureté des corps par le choc du bri- 
quet ; cette méthode est défectueuse ; c’est moins la dureté des 
corps qui détermine les étincelles qui se produisent, que leur 
mode d’agrégation ; car nous avons des variétés de quartz qui , 
étant friables, ne donnent point d’étincelles; quoique étant de 
même nature que les silex les plus durs. On a donc cru juger de 
la dureté des minéraux parla résistance qu’ils opposent à se lais- 
ser rayer par d’autres , et c’est la comparaison de cette même ré- 
sistance entre les corps plus ou moins durs qui établit leur degré 
de dureté. Lorsqu’on fait de pareils essais il faut, autant que pos- 
sible, prendre des échantillons cristallisés. Sous le rapport de la 
dureté, on a divisé les minéraux en six classes. 

La première comprend ceux qui ne sont rayés que par le dia- 
mant, qui est le plus dur de tous les corps. . 

La deuxième, ceux qui le sont par le quartz. 

La troisième , ceux par l'acier : ainsi le marbre est rayé 
par l’acier , tandis que le porphyre ne l’est pas , ce qui sert à les 
distinguer. 

La quatrième , ceux dont on compare la dureté avec celle du 
verre : ainsi, quoique l’asbeste et la trémolite se ressemblent 
beaucoup, celle-ci raie le verre, tandis que la première ne produit 
point cet effet. 

La cinquième a pour point de comparaison le marbre. 

La sixième , la chaux sulfatée ou gypse , qui est rayée par 
l’ongle. 

Le professeur Mohs, qui a beaucoup étudié les degrés de dureté 
des minéraux, les a exprimés ainsi ; 


1 exprime celle du talc. 

2 gypse. 

3 spath-calcaire. 

4 spath-fluor. 

5 apatitc. 

6 feld-spath. 

7 quartz 
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8 exprime celle de la topnxc. 


9 corindon. 

10 iamant. 


Dans quelques ouvra, qes de minéralogie, on range les corps en 
durs, demi-durs et tendres. 

1" Les durs ne se laissent pas entamer par le couteau, et font 
feu avec l’acier. On appelle extrêmement durs ceux qui ne so lais- 
sent pas entamer par la lime ; très-durs ceux qui lui cèdent un 
peu, et durs ceux qu’elle est susceptible de rayer. 

‘ 2° Les demi-durs ne fontpas feu au briquet, et sc laissent diffi- 

cilement entamer par le couteau. 

3n Les tendres sont coupés aisément par le couteau, mais non 
entamés par l’ongle. 


La rayure et raclure. 

On donne le nom de rayure ou râclure à la marque qu’un corps 
plus dur que le minéral qu’on examine laisse à sa surface. La 
couleur dccetterayufe ou raclure est analogue à celle du minéral, 
ou bien d'une couleur différente. 


Tache. 


C’est ainsi qu’on nomme la trace que certains minéraux lais- 
sent sur les doigts, sur le papier, etc., contre lesquels on les 
frotte. 


Ténacité. 


C’est, à proprement parler , la résistance qu’opposent les corps 
à être rompus. Cette propriété ne doit pas être confondue avec 
la dureté j car il est des cerps très-durs qui sont très-cassans , et 
par conséquent très-tenaces, et d’autres qui jouissent de cette der- 
nière propriété, sans être aussi durs que les autres. 

Ductilité. 


C'est la propriété dont jouissent quelques métaux , de pouvoir 
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être tires en fils plus ou moins déliés, en passant à la filière, ou 
bien de se réduire en lames ou en feuilles plus ou moins tenues, 
par le choc du marteau ou parla pression au laminoir. Rigoureu- 
sement parlant , celle dernière propriété constitue la malléabi- 
lité , (|ui est une propriété particulière; car il est reconnu que 
les métaux qui passent le mieux à la filière ne sont pas constam- 
ment ceux qui cèdent le mieux à la pression du laminoir. L’on 
sait, en effet, qu’on fait, avec le fer, des fils très-déliés, et qu’on ne 
peut point cependant le réduire en feuilles, tandis eju’on fait des 
feuillesde plomb, (pioiquc ce métal ne passe pas, bien s’en faut , 
aussi aisément à la filière que le fer. 


Flexibilité . 


C’est la propriété dont jouissent certains corps, de se laisser plier 
sans se rompre, comme le plomb, l’étain, etc. 

Elasticité. 

C’est le nom ((u’oii donne à la propriété dont jouissent un 
grand nombre de corps, de conserver constamment leur forme ou 
leur volume, et de reprendre l’un ou l’autre lorsque la cause pro- 
ductrice d’un changement d’état dans certains corps vient à ces- 
ser. Ainsi, l’eau réduite en vapeur par le calorique, les métaux di- 
latés ou fondus par cet agent reprennent leur premier état par le 
refroidissement ; une lame d’acier courbée en cercle par la pres- 
sion reprend la ligne droite quand cette pression cesse d’agir ; on 
voit combien l’élasticité diffère de la flexibilité. 


Eclat. 

Propriété dont jouissent certains corps de réfléchir une plus ou 
moins grande quantité delumicre ; l’éclat dont ils jouissent est en 
raison directe de celle qu’ils réfléchissent, etc. 

Odeur. 

Les corps divers sont inodores ou odorans. Ceux-ci peuvent l’ètre 
naturellement, comme le musc , l’ambre , le succin , l’acide ben- 
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zoïquo d’autres le sont par le frottement ou par le calorique 
tels que l’étain, le cuivre, le 1er, le plomb, etc., et d’autres par l’ex- 
halation, coramerargile, etc. 

Saveur. 


Un grand nombre de minéraux sont insipides, particulièrement 
ceux qui sont insolubles , et tout porte à croire que leur insipidité 
se rattache à leur insolubilité. D’autres , au contraire, ont des sa- 
veurs diverses; de ce nombre sont un grand nombre de sels et d'o- 
xides, les acides, etc. 


Happement. 


C’est l’adhésion que certains minéraux sur lesquels on pose la 
langue contractent avec elle. 


Tact. 


Impression que les minéraux font sur les doigts lorsqu’on les 
touche; on les distingue par les noms de iAci graa , savonneux , 
doux ou onctueux, maigre, etc. 

Aspect. 


Cette propriétété semble se rapprocher beaucoup de l’éclat. On 
dit, en effet , qu’un minéral a un aspect vitreux, résineux , na- 
cré, etc., quand il présente le même aspect que le verre, la résine , 
la nacre, etc. 


Couleur. 


Les minéraux sont incolores ou diversement colorés. Il est 
inutile d’indiquer les moyens propres à reconnaître les diverses 
nuances ; il nous suffira de dire qu’il n’est pas indifférent de s’as- 
surer si la couleur de la poudre des minéraux est identique ou dif- 
fèje de celle du minéral. 
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Transparence. 


CVst lepassogc plus ou moinslibre de la lumière à travers les corps. 
On les appelle tranaparcMs lorst[u’on voit distinctement les objets 
à travers ; demi-transparens lorsqu’on ne les distingue qu’impar- 
faitement ; translucides lorsqu’ils donnent passage à la lumière 
faiblement, et sans pouvoir distinguer nullement les objets ; ojja- 
ques lorsqu’ils ne laissent point passer la lumière. 

Kirwan a désigné les divers degrés de transparence de la manière 
suivante : 


0 opacité. 

1 translucide sur les bords. 

2 translucide. 

3 demi-transparent. 

4 transparent. 


Il est des corps qui deviennent transparens lorsqu’on les plonge 
dans l’eau: ils sont connus sous le nom A' hydrophanes . 

Réfraction. 

C’est la déviation des rayons lumineux qui traversent un corps 
transparent; elle est sim/j/e lorsqu’on ne voit qu’une fois l’image 
de l’objet à travers le corps, et double ({uand un l’aperçoit deux 
fois. La double image se voit tantôt à travers des faces naturelles 
et parallèles du minéral transparent, tantôt à travers des faces pré- 
parées. Toutes les fois que lesiacesdu minéral ne sont ni parallèles 
ni perpendiculaires à l’axe de réfraction, la double image s’aper- 
çoit en regardant à travers deux faces parallèles et naturelles, sans 
(ju’il soit besoin d’en faire naitre de nouvelles. Dans le cas con- 
traire, c'est-à-dire si les faces naturelles du minéral sont parallèles 
ou perpendiculaires à l'axe de réfraction , il est nécessaire, pouf 
faire naitre la double image , de produire de nouvelles facettes 
obliques. Presque tous les minéraux transparens jouissent de cette 
propriété, à l’exception de ceux qui ont pour forme primitive le 
cube ou l’octaèdre régulier. 
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Phosphorescence. 

On peut développer la phosphorescence dans plusieurs miné- 
raux ; 

1“ Par la chaleur. Une température peu élevée la fait naître 
chex quelques-uns ; plus forte , elle la détruit en entier , et la pro- 
duit chez d’autres. La couleur bleue parait être propre aux corps 
phosphorescens purs , la couleur jaune aux impurs. 

2“ Par Vinsolation. Quelques minéraux exposés quelques temps 
aux rayons solaires deviennent lumineux dans l’obscurité. 

3" Par Y électricité . Il faut qu’elle soit faible ; forte , elle détruit 
la phosphorescence. 

4“ Par le choc , le frottement, la rayure, etc. Le sulfure de zinc 
artificiel frotté avec un cure-dent répand de la lumière; il en est de 
même de deux silex frottés l’un contre l’autre, etc. 

Électricité. 


Tous les minéraux sont susceptibles de devenir électriques , soit 
par le frottement, soit par la pression , soit par le contact, ou bien 
parla chaleur. Il est des substances chez lesquelles on peut la pro- 
voquer par tous ces moyens. 

Les corps vitreux, résineux ou pierreux sont susceptibles d’être 
immédiatementélectrisés par l’un de ces moyens, et d’autres, tels 
que les métaux, ont besoin d’être isolés pourejue l’électricité puisse 
s’y développer; effet que l’on opère en les plaçant sur des corps 
qui , de même que le verre , la résine , etc., ne livrent point pas- 
sage au fluide électrique. De ces deux propriétés sont nées deux 
grandes divisions : les minéraux isolons et \es minéraux conduc- 
teurs. 

Les corps frottés ou comprimés ne prennent pas tous la même 
électricité; en général elle est chez les uns vitreuse, et chez les 
autres résineuse. Cette règle n’est pas cependant invariable, puis- 
qu’il arrive souvent qu’un cristal d’un même corps prend une élec- 
tricité, tandis qu’un autre en prend une opposée. M. Haüy a re- 
marqué que, dans un même cristal, il arrivait parfois qu’une face 
développait par le frottement une électricité contraire à celle 
qu’une autre face manifestaitpar le même moyen. 

Les minéraux conservent et prennent plus ou moins facilement 
l’état électrique. Il en est, tels que le spath d’Islande, qui n’ont 
besoin que d’être pressés entre les doigts; la topaze s’électrise aussi 
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très-facilement, et, ainsique le spath d’Islande (carbonate de 
chaux cristallisé), conserve très-long-temps l’électricité, quoique 
étant en contact avec des corps conducteurs , tandis <|ue le dia- 
mant, le cristal de roche, ne la conservent pas plus d’unquart- 
d’heure. 

Nous avons déjà dit que certains corps pouvaient s’électriser 
par la chaleur ; ces corps sont du nombre des isolans. Les plus re- 
marquables sont la topaze et la tourmaline. On a observé que , 
lorsqu’il se produit deux pôles d’électricité diiTérente, une des 
extrémités du cristal offre le pôle positif et l’autre le négatif, et 
que les différences ont presque toujours un rapport direct avec la 
cristallisation. En effet, on a constaté que, dans les cristaux régu- 
liers, chaque pôle présente des ramiûcations particulières, le pôle 
positif offrant plus ou moins de faces que lé négatif, ou vice versà, 
ou bien des faces d’un autre genre. 

Les minéraux ne s’électrisent pas tous au même degré de tem- 
pérature; il en est en effet qui le sont constamment à la tempéra- 
ture atmosphéri({ue , et d’autres qui deviennent électriques à une 
chaleur plus ou moins forte , et qui la perdent à un degré de calo- 
rique supérieur. 

11 est un moyen bien simple de reconnaître la nature de l’élec- 
tricité des minéraux; il est dû à AI. llaüy, et consiste à adapter à 
une des extrémités d’une aiguille métallique un petit barreau de 
spath d’Islande; on la place sur un pivot isolé sur lequel elle doit 
être en équilibre au moyen d’une longueur suffisante de l’autre 
extrémité de l'aiguille. Ces dispositions prises, on électrise vitreu- 
sement le spath d’Islande, en le pressant entre les doigts; on élec- 
trise ensuite le minéral , et on le présente au barreau de spath : s’il 
l’attire, il est électrisé résiiieusement; s’il la repousse, c’est vi- 
treusement. Il est bon de faire observer qu’il faut bien s’assurer que 
le minéral qu’on examine est électrisé. 


MAGNÉTISME TERRESTRE. 


Action des métnux sur Vairjuillc aimantée. 


Jusqu’à nos jours on n'avait reconnu à l’aimant que sa vertu 
attractive, ou bien d’attirer le fer, son protoxide, son proto-car- 
bure ou acier , le cobalt et le nickel , ainsi que sa propriété direc- 
trice, ou bien do rechercher le pôle nord dans nos climats. L’ex- 
plication de ces phénomènes avait fait admettre deux fluides 
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distincts, le magnéliême austral, et le magnétisme boréal. 
M. Oërsted , en observant l’action d'un courant électrique sur l’ai- 
guille aimantée, a ouvert une nouvelle porte aux découvertes de 
MM. Ârago , Ampère , Davy , Faraday , etc. : de leurs savantes re- 
cherches, et principalement de celles de notre habile astronome , 
il est résulté la connaissance de l’identité des fluides électrique et 
magnétique. 

L’action des minéraux sur l’aiguille aimantée se borne au petit 
nombre que nous venons de citer; il n’y a que le fer qui existe dans 
la nature sous deux états magnétiques. Dans le premier, ainsi que 
le cobalt et le nickel, il attire à lui l’un et l’autre pôle de l’aiguille 
aimantée. Dans l’autre, et cette propriété lui est particulière, il a 
lui-même des pôles comme l’aiguille aimantée. Lorsqu’on veut 
donc reconnaître dans quel état magnétique se trouve le fer, on 
n’a qu’à en approcher une extrémité d’un barreau aimanté ; s’il 
l’attire, on lui présente l'extrémité opposée, s’il l’attire également, 
on doit en conclure que ce fer ne possède aucun magnétisme 
plein .-par un effet contraire , si le barreau aimanté est attiré par 
une extrémité et repoussé par l’autre , c’est alors une preuve con- 
vaincante que le minéral possède le magnétisme plein, et que 
c’est un aimant naturel. 

Quoique l’acier soit le minéral dont le magnétisme est le plus in- 
tense, ilcst cependantbien démontré que les métaux magnétiques, 
en se combinant avec d’autres combustibles, surtout avec le 
soufre, perdent leur magnétisme. M. Ilatcliett a cependant annoncé 
que les proto-sulfures et les phosphures métalliques étaient sus- 
ceptibles de former de bons aimans; cette assertion n’est vraie que 
lorsque le métal n’est uni qu'à une petite quantité de combustible; 
la plombagine nous en offre un exemple. 


Formes extérieures. 


Quoique le nombre en soit indéfini , en prenant les plus ordi- 
naires , on les a réduites à quatre : 

1» Forme commune, quand elle est trop irrégulière pour établir 
une comparaison avec celle de tout autre corps. Ou dit qu’elle est 
en masse, quand le volume du minéral est au-dessus de celui d’une 
noisette; au-dessous, on dit qu’il est disséminé. S’il ne tient ni de 
la pierre composée ni de la roche solide, il se trouve en morceaux 
anguleux, en grains , en lames, en plaques , en couches superfi- 
cielles, etc. 

2« Forme particulière, lorsqu’elle ressemble à celle de quelque 
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corps connu. On compte cinq formes particulières, (|ui sont : l’o* 
longée , la ronde , la plate, la creuse ou carerneuse , la rûmeuse 
ou embrouillée. 

La forme alongée comprend la capillaire , !a claviforme , la 
coroUiforme , la cylindrique , la dentiforme , la dendritiforme , la 
filiforme, \etubiforme, la stalactiforme , etc. 

La forme ronde embrasse les botryoïdales , les globuleuses , les 
reniformes , les tuberculeuses, etc. 

La forme plate , les spéculaires ou en feuilles. 

La forme creuse nu caverneuse , les bulleuses , les cariées , les 
criblées, \cs cébillaires , etc. 

La forme rameuse , semblable à des rameaux. 

3'* Forme régulière. Les cristallisations diverses. 

4“ Forme étrangère. A cette espèce se rattachent toutes les pé- 
triûcations. 


Surface extérieure. 


l" Inégale, lorsqu’elle offre de petites élévations et dépressions 
qui sont peu régulières. 

2® Grenue, quand ces petites élévations sont arrondies. 

3° Lisse , quand elles ne présentent aucune aspérité ou inéga- 
lité. 

4*> Striée, lorsque les petites élévations se prolongent en ligne 
droite , et parallèlement. 

50 Drusique, quand elle est couverte de très-petits cristaux qui 
sont réunis en druses. 

6® /{a6otet4se, quand les élévations de la surface sont plus sail- 
lantes. 11 n’est pas besoin de pousser plus loin un examen auquel 
l’intelligence du lecteur peut aisément suppléer. 


Cassure et structure. 

C’est la surface intérieure que présente un minéral , quand il a 
été cassé dans un sens inverse à ses joints naturels. Ce caractère 
est assez incertain , puisqu’il peut varier dans le même minéral j il 
peut cependant servir à la distinction de quelques variétés. On 
distingue plusieurs cassures; les principales sont : 

1° La régulière, qui, n’étant, selon M. Brongniart, que la di- 
vision naturelle de lames de cristal , doit être rangée parmi les ca- 
ractères appartenant à la structure. 
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2" La compacta. Elle est ainsi nommée quand tontes les parties 
forment entre elles continuité. Il arrive qu’elle ofl're souvent do 
petites inégalités; elle est dite alors caquillcusu ou écnilleiise , 
lorsque ces inéf;alités forment des espèces d’écailles; conchoïde , 
lorsqu’elle forme de petites élévations arrondies comme les co- 
quilles; «me, quand elle ne présente aucune inégalité ; inégale , 
([uand ces inégalités sont anguleuses et irrégulières; elle est alors 
à gros grains, à petits grains et à grains fins , suivant la grosseur 
do ces inégalités; terreuse , (juand elle a l’aspect de la terre sèche; 
crochue ou ramiforme, quand elle offre des aspérités très-petites, 
en forme de crochet, et peu sensibles à la vue; c'est celle qu’offrent 
plus particulièrement les métaux. 

3o /'\‘ire«se : c’est-à-dire , présentant des hlamcns unis ensem- 
ble et non susceptibles d’être mesurés; ces ûhres sont disposées 
parallèlement, ou bien sont conràes, divergentes, entrelacées, etc. 

4" Rayonnée, ne diffère de la précédente que parce que les 
fibres sont épaisses , aplaties , et susceptibles d’être mesurées ; 
suivant leur largeur et leur élévation , elles présentent des canne- 
lures oa dess/r»e.s. 

5" Feuilletée ou lamelleuse , offre des lames minces, lisses et 
polies, plus ou moins grandes, droites ou courbes, etc. 

6“ Vitreuse , a l’aspect du verre. Elle est dite résineuse , quand 
elle paraît semblable à la résine ; rilro-résineuse , lorsqu’elle sem- 
ble participer de ces deux substances. 

La structure est bien souvent une propriété inhérente à ces 
corps; la cassure nous la dévoile dans un minéral, puisqu’elle en 
est «ne dépendance constante. Ainsi , dans les niinéranx à struc- 
ture régulière, la cassure est unie, et porte le nom de lamelleuse , 
ou feuilletée , suivant l’épaisseur des lames, etc. Il est donc re- 
connu qu’il doit y avoir un grand nombre de structures diverses, 
que nous nous abstiendrons de nommer, puisqu’elles sont analo- 
gues aux cassures que nous venons d’énumérer. 


Forme des fra^tnens. 


Lesminérais dont on a détruit mécaniquement par le choc la 
force de cohésion, offrent des fragmens de forme réÿn/iè»e ou 
irrégulière. 

1“ Les rrf7Mb'ors ont une forme géométrique ou cristalline. 

2® Les t'rréÿM/icrs affectent diverses formes, soitnt^u.s, obtus, 
en plaques , cunéiformes , etc. 

Dans l’examen des caractères physiques des minéraux , il arrive 
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souvent que les cristaux sont tellement petits, qu'on ne peut les dis- 
tinguer à l’œil nu; il en est de même delà forme des fragmens, etc. 
Dansce cas, on doit recourir à l’examen microscopique. Nous 
croyons faire plaisir aux minéralogistes en décrivant ici lemicros- 
cope achromatique, selon Euler , construit et perfectionné par 
MM. Chevalier aîné et fils, attendu qu’il peut leur être du plus 
grand secours. 

Le microscope achromatique est composé de la lentille objec- 
tive et de deux verres formant l’oculaire. 

Fig. 20. A, pied du microscope; b, corps do la lunette; b' 6", 
tirages ; c, oculaire ; d, objectif achromatique ; e, prisme à surfaces 
curvilignes, qui projette la lumière sur les corps opaques; /", dia- 
phragmes variables à trous dccroissans pour modérer reffctdela 
réflexion du miroir ; g, miroir qui réfléchit la lumière pour les ob- 
jets transparens; A, crémaillère dans laquelle engrène un pignon 
monte sur l’axe d’une vis goudronnée; elle sert à faire monter ou 
descendre la platine A, qui reçoit les objets. 

Fig. 21. Le diaphragme à trous décroissans, vu en plan et en 
coupe. 

Fig. 22. Platine porte-objets, vue en plan. 

Fig. 23. Lampe à double courant d’air, dont la lumière sc pro- 
jette à travers le prisme e pour éclairer les objets opaques : /, ré- 
flecteur parabolique dé cette lampe. . 

Fig. 24. Coupe de la lunette du microscope; V b”, tirage qui 
augmenleà volonté la longueur de l’instrument, et parconséquent 
le grossissement; c, premier oculaire ; tn, second oculaire. 

Fig. 25. Coupe do la cheminée de la lampe et du réflecteur pa- 
rabolique. 

Le corps de la lunette est fixé au haut du pied qui le supporte 
par une charnière, autour de laquelle il peut prendre toutes les 
inclinaisons que l’on veut, depuis la verticale jusqu’à l’horizon- 
tale. 

Le corps de la lunette pcuts’alonger à volonté au moyen du tube 
b' ; on éclaire les objets opaques (que l’on pose sur la plaque k, 
au-dessous de l’objectif d), an moyen du prisme e, dont deux fa- 
ces sont convexes, de manière à concentrer le faisceau lumineux 
sur l’objet; ce prisme fait fonction de miroir et de loupe, et rem- 
plit très-bien les conditions exigées pour l’éclairage des corps 
opaques. 

Les corps transparens sont éclairés, comme à l'ordinaire, an 
moyen d’un miroir concave qui renvoie une belle lumière, mais 
qui est plus ou moins modérée, au moyen des diaphragmes 
adaptes à l’extrémité du cône f. 

3 . 
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H y a quelques corps derai-transparens que l’on peut éclairer en 
même temps par le miroir et par le prisme. 

La lumière du jour est presque toujours suffisante, mais la lu- 
mière d’une lampe a l’avantage d’être vive, fixe et constante. 

On peut augmenter ou diminuer àvolonté le grossissement de la 
manière suivante ; 

En employant les objectifs 2, 4, 10 et 14; 

En alongeant ou diminuant la longueur de la lunette. 

On pourrait aussi rendre le grossissement variable au moyen de 
différens oculaires; mais cela augmenterait les combinaisons sans 
donner un très-grand avantage à l’instrument. 


Usage du microscope. 


L’instrument verticalement posé {fig. 20), distant d’environ 
10 pouces d une lampe dont la lumière sera très-vive et dirigée 
vers le prisme e, qui aura une inclinaison telle qu’il projettera la 
lumière sur le corps opaque placé sur la plaque k, au-dessous de 
l’objectif 14 : si, en regardant dans l’instrument, on fait mouvoir 
le bouton s. on mettra l’instrument à son point, et l’image de l’ob- 
jet sera vue avec toute la netteté désirable (si l’on a dirigé la lu- 
mière convenablement sur l'objet, si les verres sont bien propres 
et si l’objet est à sa juste distance de l’objetif d). r > 

A l’objet opaque on peut substituer un objet transparent - alors 
on détournera le prisme, on dirigera la lumière en dessous au 
moyen du miroir 9, et l’on fera usage des diaphragmes /*. On met- 
tra 1 objet à son point au moyen du bouton 1, qui fait monter et 
descendre la platine It, porte-objet. 

Les corps demi-transparens nécessitent quelquefois les deux 
moyens d éclairage, mais on emploie peu souvent ce procédé. 


Combinaisons de grossissemens dont l’instrument est iusceptible. 


I «combinaison, mimmum d’amplification, instruinenttoutfermé 
objectif, 14 lignes. ’ 

2® combinaison, instrument tout tiré, objectif, 14 lignes. 

® d® tout fermé, id. 16 

^ id- d® tout tiré, id. 10 

id. d® tout fermé, id. 4 
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6e combinaison, instrument tout tiré, objectif, 4 lignes. 
7e id. d" tout fermé, id. 2 

8c id. d® tout tiré , objectif, 2 

maximum d’amplification. 


Chaque fois qu’on fera varier l’objet ou la disposition de l’ins- 
trument, on devra faire mouvoir le bouton t pour mettre la plaque 
k à son juste point (les numéros des objectifs indiquent les dis- 
tances en lignes de l’objectif à l’objet), toujours en regardant 
dans l’instrument. On fera aussi varier le prisme, si c’est un corps 
opaque; ouïe miroir et les diaphragmes, si c’est un corps trans- 
parent, afin de donner toujours la lumière nécessaire ; car de ces 
circonstances dépend le bon effet de l’instrument. Une attention 
non moins importante est la préparation des objets, ainsi qu’on le 
verra aux pages suivantes. 


De t examen des objets, et découvertes faites dans le régne 

minéral. 


L’examen des objets, pour découvrir la vérité, demande beau- 
coup d’attention, de soins, de patience, d’adresse et de dextérité 
(que l’on acquiert surtout par la pratique), pour les préparer, les 
manier et les appliquer au microscope. 

Lorsqu’on a un objet à examiner, il faut en considérer attenti- 
vement la grandeur, le tissu et la nature, pour pouvoir y appliquer 
les verres capables de le faire connaître parfaitement. Le premier 
soin à prendre doit être constamment de l’examiner avec une 
loupe, ou microscope simple, puis ensuite avec le microscope 
composé, en employant la lentille 14, qui le représente tout en- 
tier; car, en observant de quelle manière chacune de ses parties 
est placée à l’égard des autres, on verra qu’il est plus aisé de les 
examiner chacune en particulier, et d’en juger séparément si l’on 
en a occasion. Lorsqu’on se sera formé une idée exacte du tout, 
on pourra le diviser autant qu’on le voudra, et plus les parties de 
cette division seront petites, plus la lentille doit être forte pour les 
bien voir. 

On doit avoir beaucoup d’égard à la transparence ou à l’opacité 
des objets, et de là dépend le choix des verres dont on doit se ser- 
vir; car un objet transparent peut supporter une lentille beaucoup 
plus forte qu’un objet opaque, puisque la proximité du verre qui 
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grossit beaucoup doit nécessairement obscurcir un objet upaijuc, 
et qu’il arrive beaucoup moins de lumière à l’objectif par la ré- 
flexion que par la réfraction. 

Plusieurs objets, cependant, deviennent transparens lorsqu’on 
les divise en parties extrêmement minces ; il faut donc trouver 
quelque moyen pour les réduire à cette petitesse, et les rendre 
propres à être bien examinés; mais l’appareil pour les corps opa- 
ques permettra d’examiner beaucoup de corps sans les diviser, et, 
par ce moyen, on jugera mieux de la disposition des parties et de 
leurs couleurs respectives. 

Il faut ensuite avoir bien soin de se procurer la lumière néces- 
cessaire ; car de là dépend la vérité de tous nos examens : un peu 
d’expérience fera voir combien les objets paraissent dilTérens dans 
une position et dans un genre de lumière, de ce qu’ils sont dans 
une autre position, de sorte qu’il est à propos de les tourner do 
tous les côtés et de les faire passer par tous les degrés de lumières, 
depuis la plus éclatante jusque meme à l’obscurité ; de les consi- 
dérer comme opaques et commetransparens, en faisant usage tour 
à tour du prisme et du miroir, et de les mettre dans toutes les po- 
sitions à chaque degré de lumière, jusqu’à ce que l’on soit assuré 
de leur vraie figure, et de n’être point trompé ; car, comme dit 
M. Hook, il est difficile, dans quelques objets, de distinguer une 
élévation d’un enfoncement, une ombre d’une tache noire, et la 
couleur blanche d’avec la simple réflexion. 

Le degré de lumière doit être proportionné àl’objet : s’il est noir, 
on le verra mieux dans une lumière fort abondante; mais, s’il est 
transparent, la lumière doit être à proportion plus faible : c’est à 
cet usage que sont destinés les diaphragmes variables de M. Le 
Uailiif. Le réflecteur parabolique, adapté à la lampe, donne une 
belle lumière pour éclairer les minéraux qui, presque toujours, ré- 
fléchissent peu de lumière. 

La lumière de In lampe est la meilleure ; elle a l’avantage d’être 
vive, fixe et constante, surtout pour les opaques. Vient ensuite la 
lumière du jour ; elle ne peut servir que pour les transparens ; les 
opaques ne peuvent y être vus qu’avec un faible grossissement. 

On peut aussi, en se servant convenablement delà lumière du so- 
leil, en obtenir de très-bons résultats. 

En minéralogie, on ne peut exposer au microscope que les pe- 
tites parties des minéraux ; et ces parties ne peuvent presque tou- 
jours être regardées qu’avec l’appareil pour les corps opaques; à cet 
effet on les pose sur des lames d’ivoiroon d’ébène, et on les éclaireau 
moyen du prisme. 

Le règne minéral produit un phénomène qu’on observe assez gé- 
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néralement dans tous les êtres qui le composent, lorsqu’ils ont été 
rendus coulans par l’aclion du feu, ou lors(|u’ils ont clé dissous; 
leurs parties intégrantes, en se refroidissant, ou par (|uelques au- 
tres causes, prennent alors une ligure qui est particulière à cha- 
que espèce, et même cliaciine des parties composantes de ces 
ligures a une figure semblable nu tout qu’elle contribuait à for- 
mer; tels sont particulièrement les cristaux que les siibstanccssa- 
lines produisent dans ces circonstances. 

Lorsqu’on veut examiner un fluide pour découvrir les sels qu’il 
contient, il faut le laisser évaporer spontanément à l’ombre et à 
couvert, afin que la cristallisation soit bien régulière, et a lia que 
les sels qui restent sur le verre puissent être observés avec plus do 
facilité; c’est ainsi que les chimistes peuvent reconnaître des 
cristallisations où l’on n’indique que des précipités pulvérulens; 
non-seulement il sera très-aisé d'en décrire et dessiner les formes ; 
mais dans la même goutte ils reconnaîtront meme deux et trois 
cristallisations distinctes; il siiflit d’essayer une larme. In salive, 
la liqueur sécrétée par la glande prostate, une goutte de la li- 
queur qui est sous l’ampoule vésiculaire qui succède à la brûlure, 
ou à l’application des cantharides, on verra des cristallisations 
magnifiques de sel ammoniac et des cubes de sel marin (hydro- 
chlorate de soude). 

Leuwenhock, Bellini, Ledermuller (Amusemens microscopi- 
ques), Baker (for the Microscope), donnent des descriptions dé- 
taillées de ces cristaux différons. On apprend, parleurs observa- 
tions, que chaque métal le plus souvent a des cristaux tpii lui sont 
propres; c’est au moins ce que l'on observe ipiand l’on répète les 
observations faites sur cette matière. 

Si l’on dissout différens métaux dans le même dissolvant ; si l’on 
mêle plusieurs dissolutions de métaux, ou si l’on joint à l’une 
d’elles quelque autre fluide, on obtient ce ([u’on appelle des végé- 
tations métalliques, comme le microscope le démontre toutes les 
fois qu’elles ne sont pas assez sensibles pour être distinguées à 
l’œil nu. 

Le microscope fait connaître encore la grande porosité des mé- 
taux qui paraissent les plus compactes et les aspérités des corps 
que l’on croit les mieux polis. 

Il y a des observations importantes pour la chimie métallique 
que le microscope pouvait seul rendre possibles; il fait voir des 
globules do mercure dans les préparations mercurielles où il pa- 
rait le mieux masqué, comme dans l’éthiops minéral et le mercure 
doux. 

On peut distinguer encore, par le moyen d’une loupe, le fer d’a- 
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vec l'acier ; en comparant leurs différens groins, on découvre aussi 
l’or dans le minéral de la plupart des mines aurifères. i 

Le microscope a enrichi de même la lithologie de plusieurs dé- 
couvertes curieuses. Ledermuller a fait un traité microscopique 
sur l’asbeste et l’amiante, les pierres de Fontainebleau observées à 
la loupe paraissent formées par un sable semblable à celui que l’on 
trouve dans la mer. On aperçoit souvent dans le sable des coquil- 
lages microscopiques de toute espèce, qui sont pétrifiés : on re- 
marque une diversité considérable dans les sables, soit 'par la 
couleur et la Ggure des grains, soit par leur opacité ou leur 
transparence. 

Enfin, M. de Réaumur a observé que les gypses affectaient une 
figure rhombo'idalc. 

La loupe devient indispensable dans les expériences du cha- 
lumeau où l’on opère sur des parcelles pour en apprécier les 
résultats. 

L’avanlurine artiGcielle offre des cristaux de différentes figures 
régulières. M. Le Baillif dit : • Si l’on examine ce joli produit de 
* l’art avec un microscope grossissant à peu près cent fois, on sera 
> fort surpris de le voir formé d’une multitude incalculable de 
Il cristaux plans et opaques, dont les uns sont équilatéraux et les 
» autres hexagones. Cette dernière forme provient , à n’en pas 
» douter, de la tronquature des trois sommets du triangle primitif 
D (je n’ai encore aperçu qu’un seul tétraèdre.) > On ne finirait 
jamais si on voulait seulement indiquer la moitié des objets qui 
sont propres à être vus au microscope ; il nous découvre une infi- 
nité de merveilles que nous serions incapables de connaître sans 
son secours. 


CAR.\CTÈRES CHIMIQUES 

BBSVLTIIVT DX l’aRALTSX DES VIRiKAOX. 


L’analyse chimique est l’ensemble des moyens propres à opérer 
la séparation des principes constituons des corps , et à en recon- 
naître la nature et les proportions. C’est en étudiant les phéno- 
mènes (|ueles corps présententen se combinant, qu’on est parvenu 
à en déterminer lesprincipes constituons. Mousne nous occuperons 
ici que de la partie de l’analyse qui s’applique aux minéraux ; 
nous n’en exposerons même que les principales notions, parce 
qu’un pareil travail exigerait un ouvrage particulier ; il nous suffit 
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d'indiquer les moyens proprcsà faire une analyse ; nous renvoyons, 
)>our de plus amples détails , au Traité de chimie de M. le baron 
Thénard. 

On connaît diverses sortes d’analyses; nous allons énumérer les 
principales. 


Analyse par l’électricité. 

On parvient à décomposer certains corps en les soumettant à 
l’action delà pile voltaïque; on est même parvenu à en opérer cet 
effet sur quelques-uns dont on n’avait pu encore opérer la décom- 
position. C’est à ce moyen que nous devons la découverte de plu- 
sieurs métaux, regardés auparavant comme des terres et des alcalis, 
ainsi que la connaissance du chlore ; l’analyse la plus exacte de 
l’air et de l’eau ; celle de plusieurs sels , etc. 

Analyse par le calorique. 

Cette analyse ne doit point être considérée comme on la prati- 
quait autrefois, mais comme on en fait usage maintenant pour en 
séparer les corps qui se fondent à divers degrés de chaleur, ou qui 
s’évaporent à des températures différentes. Ainsi, à un degré de 
température peu élevé, on séparera parla fusion un alliagede plomb 
avec un métal moins fusible, comme on volatilisera le mercure d’un 
amalgame d’or ou d’argent, et Ton aura pour résidu l’un ou l’autre 
de ces métaux. 

Les corps entrent en fusion à des températures plus ou moins 
élevées, et d’autres résistent à toutes les températures : ceux-cisont 
appelés apyres ou in fusibles. Lorsqu’on veut étudier l’influence 
de la chaleur sur un minéral , c’est surtout à l'aide du chalumeau 
que le minéralogiste entreprend ces essais. Dans le principe, on 
avait recours au chalumeau des orfèvres; depuis, cet instrument 
aétéperfectionnépar un grand nombre desavans; et, pour obtenir 
des températures plus élevées, on a imaginé d’en construire qui 
fussent propres à être alimentés par le gaz oxigène ou par les gaz 
hydrogène et oxigène. Ces chalumeaux se trouvent décrits avec 
leurs gravures dans la Physique amusante de M. Julia de Fonte- 
nelle. De tous les chimistes qui se sont livrés à l'analyse des miné- 
raux au moyen du chalumeau, Berzélius est celui qui en a fait 
l’emploi le plus étendu et qui a le mieux démontré les nombreux 
avantages qu’on pourrait en recueillir. M. Le Baillif a inventé , do 
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son côté, tics coupelles très-blaucbes, de quatre lignes de diamètre 
et d’un tiers de ligne au plus d’épaisseur; le cent ne pèse que. 
108 grains; elles sont composées d’un mélange, à parties égales , 
de terre à porcelaine et de la plus belle terre a pipe ; tout métal est 
sévèrement exclu de leur fabrication ; l’ivoire seul y est employé. 
Si l’on essaie un oxide ou un métal, 5 milligrammes ou la neuf cen- 
tième partie d’un grain sont toujours plus que sufSsans pour faire 
un essai complet. M. Le Baillif a également inventé un chalumeau 
qui offre de grands avantages sur les autres ; nous regrettons que les 
bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas d’entrer dans quel- 
ques détails sur l’excellent Mémoire relatif à l’emploi de ses petites 
coupelles au chalumeau , ou nouveaux moyens d’e.ssais minéralo- 
giques, qu’il a publié dans les Annales de l'industrie nationale et 
étrangère. 

Lorsqu’on a placé le minéral dans une de ces coupelles, et qu’on 
l’a exposé à l’action du chalumeau , on examine le changement 
qu’il a subi , les caractères de l’émail , s’il y a eu fusion ; car ils 
sont utiles à l’égard des roches et autres agrégés dont on ne peut 
reconnaître les caractères géométriques. Il est souvent nécessaire 
d’employer un fondant pour analyser le minéral ; ce fondantes! le 
borax, préliminairement fondu et pilé pour empêcher son bour- 
souflement ; dans un grand nombre d’essais il devient indis- 
pensable. 

Le chalumeau produit souvent deux sortes de flammes : l’une , 
qui est bleuâtre, et qu’on attribue au gaz hydrogène , annonce 
l’oxidation de tous les métaux ; et l’autre, qui est blanche, accom- 
pagne leur réduction. Ces caractères ne sont pas invariables. Nous 
engageons ceux qui veulent se livrer à l’examen des corps par de 
pareils procédés , de recourir à l’ouvrage dcBerzélius, intitulé : 
Emploi du Chalumeau, et au Mémoire précité de M. Le Baillif. 


Analyse par l'eau. 


Cette analyse peut être purement mécanique ou chimique, 
ainsi , dans les lavages deswJMérais aurifères, etc. , l’eau ne fait 
qu’entraîner les substances étrangères plus légères que le métal, 
qui en est débarrassé en grande partie, tandis qu’elle dissout divers 
oxides , tels que la barilc , la chaux , la potasse , la soude, etc., et 
qu’elle sépare les sels solubles de leur mélange avec ceux qui ne le 
sont pas ; elle sert aussi de moyen pour reconnaître ou établir leurs 
formes cristallines. Comme il est divers sels qui ont des propriétés 
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Analyse par les réactifs. 

Cetto analyse exi,^e une connaissance entière de tous lesmovens 
que nous offre la chim.e. C’est en faisant réagir une série de Trn! 
te. un. «r le. .u„e., o, en étndiani .oigneu®.emenVle. nJnSx 

phenomene. qn ,1. pré«ntent, qn’on parvient à en teconS U 
nature, ainsi que les proportions de leurs principes constituans 

fa chimTe"‘ fondamentale de 

r.ZTl P’“‘' «^"siblos, nous allons offrir la ma- 

niéré dopeiei «ne .analyse d un »«»néro»,/idta%Me, d’un minerai 

terreux et d’un mtnerai salin. ^ « un mmerat 


ï I- 

Moyens propres à reconnaître la nature d’un métal. 

Nous avons cru devoir indiquer les moyens propres à recon- 
naître la nature de chaque minéral en particulier, parce qu’il sera 
ensuite plusfaeileau minéralogiste d’appliquer ces divers moyens 
au mélange de plusieurs métaux. ^ 

L’on doit d’abord examiner les caractères physiques du métal 
que l on soumet a l’analyse , ce qui facilite beaucoup et abrège les 
xperiences. Si le meta , à la température atmosphérique, décora- 
pose 1 eau avec laquelle on le met en contact, et produit une 

certain qu’il estiin 

de ceux que M. Thénard a rangés dans sa deuxième section Pour 
en reconnaître la nature, on le sature d’acide hydro-chloriiiue 
et on concentre ce sel, qui indique que le métal était : ’ 

> si cette solution saline n’est pas troublée 
par celles des sou^carbonates de soude , de potasse , ou d’am- 

îalumîne’ ® P”'' platine et de sulfate 

2». Dua^tMf», si les trois solutions salines précitées, ainsi que 
celles de platine et de sulfate d’alumine ne la troublent pas, et si 
elle donne , par 1 évaporation, un sel cubique d’un goût salé. 

3». Du bartum , s^, étant très étendue d’eau , l’acide sulfurique 
y produit un précipité blanc, insolubledans un excès de cet acide, 

4 
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et si elle donne, par la concentration , des cristaux en lames car- 
rées insolubles dans l’alcool. 

4'*. Du strontium , si clic cristallise en aiguilles solubles dans 
l’alcool et donnant à la flamnic de ce liquide une couleur purpu- 
rine , et si sa solution étendue d’eau ne précipite point par l’acide 
sulfurique. 

5“. Du calcium, si sa solution étendue d’eau n’est pas préci- 
pitée par les sous-carbonotes d’ammoniaque, de potasse ou de 
soude, ni par l’acide sulfurique, mais bien par l’acide oxalique , 
et <|uc le sel qu’on en obtient par l’évaporation suit non déliques- 
cent et difficile à cristalliser. 

6°. lithium , si les sous-carbonates précités ne troublent sa 
solution que lorsqu’elle est concentrée ; si les acides oxalique et 
sulfurique, ainsi que les oxalatcs et les sulfates, n’y produisent 
aucun précipité, et si le sel obtenu par l’évaporation attaque la 
feuille mince de platine sur laquelle on l’aura calcinée avec un 
peu de soude. 


• îll. 

Si , à la température atmosphérique, le métal est sans action sur 
l’eau, mais qu’il se dissolve dans l’acide sulfurique étendu d’eau, 
en laissant dégager du gax hydrogène, c’est du cadmiun , du fer, 
du manganèse ou du zinc, 

l^. Du cadmium , si l’ammoniaque, la potasse ou la soude for- 
ment dans ce sulfate un précipité qui reste blanc même par le 
contact de l’air , soluble dans l'ammoniaque , et non dans les deux 
autres alcalis; si l’acide hydro-sulfurique ou les hydro-sulfates y 
en produisent un jaune ou orangé. 

2®. Du fer , si , par l’addition préalable du chlore, elle forme un 
précipité noir avec la teinture des noix de galle et un précipité 
bleu avec les hydro-ferro-cyanates de potasse ou de soude , et si 
ce sulfate donne, par les alcalis, un précipité blanchâtre, qui 
passe au vert foncé dès qu’il est en contact avec l’air. 

3". Du manganèse , si le précipité produit dans sa solution par 
la potasse et la soude est blanc et insoluble par un excès de cea 
mêmes alcalis; si, par son exposition à l’air , il prend la couleur 
brun-marron ; si les hydro-sullates alcalins y forment un précipité 
blanc ; enfin , si le précipité produit par les alcalis, calciné avec 
l’hydrate de potasse dans un creuset de platine , est susceptible 
de produire le caméléon minéral. 

4°. Dustne, si le précipité biunc produit dans sa solution par 
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les alcalis, conserve cette couleur lorsqu’il se trouve en contact 
avec l’air , et que ce précipité sc rcdissolvc dans la liqueur par un 
excès de ces alcalis; enfln , si le prussiatc et l’iiydro sulfate de po- 
tasse en éliminent un précipité blanchâtre. 

S m. 


Si l’eau ou l’acide sulfurique étendu de ce liquide n’exerceiit 
aucune action sur le métal à la température atm(ispliéri«|ue, mais 
qu’il soitatta(|iié par l’acide nitrique, à froid ou à chaud j ce sera 
l’un ou plusieurs des métaux suivans: àeV argent, de Vanlimoine, 
de Varsénic , du bismuth, du cobalt, du cuivre , de Yétaht , du 
mercure, du molybdène, du nickel, du palladium, du plomb , du 
tellure, de Yurane. 

Il sera facile de distinguer le cobalt, le cuivre, le nickel, le pal- 
ladium et l’urane, des autres métaux ; parce que leurs solutions 
dans l’acide nitrique sont seules colorées; ainsi , celles 

l”. Du cobalt; couleur rouge violet, précipité bleu violet par 
les alcalis, vert par les hydro-cyanates de potasse et de soude , et 
noir avec leurs hydro-sulfates. 

2“. DucMirre,' couleur bleue tirant sur le verdâtre , précipité 
bleu parles alcalis et insoluble par un excès de ces bases saliüablcs ; 
précipité blanc bleuâtre par l’ammoniaque ; un excès leredissoul 
dans la liqueur et lui donne une belle couleur dite bleu céleste; 
line lame de couteau bien nette sc recouvre d’une couche cui- 
vreuse. 

3'\ Du nickel; couleur vert de pré , précipité vert d’herbe par 
les alcalis ; rainmoniaqiic lui communique une couleur d’un bleu 
violet; précipité noir par l'hydro-sulfate dépotasse, et vert pomme 
par l’hydro-ferro-cyanate de cet alcali. 

4« Du palladium ; couleur rouge , réduction proiflptc du métal 
par le proto-sulfate de fer ; précipité olive par l’hydro-ferro- 
cynnate de potasse ; décomposition du sel et de l’oxide par le 
calorique. 

5®. De Yurane; couleur jaunâtre ; précipité jaune pâle par les 
alcalis; précipité sanguin par l’hydro-ferro-cyanate de potasse; 
cristaux jaune citron par la concentration. 

Les solutions qui ne sont point colorées annoncent : 

L’argent, quand l’acide hydro-chlorique y produit un précipité 
insoluble dans un excès de cet acide , et très soluble dans l’alcali 
volatil ; quand l’alcool y produit un précipité blanc , ([ui , séché , 
détonne par le choc ou par le calorique. 
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h’araénic , quand le minéral est volatil ; i|ue , projeté sur des 
charbons ardens , il répand des vapeurs bluitclies avec une odeur 
alliacée très forte; sa solution nitrique donne un précipité d’un 
beau jaune par l’acide bydro-sulfuriquc 

L’antimoine n’est qu’attaqué et non dissous par l’acide nitrique 
concentré ; soluble dans l’acide hydro-chl oro-nitrique d’où l’eau 
le précipite en oxide blanc , et l’acide bydro-sulfnrique en rouge 
orangé. 

Le bismuth; solution nitrique précipitée en blanc par l’eau , et 
par l’acide hydro-sulfurique en noir. 

L'étain ; attaqué seulement par l’acide nitrique, se dissout dans 
riiydro-chlorique,en donnant lieu à un dégagement d’hydrogène ; 
il produit deux hydro-chlorates sur lesquels l’eau n’exerce aucune 
action décomposante. L’un de ces sels donne un précipité jaune 
pâle par l’acide hydro-sulfurique, sans attaquer les solutions d’or ; 
tandis que l’autre donne, par le même acide , un précipité brun , 
et qu’il produit dans les solutions aurillques un précipité connu 
sous le nom àe pourpre de Cassius. 

Le mercure se volatilise et passe à la distillation : sa solution ni- 
trique argente une lame de cuivre qu’on y plonge. 

Le molybdène n’est qu’attaqué par l'acide nitrique et converti 
en une poudre blanche qui est soluble dans l’eau , rougit la tein- 
ture de tournesol, forme des sels avec les alcalis, etc. C’est l’acide 
molybdique. 

Le plomb; cette solution est doueâtre ; précipite en blanc 
par les sulfates et l’acide sulfurique , et en noir par l’acide hydro- 
sulfurique. 

Le tellure ; très fusible, très volatil, brûlant au chalumeau avec 
une flamme bleue ; l’oxide qui est produit se^sublirae en donnant 
une odeur de raifort; solution nitri([uc précipitée par l’acide 
hydro-sulfurique en brun orangé. 

S IV. 

Si l’acide nitrique concentré et bouillant n'excrcc point d’ac- 
tion bien sensible sur le métal , et qu’il soit attaqué par l’acide 
hydro-chloro-nitrique, c’est du cérium, de l’or, del’osmium, du 
platine ou du tungstène. On arrivera à la connaissance spéciale du 
métal par les réactifs ; ainsi , ce sera : 

Le cérium; s’il est soluble à chaud dans l’acide hydro-chloro- 
nitrique ; si, après qu’on en a dégagé, par la chaleur, la plus grande 
partie de l’excès d’acide muriatique que la dissolution contient , 
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elle est incolore et sucrée ; si cette dissolution donne, par les alca- 
lis , un précipité blanc , insolublé dans un excès de ces alcalis ; si 
l’infusion de noix de {<;alle et l’acide hydro-sulfurique ne font 
éprouver aucun changementapparent à cette solution j si l’hydro- 
ferro-cyanate et l’hydro-sulfate de potasse y produisent un pré- 
cipité blanc ; si l’oxide blanc , précipité par les alcalis et calciné 
dans un creuset de platine, devient d’un brun rouge et augmente 
de poids , etc. 

L’or; solution dans l’eau régale jaune; précipité pourpre ou 
violet, ou bien brun noirâtre par l’hydro-chlorate de protoxide 
d’ëtain ; précipité brun jaunâtre par le proto-sulfate de fer, lequel 
se présente par In calcination comme de l’or mat; précipité jau- 
nâtre par l’ammoniaque, qui, lorsqu’il est sec, détonne fortement 
par la chaleur. 

Uosmium s’oxidc et se volatilise en répandant une odeur de 
chiure, lorsqu’on le chauffe à l'air libre ; parties égales de ce métal 
et de nitrate de potasse, calcinées dans une cornue d’essaie, pro- 
duisent un sublimé blanc qui a l’odeur du chlore, est très caustique, 
et, de même que le. nitrate dépotasse, active la combustion du 
charbon. Parla teinture aqueuse des noix de galle, la dissolution 
dans l’eau régale prend une couleur bleue. 

he platine; solution dans l'eau régale d’un jaune tirant sur l’o- 
rangé; n’éprouvant aucune action visible du proto-sulfate de fer 
ni de l’bydro-chloratc d’étain ; concentrée, les sels ammoniacaux 
et ceux de potasse y produisent des précipités jaunes , plus ou 
moins solubles dans l’eau ; celui qui est dû à l’bydro-chlora te d’am- 
moniaque se convertit, en le calcinant au rouge, en petits grains 
blancs métalliques. 

Le tungstène ; si on le calcine avec parties égales de nitrate de 
potasse ; que le produit soit en partie soluble dans l’eau ; que 
cette solution soit incolore; que l’acide nitrique y forme un pré- 
cipité blanc qui, s’il est bouillant et en excès, le rende jaune et 
le convertisse en un acide. 


î V. 

Si le minerai est inattaquable par tous les agens précités, c'est 
du columbium, du chrôme , de l’trûftum, du rhodium ou du 
titane ; C’est : 

ha columbium, ù l’on obtient, en le calcinant avec le nitrate de 
potasse, une matière qui abandonne 5 l’acide nitrique , affaiblit la 
potasse, et laisse pour résidu de l’acide colombique. 

4 . 
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LncAre^me^si, en le calcinant avec le nitrate de potasse pendant 
derai-henre,la masse jaune qu’on en obtient communique à l’eau 
cette couleur; si la dissolution préalablement neutralisée par l’a- 
cide nitrique produit : 


Dans l’acétate de plomb, un précip, d'un jaune vif. 

Dans le nitrate d’argent , pourpre. 

acide de mercure, rouge. 

V iridium, presque inattaqué par l’acide hydro-cbloro-nitrique; 
calciné avec le nitrate de potasse, donne un produit noir qui 
communique à l’eau une couleur bleue ; ce que n’a point attaqué 
le liquide, uni à l’acide bydro-cbloriquc , donne un hydro-chlo- 
rate bleu (]ui , par l’action du calorique et à l’air libre , passe 
successivement au vert , au violacé , au purpurin et au rouge 
jaunâtre, etc. 

Le rhodium , infusible à toutes les températures, même au 
chalumeau à gaz oxigène; inattaquable par l’acidc hydro-cbloro- 
nitrique ; calciné avec le nitrate de potasse, le produit bien lavé 
se dissout dans l’acide hydro-cblorique et lui donne une couleur 
rouge; les hydro-chlorates d’ammoniaque, de potasse et de soude 
s’unissent à cette dissolution et produisent des sels à double base 
(fui ont une couleur rose , cristallisent aisément et sont insolubles 
dans l’alcool. 

Le iitane; si la couleur rouge cuivreuse qu’il a passe au bleu 
par sa calcination avec le contact de l’air; si, en le calcinant avec 
parties égales de nitrate de potasse, la matière, lavée à grandes 
eaux , est soluble dans l’acide bydro-chlorique, et si cette dissolu- 
tion prend une couleur jaune pâle des qu’on en a soustrait, par 
l’évaporation, l’excès d'acide bydro-chlorique ; si cette dissolution 
est précipitée par ; 

Les alcalis en blanc. 

L’infusion des noix de galle en rouge orangé. 
L’hydro-ferro-cyanate de potasse en rouge brun. 

L’iiydro-sulfate de cet alcali en vert tendre. ' 

Pour rendre la connaissance des métaux plus facile , nous al- 
lons faire connaître et présenter les couleurs que leurs solutions 
salines prennent par l’action des réactifs, ainsi que celle des pré- 
cipités qui ont lieu. M. Lassaigno est le premier chimiste qui a eu 
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cette heureuse idée , et nous croyons rendre service à nos lecteurs 
en reproduisant ici le travail de notre honorable ami. Nous faisons 
observer auparavant rprà son exemple, nous nous sommes bornés 
aux onze métaux sui vans, qui sont ceux qui sont les plus répandus 
dans la nature. 


inTinoiKE. 

{Sels à base de protoxide.) 

Leur solution est incolore ; 

Traitée par la potasse, il s’y produit un précipité blanc, ^ 9 . 1^', 
pl. 3 ; par l’ammoniaque , idem, fig. 2 ; par l’acide hydro-sulfu- 
rique (gaz hydrogène sulfuré) ou un hydro-sulfate, il s’y forme un 
précipité orange, fig. 3. Une lame de zing, plongée dans une so- 
lution d’un sel d’antimoine, la décompose, et ce dernier métal sc 
dépose SUT la lame de la fig. 4. 

ARGEHT. 

{Sels à base oxide argent.) 

La solution de céS sels est incolore. 

— Traitée par une solution de potasse caustique, l’effet produit 
est celui qui est indiqué par la fig, 5. 

— Par l’acide hydro-chlorique, le chlore, ou un hydro-chlorate , 
le précipité est blanc , cailleboté ; c’est un chlorure d’argent. 
Vid. fig. 6. 

— Par l’acide hydro-chlorique, le précipité exposé à la lumière, do 
blanc passe à la couleur indiquée à la fig. 7. 

— Par l’acide hydro-sulfurique , ou bien un hydro-sulfate, il s’y 
forme un précipité noirâtre , fig. 8 . 

— Par l’hydriodate de potasse, précipité blanc, fig. 9. 

— Par le chrômate de potasse, la liqueur prend une couleur jaune- 
rougeâtre, et donne un précipité tirant au pourpre, fig. 10 . 


AESÉniC. 

{Arsénié blanc, ou deutoxide d’ arsénié , acide ^arsénieux .) 


Solution dans l’eau incolore. 
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— Parl’acidc liydro-sulfurlque et les hydro-sulfates , précipité 
jaune , /îÿ. 1 1. 

— Par le sulfate de cuivre ammoniacal , précipité vert-grisâtre , 

fig- 12. ' 

— Par l’eau do chaux, précipité blanc, fig, 13. 

— Saturée par la potasse et le nitrate d'argent, jaune tirant sur 
le brun , pg. 14. 

— Saturée par la potasse et l’hydro-chlorate de cobalt, précipité 
rose, f\g. 15. 

— Saturée par la potasse et l’hydro-chlorate de nickel, précipité 
bleu verdâtre, fig. 16. 

— Acidulée par l’acide sulfurique et mise en contact avec une 
lame de zinc, celle-ci prend la couleur indiquée parla fig. 17. 

( Acide arsénique. ) 

Solution également incolore. 

— Par l’eau de chaux ou de barite, précipité blanc, fig, 18. 

— Par le sulfate de cuivre ammoniacal , précipité bleu, fig. 19. 

— Saturée, par la potasse et le nitrate d’argent, précipité rouge- 
brun , fig. 20. 

— Par l’acide hydro-sulfurique, effet non extemporané, fig. 21. 

— Par une lame de zinc, effet indiqué par la fig. 22. 

coivaK. 


( Sels à base de deutoxide. ) 

Couleur de la solution dans l’eau, faible , fig, 22 ; concentrée, 
fig. 23. 

— Avec la potasse caustique, précipité bleu-clair, fig. 24. 

— Avec l’ammoniaque en excès, gros bleu, fig. 25. 

— Avec l’hydro-ferro-cyanate de potasse, brun-rougeâtre, fig, 26. 

— Avec l’acide hydro-sulfurique , ou nn hydro-sulfate , brun- 
noirâtre , fig. 27. 

— Avec l’arsénite de potasse , vert, fig. 28. 

— • Avec l’bydriodate de potasse, jaune-brunâtre, fig. 29. 

— Avec une lame de fer, celle-ci est enduite d’une couche cui- 
vreuse métallique , fig. 30. 
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ÉTAK^. 

V 

{Sels à base de protoxide.) 

La solusion est incolore. 

— Avec la potasse caustique , précipité blanc , fig. 31; soluble 
dans un excès. 

— Avec l’ammoniaque , précipité blanc , fig. 32-, insoluble dans 
un excès. 

— Avec l’acide hydro-sulfurique, prtxipité chocolat, fig. 33. 

— Avec le chlorure d’or, (solution étendue), précipité violâtre, 
fig. 34. 

— Avec le chlorure d’or, (solution concentrée), précipité violet, 
fig. 35. 

— Avec une lame de zinc , sel décomposé, fig. 36. 

( A base de deutoxide. ) 

La solution est également incolore. 

— Avec la potasse caustique, précipité blanc, soluble dans un ^ 
excès, fig. 31. 

— Avec l’ammoniaque, précipité blanc, insoluble dans un excès, 
fig. 38. 

— Avec l’acide hydro-sulfurique, ou un hydro-sulfate, précipité 
jaune , fig. 39. 

— Avec la lame de zinc , comme la fig. 36. 

FER. 

{Sels à base de protoxide.) 

Couleur de la solution aqueuse : faible , fig. 39 bis ; concen- 
trée , fig. 39 ter. 

— Avec la potasse, précipité formé instantanément, fig. 40. 

— Avec la potasse, (précipite exposé à l’air), fig^iX. 

— Avec la potasse, (précipité traité par le chlore); chocolat, 
fig- 42. 

— Avec l’hydro-ferro-cyanate de potasse , précipité blanchâtre , 

(|ui bleuit à l’air, fig. 43. 
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— Avec l’hydro- ferro-cyanate de potasse, (avec addition de 
chlore); bleu foncé, fig. 44. 

— Avec l’hydro-sulfate de potasse, précipité noirâtre, figA5. 

— Avec le chlore et l’infusion de noix de galle , précipité, fig. 46. 


( Sels à base de tritoxide de fer. ) 


' Couleur de la solution ; faible, fg, 47 ; concentré, fg. 48. 

— Avec la potasse ou l’animonique; jaune rouge-brun, fg. 49. 

— Avec l’hydro-ferro-cyanate de potasse ; bleu très foncé, fig, 50. 

— Avec l’infusion de noix de galle; violet noir, fig. 51. 

— Avec l’hydro-sulfate de potasse ; noir, fig. 52. 

— Avec le sulfo-cyanate de potasse ; rougeâtre , fig. 53. 


MERCDRE. 


[Sels à base de protoxide.) 


La solution en est incolore. 

— Avec la potasse ou l’ammoniaque; noirâtre, fig. 54. 

— Avec l’acide hydro-chlorique; blanc, fig. 55. 

— Avec l’hydro-sulfate de potasse; noirâtre, 56. 

— Avec riiydriodate de potasse ; Jaune , fig. 57. 

— Avec le chrômate de potasse ; rouge , fig. 58. 

— Avec une lame de cuivre; décomposition et cuivre argenté , 
fig. 59. 


{Sels à base do deutoxide.) 


Solution également incolore. 

— Avec la potasse ou l’eau de chaux ; jaune , fig. 60. 

•— Avec l’ammoniaque; blanc, fig. 61. 

— Avec l’hydro-sulfate de potasse ; noirâtre , fig. 62. 

— Avec l’hydrioclate de mercure; rouge, fig. 63. 

— Avec une lanie de cuivre; métal réduit et appliqué sur la lame, 
fig. 64. 
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OR. 


Couleur do la solution faible , fig. 63 ; concentrée , /îy. 66 , 


— Avec l’eau de barite ; jaune-brunâtre , fig, 67. 

— - Avec l’aramoniaque; jaune-clair , /î^. 68 . 

Solution concentrée et proto-chlorure d’étainen excès; violâtre, 
fig. 69. 

Solution étc^ueet proto-clilorurc d'étain; pourpre tirantsur le 
rose, fig. 70. 

— Avec le proto-sulfate de fer ; noir-violâtre, fig. 7 1 . 


PLATINE. 


Couleur de la solution faible, fig.l'l-, concentrée, /îg. 73. 

— Avec le chlorure de potassium ou potasse; jaune, /îy. 74. 

— Avec l’hydro-ohlorate d’ammoniaque ; jaune , fig. 75. 

— Avec riiydro-sulfate de potasse ; noirâtre, fig. 76. 

Solution étendue, avec l’hydriodate de potasse; rouge brun , 
fig. 77. 

— Avec une lame de zinc, fig. 18. 


Pions. 


{Sflé à base de proloTide.) 


Solution incolore. 

— Avec la potasse caustique , ou le sous-carbonate de cet alcali ; 
blanc, ^ 9 . 79 et 80. 

— .\vcc l’acide liy dro-sulfurique , ou un liydro-suUale ; noirâtre, 
fig.Sï. 

— Avec l’acide sulfurique ou un sulfate soluble ; blanc, fig, 82. 
• — Avec le chrômate de potasse ; jaune foncé, fig. 83. 

— Avec i’bydriodate de potasse ; jaune moins intense , fig. 84. 

— Avec une lame de zinc, fig.Sï. 
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Z15C. 


(5e/s à base d'oxide de zinc.) 


Solution incolore. 

— Avec la potasse causti([ue, précipité blanc , soluble dans un 
excès. 

— Avec l’ammoniaque, «rfewi. 

— Avec l’hydro-sulfate de potasse ou d’ammoniaque, précipité • 

blanc. * 

— Avec l’hydro-fcrro-cyanate de potasse, précipité blanc. 


Analyse des pierres. 


Les pierres, ainsi que les terres qui en sont des débris, sont 
composées quelquefois d’un, mais généralement de plusieurs oxides; 
il arrive aussi qu’elles sont unies à des substances combustibles , à 
des acides et à des sels. 

En général , les pierres sont composées d'alumine, de chaux , de 
magnésie , de silice et des oxides de fer et de manganèse en com- 
binaison binaire , ternaire, quaternaire, etc. Il en est quelques- 
unes, mais c’est le très petit nombre, qui comptent, parmi leurs 
principes constitiians , la potasse, la soude , la glucine, le zircone, 
ï’yttria, l’oxide de chrome, et même la barite, la lithine, l’oxide 
de nickel, l’oxidc de chrome et de titane, enfin, des acides Quori- 
que , borique, phospliorique et carbonique. 

Les terres peuvent être attaquées par les acides, tandis que 
presque toutes les pierres entassez do coliésion ou de dureté pour 
résister à leur action. Cette cause tient le plus souvent à la grande 
quantité de silice que renferment toujours ces dernières, laquelle 
forme, avec les autres oxides, de véritables silicates. Les substances 
qui , par leur aggrégation et leur cohésion , résisteront donc à 
l’action des acides, devront être traitées par la potasse caustique, 
ou par le nitrate de plomb, si l’on y soupçonne quelque alcali. De 
tous les oxides , ceux qui entrent le plus souvent et en plus grande 
<]iiantité dans la composition des pierres, sont le silice et l’ulu- 
mine ; la chaux vient après. La silice y est en combinaison saline, 
et forme des silicates simples ou multiples. On croit que l’alumine 
jouit de la même propriété. 

Quand on voudra procéder à l’analyse d’une pierre ou d’une 


Digiiized by Google 



(45 ) 

terre, on commencera d’abord par réduire la pierre en poudre 
impalpable : à cet effet, on la broiera dans un mortier d’agathe ou 
de silex , par parties d’un demi-gramme au plus , jusqu’à ce que 
la poussière placée entre l’ongle et le doigt ne paraisse plus ru- 
gueuse; ensuite on en pèsera 5 grammes que l’on mettra, avec 15 
grammes d’hydrate de potasse, dans un creuset de platine ou d’ar- 
gent ; celui-ci , surmonté de son couvercle , sera exposé peu-à-peu 
à la chaleur rouge, retiré du feu dès que la matière sera fondue, 
ou au moins devenue pâteuse, et abandonné à lui-méme pour 
qu’il se refroidisse ; alors on y versera , à plusieurs reprises , de 
l’eau , que l’on fera chauffer et que l’un décantera chaque fois dans 
une capsule. Par ce moyen , toute la matière se séparera du creu- 
set et deviendra capable de se dissoudre dans l’acide hydro-chlori- 
que, que l’on n’ajoutera que par portion, et en ayant soin que 
l’effervescence produite ne projette point de la li(|ueur hors du 
vase. On chauffera alors , et si la dissolution n’est pas complète , 
malgré l’excès d’acide , c’est un signe que la pierre n’a pas été 
complètement attaquée; on laissera alors déposer, on décantera 
ensuite, à l’aide .d’une pipette, et l’on traitera ce résidu de nou- 
veau , pour être ajouté à la première portion. Lorsque la dissolu- 
tion hydro-chlorique sera complète , il faudra l’évaporer jusqu’à 
siccité , en ayant soin de ménager le feu sur la fin , afin de ne pas 
décomposer l’hydro-chlorate de fer. Lorsque la poudre ne sentira 
plus l’acide hydro-chlorique, ce qui est nécessaire pour précipiter 
toute la silice ; on la délayera dans 20 à 30 fois son volume d’eau , 
on fera bouillir la liqueur, à laquelle on ajoutera q«ielques gouttes 
d’acide hydro-chlorique, et onia filtrera ensuite. Si la liqueur ne 
passait pas, ce serait un signe qu’il y reste de la silice en dissolu- 
tion , il faudrait alors l'évaporer de nouveau. 

Sur le filtre restera la silice; dans la dissolution, seront l’alu- 
mine, la magnésie, la chaux, l’oxide de fer, de manganèse, et 
supposons même, quoique ces substances ne se rencontrent ja- 
mais ensemble, de la glucine, de la lircone et des oxides de 
chrême et de nickel. Âu moyen de l’ammoniaque causti(|ue, on 
précipitera les oxides de fer , de manganèse, plus la zirconc, la 
glucine et une partie de la magnésie : nous les nommerons préci- 
pité B. Dans la liqueur , se trouverait alors la chaux , la magnésie ; 
le nickel resté en dissolution par un excès d’alcali, et le chrême à 
l'état de chrômate de potasse. En évaporant la liqueur jusqu’à ce 
que l’excès d’ammoniaque soit dégagé, on précipitera l’oxidc de 
nickel seulement. En faisant ensuite passer un courant de gaz sul- 
lureux on désoxidera l’acide chrêmiqne, et on pourra le précipi- • 
ter par l’ammoniaque. Il faut alors passer la liqueur, ou la préci- 
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piter de nouveau par l’oxalate d'ammoniaque. La chaux seule sera 
précipitée à l’état d’oxalate, et la magnésie restera en dissolution. 
On la séparera en évaporant àsiccité, calcinant, reprenant par 
l’acide hydro-chlorique , et précipitant par le sous-carbonate de 
soude. La carbonate de magnésiese séparera. Le précipité B, après 
avoir été bien lavé à l’eau bouillante , sera traité par une solution 
de potasse caustique , qui dissoudra la glucine et l’alumine seule- 
ment. On séparera ces deux oxides l'un de l’autre; car, en saturant 
la liqueur par un acide, et précipitant de nouveau par un excès de 
carbonate d’ammoniaque, la glucine se redissoudra, tandis que 
l’alumine restera intacte. Le résidu insoluble dans la potasse sera 
donc formé d’oxides de fer, de manganèse, de zircone et de ma- 
gnésie. En calcinant ce précipité, on rendra la zircone incapable 
de se redissoudre dans les acides , tandis que les autres oxides con- 
serveront cette propriété nouvelle. La dissolution des trois oxides 
restant étendue de beaucoup d’eau , et précipitée par l’animonia 
que , séparera la magnésie qui restera en dissolution à l’état de sel 
double. Ou séparera en6n le fer du manganèse, en les redissolvant 
dans l’acide hydro-chlorique , saturant exactement la liqueur par 
l’ammoniaque, et précipitant par le bi-arséniate de potasse, l’ar- 
séniate de fer seul sera précipité, tandis que celui de manganèse 
restera en dissolution; on filtrera la liqueur, lavera le précipité à 
l’eau bouillante, et on le fera sécher pour en connaître le poids. 
Quant à la dissolution qui retiendra l’arséniate de manganèse, on 
y mettra une dissolution de potasse caustique, qui le décomposera 
et on séparera l’oxide de manganèse. 


Analyse cTun minerai formé do plomb, d’ étain, de cuivre, de linc 
d'argent , d'or et de platine. 

On traitera tous ces métaux par l’acide nitrique, et l’on évapo- 
rera à siccité; on re prendra ensuite par l’eau. Le plomb, le cuivre 
le zinc, l’argent, composeront la dissolution, tandis que l'étain 
l’or et le platine formeront le résidu, l’étain à l’état d’oxide, et les 
deux autres métaux, à l’état métallique. En traitant par l’acide 
hydro-chlorique, on dissoudra l’oxidcd’étain. Le résidu d’or et de 
platine sera alors traité par l’acide nitro-muriati((ue, et la liqueur 
précipitée par le proto-sulfate de fer, qui réduira l’or; le platino 
restera en dissolution. 

Quant aux dissolutions do plomb, de cuivre, de zinc et d’argent 
on séparera ces divers métaux l’un de l’autre de la manière sui-, 
vante : par l’addition de l’acide sulfurique, on séparera le plomb. 
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à l’état de sulfate ; le précipité séparé, on en formera un second au 
moyen de l’acido liydro-cliloriqiic qui séparera à son tour l’argent 
à l’état de chlorure; resteront donc le cuivre et le zinc. On séparera 
le cuivre au moyen d’une lame de fer , qui le précipitera à l’état 
métallique; la liqueur, renfermant le zinc et le fer, sera peroxidée 
au moyen de l’acide nitrique , et précipitée ensuite par la potasse 
caustique en excès, le zinc seul se redissoudra. Ou pourra l’obte- 
nir à l’état d’oxide, en saturant ensuite cette liqueur exactement 
par un acide. 

Puisqu’il est évident que les terres n’étant que des débris pier- 
reux, l’analy.se des pierres Icui est applicable; il en est qui con- 
tiennent des substances salines sülublc.s : on doit alors les lessi- 
ver, etc. 


ESSAI D’ANALYSE DES SELS. 

On trouve dans la nature un grand nombre de substances salines; 
celles qui sont le plus abondantes sont le carbonate calcaire, le 
sulfate de chaux, et Vhydro- chlorate de sonrfe. Nous allons exposer 
queb|ues moyens propres à reconnaître à quelle famille appartien- 
nent les principaux sels naturels : nous les diviserons en deux 
classes. 

1 °. SELS FAISAIT EFFERVESCERCB AVEC l’ ACIDE SDLFORIQDE. 


Carbonates. 


Le gaz qui s’en dégage est incolore, ne trouble point la transpa- 
rence de l’air, a une odeur piquante, est très soluble dans l’eau , 
lui communique unesaveur acidulé, rougit lu teinture de tourne- 
sol, précipite l’eau do chaux. Tous les carbonates abandonnent 
l’acidc carboniijue à une tenqierature plus ou moins élevée, et 
l’oxide resteà nu, à l’exception des carbonates de baritc, delitbiiie, 
de potasse et de soude, (jui ne sont décomposés qu’à l’aide du 
charbon , ou en les mettant en contact avec l’eau en vapeur dans 
un tube de porcelaine porté au rouge blanc. 

Hydro-chlorates. 

Par l’action de l’acide sulfurique on dégage un gaz qui est en 
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vapeur blanche dans l’air, soluble dans 0,01 de son volume d’ean; 
cette solution produit, dans le nitrate d’argent, un précipité qui 
se redissout par l’ammoniaque. Les hydro-chlorates ou rauriates 
sont généralement très solubles dans l’eau; ceux de soude ont une 
saveur salée ; celui de chaux est âcre et piquant ; celui de magné- 
sie est amer. 

Fluatea ou phtorales. 

Le gaz dégagé par l’acide sulfurique attaque le verre, et dépose, 
en se dissolvant dans l’eau , des Qoeons blancs. 

2 °. SELS »E EAISART POIIfT EFFERVESCENCE AVEC l’aCIDE 8CLFCBIQDE. 

IVilrales. 

£n général solubles dans l'eau, activant la combustion des char- 
bons incandcscens , tous décomposés par le calorique, et la base 
mise à nu; l'acide sulfurique eu dégage de l’acide nitrique ; à 
l’aide de la chaleur , ils oxideni tous les métaux aux dépens de l’a- 
cide, qui se décompose et qui donne de l’azote et du deutoxide 
d’azote. 


Sulfates. 


Point d’effervescence ni de dégagement gazeux par les acides. 
On s’assure de leur existence en en faisant bouillir une partie en 
poudre avec environ deux de nitrate de barite dans dix parties 
d’eau distillée; la matiëreque l’eau surnage est un sulfate de barite. 
Il suffit de le faire fondre dans un creuset avec parties égales d’by- 
dro-chlorale de chaux , et de lessiver la matière , pour obtenir du 
sulfate de chaux et de l’hydro-chlorate de barite. Par le poids du 
sulfate de chaux , on juge de celui de l’acide sulfurique. On peut 
aussi calciner au rouge le sulfate de barite obtenu avee parties 
égaies de charbon, et le nouveau produit aura la même saveur que 
celle des œufs couvés. 

Les araéniatea , les borates j les chrômates, les tnolybdates, etc. , 
étant beaucoup plus rares, nous nous abstenons d’en parler. Nous 
nous bornerons à dire qu’une fois qu’on a reconnu l'acide, qui 
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est ua des principes constituans du sel, on s’attache à découvrir la 
base ou les bases auxquelles il est uni au moyen de divers réactifs. 

GISEMENT DES MINÉRAUX. 


La connaissance approfondie du gisement des minéraux se rat- 
tache plus particulièrement à la géologie; nous n’en dirons ici que 
ce qui est indispensable pour l’intelligence des termes. 

Les minéraux se trouvent au sein des collines , qui sont elles- 
mêmes composées de terres et de roches. Ils sont : 

lo. En couches ou bancs , lorsqu’ils se présentent en masses plus 
ou moins épaisses , à faces parallèles, etc. On remarque dans ces 
conches la direction et l'inclinaison. Les couches ou bancs sont 
très étendus; ils sont coupés par les flancs des bassins, des val- 
lées, etc. Ils sont horizontaux [fig. 13), inclinés (/i^. 14), con- 
tournés (/iÿ. 15), en zigzag {fig. 16). 

2«. En amas, c’est-à-dire d’une moindre étendue que les cou- 
ches , et entourés de toute part ou partiellement par d’autres ma- 
tières {fig. 17 et 18). 

3°. En nids, noyaux ou rognons. Ce sont de petits amas qui exis- 
tent dans l’intérieur des couches. Le nom de nids s’applique gé- 
néralement aux petits amas friables de forme très irrégulière; celui 
de noyaux, aux petits amas, ordinairement solides, affectant la 
forme des amandes , et paraissant modelés dans les cavités; en 
rognons, aux petits amas plus ou moins arrondis , souvent étran- 
glés , et d’un volume au moins égal à celui du poing. 

4*. Enfilons. Masses aplaties, à surface non parallèles , et se ter- 
minant en coins {fig. 19). Les filons coupent les montagnes dans 
un sens plus ou moins vertical ; il arrive quelquefois qu’étant dé- 
rangés dans leur route, ils suivent pendant un certain espace l’in- 
tervalle de deux couches , et reprennent ensuite leur direction ; 
d’autres fois ils se divisent en plusieurs branches, etc. 

5». En veines. Ce sont, à proprement parler, de petits filons 
longs, étroits, simples ou ramifiés, droits ou contournés. Les veines 
se montrent dans l’épaisseur des couches, ainsi que dans celle des 
amas et des filons qu’elles traversent dans toutes les directions. 

6». Disséminés. C’est-à-dire en globules, lames, cristaux, frag- 
mens dispersés, etc. 

AGES ET DÉNOMINATIONS DES TERRAINS. 

Nous renvoyons nos lecteurs à la partie de cet ouvrage qui 

S. 
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traite des roches; parce que cela s’y rattache plus parti- 
lièrement. 

Nous terminerons ces notions préliminaires par dire qu’on 
donne le nom de gangue aux parties non métalliques formant le 
dépôt qui accomgne les fiions, et leur sert pour ainsi dire d’enve- 
loppe; quelques minéralogistes lui avaient donné le nom de ma~ 
trice, d’après l’idée où l’on était jadis que les métaux s’y engen- 
draient. 


CLASSIFICATION. 

Nous avons un grand nombre de classifications des minéraux. 
Les plus importantes sont celles de Haüy, deWemer, de Jameson, 
de Mohs, Kirwan, Brochant, Brongniart, etc. Plus récemment 
M. Beudant vient de présenter une classification très ingénieuse 
tirée des caractèreschimiques, ou mieux des principes constituans 
des minéraux, qu’il a groupés en familles dans l’ordre suivant : 
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ÂZOTIDES 

Htdeogi&ride8. 

Artbiacidei. 


SVIFVEIDES. 


Phtoeides. 
CatoaiDES. 
OsMlOES. 
SilÉRIDES. 

Boeides. PnospooEiDES. Tellceides. 


Aiviiiudes. 


.^Suicides. 

Aesérides. 


Ahtixorides. 

Tartaiides. 

STARRlDES.Se— »ZlircID 

■ 

BlSaOTIDES. 

Titarides. 

HlDEAGlElDES. 

Tcrgstidss. 

Aegteides. 

Moztbdides. 

Plohbides. 

CaaflHiDEs.M»-^ 

MaGRÉSIDES.4_^ 

Aueidxs. 

ÜEARIDES. 

Platihides. 

COBALTIDKS. 

Palladidbs. 

SiDÊEIDES. 

CüPEIDES.E»-». . 

Marganides. 


Cette classification deM. Beudant, quoique très savante, nous 
a paru offrir trop de difiicultés pour les gens du monde, ainsi que 
pour ceux qui ne sont pas déjà versés dans l'étude de la chimie. 
Nous avons donc jugé nécessaire de prendre, dans les diverses clas- 
sifications, tout ce qui nous a paru propre à faciliter l’étude de la 
minéralogie à ceux qui y sont totalement étrangers. Puissions-nous 
être assez heureux pour avoir atteint ce but : nous avons moins 
cherché à paraître savans qu’utiles. Nous allons terminer ces no- 
tions particulières en présentant le tableau ou la classification cir- 
culaire de M. Ampère, dans lequel il a rangé les cinquante-deux 
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substances particulières connues jusqu’à oc jour d’après les analo- 

gies prises de l’ensemble de leurs propriétés. 

Silicium. 

• 

Bore 

Tantalium. 

Carbone. 

Molybdène. 

Hydrogène. 

Chrome. 

Azote. 

Tungstène. 

Oxigène. 

Titane. 

Soufre. 

Osmium. 

Chlore. 

Rhodium. 

Phtore. 

Iridium. 

Iode. 

Or: 

Sélénium. 

Platine. 

Tellure. 

Palladium. 

Phosphore. 

Cuivre. 

Arsénic. 

Nickel. 

Antimoine. 

Fer. 

Etain. 

Cobalt. 

Zinc. 

Urane. 

Cadmium. 

Manganèse. 

Bisnluth 

Cérium. 

Mercure. 

Thorinium. 

Argent. 

Zirconium. 

Plomb. 

Aluminium. 

Sodium. 

Glucinium. 

Potassium. 

Yttrium. 

Lithium. 

Magn esium . 

Barium. 

Calcium. 

Strontium. 

• 
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MÉTAUX. 

O 

I- 

; 

POIDS SPÉCIFIQUE. 

Platine. 

Or. 

Blanc tirai 
Jaune pur 


\ 

20,98. Brisson. 

19,257. Brisson. 

Iridium. 

Blanc. 

> 

18,68. 

Tungstène. 
Mercure. 
Palladium. 
Plomb, 
k Wüdanium. 
*,kreent. 

Blanc grisi 
Blanc d'ai 
Blanc d’aï 
Blanc gril 


De 17,6,àl7,5. D’Elliuyart. 
13,568. Brisson. 

11,3 à 8. Wollaston. 

11,352. Brisson. 

11,47. 

10.4743 Brisson. . . 
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!-• CLASSE. 

SÜBSTAISCES MÉTALLIDES. 


Lu roëtaux ou substances métallifères sont des corps simples, 
électro-positifs, très brillans, susceptibles deprendre un beau poli 
et un éclat très vif. Ils sont bons conducteurs du calorique ci du 
fluide électrique, beaucoup plus pesons que l’eau, à l’exception 
du potassium et du sodium, qui sont plus lé'^ers, susceptibles de 
se combiner avec l’oxigènc pour former des oxides et quelques- 
uns des acides, de produire des sels, en s’unissant avec les acides. 
Les métaux sont, en général, doués de ténacité, de dureté, deduc- 
tilitéet de malléabilité; ils sont tous solides à la température or- 
dinaire, à l’exception du mercure, qui est liquide ; leur structure 
est grenue, fibreuse, lamelleuse, etc., ils sont élastiques et dila- 
tables. Afin d’abréger cette étude des propriétés physiques, et 
d’offrir en un coup-d’œil l’ensemble de ces principales propriétés, 
nous allons les exposer dans les tableaux ci-joints. 

ACTIOU Dü CALORIQUE SUR LES MÉTAUX. 

Propriétés chimiques. Si l’on expose les métaux à l’action du 
calorique, ils se fondent à une température plus ou moins élevée; 
eu cet état, si on les laisse refroidir lentement, et qu’après avoir 
percé la croûte «(ui se forme à leur surface, on fasse écouler, par 
cette ouverture, la partie du métal qui est encore fondu, on obtient 
une espèce de géode tapissée de très beaux cristaux en cubes ou 
en octaèdres; à une température plus élevée que celle de la fu- 
sion, quelques-uns se volatilisent. 

Action du fluide électrique. Tous les métaux sont de très bons 
conducteurs de ce fluide. Il est digne de remarque que cet effet 
n’a lieu que tout autant que leur surface est assez étendue pour 
opérerson écoulement; lorsqu’elle est insuffisante, il les pénètre 
et les échauffe au point de les fondre et de les volatiliser. 

Action du gaz oxigène. A un certain degré de chaleur, tous les 
métaux se combinent avec ce gaz sec, à l’exception de ceux de la 
sixième section ; il se produit un dégagement de calorique et quel- 
quefois de lumière. Si le gaz oxigène est humide, il s'unit non- 
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seulement avec les métaux des deux premières sections, mais il 
exerce aussi son action sur un grand nombre de ceux des troi- 
sième, quatrième et cinquième. Dans ce cas, le métal est oxidë 
d’une part par le gaz oxigène, et de l’autre par celui qui fait partie 
de l'eau, ou seulement par le premier; alors l’eau s’unit à l’oxide 
et forme un composé connu sous le nom à’hydrate. 

. Action de l'air. Même action, avec cette dilTérence qu’elle est 
beaucoup plus lente, et que l’acidc carbonique qu’il contient se 
combine peu-à-peu avec l’oxide formé, et donne lieu à un sous- 
carbonate. 

Action de Veau. Elle est nulle sur quelques-uns ; d’autres la dé- 
composentù froid, s’oxidentaux dépens deson oxigène, et donnent 
lieu à un dégagement d’bydrogène ; tandis que cet effet ne se pro- 
duit chez certains qu’en les exposant à une haute température. 

Action de Veau oxigénée. Plusieurs métaux très divisés la dé-, 
composent sans s’oxider ; tels sont, d’après les forces de leur ac- 
tion, Vargent, le platine, l’or, l’ostnium, le palladium, lerhodium, 
l’fVidtum, le plomb, le bismuth, le mercure, le cobalt, le nickel. 
le cuivre et le cadmium. L’action de ces derniers est presque nulle. 
11 en est qui, en la décomposant, s’emparent d’une partie de son 
oxigène et dégagent l’autre: ces métaux sont, toujours d'après 
l’énergie de leur action, et dans un grand état de division, l’arsé- 
nic, le molybdène, le tungstène, le chrôme, le potassium, le so- 
dium, le manganèse, le zinc, l’étain, le fer, ra«<t»io»»e et le 
tellure. 

Action des combustibles. 11 n’est point de substance combusti- 
ble qui ne puisse se combiner avec quelque métal. Presque tous 
sont susceptibles de s’unir entre eux et de former des alliages ou 
des amalgames. 


ÉTAT Î^ATÜREL DES MÉTAUX. 


On trouve rarement les métaux, dans la nature, à l’état natif ou 
vierge; ils sont le plus souvent combinés avec l’oxigène, le soufre 
et les acides; quelquefois aussi à l'état de chlorure et de carbure. 
Nous examinerons, en leur classe, ces divers genres de combinai- 
sons. 

Les métaux qu’on trouve à l’état natif ont peu d'affinité pour 
l’oxigène. 

Ceux à l'état d’oxide en ont une plus grande ; enfin ceux à l’état 
salin sont ceux qui s'oxident le plus facilement 
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APERÇU HISTORIQUE. 


II est une foule de substances métalliques dont la découverte se 
perd dansla nuit éternelle du temps. Il est fort peu de chimistes 
• (jui ne se soient occupés de leur étude; nous devons même aux 
travaux infatigables des alchimistes des connaissances précieuses 
sur leurs propriétés diverses. Us les divisaient en métaux parfaits et 
en métaux imparfaits, hy&ni le treizième siècle, on ne connaissait 
que sept métaux; le nombre en est porté maintenant a plus de 
quarante-un. 


CLASSIFICATION, 
d’apkAs la mAtoode de m. théraed. 

Pour faciliter l'étude des métaux, M. Thénard lésa divisés en six 
sections. 

La première comprend ceux qu’on n’a point encore obtenus à 
l’état métallique, et qui sont cependant regardés comme des oxi- 
des; ce sont les sept suivons : 


L’aluminium. 
Le glucinium. 
Le magnésium 
Le silicium. 


Le thorinium. 
Le zirconium. 
L’yttrium. 


La deuxième renfermé les métaux qui, au plus haut degré 
de chaleur, sont susceptibles d’absorber l’oxigène, et de dé- 
composer l’eau à la température ordinaire, en s’unissant à l’oxigéne 
et en opérant le dégagement de l’hydrogène avec une vive effer- 
vescence. Ces métaux sont : 

Le calcium. Le lithium. 

Le strontium. Le sodium. 

Le barium. Le potassium. 


La troisième offre ceux qui, comme dans les deux précédentes, 
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absorbent le gaz oxigène à la température la plus élevée , et ne dé- 
composent l'eau qu'à une chaleur rouge ; ce sont ; 

Le manganèse. L’étain. 

Le zinc. Le cadmium. 

Le fer. 

La quatrième embrasse tous les métaux qui peuvent absorber 
l’oxigèneàla plus haute température, mais qui ne peuvent décom- 
poser l’eau ni à chaud ni à froid; ils sont au nombre de quinze : 


Ârsénic. 

Molybdène. 

Chrome. 

Tungstène. 

Columbium 


Antimoine. Bismuth 
Urane. Cuivre. 

Cérium. Tellure. 

Cobalt. Nickel. 

Titane. Plomb. 


On sous-divise cette section en deux articles, le premier est 
composé des métaux acidifiablcs : ils se réduisent à cinq ; le se- 
cond en oxidables. 

La cinquième section se compose de ceux qui ne jouissent 
point de la propriété de décomposer l’eau, et qui ne peuvent se 
combiner avec l’oxigène qu’à un certain degré de calorique ; une 
température élevée opère la réduction de leurs oxides ; deux mé- 
taux composent cette classe; ce sont : 


Le mercure et l’osmium. 


La sixième est formée de tous les métaux qui ne peuvent' sc 
combiner aved’oxigène; ni décomposer l’eau à aucune tempéra- 
ture, et dont les oxides métalliques se réduisent au-dessous do la 
chaleur rouge ; ils sont au nombre de six : 


L’argent. 

Le palladium. 
Le rhodium. 


Le platine. 
L’or. 

L’iridium. 


.Nous allons maintenant examiner successivement ces divers 
métaux par ordre de classification. 
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I- SECTIOIN. 

MÉTAUX TERREUX, 

Non obtenus encore à Fêtai métallique. 

Il est bien évident que, puisqu’on n'est point encore parvenu à 
en isoler le métal, il est impossible de les décrire; nous les exami- 
nerons donc n la classe des oxides, où nous les rapportons. 

II« SECTION. 

MÉTAUX ALCALINS, 


Ou métaux susceptibles d’absorber toxigène à la plus haute tem- 
pérature, et de s’unir à l’nxigène de l’eau, en la décomposant 
à la température ordinaire. 

Avant que MM. H. Davy, Wollaston, Berzélius, Thénard, Gay- 
Lussac, etc., eussent fait une si heureuse application de l’électri- 
cité à l’analyse chimique, les métaux qui composent cette section 
étaient inconnus, et leursoxidesétaient regardés comme des alcalis 
et des terres; M. Davy est un des chimistes qui a le plus contribué 
à ces heureuses découvertes. 

CALCIUM. 

Ce métal uni à l’oxigène constitue la chaux. Il a été découvert 
en 1808 par M. Davy; on ne l'a point encore trouvé natif, mais 
bien à l’état d’oxide, et uni presque toujours à l’état salin avec les 
acides carbonique, sulfurique, phtorique, phosphorique, hydro- 
sulfurique, nitrique, hydro-chlorique , et quelquefois à l’acide 
tungstique. On a peu étudiéses propriétés; on sait ccpcndantqu’il 
est solide, plus pesant que l’eau, et qu’il a une si grand aflinité 
pour l’oxigène, ({u’il en dépouille presque tous les autres corps; 
aussitôt qu’il se trouve en contact avec l’eau ou avec l'air, il passe 
à l’état d’oxide. 

G 
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On prépare ce métal en faisant une pâte avec l’eau et un sel 
calcaire qu’on dispose en capsule, qu’on place sur une plaque 
métallique , après l’avoir remplie de mercure. Un met alors le fil 
positif d’une pile en activité en contact avec le mercure , et la 
plaque métallique avec le fil positif; par ce moyen , la décompo- 
sition s’opère; et si l’on a employé un sulfate calcaire, l’acide sul- 
furiqueetToxigènede l’oxide serendent au pôle positif, tandis que 
le calcium s’amalgame au pôle négatif avec le mercure. Pour en 
séparer le calcium, on distille cet amalgame dans une petite cor- 
nue avec de l’huile de naphte, qui, après être passé à la distillation, 
est suivi du mercure ; le calcium reste au fond delà cornue. 

BARIUM , LITHIUM ET STRONTIUM, v 

Historique semblable au précédent, avec cette différence que 
M. Ârfwedson , qui a découvert le lithium , ne l’a point encore 
obtenu à l'état métallique , quoique tout porte à croire qu’on 
pourra y parvenir. 


POTASSIUM. 

La découverte de ce métal date de 1807 ; elle est dueà M. Davy. 
Il est solide, d’un éclat métallique très brillant ; sa section est très 
brillante et très lisse; il est ductile, mou comme de la cire, et sus- 
ceptible d’être pétri entre les doigts (I) ; à une température de O, 
il est cassant; son poids spécifique à 15° est égal à 0, 865; il est 
donc plus léger que l’eau. Le potassium se fond à -j- 58“ ; après le 
mercure, c’est le plus fusible de tous les métaux ; il est très volatil, 
et ses vapeurs sontvertes; il absorbe legaz oxigènesec à la tempé- 
rature ordinaire , et sans dégagement sensible de calorique ni de 
lumière, si ce n’est au commencement de l’expérience. Dès qu’il 
est en fusion , il s’enflamme avec un si grand dégagement de calo- 
rique et de lumière, que souvent la cloche se casse; le nouveau 
produit est un péroxidc qui a une couleur brune jaunâtre. Ce 


(1) Comme ce métal est de toutes les substances connues * 
' celle qui a la plus grande attraction pour l'oxigènc, il faut faire 
ces expériences et le conserver dans l’huile de naphte, sans quoi 
il s'enflammerait. 
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métal brûle spontanément et avec un grand éclat dans le chlore ’ 
ainsi qu’en se combinant aveclecyanogène, ouquand on le chauffe 
avec le gaz hydrogène sulfuré , auquel il enlève le soufre. Avec 
l’air, il donne lieu aux mêmes phénomènes, mais l’action est moins 
■vive. Le potassium décompose l’eau ; il roule en globules de feu à 
sa surface, avec un dégagement bien marqué de flamme et de lu- 
mière, qui sont dues au gaz hydrogène, lequel est mis à nu , avec 
une espèce de pétillement , et qui est enflammé par la haute tem- 
pérature du métal. Son action sur l’eau oxigénée est si violente , 
qu’il s’opère souvent une grande explosion , avec dégagement de 
gaz acide hydro-chloriquc. Ce curieux métal n’existe pointà l’état 
natif. On l’obtenait de son oxide ou potasse, au moyen de la pile ; 
mais il est un autre procédé, dû à MM. Thénard et Gay-Lussac, hien 
meilleur. Il consiste à faire chauffer, dans un canon de fusil bien 
décapé , de l’hydrate de potasse et de la tournure de fer. 

SODIUM. 

Ce métal n’existe point dans la nature; il a été découvert en 
1807 par M. Davy, et bien étudié par MM. Gay-Lussac et Thénard. 

II estsolide, d’un grand éclat métallique , inodore, couleur ana- 
logue au plomb , section très brillante , mou et ductile comme le 
potassium , d’un poids spécifique égal à 0, 972, fusible à 90“, 

J oint volatil, à moins que ce ne soit à une température supérieure 
celle du verre; il ne s’enflamme point par son contaetavec l’eau, 
à moins que la température de ce liquide ne soit au-dessus de 400”. 
Dans ce cas, suivant M. Barcells, il devient beaucoup plus lumi- 
neux que le potassium , et décompose , à poids égal , une plus 
grande quantité d’eau; à cela près, le sodium partage les autres 
propriétés du potassium , et s’obtient de la même manière. 

HP SECTION. 

MÉTAUX. ^ 

Qui ne décomposent Veau qu'à une chaleur rouge , ne se combi- 
nent avec Voxigène qu’àune température plus ou moins élevée, 
et dont les oxides peuvent être réduits tant par V électricité que 
par certains corps combustibles , etc. 

MANGANÈSE. 

Découvert en 1774 , par Schéele et Gahn. 
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Le manganèse a été annoncé à l’état natif dans la mine Ae Sem, 
dons les Pyrénées; mais, comme rien n'a démontré depuis son 
existence, U esta présumer, ditiff. Beudant, que son avidité pour 
l'oxigène empêche qu’il reste dans la nature à l’état métallique. 
Dans nos laboratoires on l’extrait de son péroxide. Ce métal ainsi 
obtenu est solide, très dur, très cassant, grenu, d’une couleur qui 
tire sur le gris-blanc, d’un poids spécifique égal à 6,85. 

ZINC. 


Découvert dans le seizième siècle, n’existe point dans la nature 
à l’état natif, mais bien à celui d’oxide, de sulfure et de sel. Le 
zinc métallique est donc un produit de l’art. Il est solide , d’une 
structure lamellcuse , d’une couleur blanche tirant sur le bleu , 
dur, empâtant la lime, passant mieux au laminoir qu’à la filière. 
Son poids spécifique est de 7,1, il est fusible à 36U°, et volatil à 
une température plus élevée; l’air humide l’oxide légèrement ; 
fondu avec le contact de l’air, il s’oxide à sa surface , et , dès 
qu’il commence à rougir , il s’enflamme en répandant une vive 
lumière. 

Une particularité du zinc, c’est sa propriété de développer du 
fluide électrique, lorsqu’on le met en contact avec le cuivre, aussi 
forme-t-il un des élémens de la pile galvanique, dont il est pres- 
que toujours le pôle positif. 


FER. 


Le fer est un des plus beaux présens que la nature ait faits à 
l’homme ; l’abondance laquelle il se trouve répandu sur la 
surface du globle semble ^montrer la juste répartition desesbien- 
faits. Dans les époques les plus reculées, où l’histoire et les monu- 
mens se taisent également, le fer était connusous le nom de mars, 
sans doute parce qu’il était employé à la fabrication des armes. Les 
usages de ce métal sont si multipliés, et son utilité est telle, qu’aux 
yeux du sage, le fer sera toujours le premier, comme le plus pré- 
cieux de tous les métaux. 

Le fer se trouve dans la nature sous quatre états: 1“ natif; 
2“ oxidé;3“ en combinaison saline; 4° uni à quelques combusti- 
bles, surtout avec le soufre et le carbone. 
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FER NATIF. 


Le fer natif est assez rare ; suivant Karsten , on en rencontre eu 
Saxe disséminé dans beaucoup d’oxide et de carbonate de fer, et 
uni au 0,06 de plomb et 0,015 de cuivre; Schreiber dit qu’on le 
trouve près de Grenoble, affectant la forme de stalactites rameuses, 
et recouvert d’oxide de ce métal , de quartz et d'ar;;ile. Proust l’a 
reconnu en particules , dans un sulfure de fer d’Amérique , qu’il a 
onalysé. Bergmann a parlé d’un fragment de fer natif malléable , 
découvert dans une gangue de grenat de Steinbach , en Saxe. 
Comme l’existence du fernatif est révoquée en doute par quelques 
minéralogistes, nous croyons qu’il est nécessaire d’en offrir ici 
de nouvelles preuves. Nous renvoyons à la sixième partie de 
cet ouvrage. 

Les minerais contenant du fer natif ou oxidulé sont faciles à 
reconnaître , en ce qu’ils attirent l’aimant , et que , traités par 
l’acide sulfurique, ils donnent une solution qui précipite en bleu 
par les hydro-cyanates, et en noir, par l’infusion de noix de galle. 


FER PRÉPARÉ, 


Ce métal pur et dur, odorant par le frottement , d’un blanc 
bleuâtre, cassure à gros grains et un peu lanielleusc, très ductile, 
passant mieux à la filière qu’au laminoir, tenant le premier rang 
parmi les métaux pour la ténacité, d’un poids spéciGque égal à 
7,788, fusible à I3ü“ du pyromètre de Weedwood, attirableà l’ai- 
mant, et susceptible de s’aimanter; 1° en le plaçant dans une 
position verticale, sous un angle de 70°; 2° par la percussion; 
3° par des décharges électriques ; 4° en le frottant pendant quel- 
(|ue temps et dans Icméincsens avec ui^iinanl, soit naturel, soit 
artificiel. Le fer est aussi très combustiole ; il brûle avec une vive 
lumière , en dégageant beaucoup de calorique. 

On l’extrait principalement de l’oxide et du carbonate de ce 
métal , en les traitant par le charbon. 

• 

ÉTAIN. 

On trouve ce métal décrit dans les premiers livres do chimie , 
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sous le nom de Jupiter. Quelques minéralogistes ont cru qu’il 
existait à l’ctat natif, parce qu’on en avait trouvé à Cornouailles , 
à Epieux, près de Cherbourg, etc., la présence des substances 
indiquant dans ces lieux l’existence antérieure de fourneaux qui 
ont servi à la réduction do ses minerais , démontre que cet étain 
natif est un produit de l’art. 

L’étain n’est dans la nature qu’à l’état d’oxide ou de sulfure; on 
l’extrait des oxides par le charbon. 

L’étain pur est solide, couleur d'argent, moins ductile que mal- 
léable , d’un poids spéci6i|ue égal à 7,251 , fusible à 210°, sans 
action à la température atmosphérique , ni sur l’air, ni sur le gaz 
oxigène; il a poursigne caractéristique de faireentendre, lorsqu’on 
le ploie en plusieurs sens, une espèce de craquement sut generis, 
qu’on appelle cri de l’étain. 

CADMIUM. 

Découvert en 1818 , dans la mine de zinc , connue sous le nom 
de calamine et de blende, par MM. Aromeyer et Hermann. Dans 
la première de ces mines, il existe probablement à l’état d’oxide , 
et dans la seconde, à celui de sulfure. 

Le cadmium pur est très brillant , inodore , insipide , se laissant 
entamer par le couteau, prenant un beau poli, tachant les corps 
avec lesquels on le frotte , et d’un poids spéci&que de 8,6544 ; 
lorsqu’il est écroui, il est fusible et volatil, et présente à sa surface, 
lorsqu’il se solidifie après avoir été fondu, une sorte de cristalli- 
sation confuse , qui a l’aspect de la fougère. 

IV« SECTION. 

MÉTAUX. 

Ne décompoeant l’eau ni à froid ni à chaud, absorbant l’ oxigène 
Â une température plus ou moins élevée; leurs oxides réducti- 
bles par l’électricHéf et par quelques combustibles, etc., ils 
sont au nombre de treize , et sont divisés en acidifiables et non 
acidifiables. 

SI- 

MÉTAUX ACIDIFIABLES. 

PREHIER GERBE. ARSÉNIC NATIF. 

Quoique Tarsénic soit connu depuis long-temps , ce n’est qu’en 
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1733 que sa nature métallique a été reconnue par Brandt. Ce métal 
existe dans la nature sous quatre états ; 1° natif, 2° d’oxide, 3° uni 
nu soufre, 4° à l’état d’arséniate. 

L’arsénic natif ne semble différer de celui qui estretiré des mines 
arsénicales par la sublimation , que parce qu’il est moins pesant ; 
son poids spécifique est de 7,72 à 5,76, tandis que celui qui est le 
produit de l’art pèse 8,308. 

L’arsénic natif affecte diverses formes; ce sont quelquefois de 
petites baguettes serrées les unes contre les autres , ou de petites 
masses mamelonnées ; et souvent il est en petites masses amorphes 
à cassure grenue; il accompagne les mines d’arséniure de nickel 
et de cobalt, de sulfure d’argent, etc. Quand ilest en lames minces, 
sur les parois des Blons , on l’appelle arsénic natif spéculaire. 


DEUXIÈME GENBE. ARSENIDES , 


Ou arséniures simples résultant de l’union de deux corps. 

Ces composés peuvent être considérés comme des alliages natu- 
rels de l’arsénic avec un autre métal ; ils répandent une odeur 
alliacée par la calcination. 


I" ESPÈCE. 

ARSÉNIDE D’ARGENT OU ARSÉNIURE. 


Métalloïde fragile, d’un blanc argentin, en petits nids compacts. 
Sa solution dans l’acide nitrique donne bientôt un précipité rouge; 
poids spécifique , 8,11. 

Composition encore inconnue sous le rapport des proportions 
de ses principes constituans. 


11° ESPÈCE. 

ARSÉNIDE D’ANTIMOINE. 


Métalloïde, gris d’acicr; sa solution nitrique donne aussitôt un 
précipité blanc que l’acide hydro-chlorique dissout , et que l’eau 
en sépare; poids spécifique , 6,10. 
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Composition évaluée par M. Beudant à 

Arsénié 54 

Antimoine 46 

100 

Variétés. 

Arséniée d’antimoine testaeé. — Granulaire. 


III“ ESPÈCE. 

ARSÉMDE DE COBALT. 


spédfi’querMS.*'" cubo-octaèdres; poids 


Composition : Arsénié 72 

Cobalt 28 


100 


c.p“rc/rk'trri“i^ . 


Variétés. 


L arséniée de cobalt cristallisé. 
— Mamelonné. 


— Compacte. — Dentritique. 


ive espèce. 

ARSÉMDE DE MCKEL. 

Métalloïde, couleur rougeâtre; solution verte, qu’un excès 
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d’aramoniaque fait passer au bleu violet ; poids spécifique , de 6,6 
à 7,5. 

Composition ; Arsenic 56 

IVickel 44 

100 

On ne trouve ce minéral qu’en masse, et souvent uni ù l’aiiti- 
moine, le cobalt et le cuivre. 

TBOISIÈME GENRE. — ARSÉNIDES DOUBLES, 
ou bien arsenic uni à deux métaux. 

SECLE ESPÈCE. 

ARSÉIVIDE DE COBALT ET DE FER. 

Métalloïde , couleur gris noirâtre, dissolution dans l’acidenilri- 
que d’un brun rosâtre, donnant un précipité d’un bleu sale, ou en 
vert par les alcalis ; cristaux octaédriques. 

Composition ; Arsénic 57 
Cobalt 22 
Fer 21 

100 

Lorsque cet arsénide est mélangé avec une plus ou moins grande 
quantité de inispikel , il a une teinte argentine. 

.ARSENIC PURIFIÉ. 

Solide, d’un gris terne, texture grenue et écailleuse , insipide, 
odorant par le frottement entre les mains , se volatilisant 
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à -|- 180^ , sans entrer en fusion , et donnant des cristaux tétraé- 
driques. 

L’arsenic a pour caractère distinctif de répandre une odeur 
d’ail très prononcée, lorsqu’on le projette sur les cliarbonsardens. 
Avec l’oxigène, il donne lieu à deux oxides et à un acide. 

MOLYBDÈNE. 


Découvert par Hielin en 1782. N'existe dans la nature qu’à 1’ é 
tatde molybdate et de sulfure. Cette dernière combinaison ap- 
partient généralement aux roches anciennes, où il existe en veines 
ou en amas. 

A l’état de pureté, ce métal est solide , en petits grains agglo- 
mérés , cassant, d’un blanc tirant sur le gris, presque infusible , 
d'un poids spécifique égal à 7,400 ; chauffé au rouge , avec 
le contact de l’air , il se convertit en un acide blanc , qui se vo- 
latilise. 


CHROME. 

Découvert en 1797 par le célèbre Vauquclin.il n’existe dans la 
nature qu’à l’état d’oxide sablonneux et à l'état de chrômate ; 
dans ce dernier cas, il parait appartenir aux roches de serpentine, 
subordonnées au micaschiste. 

Ce métal, purifié, est solide, cassant d’unblanc grisâtre, en mas- 
ses poreuses, ou en grains agglutinés, parsemés d’aiguilles; aussi 
infusible que le molybdène, inattaquable parles acides et se con- 
vertissant, par son union avec l’oiigène, en un oxide vert qui co- 
lore les émeraudes, et en un oxide d’un rouge pourpre assez beau, 
auquel le rubis spinèle, \c plomb rouge de Sibérie , etc., doivent 
leur couleur. 

COLUMBIUM. 


Découvert en 1801, dans un minéral venant d’Amérique, par 
M. llatchette, qui lui donna le nom du grand homme qui décou- 
vrit cette partie du monde. 11 est trs rare, et n’a encore été 
trouvé qu’à l’état d’acide , uni avec les oxides de fer, de manga- 
nèse et d’ittryum. 

Ce métal , à l’état de pureté, est d’un gris foncé, raye le verre , 
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prend, en le frottantsur le grès, l’éclat métallique, et est infusible 
à la plus haute température. 

On l’obtient, en chauffant, à un feu de forge , cet acide avec 
du charbon. On trouve décrit dans divers ouvrages un métal , 
sous le nom de tantalium , qui a été reconnu identique avee le 
columbium. 


TÜNGSTÈÎVE. 


Découvert par les frères d’Elhuyart ; il n’existe dans la nature 
qu’à l’état de tungstate de chaux ou de fer. 

A l’état de pureté, il est très dur, cassant , brillant , couleur de 
feu, presque inattaquable par la lime, et infusible. 

SU. 

MÉTAUX NON ACIDIFIABLES. 

ANTIMOINE. 


Ce métal est un de ceux que les alchimistes ont le plus tortu- 
rés. Basile Valentin estie premier qui, dans le quinzième siècle, a 
parlé de la manière de l’extraire. L’histoire de l’antimoine pré- 
sente des faits si curieux , qu’il serait permis de les révoquer en 
doute , s’ils n’étaient attestés par les historiens. Lorsqu’on en fit 
une application médicale, on écrivit pour et contre avec tant de 
violence , on le présenta comme un métal si dangereux, que le 
parlement crut devoir rendre un arrêt contre l’antimoine et l'é- 
métique. 

L’antimoine existe dans la nature : 1° à l’état natif ; 20 d’oxide; 
3u de sulfure ; et 4" de sulfure oxidé. 


ANTIMOINE NATIF. 


L’antimoine , à l’état métallique, est assez rare ; on l’a cepene 
danttrouvéà Àndréasberg uni à 0,1 d’argent et à des traces de 
fer. Il existe aussi à Sablberg , en Suède , à Alleraont, près d- 
Grenoble, etc. 
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ANTIMOINE PURITIÉ OU RÉGULE. 

Solide , très cassant , facile à pulvériser , d'une texture lamel- 
leuse, d’un blanc tirant sur le bleu , d’un beau brillant , clivage 
en octaèdres réguliers, odorant quand on le presse fortement en- 
tre les doigts, poids spécidquc de 6,072 , fusible au-dessous de 
la chaleur rouge, donnant, par le refroidissement, des espèces de 
cristaux réunis, qui offrent, a la surface du culot, des herborisa- 
tions cristallines Imitant la forme des fougères. 


ANTIMONIDES. 

1 EsrkcK. 

ANTIMONIDE DE NICKEL. 

Couleur analogue à celle du cuivre, soluble dans l’acide nitri- 
que, acquérant un bleu violacé par un excès d’ammoniaque, et 
donnant un précipité vert par la potasse ou la soude. 

Composition : Antimoine 0,52 

0,48 


1,00 

lie BSPfccS. 

ANTIMONIDE D’ARGENT. 

Blanc argenté, non clivable, cristaux en prismes hexaèdres ré- 
guliers ou rectangulaires; sa solution dans l’acidc nitrique est 
précipitée par une lame de cuivre bien décapée. 

Composition : Antimoine 0,23 
Argent 0,77 

1,00 
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Il existe une rariété de cet antimonide en cristaux, qui est as~ 
sez rare. 




URAHE. 

Découvert par Klaproth , en 1789 , dans le Pech-Blende. Il 
n’existe dans la nature qu’à l’état d’oxide et de phosphate. 

L’urane purifié est solide, cassant, très brillant, gris de fer, et 
attaquable par la lime et le couteau, presque infusible, et pesant, 
d’après Klaproth , 8,7. 


CÉRIÜM. 


C’est par la découverte de ce métal que Berzélius signala son 
entrée dans la carrière chimique, en 1804. M. Hisinger y eut éga- 
lement part. 

Il n’a encore été trouvé qu’à l’état d'oxide et à celui de combi- 
naison saline avec l’acide fluoriqiie. 

Ce métal purifie n’a jamais été obtenu qu’en globules ; il est 
blanc , lamelleux, très cassant, presque infusible. 

COB.VLT. 

Sa découverte est attribuée à Brandt,cn 1733, quoiqu’on con- 
nût son minéral dans le quinzième siècle. Il existe dans la nature 
à l’état d’oxide, d’arséniate et de sulfate. 

Le cobalt réduit est dur , cassant , magnétique ( moins cepen- 
dant que le fer,) d’un blanc légèrement rosé, point volatil, et fu- 
sible au même aegré de température que le fer; c’est-à-direà 13U° 
du pyromètre de Wedwood. 

TlTAhE. 


Découvert par M. Grégor dans un minérai sablonneux , au val- 
lon de Ménachan , d’où lui vient le nom de tnénachine que Kir- 
vran lui donna. Il n'a encoreété trouvé qu'à l’état d’oxide. 

Le titane n’a été obtenu que sous forme de pellicules friables , 
d’un rouge plus intense que celui du cuivre. On n’est pas encore 
parvenu à le fondre. Il est inattaquable par les acides; avec l’oxi- 

7 
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{jènc, il forme un oxide bleu, qu’on réduit, au moyen du charbon, 
à une température élevée. 

BISMUTH. 

Le bismuth, ou étain de ('lace , était connu avant le quinzième 
siècle; il se trouve dans la nature sous trois états; 1° natif; 
2“ d’oxide ; 3“ uni au soufre et à divers métaux. 

BISMUTH NATIF. 

Ce métal, notif et sans combinaison métalli(|ue, est assez rare; 
celui que l’on considère comme tel est un composé d’arsénic et 
de bismuth. On le trouve à cet état ouà celui de pureté, en Saxe, 
en Bohême, en Souabe, en France , dans les Pyrénées et dans les 
mines de Bretagne, etc. Presque toujours il n’existe que dans les 
autres mines métalliques, et surtout dans les minéraisde cobalt, 
et quelques mines d’étain et de cuivre. 

On en trouve une variété, connue sous le nom de bismuth aci- 
dulaire ou dendritique, qui est enveloppée dans des gangues sili- 
ceuses. 

BISMUTH PURIFIÉ. 


Solide, blanc rougeâtre, très cassant , facile à pulvériser, tex- 
ture à grandes lames, cristallisant en octaèdres ou en cubes, ne 
pouvant se laminer ni se tirer en fils, fusible à X 247o, et don- 
nant, parle refroidissement, les plus belles géodes cristallisées ; 
non volatil dans les vases clos; sa solution dans l’acide nitrique 
est décomposée par l’eau ; il s’en précipite un oxide blanc. 

CUIVRE. 


Sa découverte se perd dans la nuit éternelle du temps; les 
Grecs lui donnèrent le nom de Vénus, à cause delà facilité aveo 
laquelle il s’unit à tous les métaux. 

Ce métal se trouve dans la nature sous quatre états : natif , 
oxidé. en combinaison avec les combustibles, surtout avec le sou- 
fre , et à l’état salin. 
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CUIVRE NATIF. 

Existe clans toutes les mines pyriteuses de cuivre et dans les 0 
carbonatées, presque toujours en,p'a;'é dans les roches ou lessub> 
stances terreuses qui leur servent cJe gangues. On trouve rarament 
des cristaux isolés de cuivre natif, mais bien en masses dendriti- 
ques, fermées, mamelonnées et en lames mim es. 

Lesmines de cuivre sc rencontrent en France, dans les Pyré- 
nées, et à celles de Saint-Bel, près de Lyon , etc. , ainsi qu’en An- 
gleterre, en Espagne, en Hongrie, en Saxe, en Suède, et surtout en 
Sibérie. 

Fariéiés. 

l” Cuivre cristallisé en octaèdres, souvent irréguliers : 

2'’ Cristaux en groupes dendrités , saillans , et parfois superfi- 
ciels ; 

3u Filiformes , en espèces de fils ; 

4u Mamelonné ; 

5" Pelliculaire , ou en lames minces , recouvrant diverses gan- 
gues. 


CUIVRE PURIFIÉ. 


Solide, très brillant, couleur rougeâtre tirant sur le jaune, sa- 
veur désagréable , odorant par le frottement , le plus sonore 
des métaux et le plus tenace après le fer ; très ductile , 
d’un poids spécifique égal à 8,895, fusible à 27” du pyrométre de 
Wedwood, et prenant, par un refroidissement gradué, une forme 
cristalline irrégulière, i|Uoique imitant des pyramides quadran- 
gulaires ; initérable à l’air sec, à la température ordinaire ; à l’air 
liumide, forme un oxide vert, qui, s’unissant à l’acide carbonique 
de l’atmosphère, forme un sous-carbonate qu’on observe sur les 
statues de bronxe, etc. ; en contact avec l’argent , il développe le 
fiuide électriijoe, dont il et presque toujours, dans la pile, le pôle 
négatif. 

Le cuivre a pour caractère particulier desc dissoudre dans l’a- 
cide nitri(|uc, aveu une effervescence verte duo à la décoposition 
d’une partie de cet acide et à l’oxidation du métal. Cette solution 
est précipitée en beau bleu par l’ammoniaque; une laine do 
cuivre la décompose aussi, et se recouvre d’une couche de cuivre 
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réduit. Ces caractères suffisent pour reconnaître les mines de cui- 
vre et ses alliages. 


TELLURE. 

Découvert, en 1782, par M. Muller de Rcichenstein. Rare ; on 
no l’a encore trouvé qu’en état de combinaison métallique ou 
d’alliage avec d’autres métaux, tels que le p/omè, Tardent, l’or, le 
fer, le bismuth, etc. Casalliages sedistinguent minéralogiquement 
par leur éclat et leur couleur. On le trouve dans les filons d’argent 
aurifêrao de Transylvanie, à Nagyag, à Zalathna, vers les bords du 
Danube, en Hongrie ; en Norwège, il fait partie d’une mine con- 
tenant du bismuth et du sélénium. 


I'* Ksvkcs. 

TELLURE HATIF. 

Blanc d’étain, ou gris d’acier, offrant des variétés, 
lo En cristaux très rares , sous forme de prismes hexaèdres 
réguliers. , 

2o Granuleux; son grain est aussi fin que celui de l’aoier. 

Poids spécifique variant de 5, 7 à 6, 2. 


ne Ksrkcx. 

TELLURE PLOMBIFÈRE. 

Couleur d’un gris blanc ; structure lamellense ; poids spécifi- 
que, 8, 91. 

Composition r Tellure 38 

Plomb 62 

100 

Ses solutions donnent , par l’acide sulfurique , un précipité de 
sulfate de plomb. Cette espèce offre deux variétés : 

l» Tellure de plomb cristallisé en prismes rectangulaires, 
peut-être à bases carrées. 

2o Lamellaire, ou en lames. 
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ni* KsrfcCE. 

TELIÜRE AURIFÈRE ET ARGENTIFÈRE. 


( Or graphique. ) 


Couleur gris d’acier clair. Cristaux en prismes rhombo'idaux , 
très rares. 

Poids spécifique, de 8 à 10. 

Composition ; Tellure 61 

Or 28 

Argent 11 

100 

Traité par l’acide nitrique, le résidu est de l’or en poudre, 
ou bien conserrant la forme du minérai ; la solution donne , 
au moyen d’une lame de cuivre bien décapée , des indices 
d’argent. 

Cette espèce offre deux variétés ; 

Cristallisée , soit en octaèdres rectangulaires irréguliers, 
soit en petits octogones ayant deux ou trois rangs de facettes 
annulaires ( rare ). 

2o Dendritique. Cette variété semble représenter des caractè- 
res orientaux. 


IV* ESPÈCE. 

TELLURE BlSaUTHIFÈRE. 

(Moybdan silber.) 

Gris d’acier ; lamelles plus ou moins larges ; poids spécifi- 
que , 7, 82 ; quelquefois contenant du séléniure de bismuth , les 
proportions de ses principes constitnans ne sont pas connues 
( très rare ). 

TELLURE PURIFIÉ. 

Blanc bleuâtre, brillant , facile à pulvériser , structure lamel- 

7. 
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leuse, poids spécifique do 6, 115; plus fusible que le plomb et 
présentant, par un refroidissement gradué, des aiguilles à sa sur- 
face; passant à la distillation; brûlant vivement dans le gaz 
oxigène, et se convertissant en un oxide blanc. Ses solutions ni- 
triques sont en grande partie décomposées par l’eau. 

NICKEL. 

Découvert en 1775 par Cronstedt. Il se présente le plus souvent 
à l'éclat d'arséniure uni au cobalt ; en cet état, il accompagne 
tous les gîtes métallifères de ce dernier métal ; il existe aussi à 
l’état d'oxide et d’arséniate. 

Le nickel natif est très rare ; on croit qu’il se trouve en cct 
état dans le sulfo-arséniure de nickel suivant, dont M. Beudant 
donne la formule de sa composition, ainsi qu’il suit : 

Bi-sulfurc d’arsétfic 65 

Nickel 35 


100 

Cet alliage est d’un gris de plomb clair, et donne du sulfure 
d’arsénic par l’action de la chaleur. Poids spécifi<|uc ,6, 12. 

NICKEL PDRIFIÉ. 


Presque aussi bitte que l’argent, ductile, malléable, très 
magnétique , moins cependant que le fer ; poids spécifique 
fondu, 8,275, et forgé, 8,666. Le nickel est iiirpeu volatil, et 
fusible à 160 degrés du pyromètro de Wedgwood. 

PLOMB. 

On ne saurait assigner l’époque de la découverte de ce métal , 
tant elle est ancienne. Nous nous bornerons donc à dire que lo 
plomb se trouve dans la nature sous (}uatre états ; natif, oxidé, 
sulfuré et salin. 


PLOMB NATIF. 

Comme on n’a trouvé ce métal natif que dans les laves, dans 
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c|uelqucs morceaux de sulfure, proveuaiit la plupart de localités 
connues, etc., tout porte à croire que ces grains métalliques 
sont dus à l’action des feux volcaniques, ou qu’ils sont le produit 
de la décomposition du sulfure par le feu. 

PLOMB PURIFIÉ. 


Blanc, bleuiUre, brillant, se ternissant bientôt à l’air, odeur et 
saveur sensibles , très mou, se 'laissant entamer par le couteau , 
ductile et malléable, d’un poids spécifique égal à 1 1 ,^152, fusible 
à 260«, presque pas volatil, facilement oxidable, donnant des 
sels sucrés , avec l’acide acétique, que les sulfates précipitent en 
blanc. 


V“ SECTION. 

MÉTAUX 

Qui ne décomposent l’eau ni à froid ni à chaud, qui absorbent 
la yas oiigàne à une certaine température , et dont la cha- 
leur seule réduit les oxides. 


MERCURE. 


Connu de temps immémorial ; il se trouve dans la nature sous 
quatre états : natif, uni à l’argent, au chlore ou bien au soufre. 
Cette dernière combinaison est la plus commune. 


|r* ISriCK. 

MERCURE N.VTIF. 

Dans toutes les raines de mercure, principalement dans celles 
de sulfure, on trouve plus ou moins de mercure qui coule è tra- 
vers les fissures des roches , et va se réunir dans les cavités qu’on 
y observe ; quelquefois aussi on le trouve disséminé dans le 
ininérai ; on l’a même rencontré en très petite quantité dans 
des fouilles faites aux environs de Montpellier. 

Le meroure natif est liquide; son poids apéoifiquo est de 13,56. 
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iio uràcE. 

MERCURE ARGENTIFÈRE. 

Cet amalgame se trouTe parsemé dans quelques mines de 
mercure, telles que celles d’Allemont, en Dauphiné, de Sziana, 
en Hongrie, de Salsberg, en Suède, etc. Il est d’un blanc mé- 
tallique, d un poids spécifique égal à 14,12; ses cristaux sontun 
dodécaèdre rhoroboïdal ; il donne du mercure par la distillation, 
tandis que le résidu est un globule d’argent. 

Cet amalgame se compose de ; 

Mercure 6 fi 

Argent 35 


Variétés. 


Mercure argentifère granuli forme ; lamelliforme, en lames 

minces recouvrant quelques gangues ; — en dodécaèdres rbom- 
boïdaux, simples ou modifiés; en dendrites superficielles ou 
dentritique. 


OSMIUM. 

Découvert en 1803 , par M. Tennant , dans le platine brut , 
uni à l’iridium , où il existe sous forme de petits grains très 
durs , brillans, cassans, d’un poids spécifique de 19,25, répan- 
dant une odeur particulière , se rapprochant de celle du chlore 
lorsqu’on le calcine dans un tube ouvert ; insoluble dans tous les 
acides, encore peu étudié, très rare et sans usage. 


VI* SECTION. 

MÉTAUX 

A 

ffe décomposant l’eau et n’ absorbant le go* oxigène à aucuns 
température; oxides réductibles par le colorique. 
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ARGENT. 

Métal désigné, dans les ouvrages des alchimistes, sous le nom 
de Lune ou de Diane, et connu dès la plus haute antiquité. 11 
existe dans la nature sous divers états ; 1° natif et presque pur; 
2o en alliage avec l’antimoine, l’arsénic ou le mercure ; 3° à l’état 
de sulfure ; 4» à celui de chlorure ; 5° à celui de carbonate. De 
tous ces divers minérais, le sulfure est le plus abondant , et par 
conséquent celui d’où l’on a extrait la plus grande partie de l’ar- 
gent que nous possédons. 


ire KSPàca. 

ARGENT NATIF. 

Blanc, brillant, cristaux en cubes ou eu octaèdres, ductile, 
tenace, fusible à une haute température; poids spécifique, 10,39,* 
précipité de ses dissolutions par l’acide hydro-chlorique. 

Variétéê. 

Dendritique ou bien en dendrites superficielles ou saillantes; — 
filiforme et capillaire; ces filamens entremêlés sont implantés 
sur les roches ; — en octaèdre, cubo-ociaèdre, cube. 

ne XSPiCE. 

ARGENT HTDRARGIFÈRE. ( Voy. Mescusb xBGEiiTiFtKB. ) 

III‘ ESPECE. 

ARGENT ARSÉNIFÈRE. 

Blanc d’argent, fragile ; poids spécifique, 8,11 ; sa dissolution 
dans l’acide nitrique laisse un précipité rouge. Les proportions 
de ses principes constituans ne sont pas connues. 
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ARGENT PURIFIÉ. 


1 


Le plus blanc des métaux, plus dur que l’or, mais moins duc ' 
tilc et moins malléable , inodore ; par l’action du marteau, il «e 
réduit en feuilles de 0,Ü156 millimètres d'épaisseur , que le 
moindre soufie enlève, et qui, cependant, ne laissent pus passer 
la lumière. Sa ténacité est telle, (|u’un fil de0,ü02 millimètres de 
diamètre peut supporter un poids de 85 kil. sans se rompre. Oo 
lé tire, à la filière, en fils si déliés , <|u’il sullit de U,Ü(>5 (jr. d'ar- 
gent pour produire un fil de 122 mètres. Son poids spécifi(|ue fondu 
est de 10,474, et frappé sous le marteau, 10,510. Ce métal fond 
à 22” du pyromètre de Wedgwood, cl rougit a\ant de se fondre; 
par un refroidissement lent, il cristallise en prismes quadrangu- 
laires. 


PALLADIUM. 


Découvert par Wollaston, en 1803, dans la mine de platine. 
Ce chimiste dit en avoir rencontré aussi qui n’était que mêlé avec 
des grains de platine, dans les sables platinifères du Brésil. 

Ce métal est très rare. A l’état de pureté , il est blanc , dur , 
très malléable, à cassure fibreuse, d’un poids spécifique qui varie 
entre 11, 3 à 11,8; il ne peut être fondu (ju’au chalumeau ù gai 
oiigène. 


RHODIUM. 

Découvert également par Wollaston , en 1804 , dans la mine 
de platine, où il existe en très grande quantité, combiné avec ce 
métal même. 

Le rhodium purifié est blanc-gris, solide, cassant, infiisible, 
inaltérable à l’air, d’un poids spécifique égal à 11,000; il est 
inattaquable pur les acides. 


PL.ATINE. 

Ce mot de platine vient du mot espagnol plata, qui signifie 
argent. Sa découverte est attribuée è M. Ulloa, quoique M. Wood 
l’ait revendiquée. Ce métal ne se trouve dans la nature qu’à l’état 
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d’alliage ovec le palladium , l'iridium , et probablement le rho- 
dium ; presque toujours il est en petits grains aplatis. 11 existe 
dans les mêmes terrains que le diamant , quelquefois même avec 
lui , mais généralement dans des localités particulières, presque 
toujours il est parsemé d’or en paillettes. Le platine n’a encore été 
rencontré que dans l’Amérique équinoxiale, au Brésil , au Pérou, 
dans la nonvelIcGrenade, dans le ravin d’Iro,etc. M.Yauquelin en 
a reconnu l’existence dans des minérais argentifères de Giiadal- 
canal , en Espagne. Depuis l’analyse qu’il en a faite, les ebi 
mistes n’en ont point trouvé de nouveaux échantillons qui en 
continssent. 


PLATINE AURIFÈRE. 

V 

M. de Ilumboldt afait connaître à l’académie royale des sciences, 
que M. Boussingault venait de découvrir à Antioquia, dans la Co- 
lombie, une mine de platine contenant de l’or ; il a annoncé aussi 
qu’on a trouvé tout récemment des mines de platine aurifère dans 
les monts Durais, en Russie, et qu’elles sont si riches, qu’on assure 
qu’à Saint-Pétersbourg, elles ont fait baisser le prix du platine de 
près d’un tiers. En 18‘24, le minéral aurifère et platinique a fourni 
5,700 kil. , ce qui donne 19,500,000 fr. Les mines réunies de toute 
l’Europe n’en donnent annuellement que 1,300 k.; celles du Chili 
3,000, et toute la Colombie 5,000. 

Il est reconnu que l’Oural donne à présent autant d’or qu’en ait 
jamais produit le Brésil, lorsque ses mines étaient les plus riches; 
car le maximum de l’exploitation de 1755 fut dc6,000 kil., tandis 
que maintenant le Brésil n’en donne pas 1,000. 


PLATINE PURIFIÉ. 


Couleur et éclat de l’argent, très ductile et très malléable, assez 
mou pour se laisser couper avec les ciseaux et entamer par l’on- 
,qle, inodore par le frottement , très tenace, donnant des (ils très 
déliés, d’un poids spécifique do20,98etforgé de 21,53, acquérant 
l>eaucoup de dureté par son alliage avec l’osmium , le rhodium , etc. , 
si réfractaire qu’il ne peut être fondu qu’au chalumeau par le gaz 
oxigène ou hydrogène, inattaquable par les acides. 

Une propriété caractéristique du platine, c'est l’action qu’il 
exerce sur le gaz hydrogène, dont il opère la combustion à la 
température ordinaire , lorsqu'il est à l’état d’éponge. Cetto con- 
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naissance est due à M. Dobereiner. MM. Thénard et Dulong ont 
reconnu depuis que , dans un mélange de deux parties d’hydro- 
gène et une d’oxigéne, il opérait une détonation , et qu’il y avait 
formation d’eau. Les feuilles de ce métal, très minces, produisent 
le même effet ; chiffonnées entre les mains et réduites en une 
espèce de boule , elles agissent de suite. 


OR. 


Si j’avais à écrire l’histoire de l'or, je le définirais le mobile 
général des actions des hommes, et la source des plus grandes in- 
justices et des plus grands crimes : de là vient cet adage si vrai et 
si connu, la clef (T or ouvre partout, adage que les Grecs connais- 
saient sous le nom de pluie d’or. Dans les emblèmes alchimiques, 
l’or est représenté par l’image du soleil , comme l’argent l’est par 
celui de la lune. Il est décrit sous le nom de roi de» métaux. 

Le peu d’affinité qu’a l’or pour l’oxigène est cause qu’on ne le 
trouve qu’à l’état natif, quelquefois allié avec l’argent , le cuivre 
et le fer. Ses mines existent presque toujours dans les roches 
primitives. Il est quelquefois cristallisé en cubes , en octaèdres , 
en dendrites, en lamelles, en paillettes ou en grains, qu’on ap- 
pelle pepiles, quand ils sont un peu gros. 

L’or se trouve disséminé dans les sables du nouveau monde , et 
c’est la plus grande partie de celui qui existe sur la surface da la 
terre ; on le rencontre aussi dans des dépôts arénacés, en Afrique, 
en Asie et en Europe. • Il est extrêmement commun , dit M. Beu- 
dant, dans tous les dépôts sableux , mais en quantité infiniment 
petite ; cependant les sables supérieurs ferrugineux des terrains 
tertiaires en ont donné quelquefois jusqu’à 1/2 gros par quintal, 
et la terre végétale en a même fourni un peu plus dans quelques 
localités. » 

L’or se trouve quelquefois dans des dépôts métallifères de divers 
minérois; il existe dans le minerai, les gangues, ou uni à l'argent 
dans ses mines, comme dans celles du Mexique, du Pérou, de la 
nouvelle Grenade, de Transylvanie, etc. Quelques mines de cui- 
vre nous l’offrent également , ainsi que les sulfures de fer , en 
plusieurs endroits où on les exploite comme aurifères; quelques 
filons quartzeux qui coupent les roches primitives, en contiennent 
aussi , et c’est probablement à la destruction de ces roches qu’on 
doit attribuer ces sables qui contiennent l’or, le platine et les dia- 
mans du Brésil, etc., Enfin, l’or se trouve en plus ou moins g^rande 
quantité dans les sables qu’entraînent plusieurs fleuves ou rivières, 


Digitized by Google 



( 81 ) 

tels que le Pô, le Danube, leRhin, l’Arriège, le Gardon, etc. Voilà 
pourquoi on le rencontre aussi dans beaucoup de terrains d’allu- 
Tion, principalement en Asie. Parmi les mines les plus aurifères, 
on doit ranger celles du Brésil, du Chili et du Choco; elles sont 
dues à des terrains d’alluvion. les filons aurifères du Pérou sont 
si pauvres qu’ils ne sont presque plus exploités ; dans le Mexique, 
c’est des pyrites qu’on le retire. Il est bien reconnu que l'or des 
filons est en général moins pur que celui d’alluvion. Les mines 
de l’ancien continent n’en donnent annuellement que 4,000 , 
tandis que celles d’Amérique en produisent, d’après M. deHum- 
bold, 14,000. 

L’or natif est d’un jaune plus ou moins vif, d’un système cris- 
tallin cubique j poids spécifique 19,3, insoluble dans l’acide ni- 
trique, soluble dans l’acide bydro-chloro-nitrique , d’où l’Iiydro- 
chlorate d’étain le précipite en pourpre. 

Variétés. 

1“ Or cristallisé, en petits cubes, en octaèdres, etc. 

2° Or dendritique , en petits cristaux dont l’arrangement dé- 
crit cette forme. 

3“ Or lamelliforme , en lames sur les gangues. 

4» Or pépite , eu grains plus ou moins gros. 

5° Or en paillettes, dans les sables, etc. 

On extrait l’or de ces divers minerais, en le triturant avec le 
mercure qui le dissout ; on met ensuite cet amalgame dans une 
cornue, et l’on distille ; le mercure passe à la distillation, et l’on 
obtient l’or pur pour résidu. 

OR PURIFIÉ. 

Jaune, très brillant, inodore , insipide , tenant le premier rang 
parmi les métaux , ductible et malléable, réductible en feuilles si 
minces, qu’on évalue leur épaisseur à 0,00009 m. Sa divisibilité 
est telle qu’un cylindre d’argeut, doré avec une once d’or, peut 
être tiré en un fil d’une longueur de cent onze lieues, ou bien de 
444,000 mètres. Si l’on aplatit ce fil au laminoir, il offrira deux 
surfaces dorées ayant un quart de ligne de largeur ; en la divisant 
en deux parties dans leur longueur, on aura quatre surfaces do- 
rées de cent onze lieues cbacune , ou bien une' longueur totale 
de quatre cent quarante-quatre lieues. 
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Le poids spécifique de l’or est de 19,257; il est fusible à 32” du 
pyromctre , non volatil a un feu de forp;e. On est cependant par- 
venu à le volatiliser au moyen de lentilles puissantes, ou bien en 
le fondant à un feu alimenté par le gaz oxigène ; par une forte dé- 
charge électrique, on le convertit en une poudre pourpre que cer- 
tains chimistes croient être un oxide, et d’autres de l’or très divisé. 

IRIDIUM. 

Découvert dans la mine de platine, en 1803, par M Descotils, 
Ce métal n’existe, dans la nature, qu’allié à l'osmium, et mêlé, en 
cet état, au platine. Il est très rare et sans usage. A l’état de pu- 
reté, il a l’éclat et la couleur du platine, il est iufusible au feu 
le plus violent de nos forges , et inattaquable par l’air , l’eau , 
l’oxigène et les acides. 


XPPEnDICE. 

Alliages métalliques. 


Après avoir passé en revue les dilféicns métaux, nous avons 
cru devoir donner un aperçu des alliages les plus usités ou les plus 
intéressans auxquels ils donnent lieu. Ces alliages méritent d’au- 
tant plus d'être connus, que le plus souvent ces métaux acquièrent 
ainsi de nouvelles propriétés, telles qu’une grande dureté, plus de 
malléabilité , etc. M. Thénard a fait connaître : 

1° Que tous les alliages formés avec les métaux cassans le sont 
eux-mêmes. 

2» Ceux formés d’un métal ductile et d’un métal cassant sont 
cassans à quantité égale , ou bien ils partagent les propriétés 
de celui qui prédomine. 

3” Dans les alliages des métaux ductiles entre eux, à propor- 
tions égales, il y en a presifue autant de ductiles que de cassans. 
L’alliage est ductile quand l’un d’eux prédomine , excepté l’or 
qui devient cassant avec 1/1500 de plomb ou d’antimoine. 

4® Leurpoidsspécifiquç augmente ou diminue. Tous les métaux 
ne sont pas susceptibles de s’unir ensemble ; s’il en était ainsi , 
nous aurions 840 alliages, tandis qu’il n’y en a que 142 de connus. 

Le calorique fait éprouver aux alliages les mêmes changeraens 
qu’aux métaux; il en est de même du gaz oxigène. 
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AIRAIN. 


Alliage produit par la fonte de 9 parties de cuivre sur 3 de zinc. 


BRONZE. 


7 parties de cuivre , 3 de zinc et 2 d’étain , sert pour les sta- 
tues, etc. 

Pour lea canons. En France, on emploie 100 de cuivre et 1 1 d’é- 
tain. M. Dussaussoy conseille de rendre cet alliage meilleur pour 
la fabrication des canons , en y ajoutant de 1 à 2/000 de fer 
blanc ou un peu d’étain. En Angleterre , les proportions sont 
9 du premier sur 9 du second. 

Pour les cloches, les proportions employées en Europe et à 
la Chine sont de 3 de cuivre sur 1 d’étain ; en France, elles sont 
de 78 du perniier sur 22 du second. 

Pour lea miroirs de télescopes,! de cuivre, 4 d’étain et 3 de zinc. 


XONNAIES n’OR. 

Pièces d or anglaises, 5,316 d’or pur, et 1,772 do cuivro 
pur. Celles de France contiennent 9 d’or sur 1 de cuivre; cet 
alliage est plus dur que l’or pur. 

On peut déterminer le degré de pureté de l'or ou la quantité 
d’alliage par son poids spéciGifue. On suppose une masse d’or très 
pur que l’on divise par la pensée en 24 parties auxquelles on donne 
le nom de karats. Celui i|ui est dit à 24 Earats est le plus pur; son 
degré de pureté diminue avec la diminution des karats. Ainsi , en 
disant de l’or à 22 karats, on suppose qu'il y a 2/24 d’alliage; 

L’or fondu de24karats iionécroiiiapourpoidsspéciOque 19.258. 


Id. écroui 19,362. 

— Parisien à 22 karats non écroui 17,486. 

écroui 17,589. 

— Guinées de Georges II 17,150. 

Id. de Georges 111 17,629. 

— ( Coin espagnol ) 17,655. 

— Ducats de Hollande 19,352. 

— Bijoux à 20 karats non écroui 15,709. 

. écroui 15,775. 


Digitized by Google 



( 84 ) 


BOinilAlES d’aegeht. 

En France, 9 argent et 1 de cuivre; en Angleterre, 4,075 grains 
d’argent et 1,772 de cuivre. Ces alliages sont plus durs et moins 
altérables que l’argent pur. L’argenterie pour vases , etc. , con- 
tient moitié moins de cuivre. 

DSTENSaSB DK HÉIfACB. 

Quoique cet alliage ne doive contenir sur 100 d’étain que 7 à 
8 de plomb, on y en trouve cependant de 0,15 à 0,25. Cet alliage 
est plus dur et plus aisé à mettre en œuvre que l’étain fin. 

ÉTAIR DE VAISSELLE. 

3 livres 8 onces d’étain , 8 onces de plomb , 3 de cuivre et 1 de 
zinc, forment un alliage très dur, très tenace et d’un beau lustre. 

HSTAL DV FEIRCE EOBEET. 

4 parties de cuivre sur 1 de zinc. 


PIRCHBECK. 

5 parties de cuivre sur 1 de zinc. 

•s 

lÉTAL DE LA EEinE. 

9 parties d’étain , 1 de bismuth, 1 d’antimoine et I d’étain. C’est 
avec cet alliage qu’on fait des théières qui imitent l’argent et qui 
conservent leur éclat pendant plusieurs années. 

TOaBAC. 

Cuivre 11 , zinc 1 ; couleur rougeâtre, plus brillant et plus dur 
que le cuivre. 
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CÂIUCTÈKE8 d’IMPKIXEUB. 

Plomb 5, antimoine 1. L’antimoine donne de la dureté au 
plomb. 


PLiNtHSS STiaÉOTTrBS ET PEmS CAEACTikKES. 

Plomb ,41/2, antimoine 1 , bismuth 1. 


AHAIGAHE 


Pour les coussins électriques^ pour vernir les figures déplâtré et 
argenter les globes de verre. 


Pour les coussins électriques. Faites fondre 4 parties de xinc 
et 2 d’étain , et versez-les dans un creuset froid dans lequel vous 
en aurez mis 5 de mercure. 

Pour vernir les figures de plâtre. Vous ferez fondre, dans 
un creuset, parties égales d’étain, de bismuth et de mercure; 
mais ne mettez ce dernier métal que lorsque les deux autres se- 
ront en fusion , et remuez bien l’alliage. Quand on veut s’en servir 
on le réduit en poudre et on le mêle avec des blancs d’oeufs. 

Pour argenter les globes de verre. Faites fondre ensemble, dans 
une cuiller de fer, 2 parties de mercure et un de bismuth, d’étain 
et de plomb, et remuez fortement. Quand on veiitétamerun globe 
de verre , on le fait bien sécher, et on y introduit cet alliage que 
l’on agite en divers sens, jusqu’à ce que toute la surface interne 
en soit recouverte. 


OE nosir 00 oa des aicbibistss. 


Faites chauffer pendant quelque temps , dans une cornue de 
verre, parties égales d’oxide d’étain et de soufre; l’oxigène de l’oxide 
se porte sur une portion de ce corahustible et le convertit en aoide 
sulfureux qui se dégage, tandis que l’étain désoxidé s’unit à l’autre 
partie du soufre pour former un sulfure d’une couleur jaune et 
d’un éclat métallique. Les alchimistes du moyen âge présentaient 

8 . 
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à l’ignorance et à la crédulité cette opération comme une vérita- 
ble transmutation de l’étain en or. 

ALLIA6I rOSIBLS OAHS l’baD BOmUAUTB. 

Faites fondre ensemble 8 parties de bismuth , 5 de plomb et 3 
d’étain. Cet alliage est d’un gris de plomb ; il est si fusible qu’il 
fond dans l’eau chauffée au 95«. On l’emploie pour clicher les mé- 
dailles. 

OK AETIFICIEL. 


Faites fondre, dans un creuset, 16 parties en poids de platine 
vierge, 9 de cuivre et 1 de linc pur, en le recouvrant de charbon 
en poudre; le culot aura la couleur, la densité, la ductilité de 
l'or, et pourra le remplacer dans un grand nombre de cas. 


Alliage dit argentan. 

MM. de Laval ont pris un brevet d’inventiOn pour cet alliage ; 
nous allons en donner la composition : 

Cuivre rosette , bien exempt de fer 3 1/2 parties. 

Nickel bien pur , exempt d’arsénic 1 

Zinc de la Chine très pur 1 1/2. ^ 

Faites fondre dans un creuset. 


Alliage dun jaune brillant. 


Cuivre 100 

Zinc 14 


Il est tendre et malléable. 


Alliage couleur dor. 


Cuivre 100 

Zinc 12 


Grain plus fin que le précédent ; tendre et malléable. 
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Autre couleur ^ or très belle. 

Cuivre 100 

Zinc, de 8à 9 

Très malléable, d’un grain très fin , et facile à limer. 

Il parait , d’après M. Dumas , ({ue l’alliage du cuivre avec le zinc 
ne prend la couleur d’or que lorsqu’ils sont dans le rapport de 8 
atomes de cuivre sur 1 de zinc. 

Autre couleur d'or. 


Cuivre 100 

Zinc 7 


Etain ....... 7 

Très fin, malléable et facile a limer. 

Autre belle couleur d’or. 

Cuivre 100 

Etafn jpartie» égales ... 6 

II cède bien à la lime et au marteau. 

Alliage pour les statues et médailles. 


Cuivre 100 

Etain ...... 8 

Tamtam des Chinois. 

Cuivre 11 

Zinc 1 


Plus brillant et plus dur que le cuivre. 

Alliage ditcutrre blanc. 

Whitened copper , falsa 'silvardes Anglais. 


Pour Tobtenir, on fait une pâte avec du deutoxide d'arsénic, 
de l’huile , de la potasse et du charbon , également en poudre. On 
place ce mélange dans un creuset , en plusieurs couches séparées 
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par du cnÎTrc granulé , et l’on tient le creuset ouvert. On chauffe 
d’abord doucement; l’on augmente jusqu’à la fusion du mélange, 
et l’on coule. 

On l’obtient plus aisément, en fondant dans un creuset couvert. 
Tournures de cuivre. ... 10 

Arsénio métallique .... 1,2 

Cuivre blanc des Chinois; {palh fong), d’après f analyse de 

M. Fyfe. 


Cuivre 400 

Zinc 254 

Nickel 316 

Fer 26 


Cet alliage se vend , à la Chine , le quart de son poids en argent. 
L’exportation en est sévèrement défendue ; aussi n’ arrive-t-il que 
par contrebande, en masses de 10 à 40 livres. 

Cuivre violet. 


Tournures de cuivre. ... 3 

Régule d’antimoine en poudre. 1 
Cassant, susceptible de prendre un très-beau poli. 
— Couleur violette très-belle. 


Or vert f d’après Gray. 

Or 708 

Argent 292 

' 1000 

Faites fondre ensemble. 

Alliage le plus propre à recevoir la dorure, diaprés M. Darcet, 
Cuivre 82 
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Zinc 
Etain . 
Plomb. 
Ou bien : 

Cuivre 
Zinc. . 
Etain 
Plomb 


18 

3 

4 1/2 

82 

18 

1 

3 


Alliage de Kœcklin. 


Cet alliage est presque aussi tenace que le laiton , et résiste au 
moins aussi bien au frottement il coûte beaucoup moins. Le zinc 
qu’on emploie doit être très pur , car de cette pureté dépend la 
ténacité et la fusibilité de son alliage. Voici les differens alliages 
proposés par l’auteur ; 


N“ 1. Etain. . . . l 

Zinc .... 3 
Il est fusible de 260 à 300°. 

W» 2. Etain. ... 2 
Zinc .... 4 
Fusible , de 300" à 350». 

W" 3. Etain. ... 3 

Zinc .... 2 
Fusible , de 320" à 360». 

If" 4. Etain. ... 1 

Etain impur. . l 

Fusible, de 250° à 350". > 

n° 5, Etain. . . . l 

Zinc pur. . . l 

Fusible, de 450° à 500". 


Laiton. 


Cet alliage est jaune, très malléable, très ductile à froid, fra 
gile à une température élevée. On le fait avec 
Carbonate de zinc grillé. . . 50 

Charbon ^ 28 
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L’on mêle et l’on stratifie le mélange dans de grands creusets i 
avec 30 parties de cuivre en grenaille. On chaufie fortement. L’oxide 
de zinc se réduit et sc combine avec le enivre dans les proportions 
de 3 a 7. On réunit plusieurs fontes en une seule, et l’on coule en 
planches de40à 50 kil. dans des moules ({ui sont ordinairement de 
granit. 

D’après M. Chaudet , le laiton propre aux ouvrage.s au tour, et 
non à ceux au marteau, contient environ 2, 5 de plomb. Le laiton 
se fabrique principalement à Liège, à INamur, etc. Le êimilor 
contient un peu moins de zinc. 


U“ CLASSE. 

MÉTALLOXIDES. 


Quoique les auteurs de la nouvelle nomenclature chimique aient 
donné le nom exclusif à'oxide à l’iinion de l’oxigéne avec une 
substance métallique, de nos jours, cette dénomination a été 
également appliquée à des combinaisons dans lesquelles les métaux 
n’entrent pour rien, et qui ne sont point non plus considérées 
comme bases salifiables. Il me suffira de citer l'eau ou oxide hy- 
drogène , les oxides de chlore , de carbone , d’aiote , etc. D’après 
cela , on a divisé les oxides en métalliques et non métalliques. 
Nous devons nous borner ici à l’examen des premiers. 

Les oxides métalliques, comme nous l’avons déjà dit, sont le 
produit de l’union d’un mé^al avec l’oxigène. Plusieurs métaux 
n’en absorbent qu’une seule proportion, tandis qu’il en est d’au- 
tres qui en prennent plusieurs, et qui, par cette propriété , don- 
nent lieu à deux , trois et même quatre oxides. On indique les di- 
vers degrés d’oxigénation par les épithètes de proto, deuto, trito et 
per. Nous eonnaissons plus de soixante oxides qui ont été plus ou 
moins bien étudiés. 

Les oxides métalliques furent connus en même temps et quel- 
ques-uns avant leursmétaux; on leur avait donné le nom de chaux 
ou terres métalliques. Les stalhiens les regardaient comme des 
métaux dépouillés de pblogistique, qu’il suffisait de leur restituer, 
par le moyen du charbon, pour les révivifier. Lavoisier les nomma 
bases salifiables, dénomination qui ne saurait leur appartenir ex- 
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clusiTement, attendu qu’cllo leur est commune avec plusieurs 
composés non métalliques. Presque tous les chimistes en ont fait 
l’objet de leurs recherches ; mais c’est à Lavoisier que nous devons 
les connaissances les plus précieuses sur ces composés , ainsi qu’à 
M. Davy, qui a démontré, par un grand nombre d’expériences, 
que les terresot les alkalis étaient des oxides métalliques. Berzélius 
a complété leur histoire, en faisant connaître que les proportions 
diverses d’oxigénedansla combinaison des oxides d’un même genre 
étaient soumises à des lois invariables. 

Propriétés physiques. Les oxides métalliques sont tous solides 
et cassans ; réduits eu poudre , ils ont un aspect terne , à l’excep- 
tion de celui d’osmium ; ils sont inodores , presque tous insipides, 
le plus grand nombre diversement colorés , d’un poids spécifique 
supérieurs celui du métal et à celui de l’eau, ceux de potassium 
et de sodium exceptés. Us n’exercent aucune action sur l'infusion 
de tournesol , à moins qu’elle n’ait été lougie par un acide ; alors , 
en le neutralisant, ils rétablissent sa couleur. Certains colorent 
en vert le sirop de violettes, et font passer au rouge la couleur 
Jaune de curcuma. 

Propriétés chimiques. Par l’action du calorique, les uns, 
comme ceux de la première section , n’éprouvent aucun change- 
ment; ceux de la cinquième et de la sixième sont revivifiés aisé- 
ment; et ceux des deuxième, troisième et quatrième ne sont point 
désoxidés. Il arrive seulementque plusieurs perdent une portion do 
leur oxigèneà un degré de chaleur très fort, et forment des oxides 
moins saturés de gaz, tandis que d autres, tels que les protoxides 
de barite, de cuivre, de fer, de plomb , on absorbent davantage. 

11 n’est que deux oxides qui soient volatils; ce sont ceux d’arsé- 
nicet d'osmium. Il en est qui sont infusibles dans nos meilleurs 
fourneaux deforge; de ce nombre sont ceux de la première section, 
ainsi que les protoxides de barite, de chaux, de strontianc; et 
d’autres qui, avant de se fondre, abandonnent leur oxigène; ce 
sont ceux des dernières sections; l’osmiuin seul fait exception à 
cette règle. Ceux des autres sections sont plus ou moins fusibles. 
Généralement parlant , les métaux très fusibles donnent des oxides 
qui partagent cette propriété. Le àtsmufA, le potassium, le sodium, 
\e plomb, etc., nous en offrent des exemples. 

Action de la lumière. £lle n’est susceptible d’agir que sur les 
oxides qui abandonnent facilement l’oxigène, comme ceux d’or, 
d’argent; encore même cette action n’est-elle pas bien démontrée. 

Action de l’électricité. A l’exception des prétendus oxides de la 
première section , tous les autres peuvent être décomposés par une 
pile d’environ cent paires. Pour faire cette expérience , on mouille 
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légèrement une petite quantité d’oxide, qu’on met en contactavec 
les deux fils de la pile ; aussitôt on remarque que le métal passe au 
pôle négatif etl’oxigène au pôle positif. Si le métal est susceptible 
de s’amalgamer avec le mercure, celui-ci facilite puissamment 
cette opération. On prend l’oxide; on en fait, avec l’eau, une pâte 
assez ferme , avec laquelle on forme une espece de capsule , qu’on 
remplit de mercure; on place cet appareil sur une plaque métal- 
lique, qu’on fait communiquer avec le fil positif, et le mercure 
avec le négatif; bientôt après le mercure de la capsule est changé 
en un amalgame épais. C’est à H. Davy qu’on doit la connaissance 
du plus grand nombre des découvertes importantes qui se sont 
opérées de cette manière. 

Action flu fluide magnétique. Jusqu’à présent, on n’a trouvé 
que les proto et deiito-oxides de fer qui fussent magnétiques. 

Action de Voxigène. Le gaz oxigène humide est absorbé à froid 
par quelques oxides; sec, on n’a aucune connaissance de cette 
absorption, àmoinsde citer l’action du protoxidede potassium sur 
ce gaz, qui se convertit en deutoxide; ce que M. Thénard attribue 
à la chaleur qu’il suppose se développer lors de la formation dn 
protoxide, et qui doit favoriser la nouvelle oxidation. Au rouge 
cerise , plusieurs oxides s’emparent d’une nouvelle quantité de ce 
gaz, qu’ils retiennent avec beaucoup de force à cette température, 
tandis que ceux delà sixième section l’abandonnent. 

Action de V air. Son aetion sur les oxides est la même que celle 
du gaz oxigène, avec cette seule difiérenco que ceux qui sont sus- 
ceptibles de se combiner avec l’acide carbonique absorbent celui 
de l’air, et passent à l’état de sous-carbonates et de carbonates. 

Action de l'hydrogène. Nulle à froid; à une température plus 
ou moins forte, il est sans action sur ceux de la première section, 
fait passer à l’état de protoxide les deuto etpéroxidesdela seconde, 
et réduit presque tous ceux des autres. Il se forme alors de l’eau 
par l’union de l’oxigène du métal avec le gaz hydrogène. On fait 
cette opération en plaçant horizontalement, dans un fourneau, un 
tube de porcelaine assez long pour dépasser des deux côtés la cir- 
conférence du fourneau de quelques pouces. Après qu’on a intro- 
duit au milieu de ce tube l’oxide sur lequel on veut opérer, on y 
adapte, d’un côté, un tube de verre, par lequel on fait passer un 
courant de gaz hydrogène, et de l’autre bout, un autre tube qui 
va plonger dans un flacon à double tubulure, plongé dans l’eau 
froide ou entouré de glace. Tout étant ainsi disposé, on chauffe 
plus ou moins le tube de porcelaine, suivant la nature de l’oxide, 
et on y établit un courant de gaz hydrogène. L’oxide est complè- 
tementrédiii t ou ne peut plus être désoxidé quand il ne se condense 
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Plus d’eau dans le flacon, et qu’on ne recueille que du gaz hydro- 
gène. 

Action du carbone. L’action de ce combustible est d’autantplus 
intéressante, (ju’elle est delà plus grande importance pour l’exploi- 
tation des mines. En effet, à un degré de calorique plus ou moins 
fort, il réduit tous les oxides métalliques, si l’on en excepte ceux 
de la première section, qu’oii ne regarde comme oxides que par 
analogie, ainsi que les oxides de calcium, de barium, de etron- 
tiumet de lithium, dont les deuxtoxidesdes trois premiers sent ré- 
duits par le carbone à l’état de protoxides. En agissant surles oxi- 
des, le carbone passe lui-méme à l’état d'oxide ou d’acide. 

Il passe à l’état d’oxide, 1" si l’oxide métallique est difficile à 
réduire, quelles que soient d’ailleurs les proportions de charbon 
qu’on ait employées; 2" si cette réduction n’est pas bien difficile et 
qu'on mette un excès decharbon. 

Il passe à l’état d'acide carbonique, si la réduction est facile, 
comme si la quantité d’oxide l’emporte sur celle du charbon. 

Il est aussi des cas où il se produit eu même temps de l’oxidc de 
carbone et du gaz carbonique. 

Nousnc poussonspasplusioin l’examen des propriétés chimiques 
des oxides métalliques. Ce que nous en avons dit suffit pour les re- 
üonnaitre ; ceux qui voudront pousser plus loin cette connaissance 
peuvent consulter avec fruit le Traité de chimie de M. Thénard, 
la Chimie tnédicale de M. Julia de Fonlcnclle, etc. 


SECTION. 

DES TERRES OU OXIDES TERREUX. 


On a rangé dans cette section les substances qu’on soupçonne, 
par analogie, être des oxidesmétalliqiies, sans qu’on ait pu encore 
en opérer la réduction. Quoique cette opinion ne soit donc pas 
fondée sur des expériences bien positives, ni assez nombreuses, 
sans la partager, nous l’admettons cependant, afin de conserver 
la classification suivie par les plus habiles chimistes. 

Ces oxides terreux sont au nombre de sept : 

Oxide de silicium. — d’yttrium. 

— de zirconium. — de glucinium. 

— de tlioriiiium. — do magnésium. 

— d'aluminium. 
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On a changé leurs terminaisons en iam, parcCi que o'est celle 
qu’on a également donnée aux métaux nouvellement déconrerts. 


SILICOXIDES. 


M.Beudanta rangé sousia dénomination de silicoxides les corps 
composés d’oxide de silicium, soit seul, soit combiné avec divers 
autres oxides. Nous ne nous en occuperons ici que dans son état de 
pureté; car, suivant divers chimistes, dans son union aveclesau- 
tres oxides, elle agit comme les acides; ce qui fait donner à ces 
combinaisons le nom de silicate»; nous les rapporterons donc à la 
classe des salinoïdes. 

SILICE OU OXIDE DE SILICIUM. 

La silice est connue de temps immémorial sous les noms de 
quartz, terre ritrifiable, cristal de roche, etc.; elle forme seule, 
ou est partie constituante d’un genre de substances pierreuses par- 
ticulières qui ont pour signe caractéristique de faire feu ou briquet 
et de donner, par la fusion avec les alcalis, des matières vitreuses. 

La silice, diversement colorée, est la base de toutes les pierres 
précieuses connues sous le nom de gemmes, si l’on en excepte le 
diamant, le saphir et le spinelle. 

Cette terre forme aussi, dans les terrains primitifs et intermé- 
diaires, des couches plus ou moins considérables; dans les fentes 
de ces mêmes rochers on la trouve en très beaux cristaux prisma- 
tiques terminés par un sommet hexaèdre; ces cristaux sont sou- 
vent très gros et très beaux ; ils sont le plus souvent incolores, et 
d’autresfois colorés par des oxides métalliques, ils portentlenom 
de quartz, et se rencontrent très rarementdans les terrains secon- 
daires ; ils accompagnent aussi les filons de diverses mines. 

Le quartz amorphe constitue les divers silex; il y a tout lieu de 
croire que sa cristallisation reconnaît pour cause une solution 
dans l’eau ; car les molécules siliceuses qui ne forment qu'une 
sorte d’agrégation, donnent lieu à des pierres non transparentes, 
et d’un grain plus ou moins fin, telles que les grés divers, le sable 
siliceux, etc. 

Pour obtenir la silice très pure, on fait fondre dans un creuset 
deux parties de potasse ou de soude caustique sur une de quartz ; 
on fait bouillir le produit avec cinq parties d’eau; on filtre et l’on 
précipite la silice de cette liqueur à l’état d’hydrate, en y versant 
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un excès d’acide sulfurique ; on lave à plusieurs eaux ; on fait sé- 
cher et l’on chauffe jusqu’au rouge ; c’est ainsi qu’on obtient la 
silico pure. En cet état, cet oxide est très blanc, infusible, rude au 
toucher, rayant les métaux, insoluble dans le plus grand nombre 
d’acides, s’unissant, avec les bases, de manière à tenir plus de la 
nature des acides que de celle des oxides, légèrement soluble dans 
l’eau, d’un poids spécifique égal à 2,66. 

I'« ESPÈCE. 

A. QUARTZ. 

Le quartz commun est d’un blanc plus ou moins beau et d’autres 
fois coloré en gris et en blanc rougeâtre. On le trouve en masses, 
disséminé, sous diverses formes imitatives, en véritables cristaux 
prismatiques, à six pans terminés par un sommet hexaèdre ; quel- 
quefois c’est une pyramide simple à six faces, ou en dodécaèdres 
à double pyramide. 

Le quartz est transparent, fait feu au briquet et est infusiblc ^ 
son poids spéci&que est de 2,6 à 2,7. 

Composition ; Oxigène 50 

Silicium 50 


Variétés. 


Ces variétés sont produites par celles de formes, de structure, 
par la coloration mécanique ou chimique, pur le jeu de lumière, 
l’éclat, l’odeur, etc. 

Variétés de forme. Çuarfx crisfaf/tsé en rhomboèdre obtus, en 
prisme pyramidé, en dodécaèdre bipyramidal, en géodes, en sta- 
lactites drusiques. — Pseudomorphique, en carbonate de chaux, 
en sulfate calcaire lenticulaire, en 1er oligiste, en carbonate de 
chaux agglutinant du sable quarlzeux (grès do Fontainebleau). 
— En incrustation cristalline sur divers genres de cristaux. — 
En cristaux, groupés sous formes de roses, etc. 

Variétés de structure. Quarts à clivage rhomboédrique (rare). 
Laminaire ou en lames. — Stratoïde; les couches sont parfois 
globuleuses et convexes, mais le plus souvent elles sont polyédri- 
quesctconcentriques.— Compacte,- cette sous-espèce est diaphane, 
translucide, opaque et laiteuse. — Fibreux; couleur verdâtre et 


Digilized by Coogic 



( 96) 

blanc jaunâtre, en masse et en morceaui roulés; en concrclioas 
fibreuses courbées; peu éclatant, d'un éclat nacré. La cassure 
est schisteuse courbe; il est translucide sur lesbords. —5accAaro(rfc 
(rare), ou formé par des groupes de cristaux très petits. — • Grenu, 
à grainsplus ou moins gros ; il est simple ou micacé. — Schisteux, 
mêlé avec le mica. — Arénacé; en cet état il est quelquefois pur ; 
mais plus souvent micacé, argileux, etc. — Bulleux, rempli de 
bulles dues à un liquide et à un gaz queM. Davy a reconnu être de 
'l’eauavec del’azote pur quis’y trouvedansun état de six à dix fois 
plus rare que l’air. — Treillisé ; la cassure offre des lignes courbes 
croisées qui décrivent des stries, etc. 

Variétés de couleurs, dues à des mélanges mécaniques. Argen- 
tin ; contient du mica nacré ou coloré en jaune blanc. — Amphi- 
boleux (prase) ; probablement mélangé avec de l’amphibole. — 
Chlorileux , avec le mica, verdâtre. — Ferrugineux rouge (sino- 
plc) ei jaune (eisenkiesel) avec du péroxide ou de l’hydroxide de 
fer. — Uématoïde, avec l’argile ferrugineuse. 


Quartz incolore ou hyalin. 

Le plus beau provient de Madagascar ; on en trouve aussi d’une 
très belle eau dans l’Amérique méridionale, la Floride, la province 
de Quito, les îlesdeCeylan, d’Haïti, les Indes Orientales, le Brésil, 
les Alpes, 1a Suisse, le Dauphiné, etc. On le trouve en gros filons 
et traversant, sous diverses directions, les montagnes granitiques, 
ou des roches analogues, leplus souvent en masses qui, parfois, of- 
frent des cavités géodiques. 

Les lapidaires letaillent de diverses manières ponr le monteren 
bijoux : les cailloux du Rhin, de Cayenne, le diamant d' Alençon, 
ceuxàc Marmaros, de Paphos, etc., sont des cristaux de quartz 
usés par le roulement, et qui reprennent, par le polissage, un 
très beau poli. 

Lequartzincoloreetlimpidecontientparfois, dans son intérieur, 
d’autres minéraux qui en augmentent plus ou moins la valeur. 

Quartz coloré, ou variétés de couleurs dues à des combinaisons 
chimiques. Quartz, incolore, rose. — Bleu, saphirin, saphir d’eau ; 
très rare et très difficile à déterminer; sa couleur estsurtout bien 
sensible par réfraction. — Jaune; on le confond aisément avec la 
topaze du Brésil, quoiqu’il existe cependant entre ces deux pierres 
unedifférence bien marquée; c’est que la topaze raie ce quartz. 
Ce quartz jaune est connu sous le nom de fausse topaze, topaze 
de Bohême. — Quatz vert, cassure quelquef^ois rayonnée. — Vio- 
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/e/ (améthiste). Scs cristaiii sont enchâssés dans des pierres gre- 
nues; ses ci'istauine sont jamais des prismes parfaits ; c’est dans 
les terrains volcanique'* u'.i douteux qu’on le trouve presque tou- 
jours. — Base ou rubis do Bohême, doit cette teinte au manga- 
nèse; il la perd par une longue exposition à l’air, et devient lai- 
teux (c’est le quarti laiteux des Allemands). — ;Br«n ou enfumé; 
cette couleur est quelquefois assez intense pour paraître noirâtre. 
Ces couleurs sont le rose rouge ou le blanc de lait ; il est en masse, 

' éclatant, cassure conchoïde, translucide, etc. 

Variétés produites par effet de lumière. Quarts chatoyant ; ilcst 
très connu sous le nom à’ œil de chat. — Opalissant, cassure con- 
choïde, peu éclatant, translucide sur les bords. — Irisé, effet dû 
à la décomposition de la lumière dans les fissures. — Arenturiné, 
état dû, soit à un mélange micacé, ou bien à la décomposition de 
la lumièreentre les grains qni en constituentla masse. 

Variétés d’éclat. Quarts vitreux, terne, gras, résineux, etc. 

Variété d’odeur. Il cxistcun quartz qui, par le frottement, exhale 
une odeur d’ail qu’il perd par l’action du caloricjue ou son expo- 
sition à l’air. 

Il existe encore un grand nombre d’autres variétés de quartz ; 
car c'est une des familles les plusétendues,etl’on peut dire une de 
celles qui, par la variété de formes, la beauté des échantillons et 
la diversité des couleurs, fait le plus bel ornement des cabinets de 
minéralogie. 


B. CALCÉDOINE. 


La calcécfoine prend son nom du lieu où elle fut trouvée, dans 
les temps reculés, dans l’Asie mineure. Elle comprend un grand 
nombre de sous-espcccs; nous allons examiner successivement les 
principales. La calcédoine commune se présente sous des couleurs 
diverses : blanc, gris, jaune, brun, vert et bleu. Celle en vert noi- 
râtre parait, en regardant à travers le minéral, passer au rouge de 
sang. On trouve cctteesjicceen morceaux arrondis, uniformes, sta- 
lactiformcs, portant des impressions organiques; elle se rencontre 
aussi en filons et en masses. La calcédoine est plutôt lithoïde que 
hyaline; elle est opaque ou translucide, fait feu au briquet, in- 
fusiblc, blanchit par l’action du calorique sans dégagement d’eau ; 
poids spécifique, pure, 2,6. Sa composition chimique est la même 
que celle du quartz. 11 est fort rare de la trouver en cristaux, ipii 
sont des rhomboèdres de 94<> 15’ et 85» 45’ ; sa transparence est 3, 
et sa frangibilité 2 ; elle est un peu plusduro <{ue la pierre à fusil. 

9 . 
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Variétés. 


Nous allons suivre la même division que nous avons empruntée 
à M. Beudant pour la première espece. 

Variétés de formes. Cristallisée en rhomboèdres. — Guttulaire, 

— En rognons , tantôt pleins et tantôt en géodes dont l'intérieur 
est tapissé de cristaux, de stalactites, etc. — Pseudomorphique , 
en incrustant les cristaux quartzeux , ou diverses autres substan- 
ces , telles que les bois , les madrépores , etc. 

Variétés de structure et d’éclat. Calcédoine compacte, trans- 
lucide et cassure cireuse. Dans ces diverses colorations, elle cons- 
titue les agates, les sardoines , les cornalines, que nous décrirons 
dans la variété suivante. — Silex, cassure conchoïdale esquilleuse. 

— Silex corné (partie compacte de la pierre meulière), aspect 
gras et tortueux, opaque, cassure plate. — Cellulaire on molaire, 
parsemée d’un grand nombre de cavités irrégulières. — Organoïde, 
peu différente de la pseudomorphique. — Stratoïde , formée de 
couches concentriques ou planes douées d’une finesse et d’une 
transparence plus ou moins grande, et ayant diverses teintes. — 
Nuagée, offrant par réfraction des ondulations qui ont la plus 
grande ressemblance avec les nuages , etc. 

Lescalcédoines viennentdeFéroë, d’Islande, d’Obertein, dépar- 
tement de la Sarre, de la Transylvanie et principalement des Indes, 
où on la taille en coupes, tasses, etc. qui sont très estimées etfort 
recherchées. Âu rapport de Pline, les belles calcédoines, si bien 
gravées par les anciens, provenaient des pays des Nasamons, en 
Afrique et des environs de Thèbes ; on achetait les prdtniers à Car- 
thage, et on les taillait à Rome en camées, coupes, etc., on en 
trouve de fort belles, parfaitement gravées à la bibliothèque du 
roi , entre autres celles qui représentent les bustes d’un jeune 
guerrier , de la déesse Rome, du Taureau Dionysiaque, etc. 


Variétés de couleurs. 
SARDOINE. 


Calcédoine jaune , ou cornaline jaune de Werner. Sa couleur 
varie beaucoup ; elle est d’an jaune orangé ou de bistre , offrant 
dos nuances depuis le jaune brun foncé jusqu’au jaune brunâtre 
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orangé ; on en trouve aussi d’incolores et d’autres dites Sablées , 
parce qu’elles sont parsemées de pointes opaques d’une couleur 
plus intense. La cassure des sardoines est lisse et sans petites écail- 
les , comme dans les calcédoines. Les sardoines sont employées à 
faire des bijoux , ainsi que des Camées. 

CHRYSOPASE. 

Cette pierre n’a encore été trouvée que dans la haute Silésie , 
aux environs de Kosemûtz ; elle est toujours en masse ; sa cassure 
est unie et quelquefois écailleuse ; à peine prëscnte-t-elle ({uelque 
éclat , clic est un peu moins dure que la calcédoine ; sa couleur 
se rapprociiebeaucoup du vert pomme, son poids spécifique 2,479, 
sa frangibilité 3. Exposée à une température égale à celle de la 
fonte du fer, elle perd sa transparence et blanchit. 

Ün attribue sa couleur à environ 0,01 de nickel qu’elle contient. 

CORNALINE. 

La couleur la plus estimée de cette pierre est le rouge de sang. 
Cette couleur varie dans certaines cornalines du rouge de chair 
au blanc-rougeâtre, au blanc de lait, ou jaune et au brun rou- 
geâtre son éclat est très grand , sa transparence 3 , et son poids 
spécifique 2,6. Sa cassure est parfaitement coneboïde et plus tendre 
que la calcédoine commune. 


Composition : 


Silice 

94 

Alumine 

3,5 

Oxide de fer 

0,75 


Les plus belles cornalines nous viennent de Cambaye et de 
Surate , dans l’Inde. On la trouve dans les lits des torrens de ces 
contrées , ayant une couleur d’olive noirâtre passant au gris ; on 
les expose à la chaleur dans des pots de terre pour leur donner ces 
belles couleurs qui les font rechercher des joailliers. 

Les lapidaires divisent la cornaline en 2 classes: ils rangent dans 
la l'°, sous le nom de cornalines deeretre roche , celles qui sont 
d’un rouge vif , foncé ; dans la 2* ou cornaKnes femelles des an- 
ciens, celles qui sont d’une couleur pâle ou qui ont une teinte 
jaunâtre. Les premières sont très estimées ; elles proviennent de 
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Cambaye et de Surate ; les anciens tiraient leurs cornalines de la 
Perse , des Indes , de l’A.rabie , des îles d’Assos, de Paros et de 
Ceylan , de la Lydie, etc. 


AGATE. 

L'agate offre un grand nombre de variétés dues à la diversité de 
ses principes constituans, qui sont, le quartz, le jaspe, Tamétliyste, 
l’opale , la cornaline , etc. Nous allons faire connaître les prin- 
cipales. 

Agate rubanée. Elle est composée de couches alternantes et 
parallèles de calcédoines avec jaspe , ou quartz ou améthyste ; 
elles sont diversement colorées; les plus belles nous viennent de 
la Saxe et de la Sibérie. 

Agate herborisée. C’est, à proprement parler, une calcédoine 
offrant des ramifications végétales variées, et diversement colorées, 
qui sont traversées par fois par des veines irrégulières de jaspe 
rouge. 

Agate moka. Nom qu’elle a reçu de ce lieu de l'Arabie où elle 
se trouve. Cette pierre doit être regardée comme une calcédoine 
transparente offrant des contours berborisés qu’on attribue à des 
cryptogames. 

Agate breccie ou en brèche. Base d’améthyysie , avec des frag- 
mens d’agate rubanée. Cette belle variété est originaire de la Saxe. 

Agate fortification. Sciée transversalement et polie, elle présente 
à l’intérieur des lignes en zigzac parallèles , qui ont l’apparence 
d’une fortification moderne. 


Agate Onix ou Onix. 


Cette variété est remarquable en général, par deux ou trois ban- 
des diversement colorées, droites et parallèles entre elles. Plus 
rarement les bandes sont au nombre de ôou6. Leur principale 
beauté consiste dans la vivacité et l'épaisseur de leurs couleurs , 
ainsi que dans la finesse de leur pâte. Les quatre principales va- 
riétés d’onix , sont ; 

1° h’Onix des lapidaires. Couches droites et parallèles, c’est 
presque la seule qui soit susceptible d’être travaillée. 

2" L’Onix à couches ondulées. C’est l’agate rubanée des lapi- 
daires. Les couches sont ondulées. 

3» L’Gttsx dit mü d’adad, ou triophtalme des anciens. C’est 
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y agate œillée àas lapidaires. Cüuclics orblculaires et conccntri' 
({ues, ayant de l’analogie avec la prunelle des yeus. 

4® VOnix camée. Celle-ci représente une gravure ca relief 
d’une autre couleur que le fond. L’artiste a profité de la succès^ 
»ion des couches colorées pour former une sorte de tableau. 

Les agates existent dans la plupart des contrées, principalement 
dans la serpentine et les roches de trap. On en colore artificielle- 
ment par immersion dans des solutions métalliques; elles étaient 
autrefois bien plus recherchées qu’elles ne le sont de nus jours. 
Les orientales sont presque toujours transparentes et d’un aspect 
vitreux ; les occidentales ont des couleurs variées et souvent vei- 
nées de quartz ou de jaspe. Les agates les plus estimées sont celles 
qui présentent à leur intérieur queh{ue animal on <|iiclques plantes 
bien dessinés. On trouve aussi des calcédoines herborisées à den- 
drites noirs ou rouges , etc. 

Variétés par mélanges mécaniques. 

JASPE. 

Cette pierre entre dans la composition de beaucoup de monta- 
gnes. On trouve ordinairement le jaspe en masses amorphes for- 
mant des lits, des filons, et quelquefois en morceaux arrondis ou 
anguleux. Il est communément opaque, decoulcurs variées ;^d’une 
dureté de 9 à 10, et d'un poids spécifique égal à 2,3. Jameson a 
formé cinq variétés de Jaspe , et Werner, six ; nous allons suivre 
celles de ce dernier. , 

1“ Jaspe commun. En masse , rouge brun, d’un éclat tirant sur 
le mat, cassure coneboïde, opa(|ue, peu dur, poids spécifique 2,6, 
infusible au chalumeau , et finit par y devenir blanc, susceptible 
de prendre un très beau poli. Il se trouve principalement en filons 
dans diverses contrées du continent. 

2“ Jaspe égyptien. Ce nom lui a c'té donné , parce qu’on l’a 
trouvé primitivement en Egypte; depuis on l’a rencontré dans une 
ou deux contrées de l’Allemagne. On connaît deux sortes de 
jaspes égyptiens , le brun et le rouge. 

Le jaspe égyptien brun se trouve en Egypte au milieu d’une 
brèche dont les couches constituent la plus grande partie du. sol 
de cette antique contrée; sa couleur est le brun marron qui varie 
du brun jaunâtre au gris jaunâtre : cette dernière couleur est vers 
le centre, et par conséquent est recouverte par les autres. La cou - 
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leur brune donne lieu à des dessins rubanés concentriques entre 
lesquels le minéral est tacheté de noir. Ce jaspe est en masses glo- 
buleuses, peu éclatant, uu peu translucide sur les bords, à cassure 
conchoïdale, infusible et d’un poids spécifique égal à 2,6! 

Jaspe égyptien rouge. On le trouve aussi dans le royaume de 
Bade, dans un lit d’argile rouge. Sa couleur tient le milieu entre le 
rouge écarlate et le rouge de sang; celle de la superficie est sou- 
vent jaunâtre ou d’un gris bleuâtre. Ces couleurs présentent des 
dessins ronaires. Céjaspeesten morceaux arrondis, à cassure con- 
choïdale, dur, peu translucidesur les bords; poids spécifique, 2,63. 

3° Jaspe rubané , toujours eu masse et en lits dans les collines 
qu’il constitue même. Ses couleurs sont le gris de perle, les gris 
verdâtre et jaunâtre , les jaunes de crème et de paille, le vert poi- 
reau, le vert de montagne et le gris verdâtre, le rouge de cerise , 
le rouge de chair, le rouge brunâtre et le brun de prune. Il est mat 
à l’intérieur, opaque , moins dur que le précédent , susceptible de 
prendre un beau poli; cassure conclioïde ; poids spécifique 2,5. 

4o Jaspe agate , se trouve toujours en masse dans les agates et 
les amygdaloïdes , blanc jaunâtre , blanc rougeâtre , jaune 
paille, etc. ; ces couleurs sont distribuées en zones et en rubans ; 
il est dur, opaque, cassure conchoïde, quelquefois translucide et 
souvent happant à la langue. 

5° Jaspe porcelaine. Cette espèce est regardée comme due à 
une argile schisteuse qui a été durcie par des feux souterrains ; le 
plus souvent il se présente en masse et morceaux anguleux ; il 
offre quelquefois des empreintes végétales ; ses couleurs sont le 
bleu, le jaune, le gris, le rouge de brique, le noir grisâtre, le gris 
de cendre , etc. ; quoiqu’il ne soit ordinairement que d'une seule 
couleur, il présente souvent des dessins nuagés et pointillés. Ce 
jaspe est opaque, dur, facile à casser , cassure conchoïdale ; poids 
spécifique, 2,5; fusible en un verre blanc ou gris. 

Pour ne plus nous éloigner des divisions de Werner, nous avons 
placé ici le jaspe, qui cependant appartient aux silicates alumi- 
neux , ainsi qu’on pourra le voir par sa composition , qui est de 


Silice 

60,75 

Alumine 

27,25 

Magnésie 

3,00 

Oxide de fer 

2,5 

Potasse 

3,66 


Il accompagne constamment l’argile brûlée. 

6. Jaspe opale, se trouve en masses dans le porphyre , dans la 
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Hongrie et dans la Sibérie. Couleurs diverses, qui sont rouge, 
bruii-noiràlre, jaune d’ocre, etc. Quelquefois en taches et en 
veines, asses éclatant, ordinairement opaque, faeile à casser , 
cassure eonchoïde. Poids spécifique 3,0, infusible. 

M. Beudant attribue les variétés de jaspe rouge et jaune à des 
mélangés d oxide et hydroxide de fer, et le jaspe vert à des inélan 
ges de chloritc , de terre verte et de diallage. 

Composition, d’après Riaproth : 

Silice 43^5 

Oxide de fer 47,0 

Eau 7,5 


Calcédoine quarizifêre ; ellecontient beaucoup de quartz-hya- 
lin. — Calcifère, unie à du carbonate de chaux, qui la rend plus 
ou moins fusible. 


y ariélés produites par la décomposition. 


Cacholong , se trouve en masses détachées dans les roches de 
trap d’Islande , dans le tiroëriland , à Champigny, près de 
Paris, etc. Il est opaque , plus dur que l’opale , d’un éclat nacré à 
l'intérieuretmatà la surface, cassure conchoïdale, couleur blanc 
laiteux ; blanc , jaunâtre ou grisâtre , infusible au chalumeau ; 
poids spécifique, 2,2. 


C. QUARTZ TERREUX. 

Silice nectique. Agrégé, structure terreuse, plus ou moins lé- 
gère. — • Silice pulvérulente, sèche et parfois douce au toucher. 


Il" ESPÈCE. 

HYDROXIDE DE SILICIUM. 

Cette espece diffère de la préeédente , en ee que l’oxide de 
silicium est à l’état d’hydrate, c’est-à-dire est uni à l'eau. 
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OPALE. 

L’opalü se trouve dans plusieurs contre'cs de l’Europe , surtout 
dans la haute Hongrie ; elle est molle , quand elle est tirée depuis 
peu de terre ; par son exposition à l’air, elle s^ durcit et perd de 
sou volume. Cette pierre est arinorplie , translucide, d’une cas- 
sure coMchoïde , d’un poids spécifique qui varie entre 1,958 et 
2,540. Quelques écliantillonsjouissent de la propriété d’émettre 
divers rayons colorés avec un reflet particulier, quand on les met 
entre la lumière et l’œil ; ce sont celles que les lapidaires dési- 
gnent par le nom à'opatea orientale» , et les minéralogistes par 
celui de noble» : ce sont les plus estimées. Les autres peuvent ac- 
quérir cette propriété par une longue exposition aux rayons so- 
laires. Wernera divisé les opales en quatre sousœspèces . et Ja- 
mesoii en sept variériés , que nous allons examiner. 

1" OFALBIIOBLE OU PBÉCIXVSE. ' 

Celte variété existe en petits filons dans du porphyre argileux , 
dans la Hongrie supérieure, ainsi que dans des roches de trap en 
Saxe, dans le nord de l'Irlande. Sa couleur est blanc de lait , ti- 
rant sur le bleu ; elle offre un jeu de couleurs très vives et très 
variées. Quandon fait varier sa position, parrapport à la lumière; 
elle est très éclatante , translucide ou demi-transparente , cas- 
sante , à cassure conchoïde , d'une pesanteur spécifique égale 
à 2.1, infusible au chalumeau , mais blanchissant et devenant 
opaque. 

Composition : Silice 90 

Eau 10 


100 

II est quelques-unes de ces opales qui jouissent de la propriété 
de devenir transparentes en les plongeant dans l’cau; on les ap- 
pelle hydrophane » , ou opale» changeante » , et ocvlu» mundi. 

2° OPALE conminE. 

Existe en filons avec la précédente, dans du porphyre argileux, 
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ainsi qu’en filons métallifères, en Islande, dans le nord de l’Ir- 
lande, etc. Cette opale est d"un blanc de lait très éclatant, avec 
une diversité de nuances, telles que le blanc grisâtre , verdâtre , 
jaunâtre, etc., demi-transparente, rayant le verre, cassure con- 
choïde, facile à casser, infusible, demi-dure ; poids spécifique de 
1,958 à 2,144, cl adhérent à la langue. 

Composition ; Silice 
' Oiidc de fer 

Eau 


93,6 

1,0 

5,0 

9 ^ 


3° OFALB FEU. 


On ne l’a trouvée encore qu’au Mexique ( â Zimapan ), dans 
une variété particulière de pierre de corne porphyrique. 

Cette opale est rouge hyacinthe, très éclatante, très transpa- 
rente, dure, cassure coneboïde; poids spécifique, 2,12, etacqué 
rant, par l’action du calorique, une couleur de chair faible. 

Composition : Silice 9*2,00 

Fer 0,25 

Eau 7,75 

100,00 

4° OPALE MèKB DE PEELB ( Cacllolong ). 

Nous l’avons décrite à l’article des variétés de la calcédoine pro- 
duites par la décomposition. 

50 DSBl-OPALE, 

On avait classé cette variété parmi les pechsteins ; elle est très 
commune dans les diverses parties du monde, où elle se trouve en 
morceaux angulaires et en filous, dans le porphyre, etc., tantôt 
en masses, sous différentes formes imitatives, etc. Cette pierre 
prend une diversité de couleurs , qui sont ; le blanc , le gris, le 
jaunâtre , le gris verdâtre , le gris de cendre , le gris noirâtre , 
le vert poireau, le vert pomme, le vert olive , le jaune de cire , le 
brun marron , etc. ; ces couleurs sont le plus souvent ternes et 
offrent quelquefois des dessins tachetés, nuages ou rubanés. Cette 

10 
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opale est translacide « peu éclatante , demi-dure ^ cassure cou- 
■cîioïde ; poids spécifique, 2,0. 


Composition, d’après Klaproth : 

Silice 85,00 

Carbone 6,00 

Alumine , 3,00 

Oxide de fer 1,75 

Eau ammoniacale 8,00 

^Ilnile bitumineuse 0,38 


103,13 

Il est difficile de concevoir , dans cette pierre , l’existence de 
l’eau ammoniacale et d’une buile bitumineuse; il nous parait 
plus naturel de les attribuer a la décomposition d’une substance 
organique, lors de son analyse. 


6° OrXLE JASPE OD OPALE VEERDCiaEOSE. 

C’est une véritable silicate de fer Voy, Jaspeopale. 

7o OPALE LIGniPOEKE. 


C’est , à proprement parler , du bois imprégné d’opale ; on 
trouve cette opale dans un terrain d’alluvion en Hongrie , sous 
forme de branches ou autres parties d’arbre. Ses couleurs sont le 
blanc grisâtre et jaunâtre, le Jaune d’ocre, etc. Elle est translu- 
cide, éclatante, cassure concboïde, demi-dure, un peu plus que 

l’opale; poids spécifique, 2,6. , 

Les lapidairesétablissent plusieurs variétés d opales , quils dé- 
signent ainsi : 

Opale àpailletles. Les reflets de celle-ci sont disposés en ta- 
ches. 

Opale à flammes. Les reflets sont en lignes alongées et paral- 
lèles. 

Opale jottndfro.'Stimatre peu estimée. 

Noirâtre. Ses reflets sont presque semblables à ceux d’un 

charbon près de s’éteindre. 

yitreuse. D’un rouge veineux, très estimée des anciens, c’est 

une sous-variété de l’opale feu. 
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— Àrlequineê. Celles qui réflectcnt toutes les couleurs, mais 
par petites parties. 

— Primo ou matrice dt Opale. C’est le gangue ou les roche-d’o- 
pale que l’on polit et qui, contenant dans sa pâte des fragmens ou 
paillettes d’opale de diverses couleurs, produisent des effets d’au- 
tant plus beaux qu’elles sont plus riches en opales. 

OPALE COMMISE. 

En filons avec l’opale noble dans du porphyre argileux , blanc 
de lait très éclatant, avec une diversité de nuances telles que le 
blanc grisâtre, verdâtre, jaunâtre et elle est demi-transparente, 
rayant le verre, cassante, à cassure conchoïde , demi-dure, infu- 
siblc et d’un poids spécifique de 1 ,958 ; elle est composée de 

Silice 93,5 

Oxide de fer 15 

Eau 5 

Les opales' étaient très estimées des anciens; l’Apocalypse les 
nomme les plus nobles des pierres. Les opales sont en effet les 
plus belles pierres de parure avec les diamans ; on les monte en 
bagues, boucles, épingles, etc. Quand elles sont un peu grosses, 
on les taille en cabochon ou goutte de suie, imitant la poire, les 
pendeloques et l’amande, presque toutes celles qu’on trouve en 
France dans le commerce viennent de la Hongrie. 

ZIRCONOXIDES. 


Corps composés d’oxide de zirconium , soit seul, soit uni à 
d’autres substances. 

OXIDE DE ZIRCONIUM OU ZIRCONE. 

MM. Klaproth et Vauquelin ont trouvé le zircone dans le jar- 
gon ou zircon de Ceylan, et M. Guyton de Horveaux, dans l’hya- 
cinthe. Les sables des ruisseaux d’Expailly , près du Puy en Va- 
lay et de PisOy charrient également de petits zircons. 

La zircone, ou oxide de zirconium, extraite de ces pierres par 
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des procédés chimiques, est blanche, insipide, inodore , un peu 
rude au toucher, insoluble dans l’eau; mais, en la faisant sécher 
lentement, elle se rassemble en une masse jaunâtre demi-trans- 
parente , semblable à de la gomme arabique ; o’est un hydrate 
qui contient le tiers de son poids d’eau ; poids spécifique, 4,3. 

La zircone s'unit à la silice età l’état salin; nous examinerons 
ces compositions à la famille des silicates. 

ALUM INOX! DES SIMPLES. 

Oxide d’aluminium (alumine) seul ou uni à d'autres corps. 


OXIDE D’ALÜÜUIVIUM OU ALUMINE. 


Cette terre est le principe constituant principal des terres ar- 
gileuses, des ardoises, des minesd'ainn, etc.Ellen’a été désignée 
comme une terre particulière qu’en 1754 , par MargraaiT, et 
comme un oxide , que depuis les travaux importons de M. Davy 
sur la potasse et la soude. 

L’alumine native, la plus voisine de son état de pureté, existe 
dans le saphir, le rubis, les pierres orientales, la vvavellite, etc. 
Elle est la base des kaolins, des terres à pipe, des terres à foulon , 
des bols, des ocres, etc. , etc. 

L’alumine pure est blanche, pulvérulente, douce au toucher , 
happant la langue, et formant , avec la salive, une pâte douce ; 
elle est inodore , insipide , fusible seulement au chalumeau oxi- 
hydrogène; le calorique ne fait que diminuer son volume en 
augmentant sa dureté ; c'est sur cette propriété qu’est construit 
le pyromètre de Wedwood ; son poids spécifique est de 2,000. 
Elle se mêle en toutes proportions avec l’eau, en garde une par- 
tie, sans cependant s’y dissoudre. On éprouve la plus grande 
peine à en séparer les dernières portions de celle qu’elle a absor- 
bée. L’alumine unie à l’eau jouit d’une propriété plastique 
qu’elle perd par la calcination ; on la lui rend en la faisant dissou- 
dre dans les acides; elle a la plus grande affinité pour les matières 
colorantes végétales , avec lesquelles elle s’unit et se précipite 
pour former les diverses laques. 

La famille des aluminoxides comprend deux genres, qui sont 
eux-mêmes divisés en espèces et en variétés ; nous nous borne- 
rons à faire observer que nous n’avons pas cru devoir regarder les ' 


Digitized by Google 



( 109 ) 

combinaisons dcl'aliiminoavec une base comme des aluminates ; 
parce que nousnepensons pas que l’alumine y joue le rôle d’un 
acide; nous avons donc préféré leur donner le nom d’alutni- 
nides. 


PREMIER GEISRE. ALUMINOXIDES. 

EsricB. 

CORINDON. 

Cette pierre est si dure, qu’à l’exception du diamant, elle raye 
tous les corps; son poids spécifique est de 3,97 à 4, 16. 
Composition : Oxigène 47 

Aluminium 53 


M. Jameson a divisé cette espèce en trois sous-espèces. 

Ire sous-xsritcE. L’oclaèdro comprend Y auiomalile, la ceylanite 
ei\a spinelle. V aulomalite et le apinelle , par leur composition , 
rentrent dans le genre aluminide. 

Variété. — Ceylanite , pléonaste d' Raûy . 

Ce minéral a pris son nom de l’ile de Ceylan , d’où on l’a 
porté ; il est le plus souvent en masses arrondies et quelquefois en 
cristaux, dont la forme primitive est l’octaèdre régulier. Il se pré- 
sente souvent sous cette forme; mais le plus souvent les bords de 
l’octaèdre manquent et sont remplacés par des facettes 

Le ceylanite est d’une couleur bleu indigo, cpii , examinée at- 
tentivement, paraît être le noir verdâtre ; surface rude au toucher, 
peu d’éclat à l’extérieur, très brillant à l’intérieur, cassure con- 
choïde aplatie, plus mou que le spinellc, et rayant légèrement le 
quartz ; poids spécifique, 3,77, infusible au chalumeau. 

1 |o soDS-EsrkcE. Conndon rhomhoïdaï. Quatre variétés; le «o- 
lamtionc , \e saphir, Yémeriel le corindon ou spath adamantin. 

SAPUIR. 


TélésiecY Ilaûy ou corindon parfait de Bournon. 


Après le diamant, le saphir est la pierre précieuse la plus esti- 

10 . 
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niée (1) ; les plus beaux se trouvent dans les Indes orientales , et 
particulièrement dans le royaume dePégu et dans l'ile deCeylan ; 
on le rencontre aussi en Bohême, en Saxe et en France , au ruis- 
seau d'Expailly. C’est dans un terrain d’alluvion , dans le voisi- 
nage des roches de formation secondaire ou de trap secondaire 
qu’on le découvre. Les principales couleurs du saphir sont le bleu 
et le rouge ; ses variétés sont le blanc , le vert , le jaune , etc. ; il 
est le plus souvent cristallisé ; ses cristaux sont d’une petite dimen- 
sion ; leur forme primitive est un rhomboïde , dont les angles al- 
ternes sont de 86 et de 94. M. Bournon a décrit huit modiüca- 
tions de cette forme ; il parait cependant que ses formes ordinaires 
sont une pyramide à six faces parfaites; une pyramide à six fa- 
ces, double, aiguë, etc. Le saphir est d’un éclat se rapprochant 
de celui du diamant; il tient le milieu entre le transparent et le 
translucide; il jouit d’une réfraction double, a une cassure con- 
choïdc , est cassant , le plus dur de tous les corps après le dia- 
mant, d’un poids spéciBquc de 4 à 4,2, électrique par le frotte- 
ment, et conservant pendant plusieurs heures son électricité, 
n’en acquérant plus étant chauffé ; il est infusible au chalumeau . 

Composition : 


Alumine 

98,0 

S. Rouge 90,5 

Chaux 

0,5 

7,0 

Oxide de 

fer 1,0 

1,2 

Perte 

0,5 

1,3 

Klaproth 

1,000 

Chenevix 100,0 


Variétés du saphir, lo Les blancs sont très rares ; sans la dif- 
férence de leur éclat , on pourrait les confondre avec le diamant ; 
cependant, quand ils sont coupés, ils sont presque aussi éclatans 
que lui; ces variétés et celles d’un bleu pâle , par leur exposition 
à la chaleur, deviennent d’un blanc de neige ; 2° Les variétés de 
la plus grande valeur sont celles cramoisies et d’un rouge carmin : 
c'est le rubis oriental des joailliers, qui diffère beaucoup du ru- 
bis ordinaire ; 3° le corindon vermeil ou vermeil oriental , rubis 
calcédonien. Au lieu de la belle couleur des rubis (Varient, il a 
un aspect laiteux, semblable à celui des calcédoines; 4* après le 
rubis oriental, la variété constituant le saphir bleu est la plus esti- 


(1) Suivant Jameson , un saphir du poids de 10 carats est es- 
timé 1200 fr. 
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niée; c’est le vrai saphir oriental ; il est très rare. Après celle-ci 
vient la jaune ou la topaze orientale qui est celle qui a le plus de 
valeur; enfin la variété violette, onVaméthiste orientale ^ tient le 
troisième rang ; 5u il est aussi une autre pierre connue sous le 
nom A’ astérie ou pierre étoile , parce que , vue au soleil , en la 
tournant sur elle-même, elle offre l’image d’une étoile , dont le 
centre est au milieu de la pierre. C’est une très belle variété du 
saphir; elle est, en général , d’un beau violet rougeâtre, avec un 
éclat opalescent, ayant la formerhomboïdaleà sommets tronqués. 

Les saphirs sont susceptibles de prendre un très beau poli. On les 
taille avec Végrisée ou poudre de diamant ; on les polit avec de 
l’aimant; on taille ceux qui sont connus sous le nom de vrai rubis 
en brillant. 

Les saphirs sont très récherchés. Comme les diamans, ils parais- 
sent avoir une valeur intrinsèque , ainsi, un saphir oriental de 10 
carats peut valoir 1200 fr. ; un saphir de 20 carats, de 4500 à 
5000 fr. ; au-dessus de ce poids, il n’est point de règle fixe ; au- 
dessous de 10 carats, on peut les estimer à 12 fr. le premier ca- 
rat ; multipliez le nombre des carats l’un par l’autre et le pro- 
duit par douze, le produit sera le prix du saphir. Le plus beau 
saphir est celui du Jardin du Roi ; il est de forme rhomboï- 
dale dont le plus grand côté a 3 centimètres 3 millimètres. 

t 

ÉlERIL Oü CORINDON GRANDLAIRE. 


Existe en abondance dans l’île de Naxos , ainsi qu’à Smyrne ; 
on le trouve en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Saxe, etc. : 
il est toujours en masses informes, mêlé avec d’autres miné- 
raux. Sa couleur tient le milieu entre le noir grisâtre, et le gris 
bleuâtre, peu brillant, cassure inégale et à grains fins, translucide 
sur les bords, cédant à peine à l’action de la limo et rayant la 
topaze ; poids spécifique 4, U. 

Composition : Alumine 86 

Silice 3' 

Fer 4 

Perte 7 

lüO 


Ce minéral, réduit en poudre fine, sort à polir les métaux et 
les corps durs, à user le verre, etc. 
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CORINDON. 

Spath afiamantin de Klaproth Rirvan; corindon et'Uaüy et 
GmcHn ; corivindon de Wodward. 


Werner a snus-diviüë ce minéral en deux sons^cspècea , l e 
corindon et le spath adamantin; mais il est démontré que la 
principale différence consiste dans la couleur, qui porait due à 
un peu plus d’oxide de fer ; 1** le corindon a été trouvé dans 
l’Inde, dans le Carnate et sur la côte de Malabar ; il est en masses , 
en cristaux ou en morceaux roulés; il est d’un blanc verdâtre qui 
passe au gris de cette couleur, et ijuelquefois au gris de perle 
passant au rouge do chair; il raye le quartz; éclat du verre; 
poids spécifique de 3,710 à 4,180; 2n Spath adamantin. On 
croit qu’il n’a encore été trouvé qu’en Chine. Il est comme le 
précédent, en masses, en morceaux roulés, ou en prismes hexaë* 
dres à sommets troni|ués; sa couleur est brunâtre, bel éclat na- 
cré, cassure lamelleuse, dur ; poids spécifique, 3,581. 

Composition du corindon : terme moyen des analyses de 


MM. Klaproth et Chenevix. 

Alumine 89,5 

. Silice 5,88 

Oxide de fer 2,20 

Perte 2,42 


de 


Composition du spath adamantin: terme moyen des analyses 
ces deux chimistes. 

Alumine 85,25 

Silice 5,875 

Oxide de fer 7,000 

Perte 1 ,875 


IID sons-KsrfecB. Corindon prismatique ou chrysobéril. 


On a compris, dans les variétés de cette sous-espèce, le chryso- 
lite, Yolivine , la cocolite, Vaugite et la véauvienne , qui , par 
leurs principes constituans, rentrent dans la famille des silicates. 
Nous allons donc borner ici notre examen au chrysobéril, qui, à 
la rigueur, devait être rangé parmi les aluminides. 
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CHRYSOBÉRIL. 


Cymophane rf'Haüy; chrysopade de Lametherie; chryaohéril de 
W.erner; chryaolite opalissante , chatoyante, ou orientale 
des lapidaires. 

On ne doit point confondre ce minéral avec celui de Pline, qui 
devait être une variété du béril ; d’un jaune verdâtre. Werner 
est le premier qui l'a séparé des autresespëces; on l’on nel'aencore 
découvert qu’au Brésil , dans l’ile de Ceylan, dans lo Connecti- 
cut, et, dit-on, en Sibérie, à Nortschink. 

Le clirysobéril se trouve le plus souvent en masses arrondies, 
de la grosseur d’un pois, et parfois en cristaux prismatiques 
octaèdres, terminés par des sommets hexaèdres; couleur vert 
d’asperge, passant tetntôt au gris jaunâtre et tantôt au gris ver- 
dâtre; cette nuance peu agréable est revelée par un globule lu- 
mineux d’un blanc violâtre qui se promène dans les diverspointsde 
]a pierre au fur et à mesure qu’on la fait changer do position. C’est 
ce caractère qui en fait le principal mérite et qui lui a fait don- 
ner, par Daûy, le nom de cymophane ou lainière flottante. Cette 
pierre est demi-transparente , cassure conchoïde, cassant, rayant 
le béril et le quartz ; poids spécifique 3,76, infusiblo au chalu- 
meau, réfraction double, électrique par le frottement. 
Composition, d'après Klaproth ; 


Alumine 71 

Silice 18 

Chaux 6 

Oxide de fer 1,5 


l * 

M. Beudant y regarde la chaux comme accidentelle. 

On taille les cymophanes transparentes en facettes; et, celles 
qui sont chatoyantes, en cabochon: on les monte en bagues, 
boucles d’oreilles, d’ongles , épingles, etc. ; quand la couleur de 
cette pierre tombe sur le doré, non seulement elle soutient la 
conipuraisou avec les plus belles topazes d’orient, mais avec le 
diamant jaune même. Cette variété est très recherchée au Brésil. 

DEUXIÈME GENBE. — ALUMIÎNHYDROXIDES. 

Ce genre comprend l’oxide d’alumine hydraté. 
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GIOSITE. 


Minéral blanchâtre ou verdâtre en stalactites petites et grou. 
pées sur leur longueur; leur structure est fibreuse, radiée, et 
leur poids spécifique de 2,40. 

Composition : Alumine 65 

Eau 35 


100 

TROISIÈME GENRE. — ALUMINOXIDES COMPOSÉS. 


Minéraux composés d’oxide ou d'hydroxide d’aluminium, avec 
une autre base. 


I • ESPÈCE. 

ALÜMISOXIMAGNÉSIE OU SPLNELLE. 

Rubis balai de Kirvan ; rubis spinelle octaèdre de spi- 

nelle de Gmelin ; rubis des Allemands , rubis spinelle des 
lapidaires. 

\ 

A proprement parler , on ne doit comprendre sous le nom de 
rubis que le R. spinelle des lapidaires, a l’exclusion du rubis 
oriental et de ceux dits du Brésil, de Bohème, de Barbarie, de 
Rolhe, etc., qui sont des pierres dilTérentes. Voyez pour le rubis 
oriental, l’article Saphir; pour le rubis balai et du Brésil, l’ar- 
ticle Topaze. 

On trouve ce minéral dans une pierre calcaire, primitive en 
Sudermanie, ainsi que dans le royaume de Pégu et dans l'ile de 
Ceylan. Considéré comme pierre précieuse lorsqu’il pèse quatre 
carats ( un gramme ), son prix est égal à celui d’un diamant ne 
pesant que la moitié de ce poids. Le rubis spinelle se trouve le 
plus souvent cristallisé en octaèdres très réguliers, en tétraèdres 
parfaits ou modifiés, en une table épaisse équiangle à six côtés , 
en un dodécaèdre rhomboïdal, etc.; il a l’éclat du verre, la cas- 
sure conchoide, aplatie ; il passe du translucide au transparent , 
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raye la topaze^et est rayé par le saphir; il est cassant, à réfrac- 
tion simple, d’une couleur rouge, passant au bleu d’un côté, et 
de l’autre au jaune et au brun ; poids spécifique de 3,5 à 3,8; 
fusible au chalumeau, avec addition de sous-borate de soude. 
Composition, suivant M. Vauquelin : 

Alumine 82,47 

Magnésie 3,78 

Acide chrômique 6,18 

Perte 2,57 


95,00 


S 


Le rubis spinelle a quelques rapports d’analogie avec le grenat 
et surtout le saphir rouge; il est cependant moins dur que ce 
dernier, et difiere du grenat en ce que celui-ci a une teinte noirâ- 
tre qui en altère toujours la couleur. 

On taille le rubis en brillant à degré à haute culasse et à 
table médiocre. Le lapidaire ne doit point lui donner trop 
d’étendue. 


Les variétés principales en rubis sont : 

1° Le Rubis spinelle ponceau; 

2o Le spinelle rubis, improprement nommé aussi rubis-balai; 
couleur rose, nuance violet, reflet laiteux. 

3® Le spinelle-vinaigre ; teinte rousseâtre. 

4o Rubis brun-rouge pâle enfumé, jaunâtre ou noirâtre ; éclat 
faible ; peu estimé. 


5o Rubis adatnandin; couleur rouge tirant sur le pourpre : elle 
tient le milieu entre le rubis et l’amétbiste. 

Le prix des rubis est fort élevé : 

Dutems les évalue à 


1 carat 

O 


240 

960 



3.600 

9.600 
14,400 
24,000 


II® ESPÈCE. 

ALÜMINOXIZINC ou GAH?1ITE, AUTOMOLITE. 


Couleur vert foncé, cristaux octaèdres réguliers ayant la 
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même forme que le spinellc, moins dur que lui, rayant q“«»; ta , 
cassure lamelleuse, et un peu conchoide; poids spécifique 4,261, 
infusible au chalumeau sans additioii, ayec le borax donnant un 
vert verdâtre qui est incolore quand il est froid. 

Composition : Alumine ' 

Oxide de linc ^ 


Gehlen dit y avoir trouvé 9,25 d’oxide de fer 


100 

et 4,75 de silice. 


me XBFàCE. 


ALÜMINHYDROXIPLOIB . 


Plomb gommé. 

Jaune ou rougeâtre, donnant de Veau par l’action du calorique; 
ses solutions produisent un précipité blanc par les sulfates solu- 
bles, et un précipité gélatineux par 1 ammoniaque- 

Composition : Alumine ^ 

Bi-oxide de plomb 

Eau 20 


100 


IV° ESFECE. 


DIASPORE DE HAUY. 

Se trouve en masses composées de lignes légèrement curvilignes 
et faciles à séparer les unes des autres ; sa couleur est le pis et le 
blanrjaunâtr'L ou verdâtre, éclat vif et nacré, rayant le verre, 
décrépitant par l’action du calorique , et donnant de 1 eau , 

n,.U .«rib»ée à à -e 

substance alcaline et à l’eau. 

Nous traiterons des argiles à l’article Sihcatea, 

YTTRIOXIDES. 

t 

L’yttria, oxide d’yttrium ou gadolinite , est un des principes 
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cop 9 tituans de l’yttro-tantalite , VyUro-cérUe, le gadoHnite, etc. 
Il existe danfi les niinéraisen combinaisons salines, et dans le der- 
nier à l’état de silicate ; nous aurons donc occasion d’en parler 
lorsque nous traiterons de ces sels ; nous allon.s nous boiner à 
faire connaître ici cet oxide pur. 

OXIDE D’YTTRIUM 

La découverte de cet oxide a été faite en 1754, par Gadolin, 
dans la Gadolinite, minéral qui porte son nom. Cotte terre pure 
est blanche, insipide, inodore, insoluble dans l’eau, inaltérable à 
l’air , infusible , absorbant le gat oxigène à froid, et l’aban- 
donnant par l’action du calorique. 

THORINOXIDES. 

L’oxide de thorinium, ou ihorine, tire son nom d’une divinité 
Scandinave, nommée Thor, (|uc Berzélius, à qui nous devons la 
connaissance de cet oxide, lui a conservé. 

La tborine est encore peut étudiée ; elle est blanche, inodore, 
iufusible et irréductible par l’électricité; elle absorbe l’acide ear- 
boniqueà froid, et s’unit à plusieurs acides. Elle diffère de l’alu- 
mine et de la glucineparson insolubilitédansl’hydratede potasse; 
l’oxalate d'ammoniaque la précipite de sa dissolution dans l’acide 
■ulfurique. 


MAGNÉSOXIDES. 


La magnésie, ou oxide de magnésium, resta confondue avec la 
chaux jusqu’en 1722, époque à laquelle Frédéric Hoffmann soup- 
çonna sa nature particulière, (jue Black démontra en 1755. Cette 
terre est une des parties conlituantes d’un grand nombre de mi- 
néraux; elle ne se trouve cependant seule à l’état natif qu’à celui 
d’hydrate. 

Cet oxide pur est blanc, doux au toucher, insipide, inodore, in- 
fusiblc et phosphorescent par la chaleur, verdissant le sirop de 
violettes, insoluble dans l'eau, inaltérable à l’air, formant des sels 
avec les acides, dégageant l’oxigène de l’eau oxigénée, sans éprou- 
ver aucun changement ; poids spécifique, 2,3. 

On rencontre la magnésie dans l'amiante, quelques carbonates 

II 
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calcaires, le mica, la pierre ollaire; elle donne à ces minéraux un 
tact pour ainsi dire onctueux. 


SKCLB KSFXCE. 

MAGNÉSHYDROXIDE. 


L’hydrate de magnésie natif fut découvert par le docteur Bruce, 
de New-Torck, dans de la serpentine, dans le Xew-Jersey ; elleest 
en raa.sses, blanche, éclat nacré, lamelleuse, douce au toucher, 
demi-transparente, un peu élastique, happant légèrement à la lan- 
gue; poids spécifique, 2,13. 

Composition : Oxide de magnésie 70 
Eau 30 


GLÜCINOXIDES. 

L’oxide de glucinium, ou glucinc, a été découvert en 1798, dans 
l’aigue marine, et puis dans l'émeraude par M. Yauquelin ; il lui 
donna ce nom, parce que ses sels solubles sont très doux. 

La glucine pure est blanche, insipide, infusible, légère, douco 
au toucher, insoluble dans l’eau, soluble par la potasse, la souda 
et le carbonate d’ammoniaque, donnant des sels sucrés; poidsspé- 
cifique, 2,967 ; sans action sur l’air ni l’oxigène, absorbant l’acido 
carbonique à froid ; le calorique l’en dégage. 

IP SECTION. 

MÉTALLOXIDES 

Décomposant l'eau à froid et s’unissant à V oxide à la chaleur 
môme la plus forte. Ils sont sapides , verdissent le sirop de 
violettes, rétablissent la couleur bleue des végétaux rougis par 
un acide, et rougissent P infusion de curcuma. 

CALCIOXIÜE OU CHAUX. 


Le calcium est susceptible de s'unir à deux proportions d’oxi' 
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gène : dans celle de métal 100, et d’oxigène 38,1 ; il constitue le 
protoxide; celles du peroxidesont à celui-ci : *2: I. 

Le protoxidede chaux, cliaux vive, terre calcaire, est cunnu de ^ 
temps immémorial ; il fait partie d'une foule de minéraux, et cons- 
titueà l’état de carbonate les marbres et une partie des montagnes 
qui existent sur la surface du globe; à celui de sulfate la chaux 
produit les gypses ou plâtres; à celui de phosphate, elle constitue 
les os, etc. Comme cet oxide est très employé, on le prépare en 
grand, en calcinant les pierres à chaux ou carbonates calcaires. 

La chaux est d’un blanc sale, susceptible de cristalliser en hexaè- 
dres, d’une saveur âcre et très caustique, irréductible par la cha- 
leur, verdissant le sirop de violettes, infusible dans nos fourneaux, 
et se fondant au chalumeau de Blooc, en un verre jaune; le fluide 
électrique la décompose ; elle est inaltérable à l'air et l’oxigène secs ; 
bumide, attirant l'eau, se gonflant, se délitant, blanchissant, dé- 
gageant beaucoup de calorique, et passant successivement de l’é- 
tat de sous-carbonate à celui de carbonate calcaire. On produit 
lemémeeiFet sur la chaux, en y jetant de petites portions d’eau 
qni, s’unissant à est oxide, ^produisent une si grande quantité de 
calorique, qu’elle est suffisante pour enflammer le soufre, la pou- 
dre à canon, etc. La quantité d’eau que la chaux peut solidifier, 
sans perdre elle-même son état solide, est de 0,31 ; en se combi- 
nant ainsi avec ce liquide, le protoxide de chaux devient parfois 
lumineux dans l’obscurité, et passe à l’état d’hy droxide ou hydrate. 
La chaux est plus soluble à froid qu’à chaud dans l’eau ; cette so- 
lution, placée sous le récipient delà machinepneumatique, à côté 
d’une capsule pleine d’acide sulfurique, cristallise, suivant M. Gay- 
Lussac, en prismes hexaèdres transparens. 

La chaux a, pour caractères distinctifs, d'être précipitée de ses 
dissolutions par l’acide oxalique ou mieux parl’oxalate d’ammo- 
niaque. 


BARIOXIDE OU BARYTE. 

La baryte I terre pesante ou spatA pesant, protosrtde debarium, 
fut découverte par Schéele en Î774; elle n’existe dans la nature 
qu’à l’état salin. A l’état de pureté, elle est en morceaux poreux, 
d’un blanc grisâtre, très caustique, verdissant les couleurs bleues 
végétales, est décomposée par le fluide électrique, d’un poids spé- 
cifique, suivant Fourcroy, de 4,000; l’eau agit sur elle comme sur 
la chaux, avec cette différence que l’hydrate de baryte ne retient 
que 0,1 175 d’eau; l’eau bouillante en dissout le tiers de son poids 
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et l’eau fVoidc un vingtième. Cette solution bouillante donne, par 
le refroidissement, des cristaux octaèdres ou des prismes hexaè- 
dres terminés par des sommets tétraèdres, etc. Les solutibns de 
baryte enlèvent l’acide sulfurirpie à tontes les solution» salines, et 
y produisent un précipité blanc, insoluble, qui est un sulfate de 
bnrite. 

Composition; Barium 100 

Oiigènc 11,669 

111,669 


L’oxidc de barium formeaussi, avec l’oxigèno, un deutoxidequi 
est composé de ; 

Barium 100 

Oxigène 23,338 

123,338 

STRONTIANOXIDES. 

Strontiane , ou proloxûie de atronlium. 

ITexistc dans la nature qu’à l’état do carbonate ou do sulfate. 
Le docteur Cravrfort découvrit cette terredansun fossile, accom- 
pagnant la mine de plomb de strontiane; ((uatre ans après, Uopo 
et Klaproth 6rent connaitre sa nature particulière. 

La strontiane, à l’état de pureté, est d'un blanc grisâtre, très 
caustique, agissant sur les couleurs bleues végétales, l’eau, l’oxi- 
gèneet l’air, comme la barite; elle est soluble dans vingt parties 
d’eau bouillante et dansquarantc de froide ; lu solution bouillante 
cristallise par le refroidissement; son poids spécibqueest le même 
que celui de la barite. 

Composition : Strontium 100 

Oxigène 18,273 

Une propriété particulière, c’est qu’elle communiqué une cou- 
leur rouge à la flamme de l’esprit de vin. 

Il est un procédé très simple dû à MM. Julia do Fontenelle et 
Quesnevillc, (ils, pour distinguer In barite de la strontiane. II con- 
siste à les réduire en poudre etù y verser dessus quelques gouttes 
d’acide sulfurique ; si c’est de la barite, elle deviendra incandes- 
cente avec dégagement de lumière; si c'est de la strontiane, il æ 
dégage de la chaleur sans lumière. 
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LlXniOXlDES. 


Lithiné, oxide de lithium. 

Alcali puissant découvert en 1818, dans le pétalitc, ietriphone 
et certaines tourmalines vertes, par Arfwedson, et depuis dans la 
rubellite, par Berzélius. 

Cet oxide est blanc, inodore, très caustique, verdissant le sirop 
de violettes, attirant l’humidité de l’ait, rédtiotible pat l’électricité, 
plus soluble dans l’eau que la baritc. 

Caractère principal ; la lithine attaque le platine, quand oii la 
calcine dans un vase de o0 métal avec le contact de l’air, et en Fa- 
vorise l’oxidation. 

Composition : Lithium 100 

Oxigène 78,25 

178,25 

POTASSOXIDES. 


Potasee, alcali tégétal, oxide de potassium. 


Cet alcali n’existe jamais pur dans la nature, mais bien à l’état 
de sel avec les divers acides; les cendres des végétaux en donnent 
plus ou moins à l’etat de sous-carbonate. Tout porte à croire que 
oet alcali est contenu dans les bois, puisque ceux qui ont resté 
longtemps en immersion dans l’eau, et qu’on appelle à cause de 
cela bois flottés, donnent des cendres qui n'en contiennent presque 
pas. Ce sous-carbonate, extrait par la combustion des végétaux, 
retient souvent le nom du végétal qui le produit; c’est ainsi qu’il a 
reçu ceux de sel de tartre, sel d’absinthe, sel de centaurée, etc. 
Kenncdi ditavoir trouvé cetoxide dans la pierre ponce. 

La potasse pure est blanche, très caustique, très déliquescente, 
verdissant lesirop de violettes, fusible à la chaleurrouge, irréduc- 
tible par le calorique et réductible par l’électricité, très soluble 
dans l’eau et l’alcool , dégageant l’oxigène de l’eau oxigénée sans 
l’absorber, désorganisant les substances animales , et d’un poids 

ipécifique de 1,7085. 

D’après les belles recherches deM. Serulla, l’acide perchlorite la 

11 . 
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précipite de sea solutions salines , en sépare l'acide et forme un 
perchlorate de potasse insoluble. Ce procédé est excellent pour 
distinguer cet alcali de la soude. 

Composition ; Potassium 100 

Oxigène 19,945 

Il existe aussi deux autres oxides de potassium ; mais c’est le 
protoxide qui constitue les sels de potasse qu’on trouve dans la na- 
ture. 

SOUDOXIDES, 

Soude, alcali minéral, protoxide de sodium. 

On prétend que cet alcali fut découvert par des marchands, que 
la tempête avait jetés à l’enbouchure du fleuve Bélus , en Syrie, 
lesquels ayan t fait cuire leurs alimens avec deskali, les cendres qui 
en résultèrent, mêlées avec du sable, donnèrent, par la fusion, 
une matière vitreuse. Jusqu'à Bergmann,la soudcaété confondue 
avec la potasse. 

L’oxide de sodium se trouve très abondamment dans la nature 
uni à divers acides ; les plantes marines, telles que les salsola, les 
/ucus, etc., en donnent beaucoup, etc. Les liquides de plusieurs 
animaux, et tous les animaux en contiennent aussi. La soude na- 
tive se trouve unie à d’autres substances.^ Klaproth l’a démontrée 
par 0,36, et M. Vauquelin par 0,33, dans la chryaolite du Groên~ 
land ; les basaltes et divers produits volcaniques en comptent aussi 
parmi leurs principes constituans. 

Les propriétés de la soude sont les mêmes que celles de la potasse, 
avec cette différence que son poids spécifique n’est que de 1,336 ; 
que ses sels offrent des caractères particuliers, et qu’ils ne donnent 
pas des précipités par l’hydro-chlorate de platine, ni par l’acide 
tartrique, comme ceux de potasse. 

Composition : Sodium 100 

Oxigène 33,995 

Le sodium, uni à de nouvelles doses d’ oxigène, donne lieu à un 
deutoxide, qui est un produit de l’art. 

UI« SECTION. 

OXIDES 

Dont les métaux absorbent V oxigène à laplua haute température ^ 
et qui ne décomposent Veau qu’à la chaleur rouge. 
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I" ESPiCE. 

MATÎGANÉSOXIDES. 


La manganèseest susceptible d’absorber divers degrés d’oxigène : 
aussi admet-on quatre de ces oxides. 

1® Le protoxide est blanc à l’état d’hydrate ; il n’existe natu- 
rellement qu’uni à l’acide carbonique et probablement à la si- 
lice j il est composé, d’après M. Arfwedson, 
de manganèse 100 

et d’oxigène 28,10 

2" Ledeutoxide est brun-rouge; il ne se trouve dans la nature 
qu’à l’état de silicate. D’après le chimiste précité, il est composé 
de manganèse 100 

d’oxigéne» 37,47 

3° Tritoxide pur, brun - noirâtre ; il existe à l’état natif uni 
à l’eau. C'est celui dont nous allons parler. 


Hydroxide de manganèae. 


Cet hydrate est quelquefois à l’état métalloïde , gris de fer , 
à poussière brune ; il donne de l’eau par la calcination. 

Composition : 'Tritoxide de manganèse 90 

Eau 10 

100 

n est souvent mêlé avec de l’argile , du protoxide de manga- 
nèse et de l’hydroxide de fer. * 


Variétés. 


Hydroxide de manganèse cristallisé. Scs cristaux sont indi- 
qués comme étant octaèdres et prismatiques. — Dendritique. — 
Fibreux. — Mamelonné. — Globulaire. — Stalactitique.— Ter- 
reux. — Ferri fère. — Gris lamelleux. — Compacte. — Terreux. 
— Hoir compacte. — Fibreux. — Lamelleux , etc. 

Peroxide. C’est celui qu’on trouve le plus communément : 
aussi le décrivons-nous avec plus de détail. 
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Peroxide de manganèse. 


Se troure fréquemment dans les terrains primitifs, et les in- 
termédiaires, tant dans les dépôts qui se rattachent à Veuphotide, 
que dans les roches aréiiacées on schisteuses. Dans pittsiétirs en- 
droits , il répose sur le granit ou les roches anciennes ; niais 
comme il est recouvert de matières argileuses et quartzeüses, il 
est difficile de déterminer à quel âge il appartient. 

Le peroxide de manganèse est souvent en cristaux qui dérivent 
d’un prisme rhomboïdal droit de 100° et 80" ; ils ont l’aspect 
métallique et donnent nne poudre noire ; son poids spécifique 
est de 3,5 à 3,8. 

Composition ; Manganèse 100 

Oxigèné 56,215 

Ce peroxide se trouve uni souvent & diverses substances; dans 
un état voisin de celui de pureté , il afifecte diverses fbrines 
({ue nous allons exposer. 


Variétés, 


Peroxide de manganèàe cristallisé. Il est en prismes qui sè trou- 
vent modifiés sur les arêtes latérales, ayant par fois des soitiniëts 
dièdres ou tétraèdres. — Mamelonné. —StalattitiqUe, bacillaire, 
/îéreMx à fibres divergentes ou entrelacées. — Compacte.*— Tbrrewic; 
en ces deux états, il est en masses informes d’un brun noirâtre, etc. 

M. Julia de Fontenelle en a trouvé une variété dans les Pyré- 
nées, que M. Bouts y a également rencontrée. Cette mangan^e 
est en masses irrégulières, dures, cohérentes, rayant légèrement 
le verre ; d’une action bien faible , mais sensible sur l’aiguille 
aimantée; couleur terne , brune, noirâtre à l’intérieur ; les mor- 
ceaux les plus concrétionnés font feu au briquet. 


M. Bouïs a trouvé le minerai composé de 

Peroxide de manganèse 47,82 


Hydrate de idem 30,00 

Deutoxide dè fer 3,00 

Matière siliceuse 17,00 

Acide fluorîque 0,7fi 


Chatix , indéterminée. 
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Toütporfc à croire que la chaux saturait l’acide fluoriqne. 

Peroxide pur. Brun-noirâtre , réductible par l’électricité en 
poudre très fine; mis en contact avec l’eau oxigénée concentrée, 
en opère de suite la désoxigénation avec un dégagement consi- 
dérable de calorique. Très employé dans les laboratoires de chi- 
mie pour obtenir lu gaz oxigène et le chlore. 

ZINCOXIDES. 


L’oxide de zinc se trouve ordinairement en masses concrétion- 
nées , uni à la silice , l’alumine , l’oxide de fer et le carbonate 
de cbaux , quelquefois en petits cristaux contenant de la silice, 
et colorés par les oxides de fer ou de manganèse ; la variété en oc- 
taèdres, que l’on nomme zinc gahnite, et qui est d’un vert foncé, 
contient 0,17 de soufre. A proprement parler, on ne doit con- 
sidérer comme zinc natif que l’espèce suivante : 

8ECL GENRE. 

I'" EsrâcB. 

ZIHCOXIDE DE FER MANGANÉSIEPÎ OU FERROMANGAnÊSIEN. 


Ce minérai a été trouvé dans le New-Jersey, près de la ville 
de Franklin , en couches et amas considérables nnis à la siénite 
intermédiaire. Cet oxide est lamellaire , rouge ou noir. 
Composition : Zinc 100,000 
Oxigène 24,797 


Variétés . 


Noire ou Frankliniie est composée de 
Oxide de zinc 17 

— de fer 66 

— de manganèse 16 

99 
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Rouge. Même gisement , couleur rouge de sang , en masse 
ou disséminée, très cassante, et cassure conchoïde, et éclatante 
quand elle est récente, translucide sur les bords, se rayant fa- 
cilement par le couteau. Poids spécidque, 6,22. 

Composition , suivant Bruce : 

Zinc 76 

Oxigène 16 

Oxide de fer et de manganèse 8 

~ÎÔÔ 


Oxide de zinc pur. 

Blanc sale, non volatil, très difficile à fondre, indécompo- 
sable par le calorique, réductible par l’électricité, insoluble dans 
l’eau, sans action sur l’air ni sur le gaz oxigène. Bans les, anciens 
ouvrages de chimie, il porte le nom de fleure de zinc, laine 
philosophique , nihil album et pompholix. 

Il existe un second oxide de zinc qui est le produit de l’art ; 
il contient un peu plus du double d’oxigène que le naturel. 

FEROXIDES OU SIDEROXIDES DE M. MUDANT. 


Le fer se trouve abondamment répandu dans la nature sous 
trois degrés d’oxigénation. Un caractère qui est propre aux mi- 
nérais qui en contiennent , c’est de donner du gaz hydrogène 
quand on les traite par l’acide sulfurique ; les hydro-cyanates 
font acquérir une belle couleur bleue aux solutions salines de 
ces oxides. Nous allons les diviser en deux genres. 

PREHIER GENRE. 


ire espèce. 

FER OLIGISTE , FER SPÉCÜLAIRE. 


Ce minéral ne se rencontre que dans les montagnes primi- 
tives et dans celles de transition, en filons et en couches. Plusieurs 
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minéralogistes ont partagé cette espèce en deux sous-espèces : 
le fer tpéculaire commun et le fer micacé, 

1” Le fer oligiste , proprement dit, a un aspect métalloïde, 
gris d’acier dans la cassure ; il est légèrement attirable à l’aimant ; 
sa poussière est brune ou rouge; son poids spéciGque S, 10; ses 
cristaux dérivent d’un rhomboèdre obtus de 86“ 10’ et 93» 50’. 

Composition encore peu connue. M. Vauquelin en a examiné un 
échantillon venant du Brésil, et qui était attirable à l’aimant. 

Il a indiqué pour scs composés : 

Peroxide de fer 72 
Protoxi de 28 

100 

Il n’est, pas certain, dit M. Beudant, que ce minéral soit com- 
parable à celui de l’île d’Elbe , qui est presque tonjours titani- 
Icre. M. Julia de Fontenelle, qui en a analysé divers échantillons, 
y a trouvé depuis 0,35 jusqu’à 63 de protoxide de fer. 


Variétés. 


Fer oligiste cristallisé. Il est tantôt en prismes hexagones ré- 
guliers , et tantôt en romboèdres plus ou moins modiGés. 

Lenticulaire. Cette variété offre elle-même plusieurs sous- 
variétés. Son éclat est demi-métallique; sa couleur est d’un rouge 
brunâtre qui passe au gris d’acier et au brun rougeâtre et noirâtre. 
On le trouve en masses ; on en porte de fort beaux échantillons 
àe l’ile d’Elbe. 

Granuleux. — Lamellaire. — Compacte noir. On le trouve 
ordinairement en masses sous diverses formes imitatives. Sa 
couleur tient un juste milieu entre le gris d’acier et le noir- 
bleuâtre ; éclat roétalloïque , cassure le plus souvent conchoïde, 
très cassant. 

Irisé. La surface offre une variété de couleurs très belles. 

Spéculaire. Cristaux étendus, d’un beau poli; cassure vitreuse 
et conchoïde. 

2* Fer spéculaire micacé. Hoir de fer, brillant métallique très 
prononcé, clivage simple, légèrement attirable à l’aimant, en 
petites tables minces à six faces, râclures d’un rouge cerise, poids 
spéciGque , 5,07. 

On le trouve en masses et disséminé , en Angleterre , en Nor- 
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Tvègo, etc. 11 donne de 0,70 à 0,80 de fer , qui e<t quelqu^'pi^ 
cassant à froid. 


Il* ESPÈCE. 

DEUTOXIDES DE FER. 

Fer magnétique, fer oxi^ulé (fHaûy. 

Le fer magnétique commun se trouve souvent dans les monta- 
gnes primitives, particulièrement dans celles de gneiss, de tchiate- 
mica, de schiate-chlorite , dans la pierre calcaire primitive, etc. 
Ce minérai est très abondant en Suède, ainsi qu’en Norwège, en 
Suisse, en Russie, à l'tlc d’Elbe, etc. La forme primitive de ses 
cristaux est l’octaèdre régulier; au reste, il offre une foule de va- 
riétés dans sa forme cristalline. 

Le fer magnétique est d’une couleur noire , métalloïde ; il est 
non seulement très attirable à l’aimant, mais il est magnétique ; 
son poids spécifîque est de 4,24 à 4,94. Cassure inégale; râclure 
noire, plus dure que Yapatite. 

Composition : Fer 72 
Oxigène 28 

nw 

Ce degré d’oxigénation est à peu de chose près çelui de deu- 
toxide de fer. 


Variétés. 

Fer magnétique crieiallisé. Ses cristaux sont des dodécaèdres 
rhomboidaux , ou des octaèdres plus ou moins modifiés. 

Granulaire ou sablonneux. En couches, dans des roches de 
basalte et de wacke, ainsi que sur les bords des fleuves et des tor- 
rens. La couleur de ce sable est noire, sa surface rude, un peu 
brillante , sa forme est en petits grains angulaires , en petits oc- 
taèdres, etc. Poids spécifique, 4,6. 

Composition , d'après Klapruth : 

Oxide de fer 85,5 

— de titane 14,0 

— de manganèse 0,5 

100,0 
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En rognons II se trouTC disséminé dans certaines roches 
taicqncuses. Lamellaire. ■ — Compacte , c’est la variété à la- 
queHe on donne le nom A'aimeml . — Terreux, noir bleuâtre, 
opaque , tendre , éclatant ; cassure inégale , à grains fins. — 
Titanifère , ou contenant du titane; il est ou en masse, ou 
à l’état de sable. 


Ill" ESPÈCE. 

PEROXIDE DE FER. 

Tous les minerais qui appartiennent à cette espèce ne sont point 
attirables à l’aimant; ils ont (|uclqucfois un aspect métalloïde et 
à poussière rouge , ou bien non métalloïde et de couleur rouge. 
Poids spécifique, de 3,5 à 3,9. 

Composition : üxigène 31 

Fer 69 


1(X) 

yat télés . 

Per oxide de fer cristallisé , ou peut-être psoudonwrphique. 
Ses formes cristallines sont on cubes et en octaèdres plus ou moins 
modifiés. 

Pseudomorphique. Les cristaux sont modelés sur ceux du car- 
bonate de chaux. 

L'écailleux, ou Eisenrham , écume de fer. Asses rare. Elle 
existe en Allemagne , en Angleterre et en Hongrie. Sa couleur 
tient le juste milieu entre le rouge brun et le rouge cerise; éclat 
demi-métallique, ordinairement friable, composé de petites écailles 
qui tachent les doigts; couleur gris d’acier foncé, passant au 
rouge brunâtre; friable , tachant, etc. 

Composition , d'après Henri : 


Fer 

66,00 

Oxigèue 

28,50 

Silice 

4,25 

Alumine 

1,25 


100,00 


12 
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Stalaciilique et mamelonné , ou hématite rouge. En masses et 
sous toutes les variétés de formes de stalactites ; réniforme, globu- 
leuse, etc. ; couleur entre le gris d’acier et le rouge brun ; éclat peu 
métallique; cassure fibreuse ; poids spécifique de 3,005 à 4,74. 

Compacte. Commun en Allemagne, en France, etc. En masses 
et disséminé, affectant quelquefois des formes imitatives, et se pré- 
sentant aussi en cubes et en pyramides tétraèdres à sommets tron- 
qués. Couleur entre le gris d’acier et le rouge brun. Poids spéci- 
fique de 3,423 à 3,76. Cette variété est quelquefois recouverte 
d’une ocre rouge rose. 

Composition, d'après Bucholz : 

Fer 70,6 

Oxigène 29,6 

100,0 

Elle fournit de très bon fer fondu en barres. 

— Structure fibreuse ou testacée. — Terreux ou almagre, rouge 
naturel , rouge indien, etc. 

— Argileux. Très abondante dans les formations primitives, de 
transition et stratiformes; on la sous-divise en sept sous-variétés : 
le crayon rouge, le fer argileux scapifomie, le fer argileux len- 
ticulaire , le jaspofde, l’argileux commun, les œtites ou pierres 
d aigle, et le pisiforme. La plupart de ces sons-variétés diffèrent 
entre elles par leurs principes constituans. Enfin , c’est l’oxide de 
fer qui colore les diverses argiles et ocres rouges et jaunes , etc. 

DEL'xiÈaE GEriRE. — ÜYDROXIDE DE FER. 

Le fer hydraté doit être considéré comme une combinaison du 
peroxide de fer avec l’eau. Il est connu dans les arts sous le nom 
d’ hématite brune. Il a un aspect lithoïde non métallique; sa cou- 
leur est d’un brun plus ou moins foncé, tirant quelquefois sur le I 
noirâtre, et passant au jaune ; sa poussière est jaune , et passe au 
rouge par la calcination. Poids spécifique, 3,37. Cristaux dérivant ! 
du cube. , I 

Composition ; Fer peroxidé 80 , 

Eau 20 

hkT 

Le fer hydraté est souvent uni à des substances argileuses. 
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Fariéiés. 

Hydrate cristallisé. En cubes et en octaèdres. 

— Pseudomorphique. En cristaux cubiques , etc. ; en boules 
recouvertes de cristaux dues à la décomposition du sulfure de fer ; 
en dodécaèdres à triangles scalènes , incrusté sur du carbonate 
calcaire; enfin, modelé en coquilles, en madrépores, etc. 

— ■ Fibreux. Tantôt scs fibres sont serrées à côté les unes des 
autres, et tantôt éparses dans du quartz; il contient presque tou- 
jours du manganèse. Il se présente sous diverses formes imitatives. 
Sa couleur est le brun de girofle ; opaque, cassant, brillant à l’ex- 
térieur, et peu éclatant à l’intérieur. Poids spécifique, 3,9. 

Composition , d’après M. Vauquelin : 

Oxide de fer 80,25 

Eau 15,00 

Silice 3,75 

99,00 

— Compacte. Texture non fibreuse, formant quelquefois des 
espèces de rognons géodiques; il porte alors les noms de pierres 
d'aigle, fer d’aigle, fer hydraté célite. Il forme des masses ooliti- 
ques , lorsqu’il est en globules testacés et agglomérés. 

Composition : Peroxide de fer 84 
Eau 1 1 

Silice 2 

Perte 3 


100 


On en retire 0,50 de bon fer en barres. 

— Granuleux ou terreux. Il se trouve en couches dans des ter- 
rains récens, accompagnant des coquilles anciennes. Le volume 
des grains varie depuis celui d’un pois jusqu’à celui do la poudre à 
tirer. Il est toujours plus ou moins rouge; la terre argileuse qui lui 
sert de gangue est jaunâtre; la structure do chaque grain est com- 
pacte , quelquefois fibreuse. 

— Polyédrique. Produit par retrait, en se desséchant. 

— Bacillaire. Très rare; se trouve à Altenberg, en Saxe. Quand 
sa couleur se rapproche de celle du foie cuit , on l’appelle fer 
hépatite. 
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Fcrbrun d'ocro. Brun jaunâtre, cassure terreuse , tachant, sec- 
tile , mat , en masses. 

Composition : Peroxide de fer 83 

Eau 12 

Silice 5 

10(T 

— Rouge fibreux ou hématite rouge. Couleur entre le rouge 
brun et le gris d’acier ; en masses , et sous plusieurs formes imita- 
tives ; éclat métalloïque, opa([ue , cassant , làclmc rouge de sang. 
Poids spécifiiiuc , 4,74. 

Composition , suivant Daubuisson : 


Oxide de fer 90 
Silice 2 

Chaux I 

Eau 3 

Perte 4 


100 

Ce minerai donne du fer fondu excellent et malléable ; sa poudre 
est employée pour polir les vases d’argent, d’or et d’étain. 

— Cloisonné. Il a des infiltrations, dans des fissures, de matières 

qui jidstérieurement ont été détruites. . 

— Limoneux. Dû à la formation la plus nouvelle; on attribue 
son origine à des dépôts successifs opérés par les eaux tenant en 
dissolution des substances ferrugineuses dans des lieux maréca- 
geux ; aussi l'a-t-on divisé en trois sous-variétés. 

1“ Fer rfes fnarais. Brun jaunâtre, quelquefois friable ; d’autres 
fois ses molécules sont presque adhérentes; maigre au toucher, 
léger, tachant , et cassure terreuse. ! 

2'* Des lieux bourbeux. Brun jaune foncé, amorphe, vésicu- 
laire et criblé, mat à rintcricur , très tendre , cassure terreuse. 
Poids spécifique, 2,944. 

3® jDes /îroiVies. En masses , en grains, criblé, etc. Couleur 
brun noirâtre, quand il est récemment cassé; cette cassure est i 
imparfaitement conchoide , à petites cavités, pesant, tendre , 
un peu cassant. 

Composition du fer limoneux en général : 

Peroxiilc de fer 0,61 
Eau 0,17 

Silice 0,06 

0,84 
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Ces dÎTCrs oxides de fer unis à d’autres minerais donnent lieu 
à un grand nombre de variétés, que les bornes de cet ouvrage iic 
nous ont pas permis d’embrasser. Nous renvoyons à la Minéra- 
logie de M. Ilaüy. 


SEUL GEIXRE. — ST .WINOXIDES. 

8E0LB ESPÈCE 

DEÜTOXIDE D’ÉTAIN. 


Quoique l’étain soit susceptible de former, avec l’oxigène, un 
protoxidc et un deuto ou peroxide, ce n’est qu’en ce dernier état 
qu’on le trouve natif dans plusieurs mines en Bohême, on Espagne, 
dans les îles orientales, en France, etc. Il est quelquefois en filons ; 
il forme plus souvent des amas, et souvent il est disséminé dans 
des roches. On le trouve dans les terrains primitifs , au milieu du 
gneiss, àts granits grossiers, des roches quartzeuscs qui lui sont 
subordonnées ; plus particulièrement dans le granit graphique 
dont la formation est postérieure à celle desroches précédentes. Ce 
peroxide se rencontre aussi dans quelques terrains secondaires , 
dans les dépôts d’alluvion dont l’âge n’est pas bien reconnu. 

La partie méridionale de l’Asie oifre des rai nés très riches d’oxidc 
d’étain ; la presi]u’île de Malaca donne seule, annuellement , plus 
de 70,000 quintaux d’étain. Les mines de Cornouailles sont les 
principales d’Europe; on en extrait tous les ans plus de 100,000 
<juintaux de ce métal. C’est des mines de peroxide d’étain que l’on 
retire presque tout celui que nous employons. 

Le minerai est d'une couleur qui varie du noir brunâtre prcsipie 
opaque au gris jaunâtre limpide; il est assez dur pour faire feu 
avec le briquet; il est souvent cristallisé en prismes à quatre pans 
qui sc terminent par des pointemens à facettes plus ou moins 
nombreuses. Poids spécifique , 6,9. 

Composition : Étain 79 
Oxigène 21 

KX) 

Cet oxido est coloré par les uxides dé fer ou de manganèse. 
Celui qui est un produit de l’art est l^lanc, fusible, insoluble dans 

12 . 
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l'eau, décomposable par l’électricité, et non par le calorique. 
Composition : Etain 100,0 

Oxigène 27,2 


127,2 

SEÜL GEHRE. CADWIOXIDES. 

8BULE ESpitCB. 

OXIDE DE CADMIUM. 

Se trouve en petites quantités dans quelques espèces de miné- 
rais de zinc. Cet oxide est brun jaunâtre, noirâtre, brun clair ou 
foncé; il est blanc à l’état d’hydrate. Il est irréductible par le 
calorique; l’ammoniaque est le seul alcali qui le dissolve ; il s’en 
sépare à l’état d’hydrate gélatineux. 

Composition : Cadmium 100,000 
Oxigène 14,352 

IV® SECTION. 

OXIDES 

Irréductibles par la chaleur, et dont les métaux ne décomposent 
V eau à aucune température. 


SEUL GERBE. — ARSENIOXIDES. 
espBcb. 

PROTOXIDE D’ARSÉNIC. 

Ne se trouve dans la nature qu’à la surface de quelques frag- 
mens d’arsénic ; il est noir, très vénéneux, réductible par l’élec- 
tricité. La plupart des chimistes le regardent comme un composé 
d’arsénic et de son deutoxide. MH. Thénard et Julia deFontenelle 
ne partagent pas cette opinion. 
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lie ISPÈCI. 

DEÜTOXIDE D’ ARSENIC. 

Il est connu aussi sous les noms d’arsénic, arsénic blanc et 
mort aux rats. Plusieurs chimistes, considérant sa propriété de 
s’unir aux bases saliiiables, le regardent comme un acide auquel 
ils donnent le nom d'arsénieux. Ainsi, <iuoique nous le classions 
parmi les oxides, nous examinerons ses composés salins dans la 
classe des salinoidcs. 

Le deutoxidc natif est tantôt eq poudre blanche ettantôten cris- 
taux transpareiis octaédriques , indécomposable par le calorique, 
réductible par la pilé, sans action sur l’air , soluble dans l’eau ; 
poids spécifique, 3,71. Projeté sur le feu, il dégage une rapcur 
blanche avec une forte odeur d’ail. 

Composition : Arsénic 76 

Oxigène 24 

100 

C’est un poison violent. 

Variétés. 

Capillaires; cristaux brillans d’un blanc de neige, soyeux, 
capillaires. — Terreux; blanc jaunâtre, mat, opaque et friable. 

CHROMOXIDES. 

PREMIER GENRE. 

SEULE ESPÈCE. 

OXIDE DE CHROME. 

Substance verte, terreuse. — Unie à plusieurs autres. — Colo- 
rant des minérais siliceux. 

Composition ; Chrome 70 

Oxigène 30 

100 
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DcuxiÈXE GEXRE. — OXIDE DE CltHOME A L’ÉTAT 
DE COMBINA ISOIN . 

SEULE ESPÈCE. 

OXIDE DE CHROME ET DE FER. 

Chrômo-ferroxide , ou c/irômite de M, Beudant (1). 

Vitro-métalloïde, couleur noire, non attirable à l’aimant; on 
en trouve qui est cristallisé en octaèdres; poids spécifique, 4,31, 

Composition. Dans ce minérai, les proportions de ces deux 
oxides sont indéterminées ; on i;jnore même si celui de fer est ù 
l’état de deuto ou de peroxide. 

Variétés. 

Oxide de chrome et de fer lamellaire , compacte; granulaire ; 
on le trouve en rognons dans les roclies serpentineuses. 

/V. B. Les oxides (proto) de molybdène, de tungstène et de 
columbium, ne se trouvent dans la nature que dans ce degré 
d’oxigénation ; au-delà, ils sont considérés comme des acides; 
c’est aussi sous ce point de vue que nous les examinerons. 

ANTIMONOXIDES. 

1'“ ESPÈCE. 

PROTOXIDE D’ANTLMOIXE. 

Blanc grisâtre, fusible au rouge brun, volatil, communiquant 


(I) Nous n’avons pas cru devoir admettre cette dénomination 
de chrômite de M. Beudant, parce qu’elle indique une union 
salins de l’oxide de fer avec l’acido chrùmeux , d’après la nou- 
velle nomenclature ebimique, et nous ne connaissons point en- 
core d’acidé ebrômeux. 
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une couleur verte à la flamme ; lorsi{u’il est fondu , U donuc une 
masse cristalline en fibres blanches. 

M. Thénard dit qu’il n’existe point dans la nature j nous pen- 
sons cependant que c’est l’espèce que M. Beudant a décrite sous 
le nom de tritoxide , pour la décomposition duquel il indique ; 
antimoine, 84, cl oxigène, IG , taudis (|ue l’analyse du prn- 
toxide a donné à M. Thénard : autimoine , 100; oxigène , 18,5, 
ou bien 84 de métal et 15,55 d’oxigène, et qu’enfin, le tritoxide 
est formé, d’après Berzélius, de lOÜ antimoine et 30,993 d’oxi- 
gène, ou bien uiitiinoinc, 76, oxigène, 23,56. 

IIo ispàcE. 

DEÜTOXIDE Ü’APITIMOIINE. 

Blanc, souvent nacré, insoluble, donnant un peu d’eau par la 
calcination ; irréductible par le feu et réductible par lu pile , 
fusible à une chaleur rouge et cristallisant par le refroidissement. 
Quelques chimistes lui donnent le nom A’acide anlimonteux , 
parce qu’il jouit de quelques propriétés des acides; pioids spéci- 
fique, de 5,0 à 5,6. 

Composition ; Métal 100 

Oxigène 26,07 

111° ESPECE. 

TRITOXIDE Ü’ATIMOIA’E. Voy. Acide antimouique. 

CEÎSKE llftlQCE. l)RANO.XII)F.S, 

l'o ESPàCE. 

PROTOXIDE D’ÜRAXE. 

Semi-métalloïde, éclat résineux, gris noir avec une nuance 
bleuâtre , solution jaune, dans laquelle l’hydrocyanatc de po- 
tasse forme un précipité couleur de sang ; poids spécifique, 6,60. 

Composition : ürane 94 

Oxigène 6 
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Cette espèce paraît être la même que celle que M. Beudant a 
décrite sous le nom de bi-oxide, dont les principes constituans 
sont ceux que nous venons d’exposer, lesquels se rapportent 
avec ceux qu’a trouvés Berzélius pour le protoxide, qui sont, 
sur 100 de métal , 6,360 d’oxigëne , tandis que le deutoxide est 
formé, d’après le même chimiste, de 100 urano et 9,529 d’oxi- 
gène. 

Ce minéral existe en petite quantité à Johan-Georgen-Stadi 
et à Schnéeherg, en Saxe, ainsi qu’en Saxe. 


ne ESPÈCE. 


HYDROXIDE D’ÜRANE. 


Jaune , pulvérulent et en poussière à la surface du précédent , 
dont il parait être une décomposition ; même action de l’hydro- 
eynate dans sa solution ; par la calcination , il donne un peu 
d’eau, mais pas assez pour en avoir fait un genre à part. 

Composition : Urane ^ 91 

Oxigène 9 

Eau X 

100 


Dans cet hydroxide, l’urane 'est à l’état de deutoxide, puisque, 
d’après l’analyse de Berzélius, 100 parties de deutoxide d’urane 
contiennent 91 de métal et 8,69 d’uxigène. 


GEHRE umQÜE. — CÉRIOXIDES. 

^ESPÈCE OnlQUE. 

DEUTOXIDE DE CÉRIUM, OU CÉRITE. 

Rose pâle^et quelquefois violâtre ; il n’a encore été trouvé que 
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dans la mine de cuivre de Bastnaès , à Riddarhyta, en Suède, 
L’analyse qu’en a faite H. Yauquelin lui a donné : 


Oxide de cérium 

67 

Silice 

17 

Chaux 

2 

Oxide de fer 

2 

Acide carbonique et eau 

12 


iôo 


II paraît que la chaux et le fer y sont à l’état de carbonate et 
de simple mélange , tandis qu’une partie de l’oxide de cérium y 
est à l’état de silicate. 

Au reste , les principes constituans de ce minérai sont très va- 
riables, puisque la cérite, que M. Beudant a rangée parmi les si- 
licates, se trouve composée de : 


Silice 

68 

Oxide de cérium 

20 

Eau 

12 


100 


Les principes constituans de cet oxide sont ; 

Métal 100 
Oxigéne 26,115 

Variété. 

Cérite compacte, ou légèrement granulaire ; c’est aussi un vrai 
silicate. 


COB.\LTOXIDES. 


ISlàCB UaïQVE. 

PEROXIDE DE COBALT. 

Se trouve en petite quantité en Saxe, à Schnéeberg et Ramsdorf; 
en Tburinge, à Saalfeld; il est tantôt mêlé avec des substances ter- 
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rouscs et à l’oxide de fer, qui en font varier les couleurs, on bien il 
esta lu surface de l’arsénide de cuivre. 

Ce minéral est noir, terreux, il taehe les doigts, sans action 
sur l’air; par la fusion , avec le borax , il donne des verres d’un 
très beau bleu. 

Composition : Cobalt 71 
Oxigene 29 

lüO 

l'HEHlER GENRE. — TIÏANOXIDES. 

1'^ ESPÈCE. 


RÜTHILE. 

Schorlrouyo^ Ulanite dekirwan; so</énr7ff/eSaussure; nadelstein- 

Couleur rougeâtre , brune ou jaune , plus dur que le quartz ; en 
gros cristaux prismatiques, cannelés, à bases carrées; poids spé- 
cifique , de 4,4 à 4,24. 

Composition : Titane 66 
Oxigène 34 

ÎÔÔ~' 


Ce minérai est souvent uni à des titaniates de fer et de man- 
ganèse et même de chaux en proportions diverses; il se trouve . 
dans toutes les époques de formations. 


yariéiés. 


llulhile cristallisé; en prismes octogones, à sommets tétraèdres. 

Aciculuire ; en petites aiguilles presque parallèles. 

Réticulé; résulte du précédent, dont les aiguilles sont dispo- 
sées en réseau. 

Géniculé; les axes se joignent perpendiculairement par leurs 
extrémités. Les faces ainsi accollécs sont le résultat de décroisse- 
inens très simples; il y a quelquefois plusieurs géniculations. 
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II' BSPiCE. 

ANATASE. 

Bleue ou brune ; sa fortne pritnitive est l’octaèdre à trianeles 
isocèles, plus dur que le verre, cassure lamelleuse, facile à cas- 
ser, infusible, donnant, par sa fusion avec le borax , un verre 
qui passe du verdâtre au rougeâtre; par le refroidissement , ces 
couleurs disparaissent ; poids spécifique, 3,8. 

Composition ; l’anatase est un oxide de titane pur , mais on 
Ignore quel est sou degré d’oxidation. 

Il n’a encore été trouvé que dans le Dauphiné. 

Variété. 

Anatase cristallisée; lescristauxsonten octaèdres plus ou moins 
modifiés sur les arêtes ou sur les angles. 


DEOXIÈME GENRE. — TITANOXIDES COMPOSES. 


I'* ESPÈCE. 


NIGRINE. 

Noire, aspect vitro-métalloïdc, opaque, demi-dure, cassante, 
cassure imparfaitement lamelleuse, à lames droites, non attirablê 
à l’aimant ; poids spécifique, de 3,5 à 3,96; cristallisée en octaè • 
dres réguliers. 

Composition : Oxide de titane 68,7 

Protoxide de fer 36,0 

Oxide de manganèse 5,3 

100,0 

Dans les roches d’alluvion , dans l’île de Ceylan , la Sibérie , la 
Transylvanie, etc. 

13 
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f'anétés. 


Cristallisé en cristaux très petits qui constituent des sables mêlés 
de plusieurs substances pierreuses. 

11° ESPÈCE. 

ISÉRINE. 

Noire tirant sur le brun , éclat métalloïde, opaque , dure, cas- 
sante, cassure coneboïde; poids spécifique 4,5. 

Composition , d’après Jameson : 

Oxide de titane 59,1 

— de fer 30,1 

— d’urane 10,2 

Perte 0,6 

100,0 

Se trouve dans les sables de l’Isère, petite rivière de la Bohême, 
en morceaux roulés ou en petits grains arrondis. 

111° ESPÈCE. 

CHRICHTONITE. 

Noir-violet, aspect vitro-métalloïde, non attirable à l’aimant, 
cristaux provenant d’un rhomboèdre aigu. 

Composition. Oxides de titane et de fer dans des proportions 
non encore déterminées. 


Fariétés. 


Chrii hlonite cristallisée. Cette variété a pour caractères dis- 
tinctifs ses cristaux en rhomboèdrestrès aigus, tronquésaux som- 
mets jusqu’aux diagonales, ou en rhomboèdres très surbaissés, 
comme les précédons, tronqués aux sommets et donnant des lames 
hexagones. 
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1V° ESPtCB. 

SPHÉ!SE. 

Tantalite de Kirwan, Haüy , Brochante/ Jamcson, rutilitc, ou mine 

brune de titane; iilicio-titaniate de chaux, de M. Beudant. 

Brun rougeâtre, passant au brun jaunâtre ou noirâtre, aspect 
vitreux, cassure scapiforme rayonnée; en travers elle est con- 
choï de aplatie; dur, cassant, poids spceifiqiie, 3,51; cristaux 
très beaux et de formes très varices, le plus souvent en prismes 
tétraèdres. 

Composition. Terme moyen des analyses de M!tt. Klaprotb et 
Abilgaard. 

Oxide de titane 44,5 

Silice 28,5 

Chaux 26,5 

99,5 

Il est certain que ces 0,285 de silice, se trouvant unis à la chaux, 
n’ont pu saturer complètement les 0,445 d’oxide de titane. Nous 
croyons donc que ce minerai est un composé d’oxide de titane et 
d’un silicate de chaux titanifere. 

t 

Variétés. 

Sphéne cristallisée ; prisme fondamental modifié d’un grand • 
nombre de manières, ou bien en cristaux octaèdres cunéiformes; 
en petites masses lamelleuscs. 

sïCL GE!SBE. — BISMUTHOXIDES. 

ESriCE OXIQÜE. 

OXIDE DE BISMUTH. 

Minérai jaune; aspect non métalloïde ; sans action sur l’air ni le 
gaz oxigène ; fusible à la température rouge cerise. 

Composition : Bismuth 90 

Oxigène 10 

100 
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Il existe en très petite quantité . sous forme efflorescente , a 1® 
surface du bismuth natif et de quelques rainërais de cobalt et de 
nickel. 


CÜPROXIDES. 

!'• B8PÈCB. 

PROTOXIDE DE CDIVRE ROÜGE. 

Non métalloïde , rouge , cassure vitreuse, cristaux en petits oc- 
taèdres ou sous forme de filets capillaires ; poids spécifique ; 5,69. 
Composition : Cuivre 89 

Oxigène 1 1 

lOü 


Ce minérai se trouve dans diverses sortes de terrains , en veines 
ou en petits amas dans les roches environnantes des mines de sul- 
fure et de carbonate decuivre, ainsi que dans la gangue des filons; 
il est souvent uni à l’oxide de fer, surtout dans les variétés com- 
pactes dont la cassure est terreuse. 

Variétés. 


Crittallité. En octaèdres, en dodécaèdres rhomboïdaux, qui 
sont parfois modifiés sur les angles ou sur les arêtes. 

Capillaire. Formé par de petites aiguilles entre-croisées, d’un 
ronge très vif et en tables ; éclat de la nature de celui du diamant. 

Rouge compacte. Eclat métalloïque, semi-dur, cassant, pesant, 
opaque, cassure unie, couleur rouge-foncé, qui passe au gris de 
plomb. On le trouve en masses ou disséminé , rarement en concré- 
tions distinctes. 

Lamelleux. Couleur rouge du précédent; souvent cristallisé en 
cubes et en octaèdres , le plus souvent tronqué ; cassure imparfai- 
tement lamelleuse, demi-dur, cassant; poids spécifique, 3,95. Il 
est en masse ou disséminé; très rarement en concrétions distinc- 
tes , grenues. 

Terreux, ou le siegelerz. Couleur d’un rouge hyacinthe , qui 
passe au rouge brunâtre ou au gris de plomb, pesant, demi-dur. 
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cassure entre l’unie et la conclioidc a grandes cavités , tacliant lé- 
gèrement les doigts, infusible au chalumeau, mais y acquérant 
une couleur noirâtre. 

Ce minéral contient de l’oxide de fer ; il est en masses ou dissé- 
rainé ; il sert pour ainsi dire , d’incrustation à la pyrite cuivreuse. 


11° BsràcE. 

DEÜTOXIDE DE CUIVRE. 

En poudre noire , qui tache les doigts , rarement pur. 
Composition : Cuivre 80 

, Oxigène 20 

100 

Pres({ue toujours le deutuxide est dû à la décomposition des car- 
bonates. 


TELLUROXIDES. 


?ie se trouvent point dans la nature. 

NICKELOXIDES. 

OCRE DE VICREL. 

Couleur vert pomme , rarementen masse, mat, cassure csquil- 
leuse, tendre, maigre au toucher, presejue toujours recouvrant le 
kupfernickel et quelques baines de cobalt; poids spécifique, 8,66, 
infusible au chalumeau, et donnant au borax une couleur hya- 
cinthe. 

Cet oxide est quelquefois uni au chrysoprasc ; en cet état, un 
lui avait donné le nom de primérile, et on en avait fait une espèce 
particulière. 


Composition , suivant Lampadius : 


Oxide de nickel 

67,0 

— de fer 

23,2 

Eau 

1,5 

Perle 

8,3 


100,0 
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l’LOMBOXIDES. 


L’existence de l’oxide de plomb natif n’est pas bien encore dé- 
montrée ; cependant Kirwan rc^'^anle le plomb terreux comme un 
mélange d’un oxide de ce métal avec une substance terreuse ; il le 
divise roeme en deux espèces. 

Il"' ESPÈCE. 

PLOMB TERREUX ENDURCI. 

Sa couleur la plus ordinaire est le gris junnâtre, qui passe au 
jaune paille, au gris verdâtre, nu vert pomme, et au brun jaunâ- 
tre; opaque, pesant, tendre, éclat gras, cassure inégale, à grains 
fins. Ou la trouve en masse. 


Ile espèce. 

PLOMB TERREUX FRIABLE. 


Gris jaunâtre et jaune de paille, friable, pesant, maigre et rude 
au toucher, formé de parties pulvérulentes mattes. Quel(|uefois en 
masses ou en couche surperficicile. 

V' SECTION. 

OXIDES 

Réductibles par l’action seule du calorique , etc. 

Cote section renferme les deux oxides de mercure et celui d’os- 
mium. Comme on n’en a encore trouvé aucun à l’état natif, nous 
les passerons sous silence. 

VP SECTION. 

OXIDES 

Réduits aisément par te calorique, dont 1rs métaux ne décom- 
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posent point l’eau à aucune température , n' absorbent poitJ 

l’oxigène ni au degré ni au- dessous de la chaleur rouge cerise. 

Cette section renferme les oxides d’argent, d’or, d’iridium, de 
palladium, de platine et de rhodium. 

Le peu d’affinité qu’ont pour l’oxigène les bases métalliques de 
ces oxides fait qu’on n’en a encore rencontré aucun à l’état natif. 
Comme nous n’aurions pu les examiner que comme étant un pro- 
duit de l’art, nous renvoyons aux traités de chimie modernes. 

APFERDICE. 

Moyens propres à imiter les pierres précieuses et à distinguer 
les pierres factices des naturelles. 

Depuis les progrès de la chimie pneumatique, les arts se sont 
enrichis d’un si grand nombre de nouveaux procédés, <|ue, na- 
guère nous avons vu une cause portée devant les tribunaux, pour 
décider si les pierres précieuses, qui avaient été vendues, agréées 
et livrées, étaient vraies ou fausses. Les pierresfacticessonttoutes 
formées d’un très beau cristal coloré de diverses manières j ar des 
oxides métalliques; elles diffèrent des pierres naturelles, en ce 
qu’elles sont on général moins dures, qu’on peut les rayer facile- 
ment, et qu’elles perdent leur poli par le frottement. Il arrive 
souvent aussi que les pierres factices ont quelques petites bulles 
dans leur épaisseur, surtout si la fusion n’a pas été bien faite. A 
cela près, les pierres précieuses factices les plus dures, sans bulles, 
d’une belle transparence et parfaitement colorées, lorsqu’elles sont 
bien montées, ne sont pas toujours faciles à reconnaître au coup 
d’œil : il faut souvent iccourir à la lime ou au burin. Nous al- 
lons offrir la recette de quelques-unes de ces pierres. 

STRAS. 

Prenei deux onces de cailloux siliceux calcinés, une once de 
potasse pure et six gros de sons-borate de soude (borax) calciné ; 
réduiser. les cailloux en pondre; tamisez; mêlez tontes les subs- 
tances ensemble et faites-les fondre à un feu violent ; vous obtien- 
drez un verre très blanc, très dur, brillant et de la plus grande 
beauté. L’éclat en sera encore plus beau, si vous y ajoutez deux 
gros de bonne céruse. C’est ce produit qui porte le nom destros. 
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Pour que l’opération réussisse bien, il faut se servir d’un creuset 
qui n’abandonne rien au mélange fondu, et qui soit propre à te- 
nir la matière en fusion environ dix heures. 


AUTar.. 

On doit à M. Donault-Wieland une recette qui produit un très 
beau stras. Voici les proportions des matières qui le composent. 
Cristal de roche en poudre fine et tamisé 

6 onces. > gros > grains. 

Minium en poudre, 

très pur 9 2 > 

Potasse pure 3 3 > 

Acide borique extr. 

du borax artificiel • 3 * 

Deutoxide d’arsénic • >6 

Faites fondre le tout dans de bons creusets de Hesse, laissex en 
fusion pendant vingt-quatre heures. Plus la fusion est prolongée 
et tranquille, plus le stras est dur et beau. 

Nous avons un grand nombre d’autres recettes pour faire le 
stras; j'ai cru qu’il suffisait d’en rapporter deux. 

TOSAXBS. 

Faites fondre deux parties de bonne céruse avec une de cail- 
loux calcinés et pulvérisés, et vous obtiendrex un beau cristal 
bien net et bien transparent, dont la couleur imite celle de la 
topaze. 

AUTXB TOPAZE. 


Stras 

1 once 

6 gros » grains, 

Verre d’antimoine 

1 

. 43 

Pourpre de cassius 

» 

> 1 


Si la fusion n’est pas bien conduite, la matière est opaque ; on 
l’emploie alors à faire des rubis. 
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RDBIB. 

Topaze opaque 1 

Stras * 8 

Donnent au chalumeau un superbe rubis. 

EDBIS KT GRUIATB. 

Faites fondre ensemble une once de stras, dont nous avons donné 
la préparation, avec quelques grains de pourpre de cassius; le 
cristal cpie vous obtiendrez imitera les différons rubis et le grenat, 
suivant les quantités d’oxides d’or que vous aurez employées. 

ÉHEHiüDES. 

Prenez une once de stras et quatre grains d'oxide de cuivre pré- 
cipité de son nitrate par la potasse ; faites-les fondre, et vous au- 
rez un cristal imitant très bien l’émeraude par sa jolie couleur 
bleue verdâtre. Les autres oxides de cuivre peuvent également 
servira donner cette couleur, en y ajoutant un peu de nitrate de 
potasse. 

HTACIRTUB. 

Pour faire ce cristal, il suffit de fondre une once de stras avec 
vingt-quatre grains de deutoxide de fer. On fait passer les nuances 
du rouge au brun marron, en augmentant les doses de l'oxide de 
fer. 

SAPBIRS. 

Faites fondre une once de stras avec deux grains d’oxidc de co- 
balt précipité de son nitrate; le produit sera un beau cristal bleu 
qui imite très bien le saphir. 

AHÉTHIStES. 

Pour obtenir les fausses améthystes, on fait fondre le stras avec 
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un peu d’oxide de cobalt et de pourpre de cassius; on peutaussi, 
avec le manganèse, obtenir un beau verre violet. Il est évident 
qn’on augmente la couleur du cristal en augmentant les quantités 
d’oxide. 


OPALSS OV GI&ASOLES DE VERISE. 


Ce procédé est très simple : il suffit de faire entrer, dans la com- 
position de stras, un peu d'uxide d’étain, pour obtenir ce cristal 
très brillant, mais un peu opaque, qui, suivant les quantités de 
cet oxide, constitue la fausse opale et la girasole de Venise. 


aigüe-kaki.ve. 


Stras 6 onces. » gros. » grains. 

Verre d’antimoine » » 24 

Oxide de cobalt • • 1 0,5 


IIP CLASSE. 

COMBfJSTIDES NON MÉTALLIQUES ET LEURS 
COMBINAISONS. 


Ce nom a été donné à tous les corps non métalliques simples, 
susceptibles de se combiner avec l'oxigène, et d’être, jusqu’à pré- 
sent, indécomposés. Ces corps sont au nombre de neuf, dont trois, 
l’azote, le chlore et l’hydrogène, sontà l’état gazeux. Les six autres 
sont divisés en fusibles et volatils, et en fixes et infusibles; à la 
première division appartiennent le soufre, le phosphore, le sélé- 
nium et l’iode; à la seconde, le bore et le carbone. 

Pour rendre notre travail plus intéressant et plus propre à fa- 
ciliter l’étude minéralogique, nous faisons précéder la famille que 
constitue chacun de ces corps d’un exposé de leurs propriétés. 
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COMBÜSXIDES GAZEUX. 

FAMILLE DES HYDROGÉNIDES. 

Corps composés d" hydrogène et d'un autre combustible. 

BTltKOGÈHE. 

Ce gaz, à l’état de pureté, n’a ni saveur ni odeur; il est très 
inflammable, brûle avec une flamme bleue, éteint les corps en- 
flammés qu’on plonge dans son atmosphère; son poids spéciflque 
est 0,0688; il est donc quinze fois plus léger que l’air; c’est en 
misoit de cette propriété (ju’on peut le conserver dans des vases 
découverts, en plaçant l’ouverture en bas. C’est de tous les corps 
gazeux celui qui réfracte le plus la lumière. Il peut se mêler avec 
le gaz oxigène sans contracter d'union avec lui; pour qu’elle ait 
lieu, il faut que la température soit portée à la chaleur rouge. Par 
sa combustion, il produit beaucoup plus de calorique qu'aucun 
des autres combustibles ; en brûlant avec l’oxigène, il en absorbe 
la moitié de son volume, ou bien 88,90 d’oxigène et 1 1 ,90 d’hydro- 
gène en poids : le produit est de l'eau pure. Il se mêle à froid avec 
certains corps gazeux, tels que l’oxigène, l'azote et l’air atmosphé- 
ri(|ue; en se combinant avec le chlore, l’iode, le phtore, le cyano- 
gène et le soufre, il donne lieu à une classe d’acides connus sous 
le nom à'hydracides. 

On ne l'a jamais trouve pur dans la nature, mais uni à quelques 
combustibles. 


PREHIFB GEVRE. HYDRÜRE. 

Combinaison de l’hydrogène avec un corps combustible. 


I'* ESPECE. 

HYDRURE GAZEUX. 

Hydrure de carbone, ou gas hydrogène proto-carboni. 
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Ce gaz est également connu sous le nom de gaz inflammable des 
marais et de mofette des mines >feu grisou des mineurs, parce 
qu’il se dégage des mines de houille uni à de l’azote et de l’acide 
carbonique, et que c’est à lui qu'on doit les détonations et les évé- 
nemcns malheureux qui ont lieu lorsqu’on entre dans les mines, 
sans précaution, avec une lampe allumée. Les propriétés de ce 
gaz sont d’étro incolore, insipide, brûlant avec une flamme jaune, 
détonant avec son volume de gaz oxigène, et donnant de l'eau et 
un volume d’acide carbonique égal à celui de ces deux gaz réunies ; 
poids spécifl({ue, 0,5564. 

Composition : Hydrogène 2 volumes. 

Vapeur de charbon 1 

En poids : Hydrogène 26 

Carbone 74 


Ce gaz est l’aliment des feux naturels et des fontaines ardentes ; 
lorsqu'il esta l’état de deuto-carboné, il constitue le gaz appliqué 
gvec tant de succès à l’éclairage, par M. Lebon. 

Il ZSVÈCE. 

GAZ HYDROGÈNE PERPHOSPUORÉ. 


Découvert, en 1783, par Gingembre; incolore, odeur alliacée, 
saveur amère, s’enflammant dès qu’il a le contact de l’air ; s’en- 
flammant également, avec détonation, aussitôt qu’on l’unit au 
chlore (1); poids spécifique, 0,90‘22. 

Composition en volume : Gaz hydrogène 70 

Vapeur de phosphore 30 


C’est ce gaz qui forme les feux follets, les dragons volans, la 
lampe do macayho des cimetières, et qui s’enflamme aussi à la sur- 
face de certaines mares. 


(1) Il ne faut faire passer ce gaz hydrogène perphosphoré que 
par bulles sous une cloche remplie de chlore ; sans cette précau- 
tion, il arriverait des accidens fâcheux. 
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MI» ESPÈCE. 

GAZ HYDROGÈNE SULFURÉ. ( Voyez Acide htdeo-suifuriqub.) 
DECxiÈMB GENRE. — OXIDE D’HYDROGENE. 

SEULE ESPÈCE . 

EAU. 

Do tous les produits naturels, l’eau est un des plus propres à 
&Eer l’attention de l’homme, tant à cause des services infinis 
<{u'elle nous rend , que parce qu’elle est indispensable h notre 
existence. Elle est si abondamment répandue dans la nature, que 
les philosophes ^recs l’avaient classée parmi les quatre corps qu’ils 
regardaient comme les élémens de tous les autres. Cette opinion 
prévalut jusqu’en 1781, époque à laquelle Priestley etCavendish 
préludèrent à sa décomposition, que Lavoisier et ses collaborateurs 
Monge, Laplace et Meunier, démontrèrent en 1783 et 1785. 

L’eau est inodore, incolore, transparente, insipide, sans doute, 
à cause que nos organes sont , depuis notre enfance , familiarisés 
avec son goût, élastique, réfractant fortement la lumière, suscep- 
tible de transmettre les sons, légèrement compressible , mauvais 
conducteur do calorique et de l’électricité; se dilatant par le ca- 
lorique, entrant en ébullition à 100 0”, sous la pression de 76 ; 
se congelant par un abaissement de température qui diffère sui- 
vant la pureté de ce liquide , ainsi : 

Elle se congèle à 0° quand elle contient du limon. 

à — 3,5 qand elle est aérée, 
à — 5,0 si elle est distillée. 

On peut diminuer la température de l’eau, introduite dans un 
matras fermé à la lampe, jusqu’à 5'>et même 6» sans la congeler; 
si on l'agite, cette congélation a lieu aussitôt. Les substances s.s- 
lines en retardent beaucoup aussi la congélation ; exemple : 

L’eau de la mer se congèle à 6 2/9—0 

L’eau saturée d’hydro-chlorate de chaux à 40 — 0 

En se congelant, l’eau cristallise en aiguilles qui se croisent sous 
des angles de 60o à 12U», et augmentent de volume. 

L’eau réduite en vapeur par le calorique acquiert un volume 

14 
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1700 fois plus grand, et, outre son calorique thermométrique, elle 
on contient une si grande quantité de latent , qu’un kilogramme 
de cette vapeur à 100» élève la température de 4 kil. 66 d’eau 


de 0 û 100. 


Composition 


Osigène 

Hydrogène 


89 

11 


100 


Ou bien 1 atome d’oxigène et 2 d’hydrogène. 


Variétés. 

1» Solide ou glace , cristallisée en prismes hexaèdres qui 
sont presque toujours évidés à l’intérieur, et formés de couches 
concentriques placées à distance , lesquelles sont réunies par des 
filets qui vont du centre aux angles. La glace affecte aussi di- 
verses formes ; elle est dendritique , superficielle ou saillante. 

— Stalactitique, mamelonnée , globulaire testacé ( grêlon ) , 
granulaire, fibreuse, compacte, etc. La glace peut diminuer 
beaucoup de température; sa dureté devient alors telle que, dans 
les régions septentrionales , elle est à peine sensible au choc du 
marteau. C’est d’après la connaissance de cette propriété que, 
dans l’hiver de 1740, on construisit à Pétersbourg, avec de la glace 
tirée de la Newa , d’une épaisseur de 3 à 4 pieds , un très beau 
palais de glace d’une longueur de 52 pieds, d’une largeur de 16 , 
et d'une hauteur de 20. On fit et l’on plaça , devant ce palais, 
six canons de glace, épais de quatre pouces , avec leurs affûts , 
également de glace, ainsi que deux mortiers d’un calibre égal à 
ceux de bronze ; on chargea les canons avec douze onces de 
poudre chacun ; l’explosion fut très forte , le boulet d’uu perça 
une planche épaisse de deux pouces , à soixante pas, et aucun 
de ces canons ne creva. 

Il est un fait digne de remarque , c’est que la glace , portée 
même à — 40, contient un peu d’eau liquide, ainsi qu’on peut 
s’en convaincre en en usant un morceau. 

— Liquide, constitue les fleuves, les rivières, les fontaines, etc. 
L’eau est divisée en froide et thermale ; la température de la froide 
ne dépasse pas -+ 17 ; au-dessus, etjusqu’à-i-90 elle est thermale. 
Les eaux sont encore divisées en pures ou potables , et en miné- 
rales. Les premières sont propres à la boisson, dissolvent le savon, 
et cuisent bien les légumes ; les secondes contiennent divers prio- 
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cipes minëralisateurs , et sont sous-divisées, 1“ en acidulés ou 
gazeuses, quand le gaz acide carbonique prédomine ; 2“ en salines, 
quand ce sont les sels; 3° en ferrugineuses, quand c’est le sur- 
carbonate de fer, et quelquefois le sulfate de^ce métal ; 4o en 
hépatiques , quand elles sont minéralisées par l’acide bydro-sul- 
furique ou l’bydro-sulfate de soude ou de chaux; 5“ en iodurées, 
quand elles contiennent unhydriodate. Ces eaux minérales portent 
le nom de médicinales pour les distinguer de celles qui ont des 
substances délétères, comme les sels de cuivre, etc. 

•— Vapeur, en solution dans l’air, en suspension , formant les 
brouillards et les nuages. 


FAMILLE DES AZOTIDES. 

SEUL GENRE. 


SEULS ESPÈCE. 

AIR ATMOSPHÉRIQUE. 

Tel est le nom qu’on donne à cette masse gazeuse qui, abstrac- 
tion faite de toutes les exhalaisons, les vapeurs, etc., qu’elle con- 
tient, enveloppe de toutes parts le globe terrestre, s’élève à une 
hauteur inconnue, pénètre dans les abîmes les plus profonds, fait 
partie de tous les corps et adhère à leur surface. L’épaisseur de la 
couche d’air qui environne le globe ne saurait être exactement 
déterminée, puisque sa densité diminue en raison directe de son 
élévation; on l’évalue cependant de dix à onze lieues. Or, comme 
le poids de cette couche d’air fait équilibre à celui d’une colonne 
d’eau de 32 pieds ou d’une de mercure de 28 pouces , et que le 
pied cube d’eau pèsc64livres, enmultipliant64 par 32, on obtient 
2048 pour celui d’une colonne d’eau de 32 pieds carrés. En mul- 
tipliant la surface delà terre évaluéeà5,547,8(K),00O,00O,00Opieds 
carrés par 2048, l’on a pour produit 11,361,894,400,000,000,000, 
valeur approchante du poids avec lequel l'air comprime en tous 
sens la masse des corps. 

L’air atmosphérique est l'agent indispensable à la vie de l’homme, 
des animaux, et des végétaux, et celui de la combustion ; dans 
cet acte et dans celui de la respiration , c’est l’oxigéne , l’un de 
ses principes constituans , qui est absorbé , et l’azote , autre prin- 
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cipe, est mis à nu. Il est donc oisé de voir le rôle important que 
l'air joue dans la nature; c’est à sa décomposition, ainsi qu’à celle 
de l’eau , et à l’union des métaux avec leur oxigène , que sont 
dus les oxides métalliques. 

Composition , reconnue en 1774 par Lavoisier ; 

Azote 79 

Oxigène 21 

Ces gaz ne sont qu’à l’état de simple mélange ; l’air contient 
aussi de l’acide carbonique. L’azote combiné avec l’hydrogène 
forme l’ammoniaque ou alcali volatil ; avec l’oxigéne , l’acide 
nitrique, que nous examinerons ailleurs. 

FAMILLE DES CHLORIDES. 

DU CHLORE. 

Corps gazeux découvert en 1774 par Schécle, (jui lui donna 
le nom Ci'acido marin déphlogisUqué ; lors de la nouvelle no- 
menclature on lui imposa celui d’ocsclc Mturta/ijMe oxigéné, parce 
qu’on le regardait comme un composé d'acide muriatique et 
d’oxigène ; depuis MM. Thénard et Gay-Lussac, ayant reconnu 
que c’était un corps simple, l’ont nommé chlore, et M. Davy 
euchlorine. 

Le chlore est un gaz jaune verdâtre, saveur et odeur très fortes 
nui j/encris; bien sec, son poids spéciüqiie est de '2,4216; liquéfié, 
il paraît être égal à 1,33. 11 est électro-positif, inaltérable par la 
plus forte chaleur, détruit les couleurs végétales, même celle de 
l’indigo , éteint les corps en combustion , et donne à leur flamme, 
avant de disparaître, une coiileiirpâlc qui devient rougeâtre; l’eau 
en dissout une fois et demie son volume ; cette solution cristallise 
à 2 ou 3 0 en lames d’un jaune doré; le chlore gazeux, contenant 

un peu d’eau ,est également susceptible de cristalliser à quelques 
degrés — 0. Le chlore sec décompose à une haute température la 
plupart des oxides métalliques avec lesquels il forme des chlo- 
rures et l’oxigène se dégage. Il se combine aussi avec l’azote , 
l’iode, le phosphore , le soufre, le sélénium , et tous les métaux, 

CHLORURES. 


Il est permis d’élever (quelques doutes sur la composition des 
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chlorures, puisque l’on voit qu’en évaporant à siccité nn hydro- 
chlorate, et calcinant le résidu, il se forme de l'eau et un chlorure, 
et qu’il suffit de dissoudre dans l’eau quelques chlorures solides 
pour les convertir en hydro-chlorates , et vice versa. Cette théo- 
rie n’est pas à l’abri de toute objection. IVous n'entrons point 
ici dans d'autres détails ; ils seraient étrangers à la nature de cet 
ouvrage ; nous renvoyons à ceux de ebimie. 

aspicE. 

'chlorure D’ARGENT. 

Lune tt argent, argent corné, argent muriiité. 

Ce composé est assez mou pour se couper comme de la cire ; 
quand on le frotte sur une laine de fer ou de cuivre trempé dans 
l’eau il y dépose de l'nrgcnt ; sa couleur varie du grisâtre au 
jaunâtre et au verdâtre ; éclat très vif, cristaux en cubes; mais 
il est le plus souvent en masses irrégulières et mamelonnées , fu- 
sible, volatil ; poids spécifique', 4,74. 

Composition ; Chlore 25 

Argent 75 

Il est uni quelquefois au fer, à l’alumine , à la chaux , etc. Ce 
minéral , sous forme de couches noirâtres , couvre certaines 
mines d’argent natif du Pérou; il est aussi disséminé quelquefois 
dans des terrains, etc. 


Varié tes. 


Cristallisé , en petits cubes réguliers (très rare). 
— Compacte, recouvrant d’autres niinérais. 


n° ESPicE. 

PROTO-CULORURE DE MERCURE. 
Mercure muriafé , calomel. 


Blanc, fragile, presque insipide, volatil, cristaux en prismes 

14. 
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à bases carrées , dont la hauteur et le côté sont comme les 
nombres 64 et 53; poids spécifique, 7,175; déposant du mer- 
cure coulant quand on le frotte sur une lame de cuivre plongée 
dans l’eau , presque insoluble dans ce liquide. 

Composition ; Chlore 15 

Mercure 85 

100 

Variétés en petits cristaux pyramidés, — mamelonné ou fi- 
breux. 


III< ESPACE. 

CHLORURE DE SODIUM. 


Sel marin , sel gemme, soude muriatée. 


Ce sel est un des corps les plus répandus de la nature ; à l’état 
solide il porte le nom de sel gemme. On en trouve des mines 
en Pologne dont la longueur est de plus de 200 lieues , et la 
largeur, sur certains points, de 40; la Hongrie, la Transylvanie, 
l’Allemagne, le Tyrol , l’Angletene , l’Espagne, la Russie, en 
offrent également; la Suisse n’en possède qu’une à Bex ; l’Italie, 
la Suède, la Norwege en sont dépourvues; mais en revanche on 
en trouve de très riches en Asie , en Amérique , et surtout en 
Afrifjuc. On n’en connaissait point encore en France , lorsqu’on 
en a découvert une très abondante près de Vie. 

Les grandes mines de ce sel ne se rencontrent pas dans tous les 
terrains, quelques-unes se trouvent entre les couches moyennes 
des intermédiaires ; le pins grand nombre sont situées vers la base 
des secondaires, à peu de distance des grandes houillières. C’est le 
plus souvent au milieu d'immenses lits d’argile qu’existent les 
couches de sel gemme qu’accompagne presque toujours le sul- 
fate de chaux, anhydre dans les plus anciennes mines, et hy- 
draté dans celles qui le sont moins. 

Les mines de sel gemme ne se trouvent pas à d’égales profon- 
deurs ; en général elles sont situées au pied de hautes chaînes de 
montagnes. Cependant, en Afrique elles sont à la surface de la 
terre; celles des Cordillères, en Amérique, de Narbonne, de la 
Savoie, sont situées à de grandes hauteurs, tandis que celles 
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de Pologne sont à plus de 300 rnètres de profondeur, c'est-à-dire 
à environ 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. 

Le sel gemme est presque toujours transparent ; il est blanc , 
et souvent coloré en rouge, en brun, en jaune, en gris, en violet 
et en vert ; ces couleurs sont dues aux oxides des fer et de man- 
ganèse ; il a une saveur salée, il décrépite sur le feu, est très 
soluble dans l’eau , et passe alors à l’état d’hydro-chlorate ; sys- 
tème cristallin cubique; clivage en cube; poids spécifique, 2, 12. 

Composition : Chlore 60 

Sodium 40 

Variétés. 

— Cristallisé en cubes réguliers ou tronqués sur les angles so- 
lides, ou modifiés par deux facettes sur les bords. Compacte, vi- 
treux et clivable. — Lamellaire. — Granulaire. — Fibreux. — 
Æn trémie, etc . 

ive ESPècB. 

CHLORURE DE POTASSIUM. 

Ce sel a été rencontré d’abord par M. Wollaston , bientôt après 
par M. Vogel, dans plusieurs sels gemmes, dont il partageait les 
propriétés physiques. 

COMBÜSTIDES SOLIDES. 

FAMILLE DES SLLFÜRIDES. 


Solides , liquides ou bien gazeux, seuls ou en combinaison 
chimique ; c’est une des familles les plus nombreuses. 

PEEHIEH GEISHE, 

SEDLB BjPkCB. 

SOUFRE. 

Connu dès la plus haute antiquité , il existe dans la nature, 
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uni à une foule de substances qui en altèrent la pureté ; on le 
trouve plus rarement sous forme de très beaux cristaux octaè- 
dres à base rhombe (réductibles en prisme rhomboïdal), d’une 
belle couleur citrine et d’une belle transparence. Le soufre existe 
aussi dans les dépôtsformés par quelques eaux sulfureuses, ainsi 
qu’en couebes dans l’intérieur de la terre. On le rencontre rare- 
ment dans les terrains primitifs , plus souvent dans les secon- 
daires , tantôt uni à la marne , comme celui de Conilla en 
Espagne ; à de la marne et du carbonate de chaux, tel que celui 
de Bex en Suisse; à de l’argilc , ainsi que celui des environs de 
Lemberg , au cercle de 5<ifn6o , en Silésie, à l’île de Saba; au 
sulfate de strontiane , comme celui de Val di Noto et Maizara , 
en Sicile; enfin dans quelques terrains tertiaires, tel que celui 
que M. Julia de Fontcnelle a découvert aux environs de Nar- 
bonne. 

Le soufre natif est solide, d’une belle couleur jaune ou verdâ- 
tre , brûlant avec une flamme bleue, suffocante, très cassant, 
insipide, légèrement odorant par le frottement, et développant 
l’électricité résineuse, très réfringent ; poids spécifique, 19,907. 

Composition ; Corps simple. 


Variétés. 


Àciculaire. — Bitumineux. Couleur brune, plus ou moins 
forte. — Brunâtre. — Compacte. — Dendritique. — Grantt- 
laire. — Gris — Mamelonné. — Jaune plus ou moins foncé. — 
Pulvérulent. — Terreux. — Verdâtre. 


DEUXIÈME G£.\RE. iMONOSüLFÜRES ou 

SULFURES SIMPLES. 


Corps composés de soufre et d’une substance métallique ; 
presque tous donnent du soufre par la calcination ; les acides 
nitriques ou hydro-chloro-nitriqiies en dégagent du gaz nitreux, 
avec production d’acide sulfurique; ces sulfures ont presque tous 
un éclat métallique, et sont formés de 1 atome de base sur 1, 2, 
3, 4 de soufre. 
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ESPECE.' 

SULFURE D’ARGENT. 

A. Mine (f argent vitreuse. 

On trouve ce sulfure dans les mines d’argent d’Allemagne et 
de Uongrie ; il est en masses et quelquefois dendritique, flliforme, 
mamelonné ou cristallisé en cubes, en octaèdres, ou en dodé- 
caèdres rhomboidaux dont les angles et les bords sont tronqués 
de diverses manières. Ce minérai est d’un gris de plomb tirant 
sur le noir, éclat métalloïde, souvent terni à la surface, cassure 
inégale à petits grains, flexible et malléable , se laissant entamer 
par le couteau comme le plomb : poids spécifique défi, 215 à 6,9. 

Composition : terme moyen de MM. Sage, Haiiy et Klaprotli. 
Argent 84,5 

Soufre 15,6 

100,0 


ne ESPÈCE. 


SULFURE D’ANTIMOINE. 

C’est la mine d’antimoine la plus commune. La nature nous 
l’ofifre en abondance sur un grand nombre de points ; en France, 
une des plus riches est celle que M. Julia de Fontenelle a décou- 
verte à Cascastel. Le sulfure d'antimoine gris est en masse, dis- 
séminé ou cristallisé ; il a un aspect métalloïde ; son système 
cristallin est un prisme rbomboïdal de 91“ 1/2 et 88“ 1/2. On eu 
trouve des variétés dont les cristaux sont des prismes quadran- 
gulaires un peu comprimés, à pans à-peu-près rectangles, ter- 
minés par de petites pyramides tétraèdres ; poids spécifique, 4,3. 

Composition : terme moyen de Bergmann et Ju:ia de Fonte- 
nelle. 

Antimoine 74,4 

Soufre 25,6 

100,0 
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Variétés. 


— Gris compacte. Couleur gris de plomb faible , éclat mé- 
tallique à l’intérieur, souvent terne à la surface, cassure inégale à 
grains fins, un peu tachant ; poids spécifique 4,368. 

On le trouve en masse ou disséminé, et quelquefois en petites 
concrétions distinctes et grenues. 

— Gris lamellaire. Se trouve en masse ou disséminé , en con- 
crétions distinctes, grenues, à grains gros ou petits, et le plus 
souvent allongés. Couleur du précédent, éclat métallique , ten- 
dre, cassure lamelleiise , qui passe parfois à la rayonnée à larges 
rayons , clivage simple ; poids spéci&que, 4,368. C’est une des 
variétés les plus rares. 

— Gris rayonné. En masse ou disséminé, et en concrétions 
minces, quelquefois grenues et allongées, ou bien en cristaux 
tétraèdres ou hexaèdres striés sur leur longueur, ordinairement 
très éclatans. La couleur de ce sulfure est le gris de plomb clair „ 
et son poids spéci&que de 4, 2 à 4,5. 

Composition, suivant Bergmann : 

Antimoine 74 

Soufre 26 

— En plumes. En masse , mais ordinairement en cristaux ca- 
pillaires très petits, couleur tirant sur le gris d’acier, éclat mé- 
tallique, cassure à fibres très déliées et entrelacées, très tendre; 
poids spécifique 4. 

— Noire. Couleur de fer, éclat métallique , tendre, facile à se 
diviser, cassure conchoïde, cristaux en tables rectangulaires té- 
traèdres à bords tronqués. 

— Cylindroïque, aciculaire, etc. 


III‘ ESPÈCE. 

A. SULFURE ROUGE D’ ARSENIC. 


Réalgar. 

On trouve ce minérai le plus souvent dans des filons métalliques, 
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dans certains produits volcaniques , quelquefois disséminé dans 
des roches, etc. Ses principaux gisemens sont en Allemagne , en 
Hongrie , en Sicile , en Transylvanie , en Bohême , en Saxe, à la 
Chine, au Japon, etc., etc. Ce minérai est d’un rouge orangé , 
éclat tenant le milieu entre le nacré et celui du diamant , idio- 
élcctrique , acquérant l’électricilé résineuse par le frottement , 
insipide , vénéneux , cristaux dérivant d’un prisme rhomboïdal 
oblique, plus fusible que l’arsénic et que l’orpiment, brûlant avec 
une flamme bleuâtre, et répandant une odeur alliacée; poids spé- 
cifique 3,3. 

Composition de minérai cristallisé, d’après M. Laugier : 

Arsénic 100 

Soufre 43,74 

B. SULFURE JAUNE D’ ARSÉNIC. 

Orpiment. 

Ce sulfure n’est pas aussi abondant que le précédent; on le 
trouve dans la Hongrie, en Géorgie, en Valachie , dans la Turquie 
asiatique, en Transylvanie, tantôt dans l'intérieur des filons, et 
tantôt en petites masses dans des gangues argileuses, ou bien dans 
des productions de nature volcanique. Ce minérai est d’un jaune 
d’or ordinairement nacré , le plus souvent en masses formées par 
des lames tendres, flexibles et demi-transparentes, faciles à séparer. 
Il se présente aussi en cristaux prismatiques rhomboïdaux obliques; 
il est inodore , insipide , vénéneux ; cassure lamelleuse à lames 
courbes, plus fusible que l’arsénic , se comportant au feu comme 
le préeédent et acquérant la même électricité ; poids spécifique 
de 3,048 à 3,521. 

Composition , d’après H. Laugier : 

Arsénic 100 

Soufre 61,65 


IT« EEPÈCB. 

SULFURE DE BISMUTH. 

Ce minéral se rencontre rarement dans la nature; on le trouve 
principalement en Bohême, en Saxe, en Suède, etc., en masses et 
quelquefois en aiguilles, jamais seul en filons , mais dans ceux de 
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quelques autres métaux, surtout dans ceux d’argent et dans quel' 
(]ues mines d’etain et de cuivre de Cornouailles, etc. 

Couleur gris de plomb clair et quelquefois jaunâtre, éclat mé- 
tallique , cassant; cassure lamellouse et parfois rayonnée, tachant, 
et d’un poids spécifique de 6,131 à 6,467. 

Composition , suivant Lagcrhielm : 

Bismuth 100 

Soufre 22,52 


yariétés. 

Sulfure de bismuth aciculaire. Cristaux en aiguilles rhomboi- 
dales dans des gangues quartzeuses. 

V« BSPÈCB. 

PROTO-SULFURE DE CUIVRE. 

On le trouve en divers lieux, principalement en Sibérie , où il 
est en masses considérables. Il accompagne aussi le cuivre pyri- 
teiix, dans la composition duquel ilentro pour environ la moitié. 
11 est en cristaux dans celui de Cornouailles; il fait partie de quel- 
ques schistes cuivreux , tels que ceux de Mansfeld. 

Ce minéral est d’une couleur gris d’acier , compacte , fragile, 
plus fusible que le cuivre, indécomposable par le calorique ; cris- 
taux en prismes hexaèdres réguliers diversement modiHés; poids 
spéciGquc do 4,8 à 5,4. 

Composition , d’après Berzélius : 

Cuivre 100 

Soufre 24,42 

Variétés. 


Cristallisation en prismes hexaèdres terminés par des facettes 
annulaires. En dodécaèdres bi-pyramidaux réguliers ou à som- 
mets tronqués. -- Compacte., mevielonné , en forme ^ épis ^ etc. 

Vl° ESPÈCE. 

SULFURE DE MA^’GA?iÈSE. 

Ne ,se trouve à l’état natif qu’m petites quantités avec le tellure 


Digiiized by Google 


. ( ‘ 65 ) 

et le carbonate de manganèse. On le rencontre en Transylvanie , 
faisantaccidentellement partie des filons argentifères et aurifères ; 
couleur noire, pulvérulent , sans éclat, plus fusible que le man- 
ganèse. 

Composition : Manganèse 100 

Soufre 56,32 


VU" ESFBCB. 

• SULFURE DE MERCURE. 

Cinabre. 

Les gisemens principaux de ce minerai sont au pied des terrains 
secondaires, dans les grés houiller et rouge, ou dans les calcaires 
dont ils sont recouverts ; de ce nombre sont les minérais d’Alma- 
den en Espagne, du duché des Deux-Ponts, d’Idria en Carniole et 
du Mexique, etc. Dans la Hongrie, il existe à Sylana, dans les ter- 
rains primitifs ; en France, un n’en a encore trouvé de traces qu’à 
Menildot. C’est de la Chine que nous sont apportés les plus beaux 
cristaux de ce sulfure; ils forment des prismes hexaèdres réguliers, 
tandis que ceux d’Europe sont des combinaisons rhomboèdres. 

Le cinabre est rouge ou brun ; sa poudre est d’un très beau 
rouge, volatil et se condensant en petites aiguilles; il est inatta- 
quable par les acides, si ce n'est ï’hydro-chloro-nitrique ; poids 
spécifique , 7. 

Composition : Mercure 100 

Soufre 15,88 


Vuriéléh. 


Fibreux. — A fibres divergentes. — Compacte. — Granulaire. 
— Mamelonné. — Terreux. — Tosiacé. — Dans cct état il est le 
plus souvent bitumineux. 


V1II‘ ESPÈCE. 

SULFURE DE MOLYBDÈNE. 


Appartient aux terrains primitifs; il y existe en filons, en amas, 

15 
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parmi le gneiss, le granit et le micaschiste; il fait partie aussi de 
quelques minérais, surtout de ceux d’étain. On le trouve dans 
toutes les contrées primitives de l’Europe, mais en petites quantités. 

Ce sulfure ressemble à la plombagine, il tache le papier comme 
ce carbure, avec cette différence que les traits que laisse la plom- 
bagine sur la porcelaine sont gris , et que ceux qu’il y trace sont 
verdâtres. Il est en paillettes disséminées dans les roches , et quel- 
quefois , mais rarement , en prismes hexaèdres réguliers ou modi- 
6és ; poids spécifique de 4,5 à 4,74. 

Composition , d’après Bucholz : 

Molybdène 60 

Soufre , 40 

Variétés. 

— En rognons ou couches, à structurefeuilletéeou lamellaire. 


IX* EsràcB. 

SULFURE DE NICKEL. 

Couleur d’un vert tirant sur le jaune, métalloïde, cristallisant 
en aiguilles déliées qui forment de petites houppes ; sa solution 
prend une couleur violâtre par l’ammoniaque , et donne , par la 
potasse , un précipité d’un vert clair. 

Composition ; Nickel 65 

Soufre 35 


Variétés. 

Sulfure de Nickel capillaire , ou pyrite capillaire de haarkies. 


X* ESPiCE. 

BI-SULFURE DE FER. 

Pyrite martiale. 

C’est ce minéral, l’un des plus répandus, que le vulgaire prend 
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pour de l'or natif; il accompagne le plus grand nombre des mines, 
même plusieurs de celles de bouille. Ses formes cristallines sont 
le cube, le dodécaèdre pentagonal, l’icosaèdre, l’octaèdre et leurs 
divers composés. Sa couleur est le jaune d’or ; son éclat est métal- 
lique ; il n’est point attirable à l’aimant , fait feu au briquet , est 
inodore et insipide ; il abandonne, par la chaleur , 22 de soufre , 
et se fond ; poids spéci&que de 4,1 à 4,74. 

Composition : Fer 100 

Soufre 118,62 


l'e SOVS-ESrèCE. 

QUADRI-SULFÜRE CUBIQUE. 


Couleur d'or , faisant également feu au briquet , cristaux cubi- 
ques; poids spécifique de 4,6 à 4,8. Ce minéral contient un peu 
de réalgar. 


Variétés. 


Pyrite globuleuse, en morceaux arrondis avec des cristaux bien 
marqués à la surface. — Dendritique.— Mamelonnée. — Compacte. 

— Argentifère. — Aurifère. — Cuprifère. — Bacillaire et 
fibreuse ; ses fibres sont droites et divergentes. Pseudomorphique. 

— Conchyloîde. L’ammonite est sa forme la plus ordinaire. — 
Sélénifère , etc. 


ne SODS-ESPèCE. 

QÜADRI-SULFURE PRISMATIQUE. 

Minéral d’un jaune livide ou verdâtre, qui, par son exposition 
à l’air , se décompose bientôt; ses cristaux dérivent d’un prisme 
rhombùïdal droit de 106° 2’, et 73® 68’. Poids spécifique, 4,75. 

Variétés. 

— En prismes rhomboïdaux réguliers à sommets à deux faces , 
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ou bien en octaèdres surbaissés à base rectangulaire ou rhomboï~ 
dale. — Conchylotde. — Maclé. — Mamelonné. — l^eudomor- 
phique. — Stalactique , etc. 


nie SOCS-BSPici. 

SULFURE DE FER MAGNÉTIQUE. 


Couleur tirant sur le bronze, poudre d’un gris noirâtre, magné- 
ticpie, faisant feu au briquet, très fusible, cristaux en prismes 
hexaèdres réguliers. Poids spécifique , 4,52. 

Composition : d'après M. Thénard, elle contient sur 
Fer 100,00 

Soufre , tantôt 67,78 ou 79,08 


179,08 

( 


M. Beudant indique les proportions données par M. Hatchett , 
'qui sont de Fer 63 

Soufre 37 


100 


Cette analyse se rapporte avec la composition du sulfure de fer 
de Proust. M. Ilatchett pense que , dans la pyrite magnétique , 
tout le fer n’est pas à l’état métallique et qu’il contient d’oxigène 
environ 0,077 de son poids. 

« 


Variétés, 


— En prismes hexaèdres avec facettes annulaires (rare). — Com- 
pacte. — Lamellaire , etc. 

M. Hatchett s’est beaucoup occupé de l’analyse des pyrites; 
nous allons présenter, dans le tableau suivant, les résultats qu’il a 
obtenus. 
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PYRITES. 

POIDS 

PARTIES CONSTITUANTES, j 

SPÉCIFIQUES. 

ER. 

son FEE. 

. 

TOTÂl. 

En dodécaèdres. 

cubes striés. 
— cubes lisses. 
Radiées. 

Plus petites. 

4.830 

» 

4.831 
4,698 
4,775 

47,85 

47,50 

47,30 

46,40 

45,66 

52,15 

52,50 

52,70 

53,60 

54,34 

100 

100 

100 

100 

100 


L’on voit, parce tableau , 1® que les pyrites en cristaux réjîii- 
liers sont celles qui contiennent le moins de soufre ; 2° que les 
striées en ont le plus ; 3* que la plus grande dilFérence est 
de 0,021. 


XI* ESPÈCE. 


PROTO-SÜLFÜRE DE PLOMB. 


Galène, alquifoux. 

Se trouve en masses considérables dans les terrains primitifs, 
intermédiaires ou secondaires, il se rencontre aussi en filons; on en 
trouve un grand nombre de mines. Les principales en exploita- 
tion sont en Angleterre , en Carinthie, en Savoie, etc. En France-, 
on en rencontre beaucoup , quoiqu’il n’il en ait guère que 
deux qui soient exploitées, en Bretagne et dans la Lozère. 

Le proto-sulfure de plomb est d’un gris noirâtre , éclat métalli- 
que plus brillant que celui de son métal, aigre, clivable parallèle- 
ment aux faces du cube ; poids spécifique , 7,58. 

Composition ; Plomb 87 

Soufre 13 

100 

15. 
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Variétés. 


En cubes, en octaèdres et tous leurs dérivés, rarement cepen- 
dant en dodécaèdre rhomboïdal. — Lamellaire , à grandes ou pe- 
tites facettes. — Compacte. — Terreux. — Stalactitique (rare). 
— Pseudomorphique. — Globuleux, petites masses arrondies avec 
des cristaux à la surface, etc. 

Les variétés en cristaux sont presque pures; les autres sont 
unies à d’autres sulfures. 


Xlle ESPÈCE. 

SÜLFÜRE DE ZINC. 


Blende. 


Le sulfure de zinc est le plus répandu des minérais de ce métal; 
il se trouve dans les terrains secondaires et de transition ; outre les 
mines qui existent à l’étranger , la France nous en offre dans les 
départemens de V Isère, du P as de Calais, des Hautes-Pyrénées , 
du Finistère, etc. Elles accompagnent presque toujours le sulfure 
de plomb. 

Les blendes sont souvent transparentes et quelquefois opaques; 
leur couleur varie entre le Jaune presque pur, tirant sur le verdâ- 
tre, le jaune ocracé, le rougeâtre, le brun noir, etc. M. Berthollet 
attribue ces variétés de couleur à des corps étrangers et à un 
mode particulier d’aggrégation ; elles sont phosphorescentes par le 
frottement ; leur structure est le plus souvent lamellaire, fibreuse, 
à fibres divergentes, et quelquefois en cubes et en octaèdres plus 
on moins modifiés. Poids spécifique , 4,16. 

Composition : Zinc 100,00 

Soufre 49,88 


149,88 

Les diverses blendes contiennent plus ou moins de fer non 
oxidé. n. Thénard en donne 0,12 ; quelques-unes sont unies à un 
peu de cadmium, probablement à l’état de sulfure. 
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Variétés. 


Mamélonnée. — Globuleuse. — Grenue. — Testacée, etc. 
TBOISIËXE GERBE. 

SULFURES MULTIPLES. 


l'e espèce. 


SULFURE D’ANTIMOINE ET D’ARGENT. 


Argent rouge. 


Couleur rouge, non métalloïde; exposé à l’action du calorique, 
il se volatilise du soufre et de l’antimoine. Le résidu est un bou- 
ton d’argent; cristaux affectant diverses formes , les principales 
sont le prisme à six faces, régulier, ou à sommet rhomboédrique, 
le dodécaèdre bi-pyramidal à triangles scalènesuu isocèles. Poids 
spécifique de 5 à 6. 

Composition ; 

Sulfure d’antimoine ^ Soufre 18 


32 

d’argent 68 


{ 


Argent 

Antimoine 


59 

23 


Variétés. 


Batriotde. — Compacte. — Granulaire. 


11° ESPÈCE. 

SULFURE D’ANTIMOINE ET CUIVRE. 

Métalloïde, couleur grise ; solution colorée en bleu par l’ammo- 
niaque, et déposant du cuivre sur les lames de fer. 
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Composition : 

_ . J, . KO f Soufre 24 

Tri-sulfure d antimoine 53 J 38 

Sulfure de cuivre 47 ^ 38 


III*’ ESPÈCE. 

SÜLFÜRE D’ANTIMOINE , DE CUIVRE. 
BournonUe. 


Minéral rare , qu’on a trouvé, pour la première fois, dans les 
Cornouailles, et qui avait peu fixé l'attention des naturalistes 
jusqu’en 1804, époque à laquelle MM. Bournon et Hatcliett le dé- 
crivirent et l’analysèrent. Ce poly-sulfure est gris de plomb , ti- 
rant sur le noir, cristallisé tantôt en prismes rectangulaires 
simples, ou modifiés sur ses arêtes; en octaèdres rectangulaires 
plus ou moins variés. Ces cristaux sont gros et éclatans, à cassure 
inégale et à gros grains ; il raie le spath calcaire, tache le papier, 
moins cependant que le plomb ; projeté en poudre sur du fer 
rouge , il produit une lueur phosphorique inodore d’un blanc 
bleuâtre. Poids spécifique, 6,775. 

Compositiou ; 

Tri-sulfure d’antimoine 36 
Bi-siilfiire de plomb 48 

Sulfure de cuivre 16 

Variétés. 

Bacillaire. — Compacte , etc. 


/ Soufre 

19 

j Antimoine 

26 

j Plomb 

42 

! Cuivre 

13 


■ Vu ESPÈCE. 

SULFURE D’ ARSENIC ET ARGENT. 
Sprodglanzerz. 


Minéral d’un gris noirâtre , semi-métalloïde , répandant une 
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odeur alliacée très forte lorsqu'on l’expose ù une température très 
élevée: le résidu est un bouton d’argent. Poids spécifique , 7. 
Composition : peu étudiée. 


Variétés. 


Cristallisé , en prismes hexaèdres réguliers ou bien è sommets 
pyramidaux. — Compacte. — Granulaire. — Lamellaire , etc.' 


V® ESPÈCE. 

SULFURE D’ARSÉiMC ET COBALT. 


Cobalt gris. 


Ce minérai est métalloïde , d’une couleur d’acier très brillante^ 
clivage en cubes ; cristallisé en dodécaèdres à cinq angles, en cu- 
bes dodécaèdres , icosaèdres, etc. Poids spécifique, 6,45, 
Composition : 


Quadri-sulfure de cobalt 37 f Soufre 

Bi-arséniure de cobalt 63 i 

l Cobalt 


20 

45 

35 


100 


100 


Variétés. 


Compacte. — Lamellaire. 


vie ESPÈCE. 

SULFURE D’ ARSENIC ET FER. 


Mispikel. 

Métalloïde , couleur parfois jaunâtre et le plus souvent d’un 
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blanc d’argent ; cristaux variés , mais ordinairement en prismes 
rhoroboïdaux , en octaèdres et en prismes à sommets dièdres. 
Poids spécifique, 5,6 ; solution donnant un précipité bleu par les 
hydro-cyanates de potasse ou de soude. 

Composition : 

Quadri-sulfure de fer 37 

Bi-arséniure de fer 63 


100 100 




Soufre 

Arsénic 

Fer 


20 

46 

34 


viiexsritcE. 


SÜLFÜRE D’ ARSÉNIC ET NICKEL. 


Métalloïde, couleur analogue à celle de l’étain ; exposé à l’ac- 
tion du calorique dans un vase fermé , il se sublime de sulfure 
d’arsénic. Poids spéciSque , 6, 12. 

Composition .- 

Quadri-sulfure de nickel 37 ( Soufre 19 

Bi-arseniure de nickel bo i j 


100 


100 


Presque toujours ce minéral contient du fer uni probablement 
au soufre. 


V1I|B ESVàCE. 


SULFURE DE BISMUTH ET PLOMB 


WismutA nadelers. 


Couleur gris d’acier, cristaux en aiguille entourée d’une gan- 
gue de nature quartzeuse. Poids spéc^que , 6,12. 
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Composition , suivant le docteur John : 


Soufre 

11,68 

Bismuth 

43,20 

Plomh 

24,32 

Cuivre 

12,10 

Nickel 

1,58 

Tellure 

1,22 


94,00 


IXe XSPÈCE. 


SULFURE DE BISMUTH, PLOMB ET ARGEBT. 
Wismuth Bleierz. 


Gris de plomb, rudimens de cristallisation informes ; elle ap- 
partient plutôt au sulfure de plomb. 

Composition, d’après Klaproth ; 


Soufre 

16,30 

Bismuth 

27,00 

Plomb 

33,00 

Argent 

15,00 

Fer 

4,30 

Cuivre 

0,90 


96,50 


X” ESPBCB. 

SULFURE DE CUITRE ET ARGENT. 

Compacte et amorphe, métalloïde, couleur de l’acier très bril- 
lante et très fusible. 

Composition : 

Sulfure de cuivre 39 ( Soufre 

Bi'sulfuie d’argent 61 | Argen* 

100 


16 

31 

53 


l(X) 
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Ce sulfure devrait plutôt appartenir au sulfure d’argent. 

xi‘ BsrkcB. 


SULFURE DE CUIVRE ET BISMUTH. 


Métalloïde , gris jaunâtre , cristaux en aiguilles réunies en 


groupes. 

Composition d’après Klaproth : 
Soufre 
Cuivre 
Bismuth 


12,58 

34,96 

47,24 


94,48 


Xlle BSPXCE. 


SULFURE DE CUIVRE ET ÉTAIN. 

Métalloïde , gris jaunâtre. Poids spéciüque , de 4,35 à 4,78. 

Composition, d’après Klaproth : 


Bi-sulfnre de cuivre 
Bi-sulfure d’étain 


39 

61 

100 


{ 


Soufre 

Cuivre 

Etain 


26 

26 

48 

100 


xlll': ESpiCE. 


SULFURE DE CUIVRE ET FER. 


Cuitre pyriieux , pyrite cuivreute. 


Métalloïde, brome jaunâtre ; l’ammoniaque et les hydro-cia- 
nates produiseut un précipité bleu dans ses solutions. Ce minéral 
cristallise en octaèdres, en tétraèdres irréguliers simples ou mo- 
diRés diversement , etc. Poids spécifique , d,5a4,5. 
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omposUion, suivant M. Rose ; 


Ri-sulfure de cuivre 
Bi-sulfiire de fer 



Soufre 

35 

Cuivre 

35 

Fer 

30 


Variétés. 


Compacte. — Jaune de bronze. — Verdâtre. — Mamelonné. 
— Stalacti tique. — Panaché. — ( Duntkupfererz), en cubes ou 
en octaèdres réguliers. M. Beudant pense que cette variété peut 
constituer une espèce à part. 


Xive XSPÈCB. 


Sulfure de cuivre gris. 

Nous comprenons sous ce nom trois variétés qui ont pour ca- 
ractères généraux d’être métalloïdes , d’une couleur semblable à 
celle de l’acier , plus ou moins foncé, tant à l’extérieur que dans 
la cassure, lorsqu’elle est récente. 


A. CUIVRE GRIS ARSENIFERE. 


Tennantite. 


Sa couleur varie du gris de plomb à celle du fer ; se trouve en 
messe, mais le plus souvent en cubes, en octaèdres, et surtout en 
dodécaèdres rhomboïdaux ; il est très éclatant et parfois mat; cli- 
vage en dodécaèdres, râclure gris-rougeâtre , cassant , donnant au 
cbahimcau une flamme bleue, suivie d’une odeur d’ail, et laissant 
un résidu attirable à l’aimant. Poids spécifique , 4,375. 


Soufre 

28,74 

Cuivre 

45,32 

Arsénic 

11,84 

Fer 

9,26 

Silice 

5 


100,16 


16 
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B. CUIVRE GRIS ANTIMOISIFÈRE. 

Mine de cuivre noir. 

On rencontre ce minéral à la surface et dans lescreTassesdesau' 
très mines de cuivre , surtout dans les fentes des sulfures. Sa cou- 
leur est entre le noir bleuâtre et le noir brunâtre; il est friable, 
souvent pulvérulent, un peu tachant. 

Composition, d’après Klaprotb : 


Soufre 28 

Cuivre 37,75 

Antimoine 22 

Zinc 5 

Fer 3,26 

Argent 0,25 


96,25 

C. CUIVRE GRIS ANTIMOWFÈRE ET PLOMBIFÈRE. 


Falhelz. 

En masse ou diséminé , qtielquefois aussi cristallisé en tétraè- 
dres réguliers, ayant le plus souvent ses angles ou ses bords, même 
les lins et les autres, tronqués ou en biseaux. Couleur gris d’acier, 
poussière noirâtre avec une teinte rouge, éclat métallique, cassure 
presque conchoïde. Poids spéciüque, 4,864. 

Composition , d’après Klaprotb : 

Soufre 13,i50 

Cuivre 16,25 

Plomb 34,50 

Antimoine 16 
Fer 13,75 

Argent 2,26 

96,25 
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XV« ESPÎCK. 

SULFURE DE PLOMB ET ARGENT. 


Lichtc^ Weissgultigert. 


Substance métalloïde , couleur gris de plomb. Poids spécifi 
que , 5,32. 

Composition , d’après Rlaproth ; 

Soufre 12,25 

Plomb 48,06 

Argent 20,40 

Antimoine 7,88 
Fer 2,25 


90,84 

XVI* ESPÈCE. 

SULFURE DE PLOMB ET D'ANTIMOINE. 


Dunkles Weiasgulligerz. 


Substance également métalloïde , et gris de plomb . 
Composition, d’après le même chimiste : 

Soufre 22 

Plomb 41 

Antimoine 21,50 
Argent 9,25 

Fer 1,75 

95,50 

QUATBIÈMB GERBE. OXISULFÜRES. 

Ces combinaisons diffèrent des précédentes en ce que le métal , 
en tout ou en partie , est à l’état d’oxide. 
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SEÜLB ESPàCE. 


OXI-SULFURE D’AlNTIMOI?iE. 


Antimoine rouge. 


Ce minéral se trouve à Braunsdorf, en Saxe, à Kremnitz, en 
Hongrie, en France, en Allemagne, etc. Il est le plus souvent en 
crisraux capillaires, groupés en faisceaux, couleur rouge cerise, 
éclat de la nature de celui du diamant , cassure fibreuse , opaque, 
tendre, peu cassant. 

Composition , d’après Klaproth : 


Soufre 
Oxide d’antimoine 
Perte 


^^'HTri-oxi 

'J'^rTri-sulf 


sulfure d’antim. 
i-sulfurc d’antimoine. 


100 


30 

70 


100 


FAMILLE DES SELENIDES. 


SÉLÉNIUM. 


La découverte du sélénium est due à Berzélius , qui le rencontra 
dans une espèce de pyrite de fahlun et dans l’eukaîrite. Ce chi- 
miste l’a classé parmi les métaux ; mais , comme il pense qu’en 
raison de scs diverses propriétés , on pourrait , avec autant de rai- 
son, l’admettre parmi les combustibles non métalliques, nous 
avons adopté ce parti à cause de quelques analogies avec le soufre. 

Le sélénium est très rare; il est inodore, insipide, cassant comme 
du verre, facile à réduire en poudre, très mauvais conducteur du 
calorique et du fluide électrique, fusible de 100 a 150“ , entrant 
en ébullition à une température un peu plus élevée , passant à 
l’état de vapeurs jaunâtres, et susceptible d’entrer en combinaison 
avec l’oxigène, l'hydrogène, le chlore et les métaux. Poids spéci- 
fique , 4,30. 

Composition : Corps simple. 
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SÉLÉMÜRES. 

i^EsricE. 

SÉLÉNIURE DE CUIVRE. 

Ce minéral a été trouvé par Berzélius, dans la pyrite de fahlun, 
dans les fissures d’un carbonate de chaux lamellaire , auquel il 
donne une couleur noire; il est métalloïde, sous forme dendriti- 
que, d’un blanc d’argent et ductile (rare). 

Composition : Sélénium 39 

Cuivre 61 


100 


11° ESPiCB. 

SÉLÉîinJRE DE CUIVRE ET D’ARGENT. 


Euhaïrite. 


Se trouve dans une ancienne mine de cuivre abandonnée à 
Skrickerum, en Smoland : métalloïde, couleur gris de plomb , 
ductile (rare et dans la même gangue que la précédente). 
Composition, d’après Berzélius ; 



< Sélénium 

26 

Séléniure de cuivre 41 

1 Argent 

38,93 

« 

' Cuivre 

23,05 

Bi'Séléniurc d’argent 59 

Subst. terreuses 

8,90 


L Perte 

3,12 

100 


100,00 


D’après sa composition , l’eukaïrite doit être considérée comme 
un séléniureef argent cuprifère. 

N, S. Les borures n’existant pas dans la nature , nous décrirons 
e bore en parlant de l’acide borique. 

16. 
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FAMILLE DES PHTORIDES. 


Corps dont l’acide sulfurique concentré dégage une vapeur blan • 
che qui corrode le verre, et qui est connue sous le nom d’acide 
fluorique (I). 


PHTORÜRES OU FLÜATES. 


Les phtorures sont regardés, par bien des auteurs, comme des 
iluates ou phtorates , parce que ce qu’on nomme acide fluorique 
ou phtorique n’est connu que par ses propriétés, et non par sa 
composition. Ces sels ont été découverts par Sebéele, en 1771. 


PREMIER GENRE. 


Minéraisqui, par leur fusion avec la potasse ou la soude, ne 
donnent point, ou du moins fort peu de silice. 


I'° ESPKCE. 

PUTORURE DE CALCIUM. 

Spath fluor ,fluate de chaux , chaux fluatée. 


Ce sel existe abondamment dans la nature , le plus souvent cris- 
talliséen cubes dont les angles ou les bords sont quelquefois tron* 
qués; cette forme cristalline varie; elle est aussi en octaèdres, en 


(1) Nous ne donnons point ici la description du phtore, parce 
qu’il n’est connu que dans son état de combinaison avec l’oxigène, 
et constituant l’ncide fluorique, qui n’a point encore été décom- 
posé. On ne sait donc rien de positif à ce sujet. Ne serait-ce point 
un hydracide? c’est une question, dit M. Thénard, qui n’a point 
encore été résolue. 
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dodécaèdresrhomboïdaux, en cristaux oblitérés spbéroïdaux, etc. 
La forme primitire est l’octaèdre réc^ulier. Ce fiuate est insipide , 
insoluble dans l’eau , inaltérable à l’air , blanc limpide et opaque,' 
ou \i\en bleu ^ jaune , rose , vert , violet , plus ou moins prononcés, 
phosphorescent par l’action du calorique, et d’un poids spécifi- 
que égal à 3,15. 

Composition : Phtore 48 

Calcium 52 

Variétés. 


Aluminifère, — Compacte. — Granulaire. — Lamellaire. — 
Quartiifère. — Terreux. — Testacé. — Pseudomorphique. — 
Stalactitiquc (très rare). 


ii^ fcsptrs. 

' PHTORIJRE DE CÉRIUM. 


Amorphe, couleur rougeâtre ou brunâtre, poids spécifique et 
composition peu connus. 11 en est de même du phtorure d’yttrium. 

Ille BSrtCB. 

PHTORURE DE SODIUM ET D’ALUMINIUM. 

Cryolite. 


Ce minéral , aussi curieux que rare, n’a encore été trouvé qu’à 
l’extrémité du bras de mer nommé Arhsut, à trente lieues de la 
colonie de Juliana Hope ; il est en masse, disséminé, et en con- 
crétions lamelleuses épaisses*, il est blanc ou jaune brunj son 
éclat tire sur le nacré; il est translucide, devient plus transpa- 
rent dans l’eau ; sa cassure est inégale, il fond à la chaleur d’une 
bougie, et est d’un poids spécifique égal à 2,95. 

Composition, selon M. Vauquelin : 

Phtore ou acide et eau 47 

Soude 32 

Alumine 21 
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oBcxiÈai GE!tBE. — SILI-PHTORURES. 


Ses caractères distinctifs sont de donner un résidu siliceux, si on 
les fond avec la potasse caustique. 

SECLK ESriCE. 

SlLl-PHTORURE D'ALUMINIUM. 

Topaze. 

La topaze forme une partie constituante essentielle d’une 
roche primitire particulière qui est un agrégat de topaze, de 
quartz^ et deschorl, et qui porte le nom de roche topaze. On la 
trouve , en gros cristaux et en masses roulées, dans l’Âber- 
deenshire; en liions en Angleterre; elle existe aussi eu cavités 
drusiques dans le granit, etc. Jameson divise les topazes en trois 
sous>espèces; nous allons suivre cette classification. 


i>e sons-ESricE. 


TOPAZE COMMUNE. 


t Couleurd’unjaune vineux, trèséclatant, transparente, à réfrac- 
tion double, plus dure que le quartz, cassure, en petit, conchoïde, 
en concrétions granulaires, disséminée et cristallisée en prismes 
tétraèdres diversement modifiés. Poids spécifique, de 3, 4 à 3, 6. 

Composition : Topaze du Brésil, — de Saxe, id. 

Alumine 58,38 57,45 59 

Silice 34,01 34,24 35 

Acide fluorique 7,79 7,75 5 


100,18 

Bcrzélius. 


99,54 99 

Klaproth. Id. 


n existe une grande différence dans les topazes , suivant les 
ocalités où elles gisent. Ainsi , une température très élevée fait 
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perdre à celles de Saie leur éclat et leur transparence , tandis 
que celles du Brésil se colorent en rouge rose, et à une tempé- 
rature encore plus forte, en bleu violet. Les topazes du Brésil , 
de Miicla , de Saie et de Sibérie développent plus l’action du 
calorique, l’électricité négative à une extrémité, et la positive à 
l’autre. Toutes les topazes sont électriques par le frottement, et 
conservent long-temps cette électricité. 


Variétés. 


Topaze blanche, bleue, rosâtre, jaune plus ou moins foncé, 
opaque , transparente. — Cylindrotde. — Laminaire , grenue, 
roulée, etc. 


Topazes du Brésil et de Saxe. 

Les topazes du Brésil offrent diverses nuances de couleurs qui 
constituent autant de variétés. Les principales sont le blanc, le 
jaune foncé, rougeâtre et verdâtre, le bleu, etc. 

A. Topaze incolore du Brésil. 


Les lapidaires la nomment goutte d’eau ,■ on l’extrait de 
Minas-Novas, au Brésil, à la Nouvelle-Hollande, en Sibérie, aux 
monts Durais, etc. Taillée et polie, elle a l’éclat et l’aspect du 
diamant. 

Les autres sont les topazes jaunes foncées du Brésil, la topaze 
orangée, topaze jonquille , la rouge pourpre, et \es violettes 
ou rubis du Brésil, la topaze bleu verdâtre, confondues avec le 
beril, les topazes brûlées, qui doivent leur couleur à l’action de 
la chaleur. 


B. Topazes de Saxe. 


£Mes sont d’un jaune pâle et fort peu recherchées. Elles se 
décolorent par l’action du calorique. La valeur dos topazes , 
même des plus belles, a beaucoup diminué. Celles du Brésil se 
taillent en carré ou en ovale, à degrés moirés à de petites fa- 
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celtes ; elles n’ont i[uelque valeur que lorsqu’elles pèsent plus 
(le 3 carats : au-dessous de ce poids, on les vend par parties et 
(luelquefois au carat, si elles sont très belles. Une topaze oran- 
{;ée, taill(5e à carrés, ayant 8 lignes de diamètre, vaut de 240 
à 300 fr. Si elle était d’un beau violet, elle aurait une valeur 
double. 

Il* sovs-EsricE. 

PHYSALITE OU PYROPHYSALITE. 

Se trouve en niasses, en concrétions grenues, dan» du granit, 
à Finbo , en Suède. Couleur blanc verdâtre , cassure inégale^ 
translucide sur les bords, éclatante dans le clivage, qui est par- 
fait. Poids spéciQque, 3.451. Blanchit au chalumeau. 

Composition ; Alumine 57,74 

Silice 34,36 

Acide fluorique 7,77 

99,87 

Cette sous-espèce pourrait également figurer parmi les sili- 
cates. 


IIl* SODS-ESPkCB. 

SCUOllLITE OU TOPAZE SCHOKLIFORME. 
Plénile de Werner. 


Ce minéral se rencontre à Altenberg, en Saxe, dans une roche 
de quartz et de mica, dans du porphyre. Il est en masse, com- 
posé de concrétions prismatiques parallèles, et cristallisé en 
prismes hexaèdres alongés. Couleur jaune paille , éclat rési- 
neux très vif, cassure presque coneboide, translucide sur les 
bords, cassant, infusible, électrique par la chaleur. Poids spéci- 
fique 5,53. 

Composition d’après Berzélius : 

Alumine 51,0 

Silice 38,43 

Acide fluorique 8,84 
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Cette sous-cspécc pourrait être également classée parmi les 
silicates. Il en est de même de la Pihftite, dont les principes 
constituans sont : 

Alumine 54 

Silice 37 

Âcide fluorique 9 

N. B. Les phosphures n’existant point dans la nature, nous par* 
lerons du phosphore dans la classe des acides. 

FAMILLE DES ANTHRAGIDES. 


Corps formés de carbone, soit pur, soit uni à d'autres sub- 
stances. 


PREHIER GERBE. CARBONE. 

On est convenu de donner le nom de carbone à la substance 
qui fait la base des charbons. Il constitue en grande partie le 
squelette végétal. Aucune expérience positive n’a démontré s’il 
en était séparé par la combustion, ou s'il en était un des pro- 
duits ; cependant on regarde les divers charbons comme des 
oxides de carbone, et leur couleur noire comme l’elTet de cette 
oxidation. Le carbone est mauvais conducteur du calorique, 
quoique bon conducteur du ûuide électrique. Avec l’oxigène , à 
volumes égaux de ce gai et de vapeur de carbone, il forme un 
volume d’acide carbonique. Le carbone est susceptible de s’unir 
à divers combustibles. Ce <]ue nous dirons du diamant se rap - 
portera à ses propriétés. Le carbone, à l’exception du diamant, 
ne se trouve point dans la nature à l’état de pureté, mais bien à 
celui de combinaison , ou bien sous celui de charbon. 11 est 
alors en masses, dans le sein de la terre, uni à une substance 
huileuse, au sulfure de fer, etc. 


l'o ESPACE. 

DIAMANT. 


Le diamant était connu des anciens sous le nom iPadamaa , 
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d'où vient le nom A' éclat adamantin, que l'on donne aux pierres 
précieuses dont le brillant se rapproche du sien. Les Perses, les 
Turcs et les Arabes le nomment aimas, les Allemands, diamant, 
les Anglais , A diamand ou adamand atone , les Italiens et les 
Espagnols , diamante. 

De toutes les pierres précieuses le diamant est la plus estimée, 
L’Inde est le premier lieu où il a été trouvé; on le rencontre prin- 
cipalement dans les royaumes de Golconde et de Yisapour, dans 
le district de Serra-do-Frio, au Brésil , ainsi qu’au Bengale, sur les 
frontières de Missorc, dans l’île de Bornéo, etc., etc. Tavernier 
signale, comme étant les plus abondantes, les mines de Gani , 
de Raolconda et de Gonel : la appartient au royaume de 
Golconde ; elle est très renommée par lagrosseurdesdiamans qu’on 
y a trouvés. Leur valeur a diminué, parce qu’ils sont par fois co- 
lorés. La mine de Raolconda, découverte vers le milieu du 14* siè- 
cle, appartient au roi de Visapour; elle est à près de neuf journées 
de cette ville. Les diamans de Gonel se trouvent dans la rivière de 
ce nom , qui coule dans le Bengale. Quand les eaux se retirent, 
on les extrait des sables qu’elles ont déposés. Le gonel donne ces 
diamans connus dans le commerce sous le nom de pointes naïves. 
La mine de diamant dn Brésil a été découverte, vers le commence- 
ment du 18' siècle, dans la province de Minas-Gcraes , district 
Ae Serra'do-Frio ; le produit annuel de ces terrains diamantifères 
fut d’abord de 15 livres ; maintenant, il est de 12 à 13 livres, ou 
de 24 à 30,000 carats (|ui , après la taille, se trouvent réduits à 
8 ou 900 carats propres à la bijouterie. Le pins gros des diamans 
trouvés au Brésil est de forme octaèdre naturelle ; il pèse , sans 
avoir été taillé, 95 carats, ou environ 5 gros 80 grains. Les diamans 
existent toujours dans des terrains de transport qui paraissent 
être de natura moderne, et qui sont ordinairement composés de 
substances terreuses et de cailloux quartzeux roulés, avant pour 
ciment un mélange argilo-fcrrugineux et quartzeux. C’est dissé- 
minés dans ces dépôts (jiie gisent toujours les diamans , en très 
petite quantité , presque toujours écartés les uns des autres , et 
entourés d’une croûte terreuse plus ou moins adhérente et a peu 
de profondeur. 

Le diamant est incolore ; on en trouve cependant de colorés 
en bleu, brun , jaune , gris, noir, rouge et vert (1). Sa forme 


(1) Le rouge et le vert sont très rares; le noir porte le nom 
de diamant savoyard. 
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primitiTe est l’octaèdre , et sa molécule intégrante , le tétraèdre 
régulier; il se présente en morceaux roulés et sous plus de quinze 
formes cristallines différentes , qui constituent autant de variétés. 
C’est le plus dur de tous les corps. Quelle que soit lu dureté du 
diamant, sa structure lamelleuse le rend facile à cliver ou à divi- 
ser, en prenant adroitement , avec une pointe d’acier très aiguë , 
le joint des lames. Ceux qui ne se prêtent pas bien à cette opé- 
ration , à cause ({ue leurs lames sont curvilignes ou contournées 
en divers sens, sont nommés, parles lapidaires, diamans dénaturé. 
On ne peut l’user qu’au moyen de sa poussière. Lorsqu'il est ainsi 
taillé, il décompose les rayons solaires, et offre un jeu agréable 
de couleurs irisées. Il a cet éclat vif qui lui est propre ; sa cas- 
sure est lamelleuse, les fragmens ont la forme de l'octaèdre ou du 
tétaèdre. 11 est demi-transparent, à réfraction simple; il raie tous les 
corps connus. Il développe l’électricité positive parle frottement, 
tandis que le quartz brut donne la résineuse; il est phosphorescent 
par son exposition au soleil, ou par le choc électrique. Après 
l’orpiment et le plomb rouge , c’est le corps qui réfracte le plus 
la lumière ; il la réfracte en entier , sous un angle d’incidencc 
excédant 24<> 13’, ce qui donne lieu au grand éclat dont il jouit. 
Poids spécifique, de 3,4 à 3,6. 

Les diamans étaient regardés comme infusibles; Cependant le 
docteur Silliman en a opéré un commencement de fusion , ainsi 
que de l’anthracite , en les exposant , dans une cavité pratiquée 
dans un morceau de chaux, à l’action du chalumeau à gaz hy- 
drogène et oxigène. 

Voici les noms divers que les lapidaires et joailliers donnent 
à diverses espèces do diamans : 

I” Diamans paragona on nomme ainsi les plus gros. 

2° Diamans de première eau, ceux qui ont la plus belle blan- 
cheur. 

3° Diamans de second f eau, ceux qui viennent après. 

4° Diamans pomtes naïves , en octaèdres naturels. 

5<> Diamans bruts ou ingénus. Us sont dodécaèdres à faces 
convexes ; ils sont presque sphéro'iques. 

6° Diamans de nature; nous les avons fait connaître. 

7° Diamans grains de sel; ce sont les très petits. 

Composition. Newton entrevit la combustibilité du diamant. 
En 1794, l’Académie de Florence annonça cette combustion au 
foyer d'un miroir ardent. Plusieurs chimistes répétèrent cette cu- 
rieuse expérience, et l’un d’eux, l’illustre et malheureux Lavoisier, 
a reconnu qu’il se convertissait en acide carbonique. Depuis , 
MM. Arago etBiot pensaient qu’il pouvait contenir de l'hydrogène, 

17 
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▼U l'énergie de sa force réfringente. H. Davy y soupçonna un peu 
d’oxigène ; cet habile chimiste opéra un grand nombre de fois la 
combustion du diamant, et le résultat de ces diverses expériences, 
faites avec la plus minutieuse exactitude , fut que ce corps ne 
donne, parla combustion, que du gaz acide carbonique pur sans 
aucun changement dans le volume du gaz : de sorte que l’on doit 
regarderie diamant comme du carbone pur dont les molécules sont 
unies par une grande force de cohésion. 


Obaervaliona aur lea diatnana. 


La valeur des diamans est relative à leur eau, c'est-à*dire à leur 
blancheur, et à leur épaisseur et grosseur. Leur poids s’exprime 
par carats, dont chacun est égal à 4 grains (26 centigrammes). 
Le prix d’un diamant est à celui d'un autre qui a la meme trans- 
parence, la même couleur, la même forme, la même pureté, etc., 
comme les carrés de leurs poids respectifs. 

Le prix moyen des diamans bruts qui méritent d’être taillés est 
d’environ 60 francs pour le premier carat. La valeur d’un diamant 
taillé étant égale à celle d’un diamant brut de poids double , 
outre la main-d'œuvre , un diamant travaillé , du poids de 

1 carat, coûtera 200 fr. 

2 id 22 X 200 = 800 

3 id 32 X 200 = 1,800 

4 id. - . . . . 42 X 200 = 3,200 

de 100 id. . . . . 1002 x 200 = 2, 000, 00 j 

Cette règle cependant ne s’étend pas aux diamans dont le poids 
excède 20 carats. Ceux qui sont plus' gros se vendent à des prix in- 
férieurs à la valeur qu'ils auraient d’après ce calcul. IVous allons 
fournir un exemple de la manière d’évaluer le prix d’un diamant. 
Le diamant taillé a déjà perdu la moitié de son poids primitif; 
on doit donc doubler son poids : admettons donc que ce diamant 
pèse un carat ; il faut donc le doubler, et prendre la racine car- 
rée de 2 qui donne 4. C’est cette racine carrée 4 qui, multipliée 
par 48, prix ordinaire du carat brut, donne 192 pour un diamant 
d’un carat. 

Prenons un second exemple : 

Soit un diamant taillé, de 3 carats; 
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Doublez 3 , c’est 6. 

Prenez la racine carrée de 6 ; c’est 36 

Multiplié par 48 

C’est , 1728 pour un diamant de 

trois carats taillé. 

Ces prix sont sujets à varier, suivant la beauté de leur eau, 
leur degré de perfection. 

Les diaroans les plus estimés sont ceux qui sont d’un blanc de 
neige; c’est ce que les joailliers appellent première eau. 

Les dianians de 5 à 6 carats sont fort beaux ; ceux de 12 à 20 sont 
rares; à plus forte raison ceux au*dessus de ce poids. Quelques- 
uns dépassent seulement celui de 100. 

Le plus gros diamant connu est celui du raja de Matun, à Bor- 
néo; il est évalué à plus de 30U carats (prés de 2 onces 1 gros). 
Celui .de l’empereur du Mogol est de 279 carats; Tavernier l’a 
estimé 11 ,723,000 fr. Celui de l’empereur de Russie pèse 193 ca- 
rats ; il est de la grosseur d’un œuf de pigeon , et de mauvaise 
forme; il a été acheté 2, 160,000 fr. et 96,000 fr. de pension viagère. 
Celui de l’empereur d’Autriche pèse 139 carats, est taillé en rose , 
' et de mauvaise forme; il est estimé 2,600,000 fr. Le diamant du 
roi de France, mommé le Régent, pèse 136 carats 3/4 ; il en pesait 
410 avant d’étre taillé ; il est remarquable par sa belle forme , ses 
belles proportions, et sa parfaite limpidité. 11 est regardé comme 
le plus beau de l'Europe ; il fut acheté , par le duc d’Orléans, alors 
régent, 2,250,000 fr. ; il est estimé plus du double. Le Sancy fut 
apporté de Constantinople par M. le baron de Saucy; il a coûté 

600. 000 francs ; on l'évalue à 1,000,000. Suivant quelques-uns, 
il pèse 55 carats ; M. Caire le porte à 33 carats 12/16. Il fait par- 
tie des diamans de la couronne. Tous ces beaux diamans ont été 
trouvés dans l'Inde. Celui que possède le roi de Portugal est le plus 
groa qu’on ait trouvé au Brésil. On a estimé son poids à 120 carats; 
H. Maw ne le porte qu’à 95 trois quarts; il n’a pas été taillé; il 
est sous la forme octaèdre naturelle. 

Les lapidaires taillent le diamant de quatre sortes * 

1“ Là pierre faible. 3'* La rose. 

2° La pierre épaisse. 4” Le brillant. 

Foyex mon Manuel du bijoutier, orfèvre, joaillier. 

Les mines de diamans exploitées au Brésil ont rapporté au gou- 
vernement, depuis 1730 jusqu’en 1814, 3,024,000 carats, ou bien 

36.000 par an (un peu plus de 15 livres). Ce produit a considéra- 
blement diminué. La dépense des frais d’exploitation du diamant 
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brut coûte, déduction faite du produit de i’or des tarages, 38 fr. 
20 centimes par corat. 

Ces curieux détails sont extraits en partie du Dictionnaire de 
chimie du docteur'üre, traduit par M. Riffault , et de la Miné- 
ralogie de M. Beudant. 

Il* xsrkcB. 

ANTHRACITE. 

Houille éclatante , houille de Kilkenny. 


Substance charbonneuse noire, opaque, amorphe, brûlant diffi- 
cilement, sans répandre ni flamme ni fumée, ni odeur, excepté 
lorsqu’elle est unie à des grains de pyrite ferrugineuse. L’anthracite 
existe dans toutes les contrées où se trourcntdes sols intermédiaires 
d’une vaste étendue. La France , la Savoie, l’Espagne , la Saxe, 
la Bohême, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc., nous en offrent 
beaucoup. Elle est en couches ou en amas , tantôt au centre des 
plus anciennes roches arénacées, qui sont connues sous le nom 
de grauuiacket , et souvent au centre des roches schisteuses nom- 
mées grautoackes echisteuees ou schistes argileux intermédiaires. 
Ces gisemens ne sont pas les seuls ; on en rencontre aussi entre 
des couches de roches amygdaloïdes, de porphyre, de quartz, etc. 
Poids spéciGque, de 1,5 à 1,8. 

Composition : Carbone contenant un peu d’hydrogène ; 

Substance terreuse formée d’alumine, chaux, 
silice , et parfois de carhuïe de fer de 0,3 
à 0,5. 

On la taille souvent en vases et en ornemens divers. 

L’anthracite offre trois sous-espcces et un grand nombre de va- 
riétés. Nous allons exposer les principales. 


r* SODS-BSPBCB. 

0 

ANTHACITE SCHISTEUSE. 

On la rencontre dans les roches primitives et secondaires sur 
divers points en Angleterre, en Espagne, etc. M. Julia de Fontenelle 
l’a trouvée accompagnant quelques mines dchouille à Graissessac. 
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Couleur brun-noirâtre foncé, léger éclat métallique, cassante, 
imparfaitement schisteuse , brûlant sans flamme. Poids spéci- 
fique, 1,4 à 1,9. 

Composition : 


Carbone 


72,0 

Silice 


13,0 

Alumine 

» 

3,3 

Oxide de fer 


3,5 


91,8 


II* 800S-E8PBCB. 

ê 

ANTHRACITE EN COLÔNNES. 


Elle forme un lit très épais près de Sangiihar, à Saltcoats et 
New-Cumnock, dans l’Âyrshire j elle existe aussi à Messner, dans 
la Hesse, etc. Elle est en petites concrétions , prismatiques , ayant 
une couleur foncée de fef, ainsi qu’un éclat métallique terne. 
Elle est douce au toucher, légère et classante. 


. Variét^. 

Compacte feuilletée par retrait. — Granulaire . — Polyédrique . 
— Terreuse. — En rognons. — Xilotdé, etc. 


ni* ESPÈCE. 


HOCILLE OD CHARBQN DE TERRE. 

. • 

Les mines de houille sont abondamment répandues sur la sur- 
face du globe. Elles font la richesse du payÿ où elles ie trouvent. 

M. Beudant a été si convaincu de* cette vérité, que, dans son • ' 
Discours sur la Minéralogie, k\a séance publique du 6 juin 1825 
de l’Académie royale des sciences , il n’a pas craint de dire que 
. l’Angleterre leur devait en grande partie sa prospérité. C’est ordi- 
nairement au milieu de ces bancs aréhacés dits grès houillers, 
qui servent pour ainsi dire de commencement aux terrains secon- 
daires, que se trouvent léshouillères. Leur gisement est en coucshes, 

dontl’épaisseur est depuis Huit poucesjusqu’au-delà de ving^pieds. • 

Ces conohes ont pour intermédiaires des bancs de grès houillers 

17,. , . 
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plus ou moins épais ; elles sont placées les unes sur les autres. 
Leur nombre varie; dans certains lieux il dépasse cinquante. Les 
couches très épaisses doivent être considérées cAmme le résultat 
debeaucoupd'autres couches qui n’ontentre elles que des couches 
très minces de substances terreuses. Les grès houillers qui séparent 
les couches de bouille sont plus chargés de charbon que ceux qui 
les entourent. Souvent aussi ces espèces de cloisons sont dues à 
des substances schisteuses plus ou moins dures, la plupart d’un 
assez beau noir, et queh|ues-unes, comme celles d’Hérépian , sont 
très brillantes et d'un beau poli. En minéralogie elles sont connues 
sous les divers noms à’argilo schisteuse ou schieferthon des Alle- 
mands, de schiste charbonneux, de grès schisteux, kohlenschie- 
fer, kohlensandschiefer, de schiste bitumineux, brandschiefer. 
Le schiste dont MM. Julia de Fontenello etPayen ont constaté le 
pouvoir décolorant est probablement de cette nature. 

La houille est le plus souvent d’un belle couleur noire, et quel- 
quefois d'un noir grisâtre Dans ce cas, elle s’exfolie plus facile- 
ment; elle est opaque, est très inflamable,et brûle avec flamme, en 
donnant lien à une fumée noirâtre et à une odeur bitumineuse et 
parfois plus ou moins sulfureuse, suivant qu’elle contient plus on 
moins de pyrites ferrugineuses ou qu’elle est unie à des terres de 
nature alumineuse. L’un de nous a vu, dans les riches mines de 
Graissessac, département de l’IIéranlt , des hlocs de houille parse- 
més de couches de ces pyrites de trois à six lignes d’épaisseur. La 
houille, soumise à une température élevée, dans des vaisseaux clos, 
subit une décomposition partielle. La matière huileuse ou bitu- 
mineuse est décomposée eu grande partie, et se convertit en acide 
carbonique , en gaz hydro-sulfurique , et en gaz hydrogène car- 
boné ; le résidu est un charbon léger, plus volumineux que la 
houille employée , auquel on donne le nom de coak, et qui est 
très employé en Angleterre, et maintenant en France , pour le 
chauffage domestique. Le gaz hydrogène carboné qui se dégage 
par cette opération , (|u’on opère dans de vastes cornues de fonte, 
après avoir été pu'riflé, , est conservé dans un immense réservoir, 
nommé gasomètre, d’où il est distribué par des conduits souter- 
rains pour servir à ce bel éclairage , qui l’emporte , tant par la 
beauté que par l’économie et la propreté, sur celui par l’huile. 
Le poids spéciflque des houilles varie suivant les matières étran- 
gères auxquelles elles sont unies ;. le terme moyen est de 1,3 
à 1,9. 

Composition. Les meilleures qualités de houille sont celles qui 
sont exemptes des sulfures de fer et des terres alumineuses sou- 
frées. En générai , les plus estimées sont celles qui ont de 30 â 
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40 pour 100 de bitume , et dont le résidu terreux , que laisse 
la combustion complète, est de 3 à 5 ; dans les plus mauvai- 
ses , il va jusqu’au-delà de 0,50 , et il n’y existe presque point 
de bitume. 


Variétés. 

Brunâtre. — Granulaire. — Lamellaire. - Limoneuse. — 
Noire. — Isisée . — Organofibrcuse.— Polyédrique. — En rognons. 
— Schisteuse. — Scapi forme .' — Xiloide, etc. 

IT^ ESPÈCE. 

LIGNITE. 

Corps solide, opaque, couleur variant du beau noir foncé au 
brun terreux, cassure compacte, conchoïde, et parfois résinoïde, 
présentant un tissu presque toujours semblable à celui du bois. 
Poids spécifique, de 1,2 à 1,4. Parla combustion, il produit une 
flamme assez claire accompagnée d’une odeur âcre et fétide, et ne 
se boursoufle presque pas. Ce combustible est dû à la décomposi- 
tion du bois; aussi varie-t-il par son aspect et scs propriétés sui- 
vant qu’elle est plus ou moins avancée. On le rencontre dans les 
dépôts secondaires et tertiaires. 11 existe en très grande quantité 
à la base de ces derniers ; aussi l’emploie-t-on comme la houille. 


Variétés. 


Lignite jayet, houille piciforme. — On le trouve dans les trois 
formations hüuilleuscs, mais plus communément dans les monta- 
gnes de trap, et parfois dans des dépôts argileux entremêlés de 
succin. Ainsi MH. Julia deFontenelleetReboulli l’ont rencontré 
à Sainte-Colombe, où il a fait long-temps l’objet d’une grande 
exploitation. Le jayet est en masse ou en lames, ou bien sous 
forme de branches d’arbres, sans contexture régulière; il est d’un 
beau noir et d’une grande compacité ; éclat gras, cassure conchoïde 
à grandes cavités, cassant. Poids spécifique, 1,308. Quelquefois il 
surnage l’eau ; alors il est moins compacte, à grains moins fin et 
bien moins estimé, il brûle en répandant une odeur de houille, 
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qui est quelquefois aromatique. On taille le jayet en France pour 
en faire des bijoux de deuil et des objets d’ornement, qui sont 
principalement expédiés en Espagne, en Allemagne, dans le 
Levant et en Turquie. 

Lignite terreux ou friable. 


Couleur brun noirâtre, passant quelquefois au gris jaunâtre, 
presque toujours en poudre, tant est faible la force de cohésion de 
ses molécules ; aussi en fait-on une pâte avec de l’eau, qu’on 
moule comme les briques, et que l’on applique au chauffage après 
la dessiccation. Cette variété est connue sous le nom de terre de 
Cologne. 


Lignite fibreux. 


C’est, à proprement parler, du bois altéré ; il est brunâtre, â 
tissu ligneux, très combustible, brûlant avec ou sans flamme et 
sans fumée, ou avec une fumée piquante répandant une odeur 
un peu bitumineuse, parfois agréable et parfois fétide, presque 
toujours surnageant l’eau et donnant a la distillation les produits 
du bois. Ce combustible est souvent confondu avec le précédent ; 
il en diffère cependant en ce qu’il conserve Informe et le tissu du 
bois. Pour ne pas dépasser les bornes que nous nous sommespres* 
crites, nous allons nous borner à indiquer les variétés suivantes : 
Lignite bacillaire. — Carbonisé, réduit à l’état de braise par 
l’inflammation spontanée des dépôts. — Débituminiaé. — Ecla- 
tant. — Noir ou brun. — Terne. — . Polyédrique. — Compacte, 
à structure xiloïde, schisteux, etc. 


TC ESPiiCE. 

TOURBE. 


La tourbe ne diffère du combustible prédédent qu’en ce qu’elle 
parait plus particulièrement due à l’altération des plantes herba- 
cées ; aussi offre-t-elle le plus souvent des débris d’herbes qui ne 
sont point encore décomposées. La tourbe estbrune et quelquefois 
noirâtre ; elle est très combustible avec ou sans flamme, en répan... 
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liant nne fumée dont l’odeur se rapproche de celle des plantes sè- 
ches. Le résidu est un charbon très léger. La meilleure tourbe est 
celle qui est compacte; elle est fibreuse quand elle renferme des 
végétaux non décomposés. 


TI* ESPÈCE. 


TERREAU. 


On donne ce nom au résidu de la décomposition des plantes et 
des substances animales qui s'opère dans les lieux baset humides; 
cette décomposition est toujours la suite delà putréfaction. La 
nature du terreau varie suivant la nature des plantes et suivant 
qu’il est dû à des substances animales, ou qu’il en contient plus 
ou moins. En général le terreau végétal contient du carbone dans 
le plus grand état de division, de l’ulmine, du carbonate et du 
phosphate de chaux, de la silice, de la magnésie, de l'alumine, 
du fer, du manganèse, etc. Le terreau animel donne, outre la plu- 
part de ces principes, des sels alcalins et ammoniacaux. 

Le terreau sec estsemblableâ une terre brunâtre ; il brûle faci- 
lement en produisant l’odeur végétale ou animale. 

DEUXIÈME GENRE — BITUIVIËS. 

On a donné le nom de bitume à diverses substances liquides ou 
bien solides et fusibles à une température peu élevée, en répandant 
une odeur sut generis, plus ou moins forte ; ils sont très combusti- 
bles, ne laissant qu’un faible résidu charbonneux très léger et très 
facile à incinérer. 


I™ ESPÈCE. 


BITUME NAPHTE. 


Ce bitume se trouve en abondance en Perse, sur les bords de la 
mer Caspienne, près de Bakou, etc. Il se dégage sans cesse du sol 
qui en est chargé, des vapeurs inflammables et très odorantes, que 
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les Iiabitans allument pour leur divers besoins (1), en pratiquant 
des puits de 10 à 12 mètres de profondeur, et à 600 mètres de dis- 
tance de ces vapeurs; ou recueille le nnphte qui filtre à travers 
les terres pour sc réunir dans les cavités ; on le distille pour le 
purifier. Ce combustible ezisteaussi en Calabre, en Sicile, en Amé- 
rique, etc. La ville de Parme est éclairée par du Napbte que four- 
nit une source qui a été trouvée en 1802 près d’Amiano. 

Le naphtc pur est liquide, transparent, un peu jaunâtre, d'une 
odeur très forte, si combustible qu’il suffit de placer un corps en- 
flammé à quelque distance pour lui faire prendre feu; volatil, 
sans résidu, à moins qu'il ne contienne de l’asphalte, soluble dans 
l’alcool, dissolvant l'asphalte, les résines, etc., poids spécifique, 
de 7 à 8,3. 


Il' EsrÉr.E. 

ASPHALTE 

Bitume de Judée, poix juive. 

On le recueille à l'état liquide sur la surface de la mer Morte. 
Avec le temps il se dessèche et durcit ; on en trouve aussi enfoui 
dans la terre en Amérique, à la Chine, dansl’ilede la Trinité, en 
France, dans les montagnes de Carpathian, etc. L’asphalte est noir 
ou brun, solide, dur, cassant, à cassure polie, très fusible, à l'état 
-de pureté insoluble dans l’alcool, très combustible et laissant un 
résidu qui va quelquefois jusqu’à 0,15. 

Les Égyptiens l’employaient pour embaumer les morts. 


Variétés. 

Pétrole, huile pétrole, huilede Gabion. On trouve bien souvent 
l’asphalte et le naphte combinés ; leur consistance varie, ainsique 
le nom de cette combinaison suivant la proportion des principes 


(I) Ces vapeurs doivent être du gai hydrogène carboné chargé 
de napbte. 
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constituans ; si c’est le naphtc qui prédoniioe, ce fluide prend le 
nom de pétrole. Cette espèce d’huile est plus consistante que le 
naphte. Elle est d’un brun foncé, presque opaque et d’une odeur 
très forte; onia recueille en divers lieux: en France, on l’extrait à 
Gabian, prés de Béziers, d’une source au-dessus de laquelle elle 
surnage. 

Mallhe, pisaaaphalte, ou goudron minéral; combinaison d’as- 
phalte et de naphte, dans laquelle cette première substance pré- 
domine. Elle est plus brune et plus consistante que l’huile pétrole: 
l’une et l’autre se trouvent dant les mêmes lieux. 


III‘ ESPECE. 

RÉTIN-ASPHALTE. 


Solide, brun clair, cassure résineuse et parfois terreuse, très fu- 
sible, soluble en partie dans l’alcool, répandant, quand il brûle, 
une odeur agréable, suivie de celle du bitume; poids spéciflque 
1,15. 

Composition, d’après M. Hatchett : 

Résine 55 

Asphalte 41 

Terre 3 


IT« ESPÈCE. 

HATCHÉTINE. 

Blanc sale ou jaunâtre, éclat le plus souvent gras et parfois na- 
cré, opaque ou translucide, très fusible ; quand on la distille, elle 
donne pour produit une matière butyreuse, d’un jaune tirant sur 
le vert. 

V® ESPÈCE. 

BITUME ÉLASTIQUE. 


Caoutchouc minéral oufoaaile. 


Ce combustible n’avait encore été trouvé qu’en Angleterre, dans 
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la mine de plomb d’Odin, dans le Derbyshire, ou il existe au mi- 
lieu d’un filon de plomb sulfuré, qui traverse la pierre calcaire 
stratiforme, associé avec le sulfate de barite, le spath fluor, le sul- 
fure et le carbonate de zinc. En 1816, M. Ollivier a découvert en 
Fronce ce fossile dans les mines de houille de Illoutrelais, à quel- 
ques lieues d'Ângers, où il git à une profondeur de 35 toises, au 
milieu d’une roche d’opbiolite entremêlée de veines de quartz et 
de chaux carbonatée. Ce bitume est contenu dans les interstices 
que laissent entre elles lesextrémités libres de cristaux implantés 
sur les deux parois qui comprennent chaque veine, et y forme de 
petits amas plus ou moins rapprochés, isolés ou confondus ensem- 
ble. Il est probable que ce bitume a été primitivement liquide, 
puisqu'il a pu couler dans l’intérieur de ce filon. Nous allons don- 
ner un examen comparatif de ces deux bitumes. 


Caoutchouc fossile (ï Angleterre. 


En masses brunes ou noirâtres, un peu translucide sur les bords, 
d’une couleur verdâtre, yue par réfraction. 

Il est plus ou moins mou et élastique, efface les traces du crayon , 
en salissant un peu le papier ; il brûle lacilemcntavec une flamme 
blanche et une odeur bitumineuse et des vapeurs blanches, très 
fusible et prenant l’aspeot d’une substance noire visqueuse ; il est 
plus léger que l’eau, à peine soluble dans l’alcool. 


Caoutchouc fossile de France. 


Solide, brun noirâtre très foncé, inodore, opaque, compressible, 
très ténace et très élastique, lisse et luisant quand on le déchire. 
Vu par réfraction, il est plutôt noir que verdâdre : il efface très 
bien les traces du crayon en salissant le papier, surnage l’eau, 
brûle avec une flamme claired’un blanc bleuâtre et une odeur bi- 
tumineuse, donne à la distillation une liqueur jaunâtre. Traité par 
l’éther chaud, ce bitume SC divise en deux portions, l’uue soluble, 
poisseuse, non élasticjueet plus jaunâtre, l’aufrc sèche et noirâtre, 
combustible, comme celle obtenue du caoutchouc d’Angleterre. 
Nous devons àM. Henry fils un examen et une' analyse compara- 
tive de ces deux bitumes ; nous allons en offrir les résultats. 
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Composition ; 

Caoutchouc anglais. Caoutchouc français. 


Carbone 52,25 Carbone 58,26 

Hydrogène 7,498 Hydrogène 4,89 

Azote 0,154 Azote 0,104 

Oxigène 40,100 Oxigène 36,746 


100,000 100,000 


VI' ESPÈCE. 

SUCCm, AMBRE JAUNE, KARABÉ. 

Ce combustible se trouve le plus souvent dans les terrains ter- 
tiaires, il accompagne le lignite dans plusieurs lieux. M. Julia de 
Fontenelle Ta rencontré en morceaux, pesant jusqu'à quatre gram- 
mes, dans les mines de Jayet, de Bugaracb et de Sainte-Colopibe ; 
entre Kœnigsberget Mémel, il existe en quantité dans les dunes 
sablonneuses de la mer Baltique, etc. Le succin est d’un jaune 
particulier et quelquefois d'un blanc grisâtre; odeur particulière 
et très agréable, plus que demi-transparent, toujours homogène, 
cassure vitreuse, susceptible de recevoir un beau poli, plus ou 
moins dur, peu soluble dans l’alcool; après avoir été fondu, il se 
dissout très bien dans les huiles Rxes et volatiles. Soumis à l’action 
du calorique dans une cornue de verre, il se ramollit, se fond, se 
boursoufle beaucoup et donne pour produit de l’acide succinique 
en cristaux, une huile et des substances gazeuses combustibles; 
poids spécifique, 1,078. Le succin jouit de presque toutes les pro- 
priétés des résines, surtout de celle qui porte le nom de copal. 

Ce cpmbustible est formé d’acide suecinique uni a une sub- 
stance grasse particulière. 


Variéfés. 


Succin compacte. Cassure conchoïde , éclat gras ou résineux. 
— Celluleux , plus léger que les autres. — insvetifère. — En ro- 
gnon». — Mamelonné ou en Stalactites , entièrement semblable 
à celles que forment sur les arbres les gommes et les résines. 

18 
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TROISIÈME GENRE. — ■ CARBURE. 

SIUIE ESPÈCE. 

GRAPHITE. 

Ce carbure He fer ou plombagine a été divisé , par Jameson , en 
deux sous-espèces. 


O” SOtS-ESPBCE. 

GRAPHITE ÉCAILLEUX. 


Couleur gris d'acier foncé tirant sur le noir, éclat brillant et 
métallique. Sa forme primitive est un rhombe, et sa forme se- 
condaire une table équiangle à six côtés, clivage simple, cas- 
sure- lamelleuse avec écailles , rayant le papier en noir ; poids 
spécifîcpie de 1,9 à 2,4. On le trouve en masse , cristallisé ou dis- 
séminé 


II” SODB-ESFÈCE. 

GR\PHITE COMPACTE. 

Couleur plus noire que le précédent, éclat métallique, cassure 
inégale, a grains fins, passant à la cassure concboîde. Quand on 
le chauffe dans un fourneau , il brûle sans flamme et sans fumée, 
en laissant un résidu de fer. 

Cette sous-espèce se rencontre le plus souvent en couches, quel- 
quefois disséminée et engagée en masses dans le granit, lé gneiss, 
le chiste micacé, le schiste argileux, les formations de houille et 
de trap, etc. 

Composition , d’après M. Berthollet ; 

Carbone 91 

Fer 9 

On le fait bouillir dans l’huile , et on le scie en tables pour en 
faire des crayons. 
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V" CLASSE. 

ACIDES. 


Or donne le nom d’octWes à des corps solides , liquides ou ga- 
zeux, qui ont une saveur aigre ou caustique, rougissent la teinture 
de tournesol, s’unissent avec le pliisgr.ind nombre d’oxides niétal- 
li(|ues, ainsi qu’avec les bases salifiabics , pour former des sels. 
En solution dans l’eau et soumis au courant de la pile galvanique, 
s’ils ne se décomposent poini, ils se rendent au pôle positif ; tous 
les acides, à l’exception d’un seul, sont solubles dans l’eau. Lors 
de la création de la chimiepneumatique, ces corps furent regardés 
comme le produit exclusif de l’union de l’oxigène avec les bases sa- 
lifiables. L’illustre Bertholiet reconnut le premier que l’iiydrogène 
pouvait jouer le même rôle, dans l’acidiHcatinn , que l'oxigène. 
Depuis, on a encore été plus loin : on a découvert 1" que certaines 
bases acidifiables, telles que le chlore, le soufre, l'iode, donnaient, 
avec l’hydrogène, une classe d'acides qu’on a nommée Ayr/racif/es, 
et, avec l’oxigène, des acides différens, qui ont reçu le nom d’oxa- 
citlcê; 2” que deux bases acidifiables, telles que le fluor et le bore, 
le fluor et la silice, le chlore et l’iode, etc., pouvaient, en se 
combinant , et sans le concours de l’oxigène ni de l’iiydrogène , 
donner lieu aux acides fluo - borique , jluo - ailicique , chlorio- 
dique, etc. D'après cela , il est aisé de voir combien est fautive 
cette terminaison en ique qu’on donne aux acides pour démon- 
trer une saturation d’oxigène , puisqu’elle est également donnée 
aux acides formés par l’hydrogène , ainsi qu’à ceux qui ne 
reconnaissent ni l’oxigène , ni ce dernier gaz pour principes 
constituans. 

Quoiqu’on trouve un grand nombre d’acides dans la nature 
unis aux bases salifiables , il n’entre point dans notre plan de les 
décrire; nous renvoyons pour cela aux divers traités de idiimic; 
nous allons nous borner à présenter ici ceux <{u’on rencontre à 
l’état natif. 
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PREHIEB GERBE. — OXACIDES. 

ACIDES FORMÉS PAR L’OXIGÈNE ET ÜNE BASE ACIDIFIABLE. 


ESPÈCE. 

ACIDE BORIQUE. 


Acide horacique, sel sédatif, sel narcotique, etc. 


Découvert en 1702 parHombcrg ; cet acide existe à l’état libre 
dans un grand nombre de lacs de la Toscane , particulièrement 
dans ceux de Castelnuoco, de Monte-Cerboli , de Cherchiajo, etc. 
M. Lucas l’a également trouvé dans le cratère de Vtilcano. L’acide 
borique naturel jouit des mêmes propriétés que celui qui est le pro- 
duit de l’art; il n’a besoin que d'être purifié pour n’en dilTérer 
d’aucune manière . 11 est solide, en petites lames minces, d’un blanc 
nacré , un peu analogue au blanc de baleine, inodore, onctueux, 
saveur un peu acide, suivie d’une pointe d’amertume et de fraî- 
cbeur qui fait place à une saveur sucrée ; rougit faiblement le 
tournesol , fusible , non volatil, peu soluble dans l’eau, répandant 
une odeur musquée quand on y verse dessus de l’acide sulfurique, 
donnant l'électricité postivc, indécompensable par les combusti- 
bles, si ce n’est par le potassium et le sodium. Poids spécifique, en 
écailles, 1,49; fondu. 1,803. 

Composition : Acide borique 55 

Eau 45 


100 


Composition de l’acide supposé anhydre. 

Bore 25,83 

Oxigêne 74,17 

100,00 
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II’ ESPÈCE. 

ACIDE CARBONIQUE. 


Air fixe, acide crayeux, acide calcaire, aérien, méphytique, etc. 

Cet acide fut entrevu parParacelse et Yan-IIelniont,etdistirigué 
de l’air parBoyle, Haies et Black ; Rnir, d’après les expériences 
de Priestley, découvrit sa nature acide, et Lavoisier (it connaître 
ses principes constituans. 

L’acide carbonique se trouve libre sous deux états ; gazeux et 
natif. A l’état gazeux, il entre pour environ 0,01 dans l’air atmos- 
phérique; il existe pres!|uc pur dans plusieurs cavités ou grottes 
des pays volcaniques, principalement dans le royaume de Naples. 
Une des plus renommées est celle du Chien, qui contient or- 
dinairement une couche de ce gaz acide de 4 à 8 décimètres 
d’épaisseur. Tout le monde sait que les chiens qu’on tient quel- 
ques instans fixés contre le sol de cette grotte y sont bientôt 
asphyxiés. 

L’acide carbonique existe aussi en solution , en proportions 
plus ou moi ns grandes , dans toptes les eaux. Il en est quelques- 
unes , comme les eaux minérales de Pyrmont, de Seltz , etc. , *iui 
en contiennent plus de leur volume ; aussi ces eaux sont-elles 
très mousseuses. L’acide carbonique existe également dans la na- 
ture à l’état salin ; il constitue, avec la chaux, les roches calcaires, 
les marbres, etc. 

Le gaz acide carbonique est gazeux, incolore , odeur piquante, 
saveur acidulé, rougit les couleurs bleues végétales, beaucoup plus 
pesant <{uc l’air, éteint les corps en combustion, asphyxie les ani- 
maux, soluble dans l'eau (jiii, à 15'’,cn dissout son volume, et, sous 
une forte pression, peut en absorber six fois plus; le fluide élec- 
trique le convertit en oxide de carbone et en oxigène. Poids spéci- 
fique, 1,5196. 

Composition * Oxigène 72,33 

Carbone 27,67 

l(K1,00 


Ou bien un volume de vapeur de carbone et un volume d’oxi- 
gène qui, en se combinant, s« réduisent eu un seul volume. 

18. 
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iir EsrscE. 

ACIDE SULFURIQUE , HUILE DE VITRIOL. 


On n’avait point encore soupçonné l'existence de l’acide sulfu- 
rique libre, dans la nature, quand Baldassini le trouva, en 1776, 
dans une {>rotte du iwonlAinmiata, au-dessous du fameux bain de 
Saint-Philippe, à l'étal solide et cristalli.sé; après lui, on le signala 
dans les eaux thercnalcs deccrtains lacs volcaniques. Dolomieu en 
a trouvé sur l’Etna ; Tournefort dans i’île de Nio ; M. de Humbold a 
constaté sa présence dans les eaux du Rio-Vinagre, lesquelles 
proviennent d’une montagne volcanique; M.Rivcvo s'est assuré 
que ces eaux en contenaient 1 gram. 080 par litre ; M. Silliman a 
rencontré à l’ile de Java un lac et un ruisseau d’acide sulfu- 
rique ( 1). Cet acide natif et à l’état solide est eu prismes hexaèdres, 
terminés par des somniets hexaèdres. Sa formation parait être 
toujours accompagnée d’une tcmpératuie qui ne dépasse pas 
plus de 6“ , et de la présence d’une quantité plus ou moins 
grande d’acide sulfureux. Il est presque impossible de conserver 
ces cristaux, tant parce que, à un température plus élevée, ils 
se liquiéfient, que par l’avidité avec laquelle ils absorbent l'eau 
atmosphérique. 

L’acide sulfurique pur et fabriqué est liquide, incolore, inodore, 
très acide; consistance oléagineuse, très caustique , se mêlant à 
l’eau en toutes proportions, mais avec un phénomène bien remar- 
quable : c’est de rendre beaucoup de calorique libre ; ainsi , un 
mélange d’une partie d’eau et d’une de cet acide élève la tempé- 
rature a ^ à 105" C" ; si l’on prend de la glace au lieu d’eau, elle 
ne se porte qu’à j* 60, et si l’on emploie une partie d’acide sur 
quatre de glace, elle descend à — 20. L’anide sulfurique désorga- 
nise la plupart des substances végétales et animales ; très affaibli, 
il se congèle difficilement; concentré, il prend une forme cristal- 
line, à — 10 ou 12; très concentré, il bouta 326; quand il ne 
l’est pas; il bout bien au-dessous de ce terme; la pile le dé- 
compose ; l’oxigène se rend au pôle positif, et le soufre au négatif. 


(I) Ànnalen der pbysik und der pbysikaliscgen chemie. 
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Poids spécifîquc , 1,85 , ce (lui équivaut à 66 de l’aTcomèlre de 
Baumé. 


Composition , privé d’eau : 

Soufre 100,00 

Oxigëne 146,43 

246,43 

DEDXlfcME GENRE. HYDRACIDES. 


Acides résultant de l’union de f hydrogène avec une base. 


I" ESFÈCB. 


ACIDE HYDRO-CHLORIQUE , ACIDE MURIATIQUE , ESPRIT 
DE SEL , ETC. 


Découvert par Glaubcrt , étudié par un grand nombre de chi- 
mistes qui le regardaient comme un corps simple, jusqu'à MM. Gay- 
Lussac et Thénard, qui 6rent connaîtie sa nature; leur opinion 
a prévalu, malgré queBerzélius ctDavy persistent encore à le re- 
garder comme un corps simple. 

L’acide hydro-chlori(iuc existe en grande quantité dans la 
nature à l’état de sel. On ne le trouve libre ((uc dans les eaux 
de quelques lacs situés près des volcans, ainsi que dans celles du 
Rio^Vinagre , etc. 

Cet acide pur est gazeux, incolore , odeur vive et piquante , 
répandant des vaveurs blanches , ducs à son union avec l’eau de 
l’atmosphère à laquelle il s’unit ; très acide , éteignant les corps 
en combustion, se liquéfiant par une forte pression et une basse 
température. 11. Davy a liquéfié ce gaz anhydre à celle de — 50; 
l’étincelle électri({ue le décompose partiellement ; il est tellement 
soluble dans l’eau, (]ue ce liquide à 20'', et sous la pression 
de 76, en dissout plus de 463 fois son volume ; dans ce cas, celui de 
l’eau augmente ; c’est à l’état liquide qu’il est dans nos labora- 
toires; quand il est bien pur, cette solution est incolore; celui 
du commerce a une couleur ambrée duo à son union avec des 
acides étrangers. Poids spécifique de ce gaz acide, 1,247. 
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Composition en poids : 


Chlore 36 

Hydrogène 1 

Ou bien de volumes égaux de chlore et d’hydrogène, 

UC ESPÈCK. 

ACIDE HYDRO-SÜLFÜRIQÜE. 

Gaz hydrogène sulfuré, gaz hépatique, etc. 


Schcele le découvrit, et l’illustre Berthollet annonça sa nature 
acide en 1794, et fit connaître que le gaz hydrogène jouait, dans 
cette acidification, le même rôle que l’oiigène. Il doitdonc étrere- 
gardë comme l’auteur de la découverte importante des hydracides. 

Cet acide se trouve à l’état salin et à l'état libre dans une classe 
particulière d'eaux minérales dites su//ureMse«, telles que leseaux 
de Barèges, de Molitz, d’.\rles, de Vernet, d’Aix-la-Chapelle, etc.; 
il se dégage aussi de la vase des marais et autres lieux a(|uatiques 
où se trouvent des substances végétales et animales en putréfac- 
tion, etc. 

L’acide hydro-sulfurique est gazeux, incolore, saveur et odeur 
d’œufs cuuvis très fortes, influiiiinablc, éteint les corps en com- 
bustion, se liquéfie par une forte pression et une basse tempéra- 
ture, se décompose par le calorique et le fluide électrique qui en 
séparent le soufre de l’hydrogène; l'eau en absorbe plus de trois 
fois son volume et se trouble à cause d'une petite portion de cet 
acide qui se décompose et dont le soufre reste en suspension dans 
le liquide. Un mélange de 1 volume de ce gaz et l.Sd’oxigène 
détonnent quand on les enflamme et produisent de l’eau et de l'a- 
cide sulfureux. Poids spécifique, 1,1912. 

Composition en poids ; 

Soufre 100 

Hydrogène 6,13 


Ou bien volumes égaux de vapeur de soufre et d’hydrogène con- 
densés en un volume. C’est un des gaz les plus délétères. 
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SUBSTANCES SALINES. 


Les sels sont le produit de l’union des acides avec les bases sn- 
lifiables. Quelques acides peuvent s’unir avec plus d’une base; on 
lesappelle alors triples quand ils en ontdeux. Les proportions res- 
pectives des acides et des bases peuvent varier; lorsqu’elles sont 
en équilibre et qu’aucune d’elles ne manifeste ses propriétés, les 
sels prennent le nom de neutres; ils sont connus sous le nom d’a> 
cides ou sur-sels, et de sous-sels quand l’acide ou la base prédo- 
mine et que la saturation, par consé([uent, n’est pas complète. 
Un fait digne de remarque, c’est que pins un oxide contient d’oxi- 
gëne et se rapproche des acides, moins il tend à s’uniravec eux, et 
qu'il ne contracte cette union que lorsqu’il passe à un degré d’oxi- 
génation moindre ; cette règle n’estpas cependantsans exception. 
Les sels neutres reconnaissent des lois de composition constantes. 
Ainsi, dans un genre de sels formés par un même acide et divers 
oxides, chaque sel, au même degré desaturation, offrira iincquan- 
titéégale d’oxigène à celle de l’acide, et le plus souvent même dans 
les mêmes proportions quel’oxigènc de ces corps oxigénés. Un peut, 
d’après cela, reconnaître la composition d’un genre de sels en con- 
naissant celle de l’oxide de chaque espèce. 

Tous les sels sont solides, à l’exception du Suoborate d’ammo- 
niaque, qui est liquide; les uns sont fixes, les autres volatils, les 
uns cristallisabtes et les autres incristallisables, incolores ou colo- 
rés, suivant la quantité d’oxidect son degré d’oxigénation. llssont 
insipides, s’ils sont insolubles dansl’eau, ou ontdes saveurs diverses 
et en rapport avec leur solubilité ; les uns sont opaques, les autres 
translucides, demi-transparens, ou diaphanes ; leur force de cohé- 
sion est très variable ; elle est cependant en raison directe de leur 
insolubilité. Les sels se dissolvent presque tous en plus grande quan- 
tité dans l’eau bouillante que dans l’eau froide ; cette différence est 
telle, qu’il suffit du simple refroidissement pour les obtenir en 
beaux cristaux. Les formes régulières qu’affectent les sels par la 
cristallisation sont très nombreuses et très variées ; le noyau de 
cessais est ce que l’on appelle la forme primitive, et les cristaux 
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ne sont, suivant M. Haüy, qu’un arrangement symétrique d’un 
grand nombre de molécules premières qu’on peut séparer par une 
sorte de dissection cristallographiqueà laquelle on a donné le nom 
de clivage. (Voyes les notions préliminaires placées à la têie de 
l’ouvrage.) 

Les sels très solubles exposés au contact de l’air en attirentl’hu- 
raidité et tombent en deliquium; il en est d’autres, au contraire, 
qui lui cèdent leur eau de cristallisation et s’cfQcurissent, d’autres 
qui n’en éprouvent aucune altération, et d’autres enfin qui s’y vo- 
latilisent. ?lou8 ne pousserons pas plus loin cet examen des sels; un 
semblable travail appartient plus spécialeineiità la chimie. 11 nous 
suffira de dire que le plus grand nombre est produit de l’art : on 
porte celui <!e ceux qui existent dans la nature à 58, et les autres 
à plus de 1000 

Les sels naturels sont à l’état solide ou liquide. Â l’état solide, 
ils constituent les roches calcaires, les marbres, lesmines de plâtre, 
celles de sel gemme, etc. ; à l’état liquide, ils existent en plus ou 
moins grande quantité dans toutes leseaux ; et notammentdansles 
eaux minérales, et celles de mer. 

Les sels solides sont ou cristallisés ou amorphes. Il est digne de 
remarque qu’on en trouve dans la nature dansun véritable état de 
eristallisation, et qui, cependant, sont insolubles ou presque inso- 
lubles dans l’eau. Lorsque l’acide prédomine dans un sel, quelle 
que soit l’insolubilité de la base, le sel est soluble; s’il y a au con- 
traire, sursaturation de base, il est insoluble, ou du moins peu so- 
luble, si la base ne l’est que faiblement. Nous allons passer à la 
description de divers genres de sels, en suivant l’ordre alphabéti- 
que, afin de rendre cet ouvrage plus facileà consulter. 

FAMILLE DES ARSÈNIATES. 

Ces sels SC décomposent par lecharbun à une haute température, 
avec une odeur d’ail et par l’acide sulfurique, à chaud, d’autant 
plus facilement que le sel qui devra se former sera moins soluble. 
La proportion d'oxigène de l’oiido dans les arsénintes est à celui 
de l’acide : : 2 : 5, et à celle de l’acide : : l : 7,204. Les sur-sels 
contiennent double proportion d’acide. On ne trouve guère que 
sept arséniates natifs qui se sous-divisent, il est vrai, en plusieurs 
espèces et plusieurs variétés, 
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I'* E8PCCE. 

ARSÉNIATE DE PLOMB. 


Couleur jaune, cristallisant en prismes hexaèdres réguliers, ou 
bien se présentant à l’état fibreux ou terreux; poids spécifique, 

Composition ; Acide arsénique 34 

Oxide de plomb 66 


Ile ESPÈCE. 

ARSÉMATE DE CHAUX. 


Pharma colite, arsénié en fleur. 


Se trouve en filons, accompagné de cobalt, et d’un blanc d’é- 
tam, a Andreasberg,etc.; sa couleur est d’un blanc rougeâtre 
opaque ou deini-transpareiit, tendre, tachant, en petits prismes 
hexaedres soyeux; poids spécifique, 2,64. 

Composition : Acide arsénique ‘50,44 

Chaux 25 

24,56 


100,00 


nie espèce. 


ARSÉNIATE DE COBALT. 


C’est l’un des minérais de cobalt les plus répandus ; il accom- 
pagne toutes les mines de ce métal, ainsi que la plupart de celles 
d’argent, de cuivre, etc. Il est rose ou d’un rouge violet; ilestsous 
diverses formes, ou pulvérulent, ou aciculaire, ou bien en petits 
prismes aplatis et partant tous d’un centre commun. 

Composition : Acide arséni<]ue 41 

Oxide de cobalt 40 

Eau 19 
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On connaît une autre espèce de ce minerai de couleur rose qui 
diffère du précédent en ce ({u’il donne de l’acide arsénieux par la 
sublimation. M. Beudant le regarde comme un arséniatc, et donne 
pour sa composition : 

Acide arsénieux 73 

Oxide de cobalt 27 

Il n'est pas bien démontré que cet acide arsénieux ne soit pas 
simplement un oxide, et dès-lors ce prétendu sel a une combinai- 
son de deux oxides se rapproebunt de l’état salin. 

IV*’ ESPÈCE. 

ARSÊIVIATE DE CUIVRE. 

Ce sel existe dans les mines de cuivre de Cornouailles, et prin- 
cipalemeut dans celles de Huel-Gorland ; ses propriétés physiques 
spnt souvent si différentes, qu’elles donnent lieu à deux sous espè- 
ces ctà un grand nombre de variétés. Ainsi, quelques-unes ont une 
couleur vert émeraude ou olive, et d'autres un vert si foncé, qu’il 
paraît noir; certaines sont d’un grisou d'un blanc tacbeté, ou 
d’un brun clair; il en est qui sont en cristaux, et d’autres qui sont 
fibreuses, à surface soyeuse et à texture rayonnée. Les principales 
variétés sont : 


l'c SOCS-ESpiCE. 

ARSÉNIATES. 

1" Arsénifite de cuitre prismatique droit. 

Couleur d’un vert brun, cristaux prismatiques droits rhomboï- 
deux de 1 10" 50’ et 69“ 10'; poids spécifique, 4, 28; il se présen te aussi 
quelquefois en petits prismes à sommets dièdres ou bien mame- 
lonné, amianthoïde, capillaire et fibreux. 

Composition, suivant Cbencvix : 

Acide arsénique 
Oxide de cuivre 


30.70 
60,00 

99.70 
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2" Arséniato de cùirre jaune paille. 

* 

Cette variété est d’une couleur jaune tirant sur le doré. M. Gre- 
gnr indique, pour ses principes constituans ; 

Acide arséni(}ue 72 

Oxide de cuivre 28 

11* SOOS-ESl’ÈCE. 

HYDRO-ARSÉNIATES. 

lo Hydro-arséniate de cuir repriamatiyue oblique. 

Vert clair, prisme oblique de 5S°et 124° ; les bases sont inclinées 
sur les pans de 95°. Poids spécifique, 4,28 (1). 

Composition, d’après le même chimiste : 


Acide arsénique 

30 

Oxide (le cuivre 

54 

Eau 

16 


Les essais an chalumeau y ont annoncé l’existence de l’acide 
phosphorique; M. Beudant est donc porté à croire que ce minéral 
pourrait bien être un composé de phosphate et d’arséniate de 
cuivre. 

2“ Hydro-arséniate de cuicrerhomboédrique. 

Vert d'émeraude, cristaux en lames hexagones, que l’on ro- 


(1) Il existe nécessairement une erreur dans le poids spécifique 
de celte variété, puisque celui de la première espèce, qui con- 
tient 60 d’oxide de cuivre, dont le poids spécifique est de 5,69 et 
39,70 d’acide arsénique, qui pèse environ 3,6, est de 4,28; celui- 
ci doit être nécessairement bien plus faible, puisqu’il contient 
0,06 d’oxide de cuivre de moins, et 0,16 d’eau de plus, dont lo 
poids spécifique est comme on sait, de 1000. 

19 
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garde comme des rhomboèdres Ironqués dont les faces ont une 
indiimison de 110“ 30’ et de 69^ 30’. Poids spécifique, ;2, 64. 
Composition , toujours d’après Chenevix : 

Acide arsénique 21 

Oxide de cuivre 58 

Eau 21 

100 


3® Hydro-arséniaie de cuivre octaédrique. 


Bleuâtre , cristaux en octaèdres rectangulaires surbaissés , 
avec les faces inclinées de part et d'autre de la base com- 
mune de 60“ 40’ et 72“ 22’ ; on le trouve aussi en octaèdres 
simples, en octaèdres modifiés, ainsi que mamelonné. Poids 
spécifique, 2,88. 

Composition : Acide arsénique 14 

Oxide de cuivre . 49 

Eau 35 

98 

FAMILLE DES BORATES; SELS BORATES. 

PREMIER GENRE. 

Sels composés (t acide borique et d’une base. 


Ire KSPiCB. 

BOR.4TE DE MAGNÉSIE. 


Boracite. 

On trouve ce sel près de Lunébourg, dans la montagne de 
Kalkbcrg, à Segeberg , dans le Uolstein ; il est en cristaux cu- 
biques, à cassure inégale ou imparfaitement conchoïde, opa- 
ques ou transparens, isolés et disséminés dans des bancs de 
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*ulfate de chaux (l) ; ces cristaux sont d’une grosseur égale à 
celle d’une noisette; ils ont un éclat gras, font feu avco le 
briquet ; leur couleur est jaunâtre, grisâtre ou blanc verdâtre ; 
ils deviennent électriques par la chaleur; les angles solides 
diagonalement opposés se constituent dans des états électriques 
contraires; fondus, ils donnent un émail jaune qui répand en- 
suite une lumière verdâtre. Poids spécifique, 2,56. 

Composition, suivant âl. Vauquelin ; 

Acide borique 83,4 

Magnésie 16,6 

100,0 

Le boracitc de Segeberg, suivant M. Pfaff ; 

Acide borique 60 

Magnésie 30,5 

Plus 1/16 de partie d’oxide de fer et 1/4 de partie de siliee. 


11“ EsricE. , 

SOÜS-BORATE DE SOUDE. 

Borax, chrysocolle , iinkaf, pounra, mipoux et houipoux. 


.L’arabe Gebert est le premier qui, dans le neuvième sièele , 
a fait mention du borax; son origine fut long-temps un secret; 
il est maintenant bien reconnu ipie c’est de l’Inde qu’on l’a 
d’abord extrait des eaux de plusieurs lacs, dont le principal est 
au nord et à quinze jours de marclie de Tesebou-Loumbou; ce 
lac ne reçoit que des eaux salées , et, ce qu’il y a de remar- 
quable, c’est qu’au fond et au milieu on ne trouve que do 
l’hydro-chlorate de soude, tandis que, près des bords, c’est du 
borax , en masse. Le plus renommé de tous les lacs est celui 
qu'on appelle /Vecia/; il est situé dans le canton de Set?ibul. 
L’Inde n’est pas la seule partie du globe où existe le borax ; on 


(l) Les cristaux opaques contiennent de la chaux proba- 
blement à l’état de borate ; les transparens n’en ont point. 
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le rencontre aussi dans la Basse-Saxe, dans l'ile de Ccylan, dans 
la Tartarie méridionale, au Pérou, dans les mines d’Escapa et 
deRiquintipa, en Transylvanie, etc. 

Le borax extrait de ces divers lieux est loin d'étre pur ; il est 
ordinairement en prismes hexaèdres plus ou moins aplatis, in- 
colores, ou bien jaunâtres , on verdâtres, couverts d’une croûte 
terreuse, grasse au toucher. On purifie le sous-borate de soude 
par divers procédés (|ui ne sont point de notre ressort ; nous 
ajouterons seulement que le borax pur est blanc , en beaux 
prismes hexaèdres et d’une grossenr telle que nous avons vu , à 
l’exposition de 1823, un cristal de cc sel, de la fabrique de 
M. Payen, qui pesait plus d’un kilogramme. Le borax a une 
saveur alcaline, il verdit le sirop de violettes , effleurit à l’air , 
éprouve la fusion aqueuse, se dessèche , se fond de nouveau 
à X 300 et se vitrifie ; il est soluble dans 18 fois son poids 
d’eau à 15“. Poids spéciûque, 1,74. 

Composition, d’après Kirwan : 

• Acide borique 34 

Soude 17 

Eau 47 

98 / 

On le prépare maintenant de toutes pièces dans plusieurs 
fabriques de produits chimiques. 

DEUXIÈME GEHRE. SILICO-BORATES. 

Sels formés par V acide silico-borique et une base. 

l'O ESPÈCE. 

DATHOLITE. 

Blanc, ayant diverses nuances, ou d’un gris verdâtre, tirant 
sur le vert céladon; il est en concrétions distinctes, à gros et à 
- petits grains et cristallisé ; la forme primitive de ces cristaux est 
un prisme droit à base rhombe ; les secondaires sont le prisme 
oblique surbaissé à quatre faces, et le prisme rectangulaire à 
quatre faces, etc. L’éclat du datbolitc est luisant et vitreux , le 
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clivage imparfait; il est ou translucide ou transparent, dur et 
très cassant; si on l’eipose à laüammç d’une bougie, il devient 
opaque et friable; au chalumeau, il donne un globule rose 
pâle. Poids spécifique, 2,9. 

Composition, d’après Klnproth ; 


Acide borique 24 

Chaux 35,5 

Silice 36,5 

Eau 4 

Manganèse et fer, des traces. 100,0 


II* BS ricB. 


D.\TH0L1TE BOTRYOIDAL OU BOTRYOLITE. 


Ce sel existe dans les lits de gneiss en Norwege, en concré- 
tions mamillaires formées de couches concentriques, ou bien en 
masses botryoïdalcs blanches et terreuses. La couleur de ce 
minéral est le blanc nacré ou le gris jaunâtre, offrant parfois 
des bandes concentriques d’un blanc rougeâtre, éclat intérieur 
nacré, cassure &breuseà Rbres délices et en étoiles, translucide 
sur les bords, cassant et d’un poids spéciGque de 2,85. 


Composition : Acide borique 39,5 

Chaux 13,5 

Silice 36 

Oxide de fer 1 

Eau 65 


155,0 


FAMILLE DES CARBONATES; SELS CARBO- 
NATES. 

PREBIER GERRE. — CARBONATES SIMPLES. 


Sels formés par l’acide carbonique et les bases salifiables. Cet 
acide est susceptible de s’unir avec elles en carbonates neutres , 
en sous-carbonates, et en carbonates avec un excès double de 

19 . 
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base. Les carbonates neutres sont le produit de l’art; ceux du 
potasse, de soude et d’ammoniaque sont les seuls bien connus ; 
les sous- carbonates sont répandus sur tonte la surface du globe ; 
ils forment une partie des montagnes, ainsi ({ue les jiicrres cal- 
caires, les marbres, etc.; à l’exception de ceux debarite, de 
litliine, de potasse et de soude, ils sont tous décomposés par le 
calorique; les acides eu dégagent l’acide carbonique avec ctfer- 
Tcscence ; ils sont presque tous insolubles dans l’eau. 

Dans les sous-carbonates, les proportions de l’oxidc sont à 
l’acide : : 1 ; 2,754, et l’oxigène de l’acide : : l : 2. L’on peut , 
par ce moyen, reconnaître les proportions des parties constituantes 
de chaque sel par celle de l’oxidc qui lui sert de base. Le sys- 
tème cristallin de cette famille de sels est le rliomboèdrc ou le 
prisme rhoinboïdal, et leur composition la plus ordinaire est 2 
atomes d’acide et 1 de base. Tous les carbonates sont décompo- 
sés par les acides minéraux, avec circrvesccncc } les alcalis en 
précipitent l'oxide. 


I'° ESPÈCE. 


SOUS-CARDOJIATE DE CII VUX. 

*7 

Abondamment répandu sur toute la surface du globe, et con- 
stituant les montagnes calcaires, les marbres, les craies, les al- 
bâtres , divers produits organiques , tels que les coraux, les 
écailles d'huitre , les coquilles, etc. Le sous-carbonate de chaux 
se trouve aussi en superbes cristallisations qui offrent tant de 
variétés que M. Haüy et les plus savans naturalistes en comp- 
tent plus de 6CX); ils sont le plus souvent incolorés et quelque- 
fois colorés par des oxides métalliques; on les distingue des cris- 
taux de quartz en ce que ccux-ci font feu au briquet et que les 
calcaires sont privés de oette propriété. 

Les sous-carbonates de chaux exposés à l’action du calorique 
abandonnent leur acide; ils sont insolubles dans l’eau, font 
elfervcscence avec les acides, perdent leur acide et s’unissent 
à l'état de sel avec celui qu’on fait agir sur eux ; l’acide oxalique 
et l’oxalate d’ammoniaque décomposent le nouveau sel, s’il est 
en solution saline, et y forment un précipité d’oxalate calcaire ; 
ils sont composés en général de : 

Clinux 58 

Acide 44 
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Les sous-carbonatcs calcaires offrent un grand nombre de sous- 
espèces et de varie'tés; nous allons indiquer les principales. 


iru SODS-EIPBCE. 

SOUS-CARDOINATE DE CUAUX A FORME PRIMITIVE 
UHOMBOÉDRIQUE. 

Pierre calcaire, spath calcaire. 

Les propriétés de cette sous-espèce sont les mêmes que celles 
que nous venons d’exposer pour l’espèce en général ; ses formes 
primitives sont un rljomboïde obtus dont tes angles éfiuivalcnt 
h 101“ 1/2 et 78’. L’incidence des deux faces est de 104“ 28’ et 
celles des deux autres de 75“ 32’. Gesquatres nombres ont des 
propriétés géométriques que nous examinerons. Les observations 
de MM. Malus et \Vollaston, sur la réfraction, leur ont donne 
des résultats différons dans la mesure des angles, savoir 105“ 5’ 
au lieu de 104“ 28 . Le sous-carbonate de cliaux a une dureté 
moyenne ; il raie le sulfate calcaire et est rayé par le fluate j 
son pqids spécifique est ordinairement 2,71, mais il varie suivant 
les variétés, ce qui tient à la cohésion des molécules; il présente 
la réfraction double à un très haut degré ; on la reconnaît en 
examinant le corps à travers deux faces parallèles, car elles ne le ' 
sont point à l’axe de cristallisation. Ainsi, quand on place le 
cristal de manière <{ue Taxe soit vertical, les faces latérales sont 
également inclinées sur la face verticale et la ligne horizontale, 
et font un angle de 45“ ; ce <[ui fit croire à M. llaûy que 
c’était la forme première non sehlenicnl de la chaux, mais encore 
d’autres espèces. Le rapport des diagonales est ; : V 3 : V 2 : tel 
est le résultat des observations faites avec le goniomètre. 

Les diverses variétés de ce sous-carbonate ne se divisent pas 
uniquement par des plans parallèles aux faces , mais quelquefois 
en directions non parallèles, ce qui indiquerait plusieurs t^ormes 
* premières. Il y en a qui sont parallèles aux grandes diagonales , 
d’autres perpendiculaires à l’une des arêtes, ilaüy les nomma 
joints intermédiaires, et en donna l’explication d’après le mode 
d’agrégation des molécules. 

Quelques-unes de ces variétés deviennent phosphoriques par le 
frottement dans l’obscurité au contact de l’air , et d’autres danj 
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l’eau ; on en trouve près du Vésuve qui deviennent phosphoriques 
par l’action du calorique ; cette propriété est commune à presque 
toutes les variétés, ainsi qu’on peut le voir dans le Manuel de Phy- 
sique amusante de M. Jiilia de Fontenelle; dans ce cas, c’est , & 
proprement parler, la chaux qui jouit do cette propriété, puisque 
le calorique en a déga,qé l’acide carbonique. 

Le sous-carbonate calcaire offre un grand nombre de variétés 
de forme et de couleur. Nous allons examiner les plus intéressantes. 


A. Variétés de forme. 


On en compte plus de 600. Les principales sont: 

1** La chaux carbonalée primitive , qu’on trouve quelquefois 
près do Grenoble. 

2° h’équiaxo, qu’on nomme anssi lenticulaire ; son axe égale 
celui du noyau , la diagonale horizontale est double de celle du 
noyau, et la diagonale oblique est égale à celle du noyau. C’est 
par un décroissement sur les arêtes que cette forme a été produite. 

3° L’inverse, ou spath calcaire muriatique. Elle est ainsi nom- 
mée parce qu’on l’a trouvée en coquilles fossiles ; elle est très aiguë 
et doit sa formation à des accroissemens de rangées à droite et à 
gauche. Ilaüy l’a nommée tnecrss, parce qu’elle a sur ses angles 
plans la même valeur que sa forme primitive a sur ses angles 
solides, et vice versa. 

4o La cuboïde. Elle ne diffère du cube que de 2° 1/2. 

5° La prismatique. Prisme hexaèdre régulier , à un décroisse- 
ment sur l’angle inférieur; elle forme une espèce à part. 

6° Dodécaédrique. Résultat de l’union de la précédente avec 
l’équiaxe, ou tête de clou , suivant quelques-uns. 

‘7*’ Métastatique, ou dent de cochon. C’est un dodécaèdre à faces 
triangulaires scalènes. 

Nous ne pousserons pas plus loin l’examen de ces variétés de 
forme; il faudrait un volume pour les embrasser toutes. 


B. Variétés de couleur. 


Le sous-carbonate de chaux est souvent coloré en gris plus ou 
moins bleuâtre, en jaunâtre, verdâtre, etc. Ces couleurs sont peu 
vives et très diversifiées ; elles sont dues à des substances étran- 
gères, telles que les oxides de fer et de manganèse, debitume, etc. 
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Ces cristaux se trouvent presque tous dans des filons ; quelquefois 
au milieu des bancs , dans des cavités dont l’origine est inconnue. 
Ainsi, l’on rencontre, autour de Paris, la cliaux carbonatéc inverse 
dans des cavités de quartz , de sable ou de grès. Elle est plus com- 
mune dans les sols de formation moyenne que dans ceux d’an- 
cienne ou de nouvelle ; elle accompagne et tapisse les débris des 
corps organiques , etc. 

C. Variétés produites par la cristallisation imparfaite. 

\ 

PREMIÈRE SECTION. 

Le sous-carbonate de chaux amorphe se trouve en masses plus 
ou moins fortes; il constitue les montagnes calcaires, les mar- 
bres, etc. Les couleurs que prennent ces derniers sont plus ou 
moins belles et plus ou moins variées; elles sont dues aux sub- 
stances précitées. La cassure de ces sous-carbonates est ordinaire- 
ment lamellaire, fibreuse, saccharoïde, quelquefois cubique, etc. 
Legrain est plus ou moins fin. 

DES MARBRES. 

Un donne ce nom à toutes les pierres calcaires à grain fin , d’un 
tissu homogène , plus dures que les cristaux de ce même sel , et 
susceptibles de prendre un beau poli. Les marbres forment des 
bancs d’une étendue quel({uefois immense; on les trouve également 
dans les terrains primitifs, les intermédiaires, les secondaires et 
même les tertiaires. La Grèce, l’Italie et la France sont les contrées 
où gisent les plus beaux marbres ; et, quoique l’Itaiie soit très riche 
en ce genre, la France peut non seulement rivaliser avec elle, mais 
elle lui est supérieure par les variétés qu’on y trouve. Los marbres 
sont d’autant plus estimés qu’ils sont plus durs, plus susceptibles 
d’un beau poli, ou plus blancs, ou ayant des couleurs plus vives, 
lien est certains, tels que ceux de Ville-Franche , en Roussillon , 
de Saint- Pons, département de l’Hérault, qui s’exfolient par le 
temps à la manière des schistes; d’autres dont le peu de dureté, 
les nuances et la lividité des couleurs en font rejeter toute exploi- 
tation. En général, la cassure des marbres est à grains très fins , 
offrant une multitude de points cristallins ; on en trouve aussi 
parfois dont la cassure présente des espèces de cubes plus ou moins 
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gros; lien est enfin certains qui sont translucides sur les bords , 
principalement les blancs. 

Nous allons jeter un coup-d’œil sur les diverses variéte's des 
marbres, en adoptant l’ordre ((u’a suivi M. Beudant; nous aimons 
aussi à faire connaître que nous lui faisons en même temps quel- 
ques utiles emprunts. 

Variélés des marbres. Personne n’ignoreque les marbres offrent 
des variétés innombrables par leurs couleurs, leurs nuances, 
leurs dispositions, leur mélange ou celui des substances étrangères, 
les divers accidens qu’on y observe, l’absence ou la présence des 
débris des substances végétales et mêmcanimales, les divers degrés 
de blancheur , etc. Les principales de ces variétés ont reçu , des 
marbriers, des noms dilférens, qui sont également adoptés dans le 
commerce. Ces dénominations oat été si multipliées, qu’il leur a 
suflB qu’un morceau d’un même bloc offrît quelque accident pour 
lui appliqucriin nouveau nom. Ce seraitdonc un dédale immense, 
dans lequel nous irions nous égarer, si nous entreprenions de les 
décrire toutes. Nous nous bornerons donc à suivre les quatre gran- 
des divisions suivantes: les «lorêrcsstmp/es, iinicolores et veinés; 
les marbres brèches^ les composés et les luinachelles. 


I‘> aUKB&ES SIMPLES. 


Dans cette division sont rangés tous les marbres entièrement 
formés de carbonate de choux , seul on combiné avec des matières 
colorantes. Ces marbres en offent un grand nombre qui sont uni- 
colores ; les principaux sont les blancs, les noirs , les rouges et Ica 
jaunes; ils sont d'autant plus recherchés que leur couleur est plus 
voisine de l’état de pureté. 

Les marbres blancs sont d’autant plus estimés, qu’ils sont plus 
durs , d’une plus belle blancheur et d’un grain plus fin. Les Grecs 
et généralement les anciens employaient pour l'art statuaire, etc., 
celui de Paros, (il est un peu translucide), le marbre pcuteli([ue 
et ceux de Luni et de Carrare. Ce dernier parait l’emporter même 
sur celuide Paros ; c'est le seul que nos statuaires emploient main- 
tenant. On trouve aussi beaucoup de marbres blancs dans les Py- 
rénées , dont l’exploitation de plusieurs bancs pourrait offrir des 
résultats heureux pour nos artistes. 

Marbres noirs. Leur couleur décroît du noir foncé nu noir 
bleuâtre ou grisâtre; on le rencontre fréquemment dans l’Italie , 
en Belgique, et notamment en France , dans les départeraens de 
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l'Arriège, du Doubs, des Hautes-Alpes , de l’HériiuIl, de l’Isère , du 
Tarn , etc. 

Marbre» rouges unicolores. On donne la préférence à celui qui 
est connu sous le nom de rouge antique, qui se trouve d’un rouge 
foncé, parsemé de petits points noirs et de petits fliamens. Leur 
gisement est entre la mer rouge et le Nil ; il en est un autre assez 
estimé, qui est connu sous le nom de griotte d’Italie. On l’exploite 
en France, ù Cauncs, petit village situé à trois lieues de Narbonne. 
Sa couleur n’est pas toujours uniforme : elle offre le plus souvent 
des sortes d’ondulations plus claires, et parfois des hélices noires 
ou blanches qui semblent être dues à ces coquilles connuessous le 
nom de rts. Les départemens de l'Uéiault et de la Haute-Garonne 
nous en offrent aussi de fort beaux. Les marbriers leur donnent le 
nom de beau Languedoc , rouge sanguin , etc. 

Marbre» jaunes. On regarde comme le plus beau celui qui est 
appelé^auno antique; ce n’est cependant que lorsqu’il est d’une 
couleur d’or ou rosée, etc. 

Marbres simples veinés. Les marbres simples unicolores sont 
très souvent parsemés de veines droites, ou sinueuses, qui en mul- 
tiplient les variétés. Ainsi l'on trouve 1" des marbres blancs veinés 
de gris, de bleu, de rosâtre, de violet, etc. : lesnoirsà veines jaunes 
ont reçu le nom de Portor; 2* les noirs à veines d’un beau blanc, 
celui de grand antique; sous le nom de marbre de Saint-Anne, 
on en comprend divers à fond noir , veiné de gris, de blanchâtre ; 
3° à fond bleuâtre, ayant des veines plus foncées qui , par des dé- 
gradations successives de couleur, se fondent dans la masse, c’est 
le bleu turquin; 4" à fond blanchâtre et silonné de veines ou 
bandes bleues décrivant des zigzags coupés, c’est le bleu antique ; 
5o à fond jaune veiné; on en trouve un grand nombre de variétés]; 
enfin , il en existe un grand nombre à fond rouge rubané ou veiné 
de blanc , tel que les fausses griottes , l'incarnat, etc., etc. 


2o KABBKES BRÈCHES. 


Ce sont , à proprement parler', des marbres formés de fragmens 
diversement colorés et unis ensemble par une sorte de pâte ou de 
ciment calcaire. Beaucoup de minéralogistes les regardent comme 
une masse divisée et soudée par des veines. On réserve spécialement 
le nom de brèchesk ceux qui présentent de grandes pièces, et celui 
de BrocatüUesk celles (pii sont beaucoup plus petites. On trouve 
un grand nombre de ârèrAes différentes tant parla couleur de la 
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pâte que par celle desfragmens ; celles qui ont des espaces isolés 
de toutes couleurs sont connues sous le nom à' universelles. Les 
principales de ces brèches sont des variétés du grand antique, le 
grand deuil et le petit deuil. La brèche violette (antique) offre un 
fond blanc avec des bandes violâtres qui s’entre-coupent en tous 
sens; c'est un des plus beaux marbres. La brèche violette {isTevL~ 
taise) est d’un fond violet grisâtre , parsemé de taches tantôt blan- 
ches et tantôt jaunâtres. La plus renommée de toutes les broca- 
telles est celle d’Espagne ; sa couleur est lie de vin, avec de petits 
grains ronds jaune Isabelle. 

3^ HARBIES COMSOSKS. 

On désigne ainsi des roches calcaires dans la composition des- 
quelles entrent d’autres substances micacées ou bien serpenti- 
neuses, dont la disposition est ou en feuillets ondulés, ouen''nids 
plus ou moins grands. Un des principaux est ce vert antique , qui 
est regardé comme un des plus beaux marbres. Il paraît composé 
de marbre blanc saccharuïdc et de serpentine verte, l’un et l’autre 
sous forme de rognons anguleux. Lorsque la serpentine est plus 
abondante, ces marbres sont moins estimés. Les variétés qui en 
résultent sont connues sous le nom de vert d'Egypte , vert de Flo- 
rence, vert de mer, vertde Sitze ; les marbres micacéssont désignés 
sous celui de cypolins. Ils sont en général verdâtres. Le marbre dit 
campan est une pâte calcaire rougeâtre , traversée par des veines 
mélangées de mica vert; lorsque le mica s’y trouve en petites 
quantités , cette variété rentre dans celle des marbres veines , et 
porte le nom de campan Isabelle. 

4'’ SIABBRES LUJIACBBILES. 

Ce nom est tiré du mot italien lumnea , qui signifie limaçon. 
Cette variété se compose d’une quantité de débris organiques d’a- 
nimaux cimentés par une pâte plus ou moins égale et appartenant 
à des madrépores, à des coquilles univalves ou bivalves, et plus 
souvent à des cncrinitcs. Les plus remarquables de ces variétés 
sont le drap mortuaire, qui présente sur un fond très noir des 
coquilles coniques et blanches ; la liimachelle do Narbonne (l) , 


(1) Nous ignorons d’où peut provenir ce nom de lumachelle de 
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dont le fond, également iiuir, offre des belcmnites blanches ; la 
lumachelle de Lucy-le-Ilois , ir.êmc fond que la précédente , avec 
des coupes sous forme de lignes, de coquilles bivalves; le petit 
granité, qui est parsemé d’un nombre infini à’encrinilea , etc., et 
qui décore une grande partie des meubles (]ue l'on fabrique à 
Paris; la lumachelle Astracan, qui est formée d’un grand nom- 
bre de coquilles de couleur jaune orangé, unies par un peu do 
ciment brunâtre (1). Enfin, il existe aussi des liimachellcs rougeâ- 
tres, jaunâtres , brunâtres, etc. , qui sont plus ou moins belles. 

Les marbriers divisent les marbres en deux grandes classes , 
antiques et modernes. Les premiers sont censés appartenir à des 
carrières perdues ou non exploitées et qu'on ne trouve que dans 
les anciens monumeus. Les modernes sont ceux des carrières ex- 
ploitées. Cette division des marbres ne repose pas sur la bonne 
foi ; car, pour donner plus de prix à leurs marbres, ils appliquent 
le nom cPantiques aux plus belles variétés. 

DES ALBATRES. 

On donnele nom générique à’albâtrei deux sels calcaires bien 
différens l’un de l’autre ; l’un, qui est le véritable albâtre des an- 
ciens , et qui a une teinte jaunâtre, est un carbonate calcaire ; 
Tautre, qui est très tendre et d’un très beau blanc , est un hydro- 
sulfate calcaire, connu sous le nom à’albülre gypseux , et des an- 
ciens sous celui ^alabastrite. Nous ne nous occuperons ici que 
du premier 

Albâtre calcaire. C’est ainsi qu'on nomme le carbonate de 
chaux qui se trouve en stalactites et en stalagmites dans les ca- 
vernes des roches calcaires où il forme des piliers et affecte souvent 
des formes très curieuses. Quoique très abondant dans la nature , 
il l’est cependant moins que le gypseux ; il n’a même un prix plus 
ou moins fort que lorsqu’il réunit certaines qualités qu’il est un 


Narbonne; l’un de nous, qui a habité long-temps cette ville, assure 
qu’il n’y existe aucune carrière de marbre, si ce n’est à Cannes, où 
il n’a point remarqué cette lumachelle. 11 peut se faire que la 
carrière en soit abandonnée. 

(l) Cette variété est très recherchée; on ne la trouve qu’en 
petites tables. 
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peu difficile de rencontrer. Il existe plusieurs variétés d’albàtre ; 
]Cs principales sont : 


1° AlBXTaa ORIRiaXL. 

Cette variété est é{»nleiiient connue sous le nom d'antique et do 
bel albâtre ; elle est d’un blanc qui a une légère teinte jaunâtre , 
demi-transparent, parsemé d^juclques veines laiteuses; c'est de 
cet alb.âtrc que sont formées les plus belles statues de cette pierre, 
entre autres lu statue égyptienne qui décore le musée. Les an- 
ciens l’extrayaient d'une montagne qui SC trouve n l’occident de 
la mer Rouge ; il en existe de semblables eu Espagne , près d’ Ali- 
cante et de Valence, en Sicile aux environs de Tripani. Ceint 
de Valence est souvent d’un jaune assez prononcé et n’est pas 
bien dur. 


2° ALBATas vaisé. 

On l’appelle aussi marbre onix. 11 existe dans une foule de lo- 
calités. Celui qu’employaient les anciens provenait de l’Arabie; 
on en trouve de très beaux en France, dans les départemens des 
Hautes-Alpes, des Pyrénées, delà Dordogne, des carrières de l’ile- 
Adam, à Montmartre, etc., et, quoique l’Espagne et l’Italie en 
renferment de très belles ({ualités, il est cependant bien reconnu 
que celui quiexistc en France ne leur cède en rien. 

Cet albâtre est formé tie couches parallèles bien apparentes, 
qui sont tantôt planes , tantôt contournées. Il est digne de remar- 
que que les unes sont piesque transparentes, tandis que les autres 
ne sont que faiblement translucides ; il arrive aussi qu’elles sont 
toutes légèrement translucides, et qu’elles diffèrent on par la cou- 
leur, ou par la teinte de la mémo couleur. 

On donne la préférence à la variété qui est d’un jaune de miel 
et qui présente des zones d’une teinte plus intense , sans être ce- 
pendant trop prononcée. Cet albâtre , c’est à dire le plus beau, 
offre une structure compacte, un éclat un peu gras, etc. 


3° ALBATRX TACBElé. 


Celui-ci ne présente, au lieu do bandes ou zones , que des espé- 
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ces de taches de forme irréj^uliére parsemées sur des fonds diverse- 
ment colorés, mais dont le plus estimé est également le jaune de 

miel. 

Il est enfin une foule d’autres variétés d’albâtres plus ou moins 
transparens, plus ou moins colorés : une, entre autres, dite albd- 
re nébuleux, que les anciens taillaient en lampes, etc. 

DEUXIÈME SECTIOX. 

Chaux carbonatée compacte. 


\rt> variété. On désigne ainsi la chaux carbonatée commune ou 
calcaire compacte des Allemends. Ce sel est en grains moins ser- 
rés, point d’aspect cristallin, point susceptible de poli, opaque , 
moins dur que les marbres, couleurs ternes dont les principales 
sontle blanc, le grisâtre, diverses nuances de,rouge, jaune d'ocre 
et le noirâtre. Il offre un grand nombre de sous-variétés. 

La calcaire de transition aune couleur noirâtre. Lorsqu’à cette 
couleur se joint la cassure écailleuse ou conclioïde, c’est le 
tcheek~stein. Les variétésblanches ontété nommées cnfroircsr/c« 
./I/pea ; mais CCS variétés sont plutôt déterminées par le gisement 
que par les caractères minéralogiques. La calcaire du Jura , 
trouvée sur ces montagnes, offre quebfucs différences; enfin, les 
Allemands ont aussi leur rauchwake , rauchnalk ( choux enfu- 
mée ) , qui est la dernière de la chaîne , à cause de son impureté. 

Il y a aussi des sous-variétés appelées dentritiques et ruini- 
ques , parce qu’elles oiircnt des herborisations et des imitations 
des ruines. 

La chaux carbonatée compacte constitue des terrains très éten- 
dus, et renferme beaucoup de débris de corps organj([ues, surtout 
la sous-variété compacte commune, qui contient souvent du silex 
et autres substances étrangères. Elle constitue la masse des mon- 
tagnes calcaires à couclies inclinées. 

Composition, terme moyen de cinq analyses deM. Simon ; 


Chaux 49,8 

Acide carbonique 38,66 
Eau 1,22 

Silice 5,57 

.\lumine 2,8 

Oxide de fer 1,37 


99,42 


Digitized by Google 



( 228 ) 

Deux écbantillonscoDtcnaient des traccsd’oxlde v l 'anj^anèse. 

2u rariélé. — Oolilhe ovifonne, ou chaux carbotiîrlee globuli- 
fére A'IIauy. Ses principales couleurs sont le brun clair , le brun 
rougeâtre, le gris jaunâtre et le gris cendré. Scs grains sont très 
fins, sa cassure esquillcuse, les fcagniens à bords très durs; elle 
est opa([uc et cas.snntc. 

Cette pierre est en concrétions distinctes , à petits globules , 
dont chacun est formé par des concrétions concentriques lamel- 
laires. Poids spéciGquc de 2,()0 à 2,68. On l'emploie dansTarebi- 
tecture ; mais elle est poreuse et sujette à se décomposer en se 
pulvérisant. 

3e variété. — Craie. Ce carbonate calcaire est assez abondant; 
il constitue des montagnes stratifornies particulières -en Angle- 
terre , dans le. nord de la France , principalement à une petite 
distance de Rouen. Il est cpielquefois d’un blanc jaunâtre et plus 
souvent d’un blanc de neige ou d’un blanc grisâtre , cassure ter- 
reuse Une et sans aucun poli, très tendre, maigre et rude au tou- 
cher, tachante ot écrivante, facile à diviser, happant un peu à la 
langue, et d’un poids spécifique de 2,315 à 2,657. La craie con- 
tient un peu de silice, quelquefois de magnésie et environ 0,02 
d’argile. Quelques échantillons contiennent un peu de fer. Berg- 
raann dit qu'on y trouve souvent de l’hydro-chlorate de chaux 
et de magnésie. 

4c variété. — Chaux carbonalée grossière. Très abondante en 
France. Scs caractères sont très difficiles à déterminer, parce qu’elle 
s’éloigne plus ou moins de l’état de pureté. Elle est en gros grains, 
complètement opat[uc, souvent friable , texture terreuse et ja- 
mais cristalline , d’une couleur jaunâtre, blanc sale, ou grisâtre, 
suivant qu’elle contient plus ou moins de sable, d’argile ou d’o- 
xide de fer. Cette variété se présenteen grandes masses, parfissures 
parallèles liorizontaics : clic contient une grande quantité de co- 
quilles. Il est des sous-variétés qui semblent en être entièrement 
formées. Cette pierre est très abondante dans la banlieue de 
Paris. Quand elle est en gros quartiers, on l’appelle pierre de 
taille; en petits blocs, elle prend le nom de moellons; ce n’est 
qu’après une longue exposition à l’air qu’elle perd l'çau qui est 
interposée entre ses molécules ; aussi n’est-il pas rare de les voir se 
fendre quand elles en contiennent suffisamment et qu’il survient 
de fortes gelées. On compte quatre variétés de cette pierre : le 
liais, la roche, le banc vert et la lambourde. 

Le liais se distingue par un grain très fin et une homogénéité 
parfaite ; elle ne contient pas de coquilles ; sa position est très 
variable. 
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La rocAe renferme une très grande quantité de coquilles: la 
carrière do Nissan, près de Béziers, est remarquable par les coquil- 
lages qu’elle contient, principalement par une espèce d’huitre 
dont les analogues vivans n’existent point. Cette variété est très 
dure et parfois offre des veines dures et d’autres tendres; elle 
résiste beaucoup au frottement ; on l’emploie pour la construction 
des ponts; la pierre de celui que l’on construit à Rouen présente 
des espèces de mamelons d’un silex noir plus ou moins gros. 
M. Julia de Fontencllc , qui les a examinées avec l’babile ingé- 
nieur qui construit ce pont , M. Drappier , y a rencontré, avec ce 
dernier, plusieurs dents de requin pétrifiées, de petits volutes, et 
de grosses nautilles. 

Le banc cert est tendre et perd aisément sa cohésion. Elle est 
de couleur verdâtre : la sous-variété de Meulan est cependant 
très dure. 

La lambourde est plus tendre que la roche , elle contient aussi 
beaucoup de cuquHles. Scs grains sont tics grossiers : c'est elle 
qui constitue les pierres de tailles ordinaires. 

Les meilleures carrières des environs de Paris sont celles de 
Mont-Rouge, Saint-Germain , Saint-Leu , Sailleucour et Con- 
flans. 

5o variété. — Chaux carbonatée marneuee. Se désagrège à l’air 
comme la marne; ses grains sont fins, point friable, couleur jaune 
ou grise, cassure droite, raboteuse et terne, plus ou moins dure, 
bappant un peu à la langue , entièrement soluble avec efferves- 
cence dans l’acide nitrique, et contenant des débris organiques. 
On en trouve beaucoup autour de Paris, ainsi qu’en Âllemagnc, 
en Angleterre , en Espagne , etc. Leur composition parait être 
identique. 

6o variété. — Chaux carbonatée spongieuse, ou agaric miné- 
ral, lait de montagne, lait de roche , marne tendre , etc. On la 
trouve dans des fentes ou des endroits creux de montagnes cal- 
caires, où elle a été probablement déposée par les eaux pluviales 
qui filtrent à travers les rochers ; ses couleurs sont le blanc jau- 
nâtre , le blanc de neige, ou le blanc grisâtre. Il est formé de mo- 
lécules pulvérulentes, qui ont entre elles peu de cohésion ; elle est 
maigre, douce au toucher, très tachante, ne happe point à la lan- 
gue, et est si légère qu’elle surnage quelquefois l’eau. Elle est très 
abondante en Suisse. 

7« variété. — Chaux carbonatée pulvérulente , chaux fossile. 
Elle est blanche , cotonneuse , et tache faiblement. Elle est com- 
mune autour de Paris , et en frisures verticales qui séparent des 
terres de pierres à bâtir. 

20 . 
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Ces deux dernières variétés se rapprochent beaucoup delà chaux 
carbonatce pure. 

8» vatiété. — Chaux carbonatée concrétionnée de Hauy. 
Quand elle so trouve dans les cavités ou (trottes do roches formant 
des masses pendantes en colonnes ou pyramides , etc., onia 
nomme alors stalactite. Elles sont remarquables par une espèce 
de canal , qui est quelquefois plus ou moins complètement 
obstrué; ({uand elle est adhérente au sol et ((u’elle s’élève vers le 
haut, elle porte le nom de stalagmite; c’est cette variété qui 
constitue l’albâtre calcaire ; enfin , quand elle est le produit des 
eaux courantes, ce sont des pisolithes. 

9» variété. — Le tuf calcaire. On donne ce nom de iufk di- 
verses pierres disposées par couches peu épaisses et ù peu depro- 
fondeur de la terre végétale. Mais le tuf calcaire, à proprement 
parler, paraît dû à des filtrations de sources chargées de sels cal- 
caires ; il est d’un gris jaunâtre , et porte généralement des em- 
preintes de divers végétaux : on le nomme ?Aovs pseudo-morphi- 
que. 11 est souvent très friable , parfois assez dur pour prendre un 
poli très grossier, le plus souvent mat. A l’intérieur, cassure tenant 
le milieu entre la cassure inégale à grains fins et la cassure ter- 
reuse ; il est ordinairement assez léger. 

10c variété. — Pierre puante ou pierre sonnante. On la trouve 
en masses, disséminée ou en couches, qui alternent avec le gypse 
stratiformele plus ancien. Elle prend diverses couleurs, le blanc 
plus ou moins pur, le gris, le brun et le noir. Cette pierre est 
mate, opaque , demi-dure, cassure ordinairement terreuse et ar- 
gileuse ; celle de la sous-variété noire est conchoïde , facile à cas- 
ser, dégageant par le frottement une odeur fétide. Poids spécifi- 
que, 2,7. 

Composition, suivant M. John ; 

Carbonate de chaux 88 
Silice ' 4,13 

' Alumine 3,1 

Oxide de fer 1,47 

de manganèse 0,58 

Carbone 0,30 

Chaux 0,58 

Soufre, alcali,' sel et eau 2,20 

100,36 


Cette augmentation de 0,36 paraît être due i l’oxidation du fer 
et du manganèse, qui s’y trouvent probablement à l’état métallique- 
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lAlucullite prismatique et la lamelleuseouspaihiquese rappro- 
chent beaucoup de la pierre puante par leur composition. 

llo variété. Pierre calcaire vésurienne bleue. En masses déta- 
chées des minéraux rejetés sans altération par le Vésuve. Couleur 
gris bleuâtre foncé, offrant partiellement des veines blanches, opa- 
que , cassure terreuse à grains fins, demi-dure, surface roulée. 


Gompositon, suivant Claproth : / 

Chaux 58 

Acide carbonique 28,5 

Eau un peu ammoniacale 11 
Magnésie 0,5 

Oxide de fer ' 0,25 

Carbone 0,25 

Silice 1)25 


99,75 

12* variété. Pierre de poix ou calcaire pisiforme. Entnasseet 
en concrétions distinctes, arrondies, ayant au centre une bulle 
d’air , un grain de sable ou quelque autre corps , que le carbonate 
de chaux recouvre en lames concentriques. Couloir blanc jaunâtre, 
mate, opaque, tendre, cassure unie. Poids spéciGque , 2,532. 

13® variété. Pierre calcaire bitumineuse. Couleur noire ou 
brune, texture lamellaire , prenant un beau poli, odeur désagréa- 
ble par le frottement. 

Composition ; Carbonate de chaux 89,75 
Alumine 8,8 

Silice 0,6 

Bitume 0,6 


99,75 


lien existe une variété en Dalinatie ([ui contient une si grande 
quantité de bitume, qu’on peut la couper au couteau. 


U* socs ESPÈCE. 

S0üS-CARB0?ïATE DE CHAUX PRISM.VTIQUE; ARAGONITE. 


Doit son nom au royaume d’Aragon, où elle fut trouvée pour la 
première fois ; elle a été rencontrée depuis dans les Pyrénées, etc., 

4 
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engagée dans du gypse ; sa cuuleur est gris verdâtre ou gris de 
perle; dans le milieu, elle est souvent d’un bleu violet et verte. 
On ne l’a encore trouvée que sous forme de cristaux hexaèdres , 
ayant deux faces opposées, plus larges. Les six faces sont striées 
dans leur longueur; la cassure tient le milieu entre la fibreuse et la 
lamelleuse; elle raie le spath calcaire, est très cassante, clivage 
double, l’un parallèle n l’axe des cristaux, et l'autre formant avec 
lui un angle de IIG*», 0’. Poids spécifique, 2,9468. 

Composition , d’après Bucholz et Gehlcn's : 


Chaux 

54,5 

Acide carbonique 

41,5 

Eau 

3,5 

Perte 

0,5 


On y rencontre aussi de petites quantités de carbonate de stron- 
tiane , auipiel sont dues probablement les variétés de forme. 


, Variété». 

Aragonite cristallisée en prismes simples rhombo'idaux ( assez 
rare) , modifiés par des sommets à deux faces , ou bien en prismes 
hexaèdres irréguliers, terminés par des sommets dièdres ou polyè- 
dres. — ilfac /es , disposés en groupes réguliers. — Aciculaire. — 
Coralloïdc ou flos ferri. Ce stalactite est remarquable par scs ca- 
naux intérieurs, qui ne sont pas verticaux ; ils ont différentes di- 
rections; leur sti uclurc est fibreuse et leur cassure souvent vi- 
treuse.— Bacillaire. — Fibreuse , etc. 


EsrÊCE. 

C.\RB0iN\TE D’ARGENT. 


Couleur gris cendré, assez mou pour être entamé par le couteau; 
coupure ayant de l’éclut , se réduisant au chalumeau; très rare. Il 
n’a été trouvé qu’une fois dans la mine de Wenceslas. 

Composition , d’après M. Sclb : 

Acide carbonique 12 

Oxide d’argent 72,5 

Oxide d’antimoine avec oxide de cuivre 16,5 
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A la rigueur, cette espèce eût dû être comprise duos le genre des 
carbonates doubles. 

^ nie ESPÈCB. 

CARBONATE DE BARYTE CU WITHERITE. 

Sel trouvé pour la première fois natif , en 1783, par Withering, 
en Angleterre, à Anglcsarck , dans le Ilanckslnre, sons forme de 
masses rayonnées dans leur intérieur ; il existe aussi dans la Haute 
Styrie et en Sibérie, en masses cellulaires, ainsi que dans un filon 
d'uncminc de plomb du pays deGalles. La wilherite est d'un blanc 
sale tirant sur le gris Jaunâtre, insipide, inaltérable à l’air, inso- 
luble dans l’eau , car elle n’en prend , à la température ordinaire, 
que 9,00023 de son poids , très pesante , affectant des formes diffé- 
rentes; 1® celle de j)yraniides dodécaèdres, 2® de pyramides octaè- 
dres , 3“ de colonnes hexaèdres terminées par une pyramide éga- 
lement hexaèdre , et en petits cristaux striés très déliés et d’une 
longueur d’environ 0 mètreU13. La forme primitive de ces cristaux 
parait être, d’après Tîtomeson, le prisme hexaèdre. Réduite en pâte 
avec de la poussière de charbon , et soumise à une haute tempéra- 
ture, elleabandonneson acide carbonique. Poidsspécifique, 4,331, 
tandis que le carbonate de baryte, qui est le produit de l’art, 
pèse 3,76. « 

CompotUion ; Six chimistes, MM. Bergmann , Withering, Pel- 
letier, Kirwan, Clément et Desormes, en ont fait l’analyse ; nous 
niions rapporter celle de ces trois derniers, qui est entièrement 
semblable. 

Baryte 78 

Acide carbonique 22 


Pelletier a également trouvé 0,22 d’acide sur 0,62 de base, tan- 
dis que Bergmann n’a indiqué que 0,07 d’acide carbonique. Cette 
analyse s’éloigne de toutes les autres, même de celle de Withering, 
qui en porte0,20. 

IV* ESPÈCE. 

CARBONATE DE BISMUTH. 

M. William Gregor en a parlé le premier ; ce sel est encore peu 
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connu. Il se trouve à Sainte-Aj;nès, en Coriiwal; il est terreuï et 
d’un poids spécinque égal à 4,31 ; l'eau forme un précipité blanc 


dans sa solution nitrique. 

Composition : 

Acide carbonique 51,30 

Oxide de bismuth *28.80 

— de fer ‘2,01 

Alumine 7,50 

Silice 6,70 

Eau • 3,60 


100,00 


Rigoureusement parlant , ce carbonate devrait être rangé dan» 
le genre des doubles. 


Ve ESPÈCE. 


CARB0?i.\ÏE DE CUIVRE. 


Ce sel natif offre trois sous-espèces qui se sous-divisent en plu> 
sieurs variétés. • 


iro SOOS-ESPBCE. 


CARBONATE DE CUIVRE BRUN. 


Compacte ou terreux, couleur brune; scs solutions acides dé- 
posent une couche de cuivre sur le fer, et prennent une couleur 
bleue par l’ammoniaque. 

Composition : Acide carbonique 2*2 

Oxide dejeuivre 78 

lüU 

Il est évident que c’est un sous- carbonate avec un double excès 
de base. 
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II* Sors-ESPÈ' K. 

HYDRO-CARBONATE DE CUIVRE VERT; MALACHITE. 


Se trouve le plus souvent en petites niasses mamelonne'es , pre'- 
sentant une structure ftbreuse et testacée qu’on peut encore re- 
connaître par le cercle concentrique que l’on voit sur la malachite 
qu’on a polie; quoiqu’il soit très rare delà rencontrer en cristaux 
bien prononcés, elle existe cependant en prismes droits rhomboï- 
datix d’environ 103° et 77°, terminés par des sommets dièdres. La 
couleur do cette substance est verte, et son poids spécifique est 
de 3,5 ; elle ne diffère de la précédente que par 0,082 d'eau. 

Composition Acide carbonique 20 

Oxide de cuivre 71,8 

Eau 8,2 

100,0 

Cette sous-espèce est souvent mélan{;éc avec la précédente; la 
plupart des écliantillons contiennent des traces d'hydro-chlorate 
de cuivre. 

ï'ariétés. 


Pseudomorphique : sous diverses formes cristallines. — Mame- 
lonnée. — - Compacte^ terreuse (cendre verte, vert de montagne). 
— - Slalactilique. — Fibreuse; fibres droites, parallèles, diver- 
gentes , entrelacées. — Testacée , etc. 


ni” sovs-EsrÈCE. 

HYDRO-CARBONATE DE CUIVRE BLED (1). 

«s 

Se trouve sous diverses formes ; l°cnrognons recouverts de cris- 


(I) D. Beudant donne à cette sous-espèce le nom à'azurite; ce- 


Digilized by Google 



( 236 ) 

tnm, ou bien lisses et souvent à structure Bbreuse; 2“ à l’état 
pulvérulent, ou bien mêlé avec des substances terreuses qui pren- 
nent le nom de cendres bleues cuitréesf si les {trains sont gros ou 
qu’ils forment des masses , c’est le bleu de montagne; 3“ disséminé 
dans des pierres calcaires ou siliceuses , qu’on nomme pierres 
d’ Arménie; 4° en cristaux dérivant du prisme oblique rliomboïdal 
de 98 ’ 50’ et 81° 10’, dont les bases sont inclinées sur les pans 
91" 30’ et 88" 30'. La couleur de ce sel est bleue , et son poids spé- 
ciBque de 3, à 3,6. 

Ce carbonate diffère essentiellement des précédons par sa com- 
position. Cesderniers, dit M. Thénard, sont constitués demaniëre 
que la quantité d’oxigène de la base est égale à celle,dc l’acide car- 
bonique. Dans le bleu, l’oxigène de la base est h celui de l’a- 
cide : : 3 : 4, rapport qui se trouve assex éloigné des lois que 
nous présentent les combinaisons salines. Aussi lÜ... Berzélius a cru 
devoir regarder ce minéral comme un sous-carbonate marié avec 
de l’hydrate de cuivre ; ce sel , ajoute M. Thénard , doit renfermer 
alors 

Sous-carbonàte de cuivre 71 ,72 
Et hydrate 28,28 

100,00 

Ou bien : Acide carbonique 25,68 

Deutoxide de cuivre 69,17 
Eau 5,23 

100,08 

MM. Colin et Taillefert pensent , d’après leurs travaux, que les 
deux carbonates rert et bleu ne diffèrent entre eux que par la 
quantité d’eau qu’ils contiennent , et que le dernier est celui qui 
en a davantage. De nouvelles expériences sont donc nécessaires 
pour 6xer l’opinion des ebimistes et des minéralogistes. Ce qu’il y 
a de certain, 1° c’est que l'eau est une des causes de cette varia- 
tion de couleur; 2" que ce liquide a si peu d’affinité pour ces deux 


pendant cette dernière est composée d’alumine 66, magnésie 18, 
silice 10, chaux 2, et oxide de fer 2,5. 
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sels , bleu et vert artificiel , qu’il suffit de les exposer à l’action de 
l’eau bouillante pour les convertir en carbonates anhydres. 

Vl« BSPiCB. 

SOÜS-CARBONATE DE FER. 


Ce rainerai est très abondant en France, dans les Pyrénées, & 
Ellevare , Viiille , département de l’Isère, en Espagne, en Hongrie, 
en Saxe , etc. Le plus souvent il est en masse ou en filons , au mi- 
lieu des anciens terrains, et alors sa structure est presque toujours 
lamelleuse; on le trouve aussi en rognons ou en petites couches 
au milieu des terrains houillers , contenant plus ou moins de sub- 
stances étrangères, qui leur donnent une couleur brune ou noi- 
râtre. Tous ceux d'Angleterre et ceux des terrains houillers des en- 
virons de Saint-Etienne , en Forez, sont de celte nature. On en 
rencontre aussi de cristallisés en rhomboèdres de 107“ et 73" , et 
en prismes hexaèdres réguliers. La couleur de ce carbonate est or- 
dinairement brunâtre ou jaunâtre, et parfois blanchâtre. Son poids 
spécifique varie de 3,6 à 3,8. 

Composition : Acide carbonique 39 

Protoxide de fer 61 , 


Par son exposition à l’air, il en absorbe l’oxigène, et une partie 
se convertit en trito-earbonate de fer. Ce minerai contient sou- 
vent du carbonate de chaux, et quelquefois de la magnésie car- 
bornatee, ce qui en rend la fusion difficile. Certaines mines sont 
aussi mélangées d’un peu de carbonate de manganèse; elles por- 
tent souvent le nom de mines cV acier, parce que l’on croit que ce 
dernier carbonate rend celui de fer propre à se convertir en acier. 
En général, les mines de sous-carbonate de fer donnent de très 
bon fer. 


Variétés. 


Lenticulaire, ou simple ou en crête de coq. — Covipacle. — - 
Lamellaire. — Granulaire. — Oolitique. — Terreux. — Xiloïde, 
ou sous-forine de plantes ayant de l’analogie avec les équisetum, 
les fougères , etc. 

21 
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vile KSrÈCl. 

SOÜS-CARBONATE DE MANGANÈSE. 


, Se trouve principalement à Kapnig et à Nagyag, en Transylva- 
nie, etc. Couleur d’un blanc rosâtre ou jaunâtre, le plus souvent 
un dclat nacré; cristaux rhomboédriques, dont on n’a pu déter- 
miner les ongles. Poids spécifîque, 3,2. 

Composition, dans sa plus grande pureté ; 

Oxide de manganèse 62 

Acide carbonique 38 

Ce minéral contient ordinairement un peu de carbonate de 
chaux ou de fer, et parfois quelques centièmes de silice. 


vin* ESPtCK. 

CARBONATE DE MAGNÉSIE. 


Giobertite ou magnésite. 

On ne l’a rencontrée encore qu’à Ilrubschitz, en Moravie, dans 
des roches de serpentine, en masse, tuberculeuse, reniforme, et 
vésiculaire. Elle est d’un gris jaunâtre ou d’un blancpoilJe tacheté, 
rude au toucher, mate, opaque; cassure conchoïde, happant à 
la langue, rayantle spath calcaire; infusible, et acquérant au cha- 
lumeau une assez grande duretépour rayer le verre. La magnésite 
est ordinairement compacte ou terreuse; elle se trouve aussi, mais 
bien rarement, en cristaux rhomboédriques de 107° 25’ Poids spé- 


cifique, 2,8. 

Composition, suivant Bucl^olz : 

Acide carbonique 51,00 

Magnésie 46,00 

Alumine 1,00 

Manganèse ferrugineux 0,25 

> Chaux 0,16 

Eau 1,00 
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Presque tous leséchantillons qui ont été examinés ont démontré 
que ce sel contenait de l’hydro-silicate de magnésie. 


IX» ESPÈCE. 


SOUS-CARBONATE DE PLOMB. 

Existe en diverses contrées, et notamment en France, à Saint- 
Sauveur, en Languedoc ; à Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vos- 
ges, etc. II est en cristaux réguliers qui se rapportent au prisme 
rhomboïdal de 117° et 63°, à sommets dièdres, et quelquefois com- 
. pacte, terreux, en petits nids, à cassure vitreuse, ou d'un jaune 
brun ; il est pesant, a un éclat vitreux et adamantin. Son poids 
spécifique est de 6,071 à 6,558. 

Composition, d’après MM. Klaproth et Westrumb : 

Oxide de plomb 81 

Acide carbonique 16 


97 


Variétés. 


en prismes hexagones irréguliers, ayant un ou plu- 
sieurs rangs de facettes angulaires ; en prismes à angles droits plus 
ou moins modifiés. — Aciculaire. — Compacte. — Terreux. — 
Mamelonné. — Rhomhoédrique . Cette variété ast rare. Elle est 
blanche ou jaune avec uneteinte verdAtre à petits cristaux rhom- 
boédriques aigus. Elle diffère, dans sa composition, de toutes les 
précédentes. M. Brooke a trouvé, pour ses principes constituons : 

Carbonate de plomb 72,50 

Sulfate de plomb 27,50 


100,00 


Il est même des minérais ou cette quantité de sulfate de plomb 
est beaucoup plus forte. 
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xo xsr^cE. 

SOUS-CARBONATE DE SOUDE. 


Alcali minéral, craie de soude, mép/iiledo soude, sel de soude, 
soude carbonatée. 


La nature nous offre ce sel natif en abondance. II fait partie de 
quelques eaux minérales et de celles de mer; on le trouve aussi 
en combinaison dans quelques substances pierreuses, parmi le sel 
marin fossile et en dissolution, dansplusieurs contrées d’E^jypte et 
de Hongrie. Les quatre lacs que ÎI. Rückert exploitait sont dans le 
comté de Bihar, entre Debrexin et Grosswardein. Il y a des comtats 
quiontjiiS(|u'à 14deces lacs; la plupart sont négligés: on n’ex- 
ploite que ceux (|ui sont à la portt-edeDebrezin. MlU.Sicardet Voliiey 
ont décrit les deux lacs qui sont situés à l’ouest du Delta, dans le 
désert de Chuïat, ou de Saint-Macaire, et nous devons au général 
Andréossi les connaissances les plus exactes que nous possédions 
sur la vallée de ces mêmes lacs. Dans le Mexique, on trouve aussi 
des lacs' qui contiennent beaucoup de carbonate de soude et 
d’hydro-clilorate de chaux, ce qui vient à l’appui de la théorie 
de M. Bcrthollet sur la décomposition de l’hydro-cliloratedesoude, 
par le carbonate de chaux. 

Le sous-carbonate de chaux se trouve en efflorescence, à la sur- 
face du Delta, en Egypte, ainsi qu’en Turcpiie, en Barbarie, dans 
la province de Sukena, près de Bassnra, aux environs d’Ephèse et 
de Smyrne, parmi les sables du fleuve Bélus, dans les Indes, à la 
Chine, en Sibérie, en Perse, avec le sable de Bertrow, dansla mar- 
che de Brandebourg, dans la Tartaric thibétane, aux environs 
d’Oebotzk, près du Kamtchatka, en France, auxenvirons d'Arras, 
près d’Ostende, du Hâvre, de Dieppe, de Fécamp, et dans la plaine 
de Narbonne, dite de l’Etang salin, etc. (I). Le sous-carbonate 
de soude, tel qu’on l’extrait des lacs, porte le nom de rtalron. Lors- 
qu’il estpuriCé, ü est en octaèdres obliqu’angics ourhombuïdaux ; 


(l) Foyex leMémoirc sur la culture de la soude par M. Julia de 
Fontenclle, Annales de Chimie, n® 147. 
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quelquefois ces mêmes octaèdres sont coupés obliquement par 
moitié, et présentent des lames hexagones, eto. 11 est blanc, trans- 
parent, saveur urineuse, le plus efflorescent de tous les sels, verdit 
le sirop de violettes, est très soluble dans l’eau, éprouve la fusion 
aqueuse et la fusion ignée sans se décomposer. Il contient, sui- 
vant M. Bérard, 62,69 pour 100 d’eau de cristallisation, et, siii- 
vaiit M. Klaprotb, 23. 

Composition, d’après ce dernier chimiste : 

Acide 39 

Soude 38 

£au 23 


XI” BSPéeS. 

C.\RB01MATE DE STRONTIANE. 


Slrontianite , 


Doit son nom à Strontian, dans l’Argileshire et à Lcadhills, en 
Ecosse, où elle a été découverte. M. deHumboldt l’a également trou- 
vée au Pérou, près de Popayan. Il se trouve en masses composées 
de fibres convergentes; il est blanc, quelquefois d’une teinte ver- 
dâtre ou jaunâtre, translucide, insipide, inaltérable à l’air, soluble 
dans 1536 parties d’eau bouillante. Réduit en poudre et projeté 
sur les charbons ardens, il produit des étincelles rouges; ses cris- 
taux sont des prismes hexaèdres régal iers, ou modifiés sur les arêtes 
des bases. (Rare.) Poids spécique, 3,65. 

Composition, d’après Klaproth : 

StrontiaOe 69,5 

Acide carbonique 30,0 
Eau 0,5 

Hope et Pelletier, qui ont également analysé ce carbonate, ont 
trouvé de 0,8 à 0,861 d’eau. 

xii° EsrècB. 

SOUS-CARBONATE DE ZIISC. 

On trouve ce carbonate avec lu calamine, en couches, dans les 

21 . 
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terrains secondaires, en Angleterre, en France, dans le départe- 
ment de i’Ourthc, etc. Il constitue deux sous-espèces. 


I'* SOUS-ESPÉCE. 


Ce sel est en petits cristaux; son clivage a lieu parallèlement 
aux faces d’un rhomboèdre dont les dimensions h’ont point encore 
été déterminées; quelquefois il est en dodécaèdres à triangles sca- 
lènes. Il en existe aussi des variétés qui sont ; Compactes. La- 

mellaires ou fibreuses. — Pseudomorphiques, en carbonate de 
chaux lenticulaire. — Oolithique. — En stalactites et stalagmi- 
tes, etc. Soluble avec efiFervescence dans l’acide sulfurique, dont 
les alcalis en précipitent l’oxide; ne donnant point d’eau par ta 
calcination. Poids spéciGque, 3,60 à 4,33. f 

Composition : Acide carbonique 35 

Oxide do sine 65 

iôô 


11* SOOB-KSPÈCB. 

HYDRO-CARBONATE DE ZINC. 


Mêmes caractères chimiques que l’antre sous-espèce, avec eette 
seule différence qu’il donne plus ou moins d’eau par la calcination. 


Composition, d’après la formule de Berzélius : 

Carbonate de zinc 69 f Acide carbonique 15 

Hydrate de zinc 31 / Oxide de zinc 73 

Eau 12 

100 100 


DEOXIÈME GEHHE. — CARBONATES DOUBLES OU 
MULTIPLES. 


Quoiqu’on trouve isolément les carbonates de chaux, de fer, de 
manganèse, de magnésie, etc., purs, il arrive souvent, cependant, 
qu’ils sont unis deux a deux, trois à trois, et même quatre à quatre ; 
cette combinaison et la prédominance d’un des principes cons- 
tituons, car il yen a toujours un dont les proportions sont su.pé- 
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rieures à celles des autres , en font varier les formes à l’inSni. 
Ainsi, lo dans ceux où le carbonate de chaux domine, on doit 
ranger les calcaires des Ardennes, de Quiney, d'Epinac, la dolo- 
mite des Alpes, le calcaire rose de Moutiers, etc.; 2° parmi les cal. 
caires à quatre bases , ceux de ce dernier lieu , ainsi que du 
Bevonshire, de Percy, de Timor, deTramone, de Nolre-Dame-du- 
Pré, etc. ; 3" ceux où le carbonote de fer l’emporte se composent 
du fer spathique d’Allevard, d’Anîin, des Martigues, de Chail- 
lot, etc. ;4o enfin, ceux qui sont à la vérité moins nombreux, et 
qui résultent delà combinaison del’acide carbonique avec la ma- 
gnésie ou le manganèse et d’autres bases, tels que ceux de l’ile 
d’Elbe, du Hartz, de Nagrac, de Freyberg, eto. 

Parmi ces carbonates multiples il en est c]ui contiennent des 
proportions de bases secondaires en si petites quantités que nous 
n’avons pas cru devoir les ranger dans ce genre, nous allons donc 
nous borner à décrire les espèces dont la composition bien évi- 
dente les y porte naturellement. 

l»e EspicE. 

CARBONATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE. 

Dolomite. 

Ce minéral donne lieu à un grand nombre de variétés, d’après 
ses formes cristallines, sa structure et ses diverses couleurs. Nous 
nous contenterons de décrire les quatre qui nous ont paru offrir 
le plus d’intérêt. 


A. Dolomite commune ou grenue. 

C’est à Dolomicu qu’on en doit la connaissance. Elle se rencontre 
en masses et en concrétions distinctes grenues; couleur blanche , 
et parfois grisâtre ou jaunâtre; éclat luisant et nacré , faiblement 
translucide; cassure en grand, imparfaitement schisteuse; phos- 
phorescente par le frottement , ou quand on l’expose sur un fer 
chaud; demi-dure, maigre au toucher. Poids spécifique , 2,83. 

Composition : Carbonate de chaux 52,08 

— — de magnésie 46,50 

Oxide de manganèse 0,25 

— de fer 0,05 
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On trouva, pour la première fuis, a Rome, au palais Borgliése , 
une variété de dolomite flexible. L'expérience a démontré que les 
diverses variétés, de même que la pierre calcaire grenue, pouvaient 
le devenir en les taillant eu dalles longues et menues , et les sou- 
mettant, pendant six heures, à une température d’environ 250 C». 


B. Dolomite brune. — Chaux calcaire magnéaienne de Tennant. 


Se trouve, dans le nord de l’Angleterre, en couches très épaisses 
et d’uneétendue considérable, reposant sur la formation de houille 
de Newcastle. Couleur gris jaunêtre et brun jaunâtre , brillante à 
l’intérieur, cassure csquillouse, translucide sur les bords, cassante , 
plus dure que le spath calcaire. Poids spéciGque des cristaux, 2,8. 

Composition, suivant M. Tennant ; 


Acide carbonique 47,2 

Chaux 29,5 

Magnésie 20,3 

Alumine et fer 0,8 


fl existe aussi une dolomite flexible qui sc rapporte à cette sous- 
espèce. Elle a été trouvée prés du château dcTynmouth. Couleur 
gris jaunâtre, en masse, opaque, très flexible, poreuse, cassure ter- 
reuse , se laissant entamer par le couteau. Poids spéciflquo , 2,54. 
Composition ; Carbonate de chaux 62 
de magnésie 36 


C« Dolomite en colonnes. 

Existe, en Russie, dans la serpentine, en masse et en concrétions 
prismatiques minces d’un blanc sale ; éclat vitreux tirant sur le 
nacré, cassante, clivage imparfait, cassure inégale, un peu trans- 
lucide. Poids spécifique , 2,76. 

Composition :. Carbonate de chaux 51 

de magnésie 47 

de fer hydraté 1 


99 
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D. Dolomite compacte ou gurhofite. 


En filons dans des roches de serpentine , en niasse. Elle est d’un 
blanc de neige, mate, cassure conchoïde aplatie , demi-dure, un 
peu translucide sur les bords. Poids spécifi((ue , 2,76. 
Composition : Carbonate de chaux 70,5 

de magnésie 29,5 


II< ESrËCE. 


SPATH RUOMBE. 

Spath amer, spath magnésien, muricalcile. 


Existe en Ecosse, en Suède, en Suisse, dans leTyrol, etc., dans 
les roches chlorites, etc. Couleur blanc grisâtre et jaunâtre ou gris 
jaunâtre, toujours cristallisé en rhonibes de moyenne grosseur , 
cassure lamcileiise, clivage triple, raie le spath calcaire , cassant. 
Poids spécifique, 2,48. « 

Composition , d’après le terme moyen de quatre analyses de 
divers échantillons par Klaproth : 

Carbonate de chaux 59,50 

— — de magnésie 37,60 

Oxide de fer 3,06 

Le maximum du carbonate de chaux de ces quatre espèces est 
73, et le minimum 52 ; le maximum de celui de magnésie 45 , et 
le minimum 25. 


I1I< ESrÈGE. 

CARB0N.\TE DE CU.\UX , DE MANGANÈSE ET FER. 
Spath brunissant, spath perlé, sidérocalcite. 

Il existe en filons , accompagné de spath calcaire et do fer spa- 
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tbique ; ses couleurs sont le blanc grisâtre, jaunâtre ou rougeâtre’ 
le rose , le rouge brun , le brun, le gris de perle , le noirâtre , etc* 
On le trouve en niasse , en morceaux globuleux ou cristallisé en 
pyramides doubles à trois faces, en pyramides obliques à six , en 
rbombes , en lentilles , etc. ; sa cassure est lamelleiise, à lames 
droites, mais plus souvent à lames courbes , clivage triple à frag- 
mensrbomboldaux, il raie le spath calcaire ; poids spécifique, 2,83. 
Composition : Carbonate de chaux 38 
Oxide de fer 38 

de manganèse 24 

ÏÔÔ 


IVe K5PiU:B. 

CARBONATE DE FER ET DE MAGNÉSIE DU HARTZ. 


Ce sel double, analysé par M. Walmstadt, lui a donné les pro- 
duits suirans : 


Carbonate de magnésie 

84,36 

— — - de fer 

10,02 

— - — de manganèse 

3,19 

Silice 

0,30 

Eau 

0,51 

Perte et substance destructible 


par le feu 

1,62 


100,00 

v EsrècB. 


MARNES. 



Les marnes doivent être considérées non comme des carbonates 
doubles, mais comme de simples mélanges. Kirwan les avait divi- 
sées en argileuses et siliceuses, suivant que l’une ou l’autre de ces 
terres prédominait dans la composition de la marne; comme en- 
grais , cette division mérite d’être admise. Werner a séparé les 
marnes en deux sous-espèces. 
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r< S0DS-E8PÈCE. 

MARNE TERREUSE. 

Couleur grise • ou gris jaunâtre , et formée de particules fines 
pulvérulentes , peu cohérentes , ou agglutinées, mate , légère, un 
peu tachante, odeur urineusc, quand elle est récemment extraite, 
maigre au toucher, fait effervescence avec les acides et s’y dissout 
en partie. Il est impossible de donner une idée exacte de la quan- 
tité de ses principes constituans ; ils varient constamment; nous 
savons seulement que la marne terreuse est en général composée 
de carbonate de chaux avec un peu d’alumine, de silice et de 
vbitume. « 

On la rencontre par couches dans les montagnes calcaires stra- 
tiformes , etc. 


Il' sons-ESPiex. 

MARNE ENDURCIE. 

Mêmes gisemens que la précédente, ainsi que dans les formations 
houilleuses ; elle est en masse , en vésicules ou en boules aplaties , 
et contient des pétrifications; elle est grise et quelquefois jau- 
nâtre, mate, opaque, cassure terreuse, quelquefois esquilleuse ou 
imparfaitement schisteuse ; se laisse entamer par l’ongle, maigre 
au toucher, se fond au chalumeau, et donne une escorie verdâtre ; 
fait effervescence avec les acides. Poids spécifique , de 2,4 â 2,87. 


Composition , d’après Kirwan ; 

Carbonate de chaux 50 

Alumine 32 

Silice 12 

Oxide de fer et de manganèse 2 


96 


Il est encore un autre minéral connu sous le nom de schiale 
marne bitumineux qu’on trouve en couches particulières dans les 
montagnes calcairesstratiformes, reposant sur une espèce de grès ; 
il est noir grisâtre ou brunâtre , cassure schisteuse, à feuillets 
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courbes ou droits; opaque, tendre, sectile , doux au toucher, 
poids spécifique 2,66. Il est composé de carbonate de chaux , d’a- 
lumine , d’oxide de fer et de bitume. On y trouve des poissons, des 
cryptogames pétriOcs, etdes minéraux cuivreux. 

FAMILLE DES CHROMATES. 


Tous les sels de cette famille sont d’une couleur jaune quand 
ils sont à l’ctat neutre ou à celui de sousrsel ; ils sont rougeâtres 
lorsqu'ils sont acides. 

I'* ESPÈCE. 


CHROMATE DE FER. 

Tel est le nom qu’ont donné à ce minéral, MM. Brochant, Haüy, 
Thomeson, etc. M. Beudant le range parmi les chiômites; nous 
avons cru devoir suivre la dénomination que lui ont donnée les 
premiers, attendu que nous ne connaissons point encore d’acide 
chrômeux , et (|ue ce nom de chrâmite désigne un sel dû à cet 
acide. U peut bien se faire aussi que ce minéral ne soit point un 
chrômate , mais une combinaison de deux oxides comme on en 
voit tant d'autres ; de nouvelles expériences résoudront cette q ues- 
tion. Ce chrômate a été trouvé en France , près de Gassin , ainsi 
qu’en Sibérie ; il est en masses irrégulières, ou en cristaux octaè- 
dres, raie le verre , est insoluble dans l’acide nitrique. Poids spé- 
cifique , 4,ü32. 


Composition ; 

Celui de Gassin, par 


Celui de Sibérie 

M. Vauiiuelin : 


M. Laugier : 

Oxide de chrome 

43 

53 

— — de fer 

34,7 

34 

Alumine 

20,3 

11 

Silice 

2 

1 

Perte 


1 


100,0 

100 
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II" ESPÈCE. 

CHROMATE DE PLOMB. 

Plomb chr ô maté , plomb rouge de Sibérie. 

Très rare; on l'a rencontré dans les rainw d’or de Bérézof, en 
Silésie , ainsi qu’en Autriclie , en Savoie et an Mexique ; il est en 
cristaux prismatiques tétraèdres, terminés quelquefois par des py- 
ramides à quatre faces , ou bien en prismes rhomboidaux simples 
ou modifiés, etc. Sa couleur la plus ordinaire est le rouge hyacin- 
the ; sa porrdre est d’un jaune citron, éclat entre celui du diamant 
et l’éclat gras , cassure lamelleuse. Poids spécifique , de 5,73 
à 6,069. 

Composition , terme moyen de MM. Yauquelin et Thénard : 

Oxide de plomb 64,11 

Acide chrômique 35,44 

99,55 

III* ESPàCE. 

CHROMATE DOUBLE DE PLOMB CUPRIFÈRE. 

Vauquelinite. 

Couleur verte , aciculaire; eomposé de: 

Oxide de plomb 61 

de cuivre 11 

Acide chrômique 28 

100 » 

FAMILLE DES HYDRO-CHLORATES. 

Sels muriatés ou formés d’une base unie à l’acide hydro-chlori- 
que ou muriatique; décomposables à froid par l’acide sulfurique 

22 
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eJ, au moyen de i’ébullition, par les acides arsenique et phospho- 
ri(]ne; presque toiissolubles dans l'eau ; on ii’en trouve que quatre 
à l'état natif. 


ESPÈCE. 

HYDRO-CHLORATE D’AMMONIAQUE. 


Connu depuis long-lemps sous le nom de sel ammoniac ; on en 
trouve deux espèces, le natif volcanique et le natif coucboïdal. 
Le premier est d'un blanc jaunâtre et grisâtre; il est en efflores- 
cence, en formes imitatives , en octaèdres , en prismes rectangu- 
laires à quatre plans modifiés, en cubes tronqués sur les bords, etc. 
Ce sol est éclatant, clivage dans le sens de l’octaèdre, du transpa- 
rent à l’opaque , plus dur que le talc , ductile et élastique , saveur 
acerbe et urincuse , volatil , et dégageant de l’ammoniaque quand 
on le triture avec l’hydrate de cbaui. Poids spécifique, de 1,5 à 1,6. 

Composition : Acide bydro-cblorique 69 

Ammoniaque 31 

100 

M. Rlaproth y admet 0,5 d’hydro-chlorate de soude. 

Le conchoïdal est en morceatix anguleux , il accompagne le 
soufre dans les couches d’argile endurcie , ou de schiste argileux. 
Sur 100 parties, il contient, d’après Klapruth, 97,5 d’hydro-chlo- 
rate, et 2,5 de sulfate d’ammoniaipie. 


HYDRO-CHLORATE DE CHAUX. 

SetrouveA l’état solide dans les matériaux salpétrés, et en disso- 
lution dans plusieurs eaux minérales qui lui doivent leur onctuo- 
sité. Blanc , saveur âcre et piquante , très déliquescent , soluble 
dans un quart de son poids d’eau à la température ordinaire , et 
susceptible de cristalliser en prismes hexaèdres striés; éprouve la 
fusion ignée et se convertit en chlorure de calcium , quand il est 
refroidi ; par lefrottement etdans l’obscurité, il devient lumineux, 
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ce qui lui fit donner le nom (Slc phosphore de Homberg. Poids spé- 
cifique , 1,76 

Composition : Aeidc liydro-chlorique 25 

Chaux 26 

£ru 49 


in<^ ESPÈCE. 

HYDRO-CHLORATE DE CUIVRE. 


Atakalhite. 


So trouve an Pérou , dans le district de Rarapaca , en filons et 
ayant le quartz pour gangue. Il est d’un vert tirant sur le bleu , 
très styplique ; attire l’humidité de l’air et cristallise en petites 
aiguilles rhomboïdalcs formant souvent des octaèdrescunéifornicsi 
on le trouve aussi à l’état granulaire , ou pulvérulent ; il est très 
soluble dans l’eau ; quelques gouttes d’acide hydro-chloriquc ren- 
dent cette solution d’une couleur de vert d’herbe. Poids spécifi- 
que , 4,43. 

Composition ; Acide hydro-chlorique 12 
Oxide de cuivre 72 

Eau 16 


100 

lien existe une sous-espèce qui a pour principes constituans ; 
Oxide de plomb 83,5tJ 

Acide hydro-chlorique 8,50 

Acide carbonique 6,50 

98,50 


Elle est en cristaux prismatiques à bases carrées; la théorie de sa 
composition n’est pas aisée à expliquer. 


FAMILLE DES MELLATES. 


Sels composés d’acide mellitique et d’une base. 
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SEll.E GEKRE. 

8SCLE ESrfcCB. 

MELIATE D’ÀLUMII«i£ HYDRATÉ. 

Mellite ou pierre de miel. 

On trouve ce minéral superposé sur des couches de bois bitumi- 
neux et de charbon de terre , le plus souvent accompagné de sou- 
fre; le seul lieu où on l’ait encore trouvé, est Artern, en Thuringe; 
il est rarement en niasse, presque toujours cristallisé. Sa forme 
primitive est une pyramide de 1 18° 4’ et 93° 22’; ses formes secon- 
daires sont la forme primitive à sommets tronqués, de même que 
les sommets et les angles de la base commune; couleur jaune de 
miel , demi-transparent , réfraction double dans la direction du 
plan de la pyramide, lisse et éclatant, cliragc pyramidal, cassant, 
cassure conchoidc , il est électro-résineux par le frottement ; poids 
spécifique de 1,4 à 1,6. 

Composition , d’après Klaproth : 

Acide mellitique 46 
Alumine 16 

£hu 38 

FAMILLE DES MOLYBDATES. 

Sels résultant de l’union de l’acide inolybdique avec une base. 

Ces sels sont tous décomposes par l’acide sulfurique; à l’aide du 
calorique, le charbon les décompose , et, suivant les métaux qui 
servent de base à ces. sels , en réduit l’acide ou le ramène à l’état 
d’oxide , ou bien réduit l’acide et l’oxide en même temps. 

SEITIB ESPkCE. 

MOLYBDATE DE PLOMB. 

Se trouve à Bleyberg , en Carinthie , près de Freyberg , en Saxe , 
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en Hongrie , au Mexique , etc. Il est d’un jaune pâle , le plus tou- 
veut en cristaux , en tables à huil pans . tiuelqucfois en octaèdres à 
base carrée, etc. ; poids spécifique, 5,09. 

Composition : Acide molybdiqne 49 
Oxide de plomb 61 

FAMILLE DES NITRATES. 


Sels composés d’acide nitrique et d’une base. 

Tous sont décomposés par le calorique , la base est mise à nu , et 
il se dégage , dès le commencement de l'action , du gaz oxigène et 
du gaz azote, ensuite de l’acide nitreux, quelquefois ce dernier 
acide, et du gaz oxigène, dès que l'operation commence. Les 
acides sulfurique, arsénique et phosphorique en dégagent l’acide 
nitrique à l’état gazeux, si leur action surtout est aidée de celle du 
calorique. 

Composition. L’oxigene de l’oxide est à celui de l’acide : : I : 5 
et à la quantité d’acide : : 1 : 6,77. 


ESPÈCE. 

NITRATE DE CHAUX. 

Ce sel e^ÿste en grande quantité dans les vieux platras , sur les / 
vieilles murailles, sur les pavés ou les murs bas, humides ou non 
habités, etc. j il est alors sous forme de petits cristaux assez longs, 
imitant les barbes de plume. Il est blanc, inodore , saveur âcre, 
déliquescent, soluble dans le quart de son poids d’eau, soluble 
dans l’alcool, et cristallisant en prismes hexaèdres réguliers. 
Composition : Acide nitrique 65 

Chaux 35 

. ' 100 


II” ESPÈCE. 

nitrate de magnésie. 


ExUto dans les eaux de mer et de quelques sources. Inodore, rn- 

22 . 
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veur amère , déliquescent, cristallise en prismes déliés, ou en 
prismes rliombnïdaux , et est complètement décomposé par les al- 
calis. 

Composition : Acide nitrique 72 

Hagnésic 28 

lüO 


iii^ EsrkcE. 


WITRATE DE POTASSE.. 

0 

Ce sel est très anciennement connu sous le nom de salpêtre, et 
dcselde niire quand il est purifié. Il existe à l’état naturel dans 
tous les lieux habités, ainsi qu’uni à diverses terres dans l’Inde, 
dans la partie méridionale de l’Amérique, etc. Eu Europe, il se 
trouve en asscx grande abondance pour être réexploité tous les 
quatre ou cinq ans dans les terres du sol desécurics, des bergeries, 
des magasins à blé, et autres lieux semblables où se trouvent des 
substances organiques. On peut consulter le mémoire que M. Julia 
de Fontenelle a lu à l’Académie royale des sciences , en 1824 , sur 
la nitrification. 

Le nitrate de potasse pur est en beaux prismes à six pans à som- 
mets hexaèdres, transpa'rens , ayant une saveur fraîche , inaltéra- 
ble à l’air, très soluble dans l’eau, fusible à 340’, et devenant alors 
dur, blanc, pesant et translucide; c’est ce qu’on nomme en phar> 
macie cristal minéral; à une température plus élevée, il se décom- 
pose complètement. Poids spécifique , 1 ,93. 

Composition, d’après M. Julia de Fontenelle : 

Acide nitrique 53,55 

Potasse 46,45 

100,00 

iv« ESPiCK. 

WITRATEDE SOUDE. 

Ce sel a été découvert naguère au Pérou, près du port Yquique, 
district d’Atacania , en couches plus ou moins épaisses , et sur une 
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étendue de plus de cinquniitc lieues ; il est recouvert d’uii banc 
d’argile ; on vient d'en trouver aussi tout récemment en Espagne, 
près de Cadix. Ce sel a une saveur fraîche , piipiante et amère, so- 
luble dans trois parties d’eau à 15‘', et cristallisé en prismes rhoin- 
boïdaux qui sont anhydres. Poids spécifique, 2,096. 

Composition , d’après M. Julia deFontenelle : 

Acide nitrique 63,36 
Soude 36,64 

100,00 

FAMILLE DES OXALATES. 


Sels formés d’acide oxalique et d’une base. 

SEULE GERBE. 

SBULB BSPBCE. 


OXALATE DE FER. 


Humboldite. 


Minéral très rare, qu’on n’a encore rencontré que dans les lignites 
de Kolowserux, en Bohême. Couleur jaune serin; décomposable 
par une haute température; le résidu, traité par l’acide hydro-chlo- 
rique,donne, parles hydro-cyanates, un précipité bleu. Poidsspé- 
cifique, 1,3. 

Composition, suivant M. Kivero ; 

' Acide oxalique 46,14 
Protoxide de fer 53,86 

100,00 


Nous sommes portés à croire que c’est du peroxide de fer, et 
non du protoxide, puisque les protoxalates de fer, qui sont le pro- 
duit de l’art, sont en prismes verts et solubles , et que les peroxa- 
lates sont jaunes et à peine solubles. 
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FAMILLE DES PHOSPHATES. 

Sels fornK^s d’acide pliosphoriquo avec les bases en diverses pro- 
portions. Les aoiis-phospltale» contiennent une fois et demie au- 
tant de base que les phosphates; les phosphates nei</u/es, les trois 
quarts des phosphates; les phosphates acide», la moitié. Ces sels 
natifs sont indécomposables parle calorique, et vitrifiables. Nous 
diviserons cette famille en troisgenres, 1° phosphates anhydres; 
2° phosphates hydratés, et phosphates multiples. ?ious préférons 
adopter cette épithète de hydratés que celle A' hydro-phosphates, 
admise par M. Beudant, attendu qu’elle présente une série d’er- 
reurs, vu que ce mot hydro étant employé par les chimistes pour 
désigner les acrides formés par l'hydrogène et une base , il semble 
que les hydro-phosphates sont des sels qui résultent d’une com- 
binaison d’une hase avec un acide hy dro-phosphorique qui n’existe 
point. Cette erreur est eucore plus grave aux sulfates hydrqtés que 
M. Beudant nomme hydro-sulfates , ce qui annonce que ces sels 
sont produits par l’acide hydro-sulfurique, tandis qu’il n’en con- 
tiennent pas un alôme , mais bien de l’acide sulfurique. Malgré 
toute l’estime que nous professons pour les lalens de M. Beudant, 
dans l’intérêt même de la science qu’il cultive avec tant de succès, 
nous avons cru devoir faire cette remarcpie. 


PBEHiEB GENRE. — PHOSPHATES ANHYDRES. 

PHOSPHATE DE CHAUX. 

> 

Ce sel, avec excès de base, constitue les 2/5 de la charpente os- 
seuse des animaux. Le phosphate de chaux natif forme des mame- 
lons demontagne en Espagne, particulièrement dans l’Estramadure; 
on le trouve aussi dans les mines d'étain , avec la topaze, à Schnée- 
berg, Gcyer, Eibenstock , Sainte-Agnès, etc. 

ire espèce. 

PHOSPHATE SESQUI-CALCAIRE. 

Apatite . 

Se tionve dans les roches primitives, dans des veines d’étain du 
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{'raait du Mont-Saint-Miohcl , dans ic Cornouailles, en France, à 
INantes, etc. Il est en niasse ou cristallise en prismes hexaèdres 
aplatis qui offrent quelquefois des tables à six faces; les extrémités 
latérales sont souvent tronquées et les faces lisses; on en trouve 
aussi des >arictésqui sont mamelonnées, — compactes, — terreuses, 
— lamellaires, — granulaires, —reniformes, — testacées, — stalac- 
titiques, etc. L’apatite est blanche, ou bien bleuâtre, jaunâtre, 
rougeâtre, violette ou verte; elle est opaque, ou translucide, 
trèsrarementtransparente; elle est éclatante, cassante, phospho 
rescente sur les charbons, électri((ue par le frottement ou la cha- 
leur, et d’un poids spécifique de 3, 1 . 

Composition. M. Klaproth a analysé la variété connue sous le 
nom de pierro ^asperge ; il l’a trouvée composée de 
Acide phosphori({uc 46,25 
Chaux 53,75 

100,00 

II” EsrÈcS. 

PHOSPnORITE. 

l'e SOl’S-ESrÈCB. 

PHOSPHORITE COMMUEE. 

En masse et formant des couches considérables dans la province 
d’Estramadure , en Espagne; elle est d’un blanc jaunâtre,.’ mate, 
cassure inégale, opaque, tendre, un peu cassante, réduite en pou- 
dre grossière; et jetée sur les charbons ardens, elle donne une lu- 
mière verte phosphorique. Poids spécifique , 2,8. 


Composition, selon Pelletier : 

Acide pbosphorique 34 
Chaux 59 

Acide fluorique 1 

Silice 2 

Oxide de fer 1 


97 
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Il gOOB-ESriCE. 

' PHOSPHORITE TERREUSE. 

Dans un filon , à Marmarosch , en Hongrie; elle est sons forme 
de terre mate qui devient phosphorescente quand on la met sur des 


charbons enflammés. 

Composition , d’après Rlaproth : 

Acide phosphorique 32,25 

Chaux 47 

Acide fluoriquc 2,25 

Silice ' 0,05 

Oxide de fer 0,75 

Eau I 


Quartz et terre grasse 1 1,05 

95,25 

111° ESPÈCE. 

PHOSPHATE DE MAGNÉSIE. 


Wagnerite. 

Se trouve dans des schistes argileux et micacés à UoHgraben 
ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique ; il est d’un blanc plus ou 
moins jaunâtre , vitreux , se divisant en prismes rhomboïdaux. 
Poids spécifique , 3,11. 

Composition ; Acide phosphorique 63 
Magnésie ' 37 

100 


Ce phosphate devrait être rangé parmi les multiples , s’il est 
vrai qu’il contienne toujours 0,3 de fluate de magnésie. 
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IV<’ ESPACE. 

PHOSPHATE DE PLOMB. 

Existe principalement dans les mines de sulfure de plomb , telles 
que celles de la Croix , en France , du Hartz , etc. ; ses couleurs 
les plus ordinaires sont le brun, le jaune et le vert; scs cristaux 
sont des prismes hexaèdres réguliers, souvent avec diverses modi- 
fications. Poids spécifique , 6,4. 

Composition , 'suivant Klaproth : / 

Oxide de plomb 76 
Acide pbosphorique 24 

iôô^ 

Il est souvent uni à de l'arséniate de plomb, ce que l’on recon- 
naît à l’odeur d’ail qui se développe lorsqu’on le chauffe avec un 
peu de charbon. 


OEUXIÈNB GENRE. 


PHOSPHATES HYDRATÉS. 


ESPÈCE. 

PHOSPHATE HYDR.ATÉ D’ALUHIA’E. 


Wavellite , hydrargilita de Daty. 

%■ * 

Elle existe le plus souvent en globules composés de fibres di- 
vergeant du centre à la circonférence, sur la surface desquelles 
on la trouve aussi en prismes rhomboïdaux à sommets dièdres ; 
elle est aussi sous formes imitatives. Sa couleur est le blanc grisâ- 
tre, éclat nacré, translucide, cassante, aussi dure que le spath 
fluor. Poids spécifi({ue, de 2,-3 à 2,8. 

Composition , d’après Davy : elle ne contient que 70 d’alumine, 
26 d’eau 1,4 de chaux. Cependant MM. Berzélius et Thénard la 


Digitized by Google 



( 260 ) 

classent parmi les phospatcs alumineux ; 
ses principes constituans : 

Acide phospnonque 

Alumine 

Eau 


M. Beudant donne pour 

41 

39 

20 ' 


lOO 


I>e nouvelles analyses sont nécessaires pour résoudre cette ques- 
)o. M. Deshassyns en a rapporté, de l’ile Bourbon, une varie e 


tion 

qui a 3,13 d’ammoniaque. 


ne X8PECE. 


PHOSPH.\TE HYDR\T| DE CUIVRE. 

Ce minéral est rare : on le trouve en petite, quantités dans 
quelques mines de cuivre de Hongrie , sur les bords du Rhin , 
à Rheiiibreitenbach, etc. Elle se présenté sous divers états , en 
masses mamelonnées , aciculaire , baci laire . compacte , ou bien 
cristallisée en prismes rliomboidaux droits d environ lœ , qui 
srehangent très souvent en octaèdres rectangles. Poids spec 

tique , 3,5. , „ ^ 

Composition , d’apres Berthier . 

Acide phosplioriquc 
Deutoxide de cuivre 
Eau 


64 

29 

7 


100 


111° ESPÈCE. 

PHOSPHATE DE FER HYDRATÉ 
Vivianite. 


• -f 


Comme le précédent , ce minéral est rare ; il existe en cristaux 
dans les mines de Sainte-Agnès, en Cornouailles, dans les ro ch 
micaschisteuses , accompagnant le sulfure de fer magnétique , 
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dans les produits vo1cani(]ucs de l’ilc Bourbon , etc. On le trouve 
en masse à l’île de France , et terreux , dans les substances argi- 
leuses qui ont contenu des corps organiques. Ce sel est presque 
toujours bleu; celui qui est terreux est parfois blanc à l’intérieur. 
Poids spécifique , 2,6. 

Composition du phosphate cristallisé ; 

Acide phosphorique 22 
Protoxide de fer 44 

Eau 34 

Le terreux a la même composition d’aprèsFourcioy, avec cette 
seule différence que le fer a été peroxidé par son long contact 
avec l’ajr. 

IV® ESPÈCX. 

PHOSPHATE HYDRATÉ D’DRANE. 

Uranitc. 

Peu commun ; sc trouve en lames carrées ordinairement grou- 
pées d’une manière confuse les unes sur les autres. Celui (|u’on 
rencontre à .\utun est jaune; celui d’Angleterre et de Sibérie est 
vert, et doit cette couleur au phosphate de cuivre. Il existe aussi 
à l'état compacte, aciculaire, mamelonné etbacillaire. Poids spé- 
cifique , 3,5. 

Composition , d’après M. Phillips : 

Acide phosphorique 10 
Deutoxide d’urane 75 
Eau 15 

TROISIÈME GENRE. 

PHOSPHATES MULTIPLES. 

|'« espèce. 

PHOSPHATE D’ALDMINE MAGNÉSIEN. 

Klaprothite. 


On rencontre ce minéral en petits nids dans du quartz, parfois 
nvec des rudimens de cristaux ; il est bleu. Poids spécifique , 3. 

23 
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Composition , d’après M. Fuchs : 

Acide phosphorique 41,81 


Alumine 35,73 

Maf'nésie 9,34 

Oxide de fer 2,64 

Silice 2,10 

Eau 6,06 


97,68 

A cette epèce , ÎH. Beudant croit qu’on pourrait rapporter la 
childrenile , <fui se trouve composée, d’après M. Wollastoo ^ 
d’acide phosphorique , d’alumine et de fer. 

» 

|l° ESPÈCE. 

PHOSPHATO-GARBONATE DE CHAUX. 

Découverte par M. Bonnard, dans une couche d’argile brunâtre, 
renfermant des minérais de fer en grains, à peu de profondeur au- 
dessous de la surface du plateau dit Vallée de Sainl-Thibaiid , 
département de la Côte-d’Or. Ce phosphorite est d’un blanc gri- 
sâtre ou jaunâtre , veiné , tacheté ou pointillé de brun , léger, 
tendre , à cassure terreuse. 

Composition , d’après M. Berthier : 

Phosphate de chaux 74 
Carbonate de chaux; 10 

Mélange d’argile et d’oxide de fer. 

111° ESPÈCE. 

PHOSPHATE DE MANGANÈSE ET DE FER. 


Se trouve dans le département de la Haute-Vienne, près de 
Saint-Sylvestre ; il a une couleur brune , cristaux en aiguilles 
rayonnantes, avec quelques petits points bleus, poussière du vert 
olive; fond au chalumeau et donne un verre vert opaque. 

M. AUuaud en a envoyé deux variétés à H. Vauquelin ; l’une est 
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d’un brun violet, et i’autrc d’un jaune verdâtre. Suivant ce chi- 
miste , la première est composée de 

Acide phospborique 58 

Oxide de fer 28 

•— de manganèse 14 

• 

La seconde ne lui a donné que Ü,30 d’acide phospborique, ce 
qui le lui fait regarder comme un sous-pliosphatc, et la seconde 
comme un phosphate. 


Variété. 


Triplite. — Brune, non cristallisée. Poids spécifique, 3,9, et 
composée , d’après M. Vauquelin , de : 

Acide phosporique 27 

Oxide de manganèse 42 

de fer 31 

M. Beudant donne les proportions suivantes , j’ignore d’après 
quelle analyse ; acide , 34 , oxide de manganèse , 34 , oxide 
de fer, 32. 


IV° ESPÈCE. 


AMBLYGOMTE. 

Couleur verdâtre, vitreuse, donnant, par le clivage, des prismes 
de 106® 10* et 73“ 50’. Poids spécifique, 2,9. 

Composition : 

M. Berzélius la regarde comme un sous-phosphate d’alumine 
et de lithine, contenant 0,11 de cette dernière. 


V« ESPECE. 



TURQUOISE. 


Existe en filons dans de l’argile ferrugineuse , et en petits mor' 
ceaux dans celle d’ailuvion ; elle est en masse, disséminée , com- 


:# 
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pacte ou terreuse , ou bien sous forme imitative. Ses couleurs 
sont le bleu de Smait ou le vert clair; elle est mate, à cassure 
conuhuïde ou inégale, opaque, moins dure que le quartz, de cou- 
leur blanche quand on lu racle. Poids spécifique, do 2,86 à 3. 

Composition , d’après John : 

Alumine • 73 

Oxide de cuivre 4,5 

— de fer 4 

Eau 18 

Cette turquoise est connue dans le commerce sous le nom de 
vieille roche; c'est l.n plus estimée. Il en est une autre qui est, à 
proprement parler, la seule qui appartienne à ce genre, et qui est 
formée par des os fossiles colorés par l’oxide de cuivre. Cette tur- 
quoise eût dû figurer parmi les alurainates. 


Turqtioi$e$ de nouvelle roche. 

Celles-ci doivent leur origine à des os fossiles, surtout à des 
dents d’animaux ayant, suivant les uns, l’oxide de cuivre pour 
principe colorant , et suivant Haüy, le phosphate de fçr. Celles-ci 
sont moins dures et bien moins estimées que celles devieilic roche. 
Elles sont translucides sur les bords , répandent une odeur ani- 
male quand on les chaulTe , et se dissolvent en grande partie 
dans l’acide nitrique. Elles contiennent de 70 à 80 parties de phos- 
phate de chaux. 

Les turquoises de vieille roche ayant une belle teinte sont fort 
chères. Une de ces pierres, ovale de 6 lignes 1/2 sur 6 , d’un bleu 
clair avec œil verdâtre , s’est vendue, chez M. Dréo , 500 fr. Une 
autre de même taille, d’nn beau bleu de ciel , 24l'fr. 

Une belle turquoisede nouvelle roche, bleu de ciel, de4 lignes 1/2 
sur 4, y fut vendue 121 fr. 


FAMILLE DES SILICATES. 



rmés par la eilice et une base. 


Les silicates , par la nature et la proportion des bases, consti- 
tuent environ cent espèces de minéraux , parmi lesquels se trou- 
vent la plupart des pierres gemmes. 
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PREHIÈKE 6ECTI05. 

PBEHIER GENRE. — SILICATES ALUMINEUX. 

Les acides puissans, en a(;!ssant sur les silicates en poudre et 
à l’aide de la chaleur, en séparent de la silice ; les alcalis pro- 
duisent, dans la solution, un précipité gélatineux, qui est un hy- 
drate d’alumine. 

A. Silicates alumineux simples (I). 

I'® ESPÈCE. 


ALLOPHAINÉ OU RIEMAÎNITE. 

Découverte dans la forêt de Thuringe , dans une couche de 
grauwache schisteuse, en masse ou en formes imitatives ; cou- 
leur bleue et ([uelquefois verte, brune ou blanchâtre , éclat vi- 
treux, tranparente ou translucide sur les bords , très cassante , 
cassure imparfaitement concho'ide, très tendre. Poids spécifi- 
que, 1,89. 

Composition, d’après Stromoyer : 


Silice 21,92 

Alumine 32,02 

Chaux 0,73 

Sulfate de chaux 0,52 

Carbonate de cuivre 3,06 

Hydrate de fer 0,27 

Eau . 41,03 


100,00 


(1) Nous avons cru devoir comprendre dans cette section 
des silicates simples ceux qui ne contiennent qu’une petite 
quantité d’autres bases. 


23. 


» 


/ 
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II* ESPÈCE. 

CYNIATE Oü DISTHÈNE DE HAUY. 


Se trouve dans le granit et le chiste micacd des montagnes 
primitives, sur le mont Saint-Gothard, dans diverses parties de 
l’Europe, ainsi qu’en Asie et en Amérique. Elle offre diverses 
variétés, soit en masse ou disséminée, en concrétions distinctes, 
bacillaire, Bbreux ou en cristaux prismatiques hexagones, octo- 
gones, décagones irréguliers et élargis sur deux faces opposées , 
les faces brillantes, nacrées, et striées ; la forme primitive est 
un prisme oblique quadrangulaire. Sa couleur est celle du bleu 
de Prusse, passant au gris et au vert ; elle est translucide ou 
transparente, clivage double, cassante, idio-électrique à l’état 
de pureté; par le frottement, il est des cristaux qui acquiè- 
rent l'électricité résineuse et d’autres la vitrée. Poids spécifi- 
que, 3,5. 

Composition, d’après Klaproth, d'après Arfwedson ; 


Silice 

43 

32 

Alumine 

55,5 

68 

Fer 

0,5 


Traces de potasse 




99,0 

100 

lit ESPÈCE. 



CHRYSOBÉRIL. 

Cimophane d’IIaily, chrysopale de Lametherie, chrysolite. 

On rencontre ce minéral au Brésil, dans l’ile de Ceylan, dans 
le Connecticut et en Sibérie ; le plus souvent , il est en masses 
arrondies de la grosseur d’un pois. On le trouve aussi cristal list- 
le plus communément en prismes à huit pans terminés par des 
sommets hexaèdres; il est couleur vert d’Espagne, et quelquefois 
blanc verdâtre et gris jaunâtre ; il y a des variétés qui sont les 
unes vitreuses, les autres diaphanes, et les autres chatoyantes. 
Le chrysobéril est demi-transparent et cassant , cassure con- 
choïde ; il raie le béril et le quartz, a une réfraction double , est 
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électrique par le frottement , et infusible au chalumeau. Poids 
spécifique, de 3, 6 à 3,9. 

Composition, d’après Klaproth : 

Silice 18 

Alumine 71 

Chaux 8 

Oxide de 1er 1 

M. Beudant y regarde la chaux comme accidentelle. 

IVe SSPBCB. 

COLLYRITE. 


Ce minéral a l’aspect de la gomme, il est ou mamelonné, ou 
décomposé, ou terreux; sa cassure a un éclat résino- vitreux ; 
exposé à l’air, il se décompose : il en est de même si on 
l’expose à l’action du calorique, il ne tarde pas a se réduire en 

poudre. lo 

Composition : Silice 

Alumine 42,46 

Eau 44,40 


V« BSPicE. 


NEPIIELINE, FELD-SPATH RH03IB0IDAL. 

Se trouve près de Naples , à Monte somma , en cavités dru-» 
siques, avec la ceylanite, la vésuvienne et le mélonite, dans du 
calcaire granulaire. Elle est en masse et cristallisée en prismes 
équiangles parfaits à six pans, ou bien ayant les plans terminaux 
tronqués. Couleur blanche , éclat vitreux , clivage quadruple , 
transparent et translucide , cassure conclioide, aussi dur que le 
feld-spath. Poids spécifique de 2,6 à 2,7. 

Composition : Silice 46 

Alumine 49 

• Chaux 

Oxide de fer 1 
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' TIC ESPÈCE. 

PIERRE DE PERLE, PERLSTEIIV. 

Elle existe en lits d’une {grande étendue dans do l’argile por- 
phyrique, près de Tokai en Hongrie, ainsi qu’en Irlande ; elle 
est en masse, en vésicules’, ou bien en concrétions grossières, au 
milieu desquelles on trouve des sphères d’obsidienne. Couleur 
la plus ordinaire grise, éclat brillant, translucide sur les bords, 
tendre, très frangible, et d’un poids spéciRque de 2,24 à 2,34. 


vue XSPàCE. 


PIERRE DE POIX. 

I 

On la trouve en diverses parties de l’Âllemagne, en Saxe, en 
Sibérie et en France. Elle est en filons traversant le granit; cou- 
leur verte , éclat vitro-résineux , cassure conclioïde, cassante, 


demi-dure, frangible, un peu translucide sur 

les bords, fusible 

au chalumeau. Poids spécifique, 2,2 à 2,3. 

V 

Composition, d’après Rlaproth ; 


Silice 

73 

Alumine 

14,05 - 

, Oxide de fer 

1 

Chaux 

1 

Soude 

1,76 

Oxide de manganèse 

0,1 

Eau 

8,5 


99,40 


vnie ESPÈCE. 


PUMICE. 


'â^ï^Ce minéral offre trois principales variétés que nous allons exa- 
mner : 


1* Pumice ettrews*. Se trouve en couche dans les îles de 
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Lipari. Couleur gris de fumée, gris do cendre, gris jaune clair, 
petit éclat nacré, cassure 6brcuse, translucide, très cassante, 
rude au toucher. Poids spécifique de 0,378 à 1,44 : les premières 
surnagent l’eau. 

2® Ptitnice commune. Même gisement que la précédente , 
couleur blanchâtre, vésiculaire, éclat nacré, translucide sur les 
bords, très cassante, rude au toucher. Poids spécifique, de 0,752 
à 0,914. 

Composition, d’après Klaproth : 

Silice 77,5 

Alumine 17,5 v 

Soude et potasse 3 

Fer et manganèse 1,75 

99,75 

Su Pumice porphyrique. Sut \es bords du Rhin, àTokai, en 
Hongrie, etc. ; couleur blanc grisâtre, très poreuse, éclat nacré; 
poids spécifique, 1,661. Elle est mêlée avec des cristaux de feld- 
spath, de mica et de quartz. 

IXe aspicE. 

PIMTE, MICARELIE DE KIRWAN. 

Trouvée d’abord à Pini , en Saxe, et depuis en plusieurs autres 
lieux. Elle est en masse , en concrétions laraelleuses , et plus sou- 
vent cristallisée en prismes équiangles à six pans , etc. Elle est 
opaque, tendre, se laissant facilement couper , non élastique , 
frangiblc, toucher un peu gras, cassureinégaïe à grains 6ns. Poids 
spéciûque , 2,95. 

Composition, d’après Klaproth : 

Silice 29,5 

Alumine 63,75 

Oxide de fer 6,75 

100,00 

]R. Beudant a décrit cette espèce sous le nomde pinile de Saxe; 
il en a cité une autre qui est opaque , tendre, compacte et feuil- 
letée , fusible , cristaux dérivant d'un prisme rectangulaire , et 
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d’un poids spécifique de 2,98. Kirwan indique ce même poids 
pour le précédent. M. Beudant donne, pour sa composition, sans 
citer le nom du chimiste qui l’a analysée ; 

Silice 65 

Alumine 35 

TÔlT 


M. Gillet de Laumont fils a trouvé, dans celle d’Auvergne, 0,89 
de tritoxide de fer. Tout porte à croire que ces minéraux sont des 
variétés de la même espèce. 

X® KSPÈCE. 

TRICLOSITE , FAnLÜKITE TEINDRE. 


A Fahlun , en Suède , dans des roches schisteuses , micacées ou 
talqueuses; couleur brunâtre, tendre, cristaux prismatiques 
rhomboïdaux obli({ucs de 109'* 30’ et 70® 30’, Poids spécifi- 
que , 2,6. 

Composition , d’après Hisiiiger : 


Silice 

46,79 

Alumine 

26,73 

Oxide de fer 

6,01 

Magnésie 

2,97 

Oxide de manganèse 

0,43 

Eau 

13,50 


95,43 


B. Silicates doubles. 

XI‘ ESPÈCE. 

AMPlIIGÈiVE DE HAUY. 

Leucite , vésutian de Kirtoan , grenat blanc du Vésuve, zéolite , 
dodécaèdre de Jameson. 

Existe plus particulièrement en Italie , à Albanp , Frascati , 


L 
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dans les environs du Vésuve, dans des laves, des roches de 
trapp, etc. Elle est ordinairement en grains arrondis , ou cristal- 
lisée en pyramides doubles aiguës , à huit faces. La forme primi- 
tive de ces cristaux est le cube ou le dodécaèdre rhomboïdal. 
Couleur blanche, parois d’un blanc grisâtre ou jaunâtre et rare- 
ment rougeâtre, translucide, réfraction simple, clivage impar- 
fait, cassante; elle raie difficilement le verre. Poids spécifiijue 
de 2,37 à 2,49. 

Composition, d'après M. Vauquelin. 


Silice 

56 

.'\lumine 

20 

Potasse 

20 

Chaux 

2 

Perte 

2 


100 


M‘. Boudant donne pour sa composition 65 bi-silicate d'alumine 
et 35 bi-silicate de potasse. Nous sommes portés à, croire que la 
potasse existe à nu dans ce minéral , puisque M. Vauquelin a re- 
connu (/ofrrnol des Mines , n^ 39) que sa poudre verdissait le 
sirop de violettes. 


xn® Esvâcx. 

AN.\LCIME , CÜBIZITE DE WERNER. 


Zéolito cubique. 


Découverte par Dolomicu près de Catanc , dans les îles Cyclo- 
pes , elle se trouve aussi dans le Hartz, en Bohémc|, dans les iles 
de Eerroë , etc., dans le granit , le gneiss , le basalte , les laves et 
lestrapps. Elle offre des variétés de couleur qui sont ; le blanc, 
le gris et le rougeâtre ; elle est opai[uc , translucide ou transpa- 
rente; elle est le plus souvent en cristaux agglomérés ou cubiques, 
ayant leurs angles solides remplacés par trois facettes triangulai- 
res, éclat vitro-nacré, cassure conchoïdale aplatie, clivage triple, 
raie difficilement le verre, légèrement électrique par le frotte- 
ment. Poids spécifi(]ue , de 2,54. 
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Composition : Silice 58 

Alumine 18 

Soude 10 

Chaux 2 

Eau 3,5 

Perte 3,5 


100,0 

XIIIO ESrSCB. 

ANDALOUSITE. 

Trouvée pour la première fois dans l’Andalousie, en Espagne, 
et depuis dans du schiste micacé à Doucc-Montain , comté do 
Wicklow, àDartmoor, dans l’île de Unst,etc. Il est en masse ou 
cristallisé en prismes rectangulaires à quatre pans, s'approchant 
du rhomboïde; la structure des prismes est tamelleuse, et les 
jointures sont parrallèles aux faces; couleur rouge de chair ou 
rouge rosé, translucide, cassante ; elle raie le quartz, est infusi- 
ble au chalumeau. Poids spéciBqne , 3,165. 

Composition, d'après HI. Vauquelin : 

Alumine .52 

Silice 32 « 

Potasse 8 

Oxide de fer 2 

Perte 6 jr 

100 


xrvo ESPÈCE. 

ANTHOPflYLLITE. 

A Rœnigsberg, en Norwège, dans le Groenland cl dans des 
roches de micaschiste et de quartz , en masse ou cristallisé eu 
prismes aplatis à six pans striés dans leur longueur ; couleur bru- 
nâtre, éclat nacré, cristaux transparens , en masse translucide 
sur les bords, très cassant, ne raie pas le verre. Poids spécifi- 
que, 3,2. 


/ 
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Composition , suivant le docteur Ure : 


Silice 

56,00 

Alumine 

13,12 

Magnésie 

14,00 

Oxide de fer 

6,08 

— de manganèse 

3,00 

Chaux 

3,33 

Eau 

1,43 

Perte 

2,94 


100,00 


XVe ESPÈCE. 

AXOITHE DE HAUY , YANOLITHE DE LAMÉTHERIE. 
Pierre de Thum , ou le Thumerslein de Werner, Schort violet. 

Trouvée pour la première fois dans le Dauphiné, et depuis 
en Saxe, près de Thum , dans le Cornouailles , etc. , en masse et 
le plus souvent cristallisée en cristaux qui ressemblent à un fer 
de hache par la forme et le tranchant de leurs bords , et qui sont 
des parallélipipèdes rhomboïdaux comprimés , dont deux des 
bords opposés manquent et sont remplacés chacun par une fa- 
cette. Couleur violette , translucide , très éclatante , électrique 
par la chaleur , dure, frangible. Poids spécifique, 3,21 à 3,25. 

Composition , d’après M. Vauquelin : 


Silice 44 

Alumine 18 

Chaux 19 

Oxide de fer 14 

— de manganèse 4 


99 


XVI» ESPECE. 


BILOSTEIX, AGALMATOLITE , PAGODITE, STÉATITE PAGO- 
DITE DE M. DR0?1GNIART. 


Se trouve à Naygag , en Transylvanie , dans la Chine, dans le 

24 
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pays de Galles , etc. , en masse et parfois d’une structure schis- 
thoïde. Couleur grise, brune, rouge de chair , et quelquefois ta- 
chetée ou avec des veines bleues, douce au toucher, translucide 
sur les bords , se laissant rayer par l'ongle. Poids spécifique , 
2,6 à 2,8. 

Composition , 


Selon 91. Vauquelin : 

Selon M. Klaproth 

Silice 

56 

54,05 

Alumine 

29 

34,00 

Potasse 

7 

6,25 ■ 

Chaux 

1 

0,00 

Oxide de fer 

1 

0,75 

Eau 

» 

4,00 


99 

99,05 


On la taille en magots, en Chine, pour les pagodes. 


XVIIC ESPÈCE. 

CARPHOLITE. 

Jaune de paille ou blanche, fibreuse, à fibres divergentes, ou 
bien compacte. Poids spécifique, 2,93. 

Composition d’après M- Stromeyer : 


Silice 36,16 

Alumine 28,67 

Oxide de manganèse 19,16 
— de fer 2,29 

Chaux 0,27 

Acide fluorique 1,47 

Eau 10,78 


98,80 

XVIIIO ESPÈCE. 

CTIABASIE. 

« 

Existe dans la carrière d’.Vltebcrg, près Oberstein, dans lesfeo' 
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tes de quelques ruches de trapp, prescjuc toujours cristallisée; sa 
forme primitive et le rhomboïde, difl'ércnt très peu du cube. On 
la trouve aussi sous cette forme, ainsi qu'en pyramidesàsix faces, 
appliquées base à base et les an;;les diversement modiCés; cou- 
leur blanche, ou blanc rusé; elle est quelquefois transparente , 
raie le verre, se fond au chalumeau en une masse blanche spon- 
gieuse. Poids spécifique, 2,72. 

Composition : Silice 52 

Alumine 19 

Chaux 10 

Eau 19 


100 

Le docteur Urc y admet : soude et potasse, 9,34. 

XIXe ESPACE. 

CORDIÉRITE , OU DICRHOITE , lOLlTE, PELIOM. 

Se trouve en Bavière, en Espagne et dans des roches de micas- 
chiste , en place ou dans des fragmens de ces roches recouverts 
de débris ignés ; elle est en petits nids vitreux et quelquefois cris- 
tallisée en prismes à six ou à douze pans, modifiés parfois sur les 
arêtes des bases ; sa couleur la plus ordinaire est violâtre. Poids 
spécifique , 2,56. 

Composition : Silice 52 

Alumine 37 

Magnésie 11 


100 

Variétés. Falilunite dure. iVous croyons qu’elle est une va- 
riété de la cordiérite, par l’analyse, du moins elle en diffère fort 
«peu. M. Strameyer l’a trouvée composée de 
Silice 50,14 

Alumine 32,42 

Magnésie 10,84 

Oxide de fer ’ 4 
— de manganèse 0,68 
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XX” ESPÈCE. 

ÜIPYRE , SCllMELZSTEIN DE WEMER. 

Découvert , à Mauléon , dans les Pyrénées, engagé en masses 
fascicuiaires, ou bien en petits cristaux prismatiques, dans une 
roche de stéatite; couleur blanc grisâtre , ou blanc rougeâtre ; 
ses cristaux raient le verre; éclat vitreux , frangibic. Poids spéci- 
fique, 2,63. 

Composition , d’après M. Vauquelin : 


Silice 

60 

Alumine 

24 

Chaux 

10 

Eau 

2 


96 


• , 

IXl” ESPECE. 

ÉLÉOLITE, PIERRE GRASSE, LITHRODE FELSTEIN DE 

WERNER. 

En masse et en concrétions granulaires; couleur brun tirant 
sur le vert, rouge do chair tournant au gris ou nu brun , éclat ré- 
sineux, translucide, cassure imparfaitement conchoide, frangi- 
ble , forme une espèce de gelée avec les acides. Poids spécifi- 
que , 2,6. 

Composition , d’après Klaproth : 


Silice 

46,5 

Alumine 

30,?5 

Potasse 

18 

Oxide de fer 

1 

Chaux 

0,75 

Eau 

2 


98,50 


Variétés. Dans la même roche, on en trouve une variété bleue 
et une rouge qu’oii nomme siénil-zircon; la première est opales- 
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cciite, cuiiinie Vwil do chat , ou la taille en bijoux. La ynhronito 
a beaucoup d'analogie avec l’éleolite. 

XXIIO ESPÈCE. 

ÉMERAUDES. 

Smaraydus des anciens, Smaragd des Allemands. 

On ne doit ni comprendre ni ranger dans la même classe l’éwio- 
raude du Brésil, — V orientale, — la fausse , — la primitive, — 
celle de Carthagène , — celle de Morillon , — Vaigue marine 
orientale, — le héryl bleu, etc. 

Quoique cette pierre précieuse nous vienne principalement du 
Pérou, on la trouve aussi en Egypte, dans le granit de l’ile d’Elbe, en 
France, dans des dépôts de granit graphite, à Clianteloube, dans 
le Limousin, à Marmagnc, à Nantes, ainsi qu’en Suède, en Sibé- 
rie, etc. Les plus belles sont celles du Pérou; après le rubis, c'est 
la gemme la plus estimée. 

La belle émeraude est d’un vart sui generis , plus ou moins 
foncé ; elle est presque toujours cristallisée en petits prismes 
hexaèdres simpl es ou modifiés de diverses manières ; elle est écla 
tante, transparente, presque aussi dure que 1a topaze, médiocre 
réfraction double, se colore en bleu quand un la chauffe modéré- 
ment, et reprend sa couleur par le refroidissemeut ; à une haute 
température, elle donne un verre blanc vésiculaire. Poids spécifi- 
que, 2,6 à 2,77. 

Composition. M. Thénard regarde l’émeraude comme un com- 
posé de 52 de silicate d’alumine ou de 48 de silicate de glucinc. 
Ce silicate d’alumine est formé de 65 de silice et de 35 d’alumine, 
et le silicate de glucinc de 71 de silice et de 29 de glucinc. D'a- 
près cela, l’émeraude est formée de 


Silice 

68 

Alumine 

18 

Glucinc 

14 


Les lapidaires en comptent plusieurs variétés; les voici : 

l°é)IERAIlDE VERTE. 

Émeraude noble , ou émeraude du Pérou des lapidaires. 
C’est la plus belle et la plus estimée de toutes; elle provient'dc 

17. 
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la vallée de Tunca, au Pérou. Elle est d’un beau vert de pré ve- 
louté pur, qu’on chercherait en vain dans les autres pierres pré- 
cieuses; sa couleur est due à l’oxide de chrome; elle est compo- 
sée de 


Silice 

64,5 

Alumine 

16 

Glucinc 

13 

Chaux 

1,6 

Oxide de chrome 

3,2 

Eau 

2 


2* ÉMEHiODE VEET PALE. 

Aigue marine des lapidaires. 

D’après M. Brongniart, se trouve en Daourie, dans les monts 
Allai, en Sibérie , au Brésil, au Moni-Ural, etc. Vert pâle ou 
tendre; on y rencontre souvent des jardinages et des glaces qui en 
diminuent la valeur; celle deSibérieest composée de 


Silice 

68 

Alumine 

15 

Glucine 

14 

Chaux 

2 

Fer 

1 


Dans celle-ci , l’oxide de fer est le principe colorant , tandis que 
c’est celui de ebrôme dans celle du Pérou. 

3» ÉKEEAUDE VEET BLEVATEE. 

Béryl des lapidaires. 

4* ÉMERAEDEJACnBOB^niBL. 

Émeraude miellée des lapidaires. 

Elle se trouve en Sibérie , où clic est connue sous le nom de 
chrysolito ; elle est d’un jaune qui n'est pas pur; peu estimée. 
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50 ÉMEEAUUKCHAIOTAÜTE. 


Elle ne diffère en rien par sa couleur de celle du Pérou; mais sa 
transparence se trouve altérée par un grand nombre de petites fa- 
cettes parallèles qui font naître un reflet chatoyant. Elle provient 
de la haute Egypte , du montZabara. 

Vu leur peu de dureté, les émeraudes sont faeilesà tailler. On 
les taille en degrés; elles sont fort estimées en parure , surtout la 
noble, ou du Pérou , avec un entourage de diamans. 

Le prix des émeraudes n’est très élevé que lorsque leur teinte 


est très belle , qu’elle est veloutée et sans défaut. 

One belle émeraude de 4 grains vaut de 100 à 120 fr. 

Une de 2 carats 240 

Une de 15 grains , d’une belle teinte veloutée. . 1500 

Une de 24 grains 2400 

(Vente du cabinet deM. Drée.) , 


En général , les émeraudes se vèndent au carat , dans le prix de 
50 centimes à 100 francs. 

XXlIle ESPÈCE. 

ÉPIDOTE DE HAUT. 

Delphinite de Saussure , thallilhe de Lamétherie , arendale de 
Dendrada, pilascite deWerner, akanticone de Noricège. 

r 

Se trouve en lits et Blons primitifs, accompagnant l’augite, le 
grenat, le horn-blende, le spath calcaire, les pyrites cuivreuses, 
la siénite secondaire , le schiste argileux, etc., en Ecosse, en Ba- 
vière, en France, en Norwège, etc. Elle est en masse, en concré- 
tions grenues ou fibreuses , et en cristaux divers qui dérivent d’un 
prisme rbomboïdal dont les angles sont de 114° 37’, et 63° 23’. 
Couleur vert pistache 'ou le vert plus ou moins foncé, éclatante, 
translucide, cassante, double clivage, cassure conchoïde, plus 
dure que le feld-spath et moins que le quartz. Poids spécifique, 
de 3,39 à 3,45. 
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Composition 

; 

Épidotc du Dauph 

Silice 

87 

ou thallite (1). 
41,96 

Alumine 

21 

29,96 

Chaux 

15 

12,63 

Oxide de fer 

24 

15,45 

— de manganèse 
Eau 

1,5 

1,5 

100,0 

100,00 


souS'BsrkcB. 


ÊPIDOTE CALCAIRE, ZOISITE DE WERNER. 

On en connaît deux variétés. 

l'* La zoïsite commune se trouve en Carinthic, dans nn lit 
de quartz, accompagnée de l’ogite, de la cyanite et du grenat. 
Dans d’autres localités, elle est engagée dans une roche grenue, 
composée de quartz et de mina; elle est d’un gris jaunâtre, en 
masse, en concrétions grenues et prismatiques, ou bien en 
prismes tétraèdres très obIi(]ues, dans lesquels les bords laté- 
raux obtus sont souvent arrondis. Éclat résino-nacré, un peu 
translucide, clivage double, très frangible, cassure inégale à 
petits grains. Poids spécinque, 3,3. 

2" Zoïsite friable. En Carintliie, engagée dans du talc vert, 
en masse et en concrétions grenues agrégées , n’ayant ((u’une 
très faible cohésion. Couleur blanc rougeâtre tachetée de rouge 
pâle , très peu éclatante, cassante , translucide sur les bords , 
cassure entre la terreuse et la esquilleuse. Poids spéciflriuc, 3,3. 


Composition, d’après Klaproth ; 
Zoïsite commune. 

Zoïsite friable. 

Silice 

43 

44 

Alumine 

29 

32 

Chaux 

21 

20 

Oxide de fer 

3 

* 

2,5 


(1) M. Beudant a décrit cette variété sous le nom A’épidote 
caicaréo- ferrugineux, mais comme ré[)idote contient encore plus 
de jfer, nous avons cru devoir placer celle du Dauphiné comme 
une simple variété. 
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Variétés de l’épidote. Arenacéu. - Bacillaire. — Compacte. 
— Cylindroïque. — Granulaire. — Fibro-soyeuse ( abestc oïi 
umianthc d’dpidote). — Couleurs diverses. 


XXIV° ESPÈCE. 

EUCLASE DE HAUY. 

Existe au Brésil et au Pérou, d’où clic fut portée par Donibey. 
On ne l’a encore trouvée qu’en cristaux dont la forme primitive 
est le prisme droit à bases rectangles : le plus souvent elle est 
en prismes à quatre faces obliques, striés en longueur et à bords 
diversement tronqués. Couleur verte de diverses nuanees et 
(fuelquefois bleu de ciel, clivage et réfraction doubles, frangiblc, 
raie le quartz, éclat vitreux, cassure un peu conchoïde. Poids 
spéciGque de 2,9 à 3,3. 

L’Euclase est éleetrique par le frottement; elle est frangible , 
d’un éclat vitreux, à cassure conchoïde, raie le c|uartz; exposée 
au chalumeau, elle perd sa transporence et se fond en un émail 
blanc. 

Composition, d’après M. Vauquelin : 


Silice 

36 

Âluminne 

23 

Cducine 

15 

Oxide de fer 

5 

Perte 

21 


100 


XXV« ESPÈCE. 


FELDSPATH. 

Après le carbonate calcaire, lefeld-spnth est un des minéraux le 
plus abondamment répandus dans la nature : il est la principale 
partie constituante du granit et du gneiss, de la siénitc, de cer- 
tains porphyres et d’un grand nombre de roches primitives et de 
transition. On le trouve souvent cristallisé. La forme primitive 
de ses cristaux est un parallélipipède obliqu’angle irrégulier , et 
la plus ordinaire sous*laquelle il existe dans la nature est le prisme 
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liexaèdrc ou décaèdre terminé par des sommets irréguliers. Les 
plus beaux cristaux se trou\ent en Suisse, en France, dans la 
Sibérie. On connaît iin grand nombre de sous^espèces de feld- 
spath. Le feldspath commun est employé sous le nom de pe- 
tumé pour la porcelaine de Chine ; il est blanc, rougeâtre gris, 
vert, bleuâtre, etc. Les variétés vertes sont nommées feldspath 
avanturiné, quand elles sont tachetées de hianc ; celle qui est 
verte, et qui provient de l’Âmérique méridionale, est appelée 
pierre des Amazones. 

Le feld-spath coK.mun a un clivage triple , éclat plus nacré 
que vitreux , translucide sur les bords, moins dur que le quartz, 
frapgible, cassure inégale ; il donne au chalumeau, et sans addi- 
tion, un verre gris demi-transparent. Poids spcciGque, 2,57. 


Composition : 

Feld-spath vert 

Feld-spath 

Feld-spath 

de Sibérie. 

rouge de chair. 

de Passau. 

Silice 62,83 

66,75 

60,25 

Alumine 17,02 

17,50 

22 

Chaux 3,00 

1,25 

0,75 

Potasse 13,00 

12,00 

14,00 

Oxide de fer 1,00 

0,75 

1,00 

96,85 

98,25 

98,00 

Vauquelin. 

Rose. 

Bucholz. 


M. Beudant a divisé ces diverscsvuriétés en feldspath de chaux, 
de potasse et de soude. 


SODS-ESPÈCE. 

FELD-SPATII DE CHAUX , INDIANITE. 

Il est une des parties constituantes de plusieurs variétés de 
feld-spath, principalement des compactes. Il est accompagné de 
feld-spath de potasse et de soude. 

Composition ; Silice 70,50 

Alumine 19 

Chaux 10,50 

100,00 
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FELD-SPATII COMPACTE. 

En lits et en filons dans le Hartz, en Saxe, en Écosse, en 
Suède, etc., dans les masses montagneuses. Il est blanc, gris, 
vert ou rouge, en masse, disséminé, et en cristaux prismati- 
ques rectangulaires à (|uatre faces , translucide sur les bords , 
frangible, peu éclatant, cassure esipiilleuse et unie. Poids spéci- 
fique, 2,69. 


Composition, d’après Klaproth : 
Silice 

51, 

Alumine 

30,05 

Chaux 

11,25 

Soude 

4 

Oxide de fer 

1,75 

Eau 

1,’26 


99, 3J 

II'* SOCS-BSPBCK. 


FELD-SPATH DE POTASSE. 


Adulaire , pierre de lune des lapidaires. 

En filons , ou bien en cavités drusiques , dans le granit et le 
gneiss en Allemagne, en Ecosse, en France, en jNorwège, en Suisse, 
dans le Groënland, les États-Unis, etc. Les plus beaux cristaux, 
qu’on ait trouvés sont dans la montagne de Stella, qui est une rami- 
fication du Saint-Gothard. Couleur blanc verdâtre, irisée; en lames 
minces, elle est d’un rouge de chair pâle, par lumière transmises 
Elle est en masse ou cristalliséeen prismes obliques a quatre pans, 
en prismes rectangulaires larges , en tables à six faces , etc. Très 
éclatante, éclat entre le nacré et le vitreux, clivage triple, réfraction 
double, frangible, cassure imparfaitement conchuïde, donneau 
chalumeau un verre transparent blanc. Poids spécifique, 2,5. 


.Mumine 

•2(1 

Silice 

64 

Potasse 

14 

Chaux 

•2 


Digilized by Google 



( 284 ) 


80118- ESPECE. 

- FELD-SPATH VITREUX. 

Engagé dans le porphyre pierre de poix, en Ecosse, dans les îles 
d’Arran et de Ruin ; il est blanc grisâtre, cristallisé en larges pris- 
mes ractangulaires à quatre laces, avec bisellement aux extrémi- 
tés; éclat du verre, clivage triple, transparent, cassure inégale, 
uu chalumeau verre gris demi (tansparent. Poids spécifique, 2,67. 

Composition, suivant Klaproth : 


Silice 68 

Alumine 15 

Potasse 15,5 

Oxide de fer 0,5 


A cette sous-espiicc appartiennent presque tous les fcld-spath 
du granit. 


IV» SOUS-ESPÈCE. 

FELD-SPATH DE SOUDE 
Albiie. 


Poids spécifique, 2,60. 

Composition : Silice. 70 

Alumine 19 

Soude 1 1 

C’est dans cette sous-espèce que doivent être placés les cristaux 
de feld spath qu’on recueille dans les fissures des granits du Dau- 
ptiiné et des Pyrénéess 

Variétés de l’espèce. 

Globulaire, — lamellaire, laminaire, palmé, nacré, chatoyant, 
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irisé, — vitreux, lithotde, — décomposé, terreux (kaolin). Cou- 
leurs diverses et cristallisations modifiées, etc. 

APFEHDICB. 


M. Beudant a placé à la suite les espèces suivantes : 

Basalte. Répandu sur toute la surface du globe, mais aucun 
lieu n’en offre un aussi grand nombre de variétés que l’Écosse. Il 
est en grandes masses, amorphes, en colonnes (1), et en concré- 
tions globuleuses. Couleur noire, grisâtre, gris de cendre, mat, 
texture grenue, cassure inégale et conchoïde, opaque, se fondant 
en un verre noir ; poids spécifique, 3. 

Composition : on a fait un grand nombre d’analyses de basalte ; 
nous allons en exposer les principales. 


(1) Dans diverses localités, on trouve des colonnes naturelles 
de basalte d’une très grande hauteur et d’une grande épaisseur; 
celles de Fairhead ont 250 pieds de haut, et forment,'par leur im- 
mensité et leur régularité, un des plus étonnans spectacles de la 
nature. Voy. Andrew üre, dict. chim. 


I 


25 


Digitized by Google 









( 287 ) 

Quelques auteurs prétendent que le basalte d’Allemagne est un 
dépôt des eaux, tandis que celui de France est d’origine volca- 
nique. 

Grunstem, fusible, et couleur verte, qu’elle doit à l’amphibole. 

Obsidienne. 1° La variété translucide se trouve en Islande et à 
Tokai, en lits dans du porphyre et dans des roches de trap secon- 
daire ; couleur noir de velours, translucide en entier ousur lesbords 
seulement, dure, très cassante, cassure conchoïde, frangible. Poids 
spécique, 2,37. 

2o V obsidienne transparente se trouve égalcmentdans du por- 
phyre en Sibérie, au Mexique, etc.; noir bleu, en masse ou en 
grains bruns, très éclatante, dure, cassante, transparente, cassure 
conchoïde. Poids spécifique, 2,36. 

Composition : 

Obs. translucide. Obs. transparente. 


Silice 

78 

81 

Alumine 

10 

9,5 

Potasse 

6 

2,7 

Soude 

1,6 

4,6 

Chaux 

1 

0,33 

Oxide de fer 

l 

0,60 


97,6 

98,63 

Vauquelin. 

Klaproth. 


Perlile, re/tntfe, substances vitreuses qui ont beaucoup d’ana- 
logie avec l’obsidienne. 

Ponce, légère, très poreuse, gris plus ou moins foncé, de nature 
vitreuse, pores alongés, structure fibreuse. Variétés, — éclat na- 
cré, -—arenacée, — ôroyee, et réunie en raasse(espèce de tripoli) 
Décomposée f eWe est terreuse et se rapproche du kaolin. 


XXTIC ESPÈCE. 

GRENAT. 

Wernera divisé les grenats en précieux et communs; Jameson 
en trois espèces ; le grenat pyramidal, le dodécaèdre et le pris- 
matique. M. Beudant en a fait quatre sous-espéces : le grenat de 
fer, de manganèse de chaux et de fer et chaux ; nous allons sui- 
vre cette division. 
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I" SODStESPICK. 

GRENAT DE FER. 

Almandin, grenat précieux, noble, oriental ou syrien , pyrope. 

Ce grenat se rencontre dans des roches et dans des couches mé- 
tallifères primitives en Allemagne, en Ecosse, en France, dans la 
Laponie, la Saxe, la Suède, etc.; les plus recherchés sont ceux 
du Fégu. 11 est quelquefois en masse, parfois disséminé, mais le 
plus souvent en grains arrondis et cristallisés, soit en dodécaèdres 
rhomboïdaux (forme primitive), soit en dodécaèdres tronqués sur 
tous les bords, soit en une pyramide tétraèdre rectangulaire, ou 
bien en une double pyramide aiguë à huit pans et à surface lisse. 
Couleur rouge foncé, tirant quelquefois sur le bleu; à l’extérieur, 
peu éclatant, et beaucoup à l’intérieur, translucide ou transparent, 
réfraction simple, raie le quartz, cassant, cassure conchoïde. Poids 


spécifique, de 3,8 à 4,2. 

Composition d’après Thénard : 

( 

ilice 

38 

Silicate d’alumine 39 < 

Alumine 

20 

■ de fer 61 ( 

Oxide de fer 

42 

100 


100 


Cette analyse, à 1 ,80 d’oxide de manganèse près, est analogue à 
celle qu’en a donnée Berzélius. On taille le grenat pouren faitedes 
bagues, etc. 


VAEIÉTéS. 

Grenat rouge coquelicot. 

Cette variété est également connue sous le nom de grenat de 
Bohême, grenat pyrope, hyacinthe la belle, escarboucle des lapi- 
daires, amélithysonilos de Pline; rouge sanguin très vif; presque 
aussi dur que le précédent : moins estimé ; on le taille ordinaire- 
ment en cabochon : sa couleur parait alors plus vive et plus uni- 
forme. 
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Grenat cramoisi. 

On le nomme aussi grenat vermeil ou la vermeille. Belle cou- 
leur cramoisi, pluaou moins forte, tirant parfois sur le vineux ;as- 
sei éclatant et assez estimé. Ce grenat paraît être le rubis des Car- 
thaginois. 


Grenat orangé. 

C’est le grenat hyacinthe des lapidaires: cette varité est for^ 
chère quand elle a une teinte cannelée d’un beau velouté et que 
les pierres sont parfaites. 

La composition dc^ ces trois variétés diffère un peu de celle 
du grenat précieux. 


ne Sons-ESPBCB, 

GRENAT DE MANGANÈSE 


Couleur brune. Composition : 

Silicate d’alumine 35 

— de manganèse 61 

96 


Silice 

38 

Alumine 

20 

Bi-ox. mang. 

42 


100 


nie sOOS-BSpjlCE. 

9 

GRENAT DE CHAUX, GRENAT COMMUN, GROSSULAIRË. 


On le rencontre en masse ou bien disséminé dans des cavités 
drusiques, ainsi qu’en couches dans les schistes minacés, argileux, 
chlorite, et dans letrap primitif, en Irlande, en France, en Nor- 
wège, etc. Il est quelquefois en cristaux analogues à ceux sous 
lesquels se présente legrenut précieux. Ses couleurs sontlcbrun, 
le vert ou le rougeâtre, plus ou moins translucide, plus ou moins 
éclatant, cassure inégale à grains fins, moins dur et plus fusible 
que le grenat noble. Poids spécifique, de 3,35 à 3,7. 

25 . 
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Composition : Silice 

38 

41 

Alumine 

20,6 

22 

Chaux 

31,6 

37 

Oxide de fer 

10,5 



108,7 

100 


Vauquelin. 

Beudant (1). 


IV ‘ sons-BSPicE. 
GRENAT MÉLANITE. 


Dans le basalte de Bohême , à Frascati , etc. , couleur noir de 
velours; il est quelquefois en forains arrondis, mais le plus souvent 
en dodécaèdres romboïdaux tronqués sur les bords ; la surface de 
CCS grains est inégale, celle des cristaux est éclatante , opaque , 
aussi dure que le quartz , cassure imparfaitement coneboïde. 


Poids spéciBque , 3,73. 

Composition ; Silice 35,5 

Alumine 6 

Chaux 32,6 

Oxide de fer 25,25 


— de manganèse 0,4 
99,65 


Les grenats à belles teintes sont montés en bijoux; on en 
écarte les autres, ainsi que les brunâtres, les noirs et les verts ; 
on les taille en perles et en cabochon ; il n'y a guère que les gre- 
nats d'un beau violet velouté , tels que les grenats syriens , qui 
soient d’un prix élevé. Un grenat de cette espèce de forme oc- 
togone, de huit lignes et demie sur 6 1/2, fut vendu chez M. Drée 
3,550 francs; un grenat rouge de feu , de Ceylan , ovale de onze 
lignes sur sept, fut vendu 1,003 francs. 


(1) Nous ignorons d’après quelle analyse. 
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XXVIIC ESPÈCE. 


HERMATOME D’HAÜY. 

AndréolUe de Lamétherie , hyacinthe blanche cruciforme de 
Romé de Lisle , ereinite , pierre cruciforme , et même storo- 
lite de quelques minéralogistes. 

Se trouve en Écosse, à Strontian, au Hartz, à Andreasberg, etc., 
dans des filons, ou bien tapissant la partie interne des géolcs d’agate 
d’Orberstein. La forme primitive de ces cristaux est l’octaèdre à 
triangles isocèles ; les secondaires sont des prismes tétraèdres com- 
primées, terminés par des pyramides tétraèdres et comprimées, 
les deux prismes se croisant à angles droits, et le plan de l’inter- 
section traversant en long les prismes dont les faces latérales se 
trouvent striées dans leur longueur, couleur blanc grisâtre, éclat 
entre le vitreux et le nacré, raie le verre, frangible. Poids spé- 
cifique de 2,3 à 2,361. 

Composition , selon Klaproth ; 


Silice 

49 

Alumine 

16 

Darite 

18 

Eau 

15 

Perte 

2 


100 


XWIII' ESPÈCE. 

HAÜYNE. 


Lathialite , saphirine. 


Existe, engagée en grains, dans les roches basaltiques d'Albano 
et do Frascati ; elle est parfois en pyramides tétraèdes doubles- 
obliques, aiguës , diversement tronquées ou en dodécaèdres rhom- 
boïdaux. Couleur bleu de divers nuances, éclat plus ou moins 
brillant, clivage quintuple, translucide et transparente, cas- 
sante et à cassure imparfaitement conchoïde , frangible , elle 
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donne une gelée transparente btcc les acides. Poids spécifique , 
de 2,7 à 3,33. 


Composition : 

D’après Yauquelin D’après Gmelin. 


Silice 

30 

35,48 

Alumine 

15 

18,87 

Chaux 

13,5 

11,79 

Acide sulfur. 

12 

12,6 

Potasse 

11 

15,45 

Fer 

1 

1,16 

Perte 

17,5 

4,65 


100,0 

100,00 


Dans ce minéral l’acide sulfurique et la chaux y sont à l'état 
de sulfate calcaire , qui probablement n’y est qu’ accidentelle- 
ment. 


XXIX» EsrkcB. 

HÉLIOTROPE. 

Se rencontre dans diverses localités et dans des roches appar- 
tenant à la formation secondaire de trap ; elle est en masse ou en 
moreeaux anguleux et roulés. Ses couleurs sont les diverses 
nuances de vert, le rouge écarlate et le sanguin , avec des points 
et des taches jaunes ou rousses produites par du jaspe qui y est 
disséminé j celle de Sibérie n’en a point. L’héliotrope est trans- 
lucide sur les bords , éclat résineux, dure, frangiblc, pesante, in- 
fusible au chalumeau. Poids spécifique , 2,63. 

Composition : Silice 24 
Alumine 7,5 

Fer 5 

96,5 


On en trouve diverses variétés ; la plus estimée est celle de Bu- 
•V cbarie et de Sibérie ; celle de File de Rum , en Écosse , est asseï 
belle ; ont en fait des bottes, des cachets , etc. 
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XIX' ESPÈCE. 

HELVIINE. 

En Saxe, près de Scharlzenberg, en couches subordonnées au 
gneiss, accompagnée de spath-fluor, de spath-schisteux, et de 
blende brune; elle est tantôt en petites concrétions grenues, et 
tantôt en petits tétraèdres simples on modifiés sur les apgles. Cou- 
leur jaune de cire, cristaux translucides, cassante, cassure inégale 
et à petits grains , plus tendre que le quartz, fusible en un verre 
brun-noirâtre. Poids spécifique , 3,2 à 3,3. 


Composition , d’après M. Yogel : 

Silice 39,5 

Alumine 15,65 

Oxide de fer 37,75 

— de manganèse 3,75 
Chaux 20,50 


97,15 


M. Beudant pense que, pour l’exactitude de celte composition, 
on doit lire oxide de manganèse 37,75 , et oxide de fer, 3,75. 


XXXI' ESPACE. 

HORKBLENÜE , AMPHIBOLE D’HAÜY. 


On en compte trois variétés , la commune, celle du Labrador, 
la schigtetise et la basaltique. 

1“ Hornblende commune. Se trouve en Angleterre et en divers 
lieux , en masse , disséminée et en prismes tétraèdres , larges , 
minces, très obliques, ou en prismes hexaèdres. Couleur noire ou 
noire-verdâtre , éclat nacré, cassure inégale, clivage double , plus 
dure que l’npatite, exhalant une odeur particulièreq ua nd on 
souille dessus ; la variété noire et la verdâtre sont translucides 
sur les bords. Poids spécifique , 3,25. 
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Composition : Silice 42 

Alumine 12 

Chaux 11 

Magnésie 2,25 

Oxide de fer 30 

— de manganèse 0,25 
Eau 0,75 


9S,25 


!<•» SOVS-KSPiCB. 

HORNBLENDE Dü LABRADOR. 


Existe sur la côte du Labrador, dans l’île Saint-Paul. Couleur 
noir-brun , noir-vert , noir-grisâtre, et rouge cuivreux; en niasse 
et en morceaux arrondis, composée de concrétions distinctes la- 
mellaires, opaque, dure,frangible. Poids spéciGque, 3,5837. 


Il» SOOS-ESPiCB. 

HORNBLENDE SCHISTEUSE. 

Très commune et en lits ou en couches dans le schiste argileux 
ou le gneiss, en Angleterre, en Irlande et autres localités. Couleur 
entre le noir-verdâtre et le vert-noirâtre ; elle est en masse, éclat 
nacré , opaque , demi-dure , ràclure verdâtre, cassure schisteuse, 
droite, les fragmens en table. 

III< SODS-ESrkCB. 

HORNBLENDE BASALTIQUE. 


Engagée dans les roches basaltiques et les wackes, en Angle- 
terre, en Ecosse, dans le comté de Fife, etc. , et toujours en 
cristaux isolés qui sont des prismes à six faces à angles inégaux, 
ou des prismes à six faces, l’un et Tautre avec pointemens diver- 
siflés. Couleur noir de velours ou noir brun ; éclat nacré, cassure 
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inégale à petits grains , opaque, plus dure que les précédentes, 
donne un verre noir au chalumeau. Poids spéciGque, 3,16. 
Composition d’après M. Laugier : 


Silice 


42 

Alumine 


7,69 

Chaux 


8,80 

Magnésie 


10,90 

Oxide de fer 


22,69 

— de manganèse 

• 

1,15 

Eau 


5,77 


Perte 


100,00 


XXXII* ESrfcCB. 

IDOCRASE DE HAUT. 


Uyacinthine de Lamétherie, tàsuvienne, cyprine^ frugardile, 
loboïte, lFt7nt7e, etc. 

Près du Vésuve, parmi les matières volcaniques, dans une roche 
composée de hornblende, do grenat, de mica et de spath cal- 
caire. Couleur vert olive, vert noirâtre, et parfois d’hyacinthe , 
variété qui a été confondue long-temps avec cette pierre. Elle 
est en masse ou eu petits prismes tétraèdres rectangulaires, 
tronqués sur les bords; les surfaces latérales un peu striées, 
éclat entre le gris et le vitreux, cassure inégale et à petits grains, 
raie le verre; poids spécifique de 3 à 3,45. Sa composition est , 
à peu de chose près, celle des grenats, avec cette différence que , 
dans l’idocrase cyprine, il y a de l’oxide de cuivre, 'que dans 
celle du Vésuve, il y a beaucoup plus d'alumine, et dans celle 
de Frugard, de magnésie. 


XXXni” ESFBCE. 

LAZURITE, LAPIS-LAZÜLI , PIERRE D’AZUR. 

Les plus beaux échantillons de lapis proviennent de la 
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Chine, de la grande Bucharîe et de la Perse. On letrouve le plus sou- 
vent en masse, en morceanx épars et roulés, et quelquefois mélangé 
avec le feld-spatb, le grenat et le sulfure de fer. Couleur d’un 
beau bleu d'azur, peu éclatant, raie le verre, cassant, opaque 
ou transluside, sur les bords, fait à peine feu avec le briquet , 
cassure inégale, à grains fins , sc décolore avec les acides 
puissans, et forme avec eux une gelée. Poidsspécifique, 2,76à2,945. 


Composition, d’après 
KInproth. 
Silice 

46 

Clément et Desormes. 
34 

Alumine 

14,5 

33 

Chaux 

28 


Oxide de fer 

3 


Sulfate de chaux 

6,5 


Soude 

0 


Eau 

2 

22 

Soufre 

0 

3 


100,0 

92 


M. Vauquelin pense que cette pierre contient de l’oxide de fer ; 
et, comme dans l’analyse de MüS. Clément et Desormes, il y a 
0,08 de perte, il y a grande apparence, comme le fait observer 
M. Thénard, que quelque principe leur est échappé. Ce dernier 
chimiste cite d’autres analyses d’après lesquelles le lapia serait 
un composé de 


Silice 

44 

Alumine 

35 

Soude 

21 


100 


Ce qui donne , pour 100, silicate d’alumine 68 , et silicate de 
soude 32. Quelquefois la potasse entre dans la composition du 
lazulite au lieu de la soude. C’est de ce minéral qu’on extrait le 
bleu d' outre~mcr. 


OOTKX-HES FACTICE. 

M. Guimer est parvenu à fabriquer de toutes pièces le lapis; 
il a tenu son procédé secret. M. Gmelin y est également parvenu 
de la manière suivante .‘ 
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On se procure de l’hydrate de silice et d’alumine, le premier en 
fondant ensemble du quartz en poudre avec 4 fois autant de po- 
tasse , en dissolvant ensuite la masse dans l’eau , et précipitant 
la silice par l’acide hydro-chlorique; le second, en précipitant 
une solution d’alun par l’ammoniaque. On lave les terres à l’eau 
bouillante , et l’on détermine la quantité de terre sèche qui reste, 
après avoir chauffé au rouge une certaine quantité des précipités 
humides. L'hydrate de silice dont il s’est servi, contenait , sur 100 
parties, 56 de silice, et l’hydrate d’alumine, 3,24 de terre anhy- 
dre. On dissout ensuite à chaud , dans une solution de soude 
caustique, autant de cet hydrate de silice qu’elle peut en dis- 
soudre , et l’on détermine la quantité de terre dissoute. On prend 
alors, sur 72 parties de cette dernière (siliee anhydre), une quan- 
tité d’hydrate d’alumine contenant 70 parties d’alumine sèche ; 
on l’ajoute à la dissolution de silice, et l’on évapore le tout en- 
semble en remuant constamment jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une 
poudre humide. Cette combinaison de silice, d’alumine et de 
soude est la base de l’outre-mer , qui doit être teint, par du sul- 
fure de sodium , de la manière suivante : 

On met , dans un creuset de Hesse , pourvu d’un couvercle 
bien fermant , un mélange de 2 parties de soufre et de 1 de car- 
bonate de soude anhydre ; on chauffe jusqu’à ce qu’à la chaleur 
rouge moyenne la masse soit Bien fondue. On projette alors ce 
mélange en très petite quantité à la fois au milieu de la masse 
fondue. Aussitôt que l’effervescence due aux vapeurs d’eau cesse , 
on y ajoute une nouvelle portion. Aprèsavoir tenu le creuset une 
heure au rouge modéré , on l'ôte du feu , et on laisse refroidir; 
il contient alors l’outre-mer, mêlé à du sulfure en excès, dont on 
le sépare au moyen de l’eau. S’il y a du soufre en excès, on l’en 
dégage par une chaleur modérée. Si toutes les parties de l’outre- 
mer ne sont pas également colorées , on en sépare les plus belles 
par le lavage , après les avoir bien pulvérisées. 


XXXIV» ESPÈCE. 

LAUMONITE , ZÉOLITE EFFLORESCEÎN’TE , ZÉOLITE DE 
BRETAGNE. 

Elle appartient plus particulièrement aux anciens terrains ; 
elle existe dans le granité alpin et le micaschiste, dans les gruns- 
teins intermédiaires , accompagnée de chlorite, de feld-spath . 

26 
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de phosphate calcaire , etc. Couleur blanche , fragile, se divi- 
sant en prismes rhomboïdaui d’environ 92° 3(y et 87* 30’ avec 
une inclinaison de la base sur l’arête aiguë d’à peu près 125o. 
Poids spécifique, 2,2. 

Composition ; 

Bi-silicate d’alumine 63 ^ Silice 

de chaux 20 i Alumine 

Eau 17 1 Chaux 


100 


52 

22 ^ 

9 

17 


100 


xxxv° xsrscK. 

LÉPIDOLITE. 


En Angleterre et en divers lieux, dans la pierre calcaire, en 
masse et en petites concrétions ; couleur rouge , fieur de pécher 
et parfois grise , éclat nacré , clivage simple , tendre, sectile , 
frangibleou peu translucide , cassure esquilleuse , à gros grains. 
Poids spécifique , de 2,6 à 2,8 

Composition , d’après M. Vauquelin : 


Silice 54 

Alumine 20 

Potasse 18 

Fluate de chaux 4 

Oxide de manganèse 3 

— de fer 1 


100 

On la taille en tabatières. 

XXXVie EBPàCE. 

MÉSOTYPE. 


Se trouve en Auvergne , dans le Languedoc , le Velay , le Viva- 
rais , en Islande , en Ecosse , à l’ile Bourbon , dans toutes les 
roches basaltiques de la Hesse ; elle existe aussi dans les amygda- 
lytes du grès rouge , en même temps que Yanalcine, la chabasie 
la siliUfite, etc. Couleur blanche, cristallisée en prismes rhom- 
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boïdaux de 91® 40’ dont la hauteur et le cùtcsontà peu près 
comme 45 et 89. Poids spécifique , de 2 à 2,6. 

Composition : 


Bi-silicate d’alumine 

51 

Silice 

49 

Tri-silicate de soude 

40 

1 Alumine 

26 

Eau 

9 

1 Soude 

16 


9 


On désigne , par les noms de mésolyte et de natrolyte , ce mi- 
néral uni â une plus ou moins grande portion de acolézile ; la 
zéolita fibreuse contient parties égales do cette dernière. 

yariélés,— aciculaire, — capillaire, — compacte, — opaque, 
— translucide , — transparente, — blanche , — rouge ou verdâ- 
tre , bacillaire , — fibreuse , etc. 

xxxTii” xsritci. 

MICA. 

Le mica est très abondamment répandu dans la nature , et se 
présente sous les formes les plus variées; il est une des parties 
constituantes de plusieurs montagnes ; il accompagne le feld- 
spath et le quartz dans le feld-spath et le gneiss; il forme quelque- 
fois des lits peu étendus dans du granité et autres roches primi- 
tives; il est parfois aussi en paillettes dans les schistes, le sable, etc. 
C’est delà Sibérie qu’on extrait la majeure partie de celui qu’on 
trouve dans le coin incrce. On y rencontre des feuilles qui ont jusqu’à 
troismètres de dimension. Les caractères génériques des micas sont 
d’étre feuilletés, se divisant aisément en feuilles minces, transparen- 
tes, brillantes, élasti([ueset Qexiblcs, fusibles au chalumeau ; la seule 
chaleur d’une bougie sulRt quelquefois. La composition des micas 
varie à l’infini ; il y a des groupes qui comptent tous la magnésie 
parmi leurs principes constituans, et d’autres qui n’en ont pas 
un atome. La forme primitive des cristaux et do scs molécules 
intégrantes est un prisme droit, dont les bases sont des rhnmbes 
ayant leurs angles de 12Ü et de 60 ; il est aussi en prismes droits , 
dont les bases sont des rectangles, en hexaèdres réguliers, mais 
le plus souvent en lames ou en écailles de figure et de dimension 
très variées. Les minéralogistes ont divisé le mica en lamellaire et 
compacte. 

1° Le mica lamellaire est toujours à lames distinctes continues, 
à surfaces sensiblement planes , de couleurs variables , depuis 
le blanc argenté jusqu’au verdâtre et noirâtre , passant au jaune 
doré, au gris de cendre, au brun, etc. 11 est appelé conchofde , 
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quand scs lames sont recourbées en sphère , laminaire, quand il 
est en paillettes disséminées dans les schistes, les sables, etc. 

2o Le mica compacte; il se présente en masses plus ou moins 
compactes, quelquefois offrant encore des traces de lamelles aux 
parties qui se rapprochent de rcxtérieui. Ses couleurs sont le 
rouge pèche , le jaunâtre et le verdâtre ; il n’appartient qu’aux 
teiTainsIcs plus anciens en grandes niasses ; naguère on ne le con- 
naissait en cailloux roulés qu'à Limoges ; maintenant on le ren- 
contre dans plusieurs autres localités. 

M. Beudant a établi une division très ingénieuse de micas , 
suivant leurs propriétés optiques, indiquant un axe , ou deux 
axes de double réfraction , et par conséquent, au moins deux 
systèmes de formes incompatibles. Nous croyons rendre un véri- 
table service à nos lecteurs , en mettant textuellement sous leurs 
yeux la classification de cet habile minéralogiste. 

Premier groupe. — Micas a ex axb. 

Les lames laissent voir une croix noire, quand on les place entre 
deux tourmalines croisées , et qu’on regarde à travers le système , 
et l’approchant très près de l’oeil ; indication cristalline condui- 
sant à opter entre les deux systèmes, qu’un seul axe indique et à 
prendre le prisme hexaèdre régulier droit pour forme primitive. 
Axe de double réfraction, répulsif dans les uns et attractif dans les 
autres, intensité delà double réfraction, différente dans différens 
échantillons. Ces deux caractères indiquent plusieurs subdivisions. 

COMPOSITION. 

Présence constante de la magnésie. 


PHlnCIIBS 
COaSTITU AXS. 

Mica 

de Moscovie. 

Mica noir 
de Sibérie. 

Mica 

de Sibérie. 

Silice 

40 

42,50 

42,50 

Alumine 

11 

11,50 

16,05 

Oxide de fer 

8 

22 

4,93 

Magnésie 

19 

9 

25,97 

Potasse 

20 

10 

7,55 

Acide fluorique 

* 

> 

0,68 

Analysé par MM. 

V ADQUELIX 

KLAPRorn 

Ross. 
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Variétés. 


A. Mica à un axe répulsif. Cristaux en prismes hexagones ré- 
guliers droits ; en cristaux verdâtres vitreux ( à la somma ) ; en 
cristaux noirs métalloïdes (dans les basaltes et tufs basaltiques des 
bords du Rhin, etc. ) ; foliacé , en grandes feuilles noires de Si- 
bérie ; c’est celui qui a été analysé par M. Klaproth , en feuilles 
jaunâtres nacrées, douces au toucher : c’est celui do l’analyse de 
M. Yauquelin , etc. 

B. Mica à un axe attractif. Il est cristallisé en petits prismes 
Terdfttres un peu onctueux ( en Piémont ). 

Deuxième groupe. — Micas a dbox axes. 


Lames laissant voir les indices de deux systèmes d’anneaux co- 
lorés , lorsqu’on les place à plat entre deux tourmalines, présen- 
tant des anneaux traversés par une ligne noire, lorsqu’on incline 
la plaque entre ces tourmalines. 

Indicationscristalliiies conduisantà choisir, dans les cinq types 
cristallins que les phénomènes optiques indiquent, un prisme 
droit rhomboïdal de 68 et 120° pour les uns, et un prisme rhom- 
boïdal oblique pour les autres. 

Axes toujours répulsifs, extrait des axes différens dans divers 
échantillons, ce qui annonce plusieurs subdivisions. 


26 . 
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Tous les échantillons analysés parM. Vauquelin ont été exami" 
tiés\opUquement par M. Biot. 

Il existe encore un grand nombre de variétés de micas qui se 
rattachent à ces grandes divisions. Nous renvoyons au traité élé- 
mentaire de minéralogie de M. Beudant. 


XXXVni” ESPtCB. 

Â 

PÉTALITE OU BERZELITE. 


C’est dans ce minéral , trouvé par M. d’Andrada , dans la mine 
de Uto , en Suède , que M. Arfredson a découvert la lithine ; il res- 
semble à l’extérieur au quartz , mais il a un clivage double , raie le 
verre; il est blanc et en poudre blanche comme la neige, fond diffi- 
cilement au chalumeau. Poids spécifique , de 2,42 à 2,45. 


Silice 

79,212 

74,17 

Alumine 

17,225 

17,41 

Lithine 

5,761 

5,51 

Chaux 


0,32 

Humidité 


2,17 


102,198 

99,23 


Arfredson. 

Gmelin. 


M. Vauquelin a trouvé 0,07 de lithine dans plusieurs échantil 
Ions. 


Variétés. 

Lamellaire blanche , violâtre ou rosdfre. Dans les échantillons 
purs, on ne rencontre pas le manganèse , mais on le trouve dans 
les variétés qui ont une couleur rosâtre. 


XXXIX* ssràcE. 

PHYSALITE OU PYROPHYS ALITE. 

Existe en masse, et en concrétions grenues; couleur blanche 
verdâtre, cassure inégale, translucide sur les bords, dure et clivage 
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comme la topaze, blanchit au chalumeau. Poids spécifique, 3,451 . 

Composition : Silice 34,36 

Alumine 57,74 

Acide fluorique 7,77 

^ XZe ESPÈCE. 

PREHÎÎITE. 

Koupholite, atrakt zéolite, zéolile radiée. 

Ce minéral renferme deux sous-espèces. 

1° Prehnite lamelleuae. Se trouve en France, dans les Alpes, 
dans le Tyrol, dans l’intérieur de l’Afrique méridionale; elle est 
en masse, en concrétions distinctes, ou bien en tables, soit obli- 
ques à quatre côtés , soit irrégulières à six côtés , ainsi qu’en larges 
prismes rectangulaires à quatre pans; elle est éclatante, translu- 
cide , cassure à grains fins et inégale , frangible. Poids spécifique 
de 2,8 à 3,0. 

2° Prehnite fibreuse. En filons et en cavités dans des roches de 
trap , en Angleterre, aux environs d'Edimbourg, etc.; elle est en 
masse , en concrétions distinctes, ou en prismes aciculaires à qua- 
tre pans ; couleur verdâtre , translucide , éclat nacré , frangible 
électrique par la chaleur. Poids spécifique 2,89. 

Composition : 


Prehnite lamclleiise 

fibreuse. 

Silice 

43,81 

42,5 

Alumine 

30,33 

28,5 

Chaux 

18,33 

20,44 

Oxide do fer 

6,66 

3 

Eau 

1,83 

2 

Potasse ou soude 

0 

0,75 


99,98 

klaproth. 

97,19 

M. Laugier. 


XLI< ESPÈCE. 

SCAPOLITE OU WERNERITE. 


Jameson divise ce minéral en quatre sous-espècet. 
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\°Scapolite rayonnée. En Norwège, près d’Ârandal , accompa- 
gnant le fer magnétiqce , le feld-spath , et».; en niasse, en con- 
crétions distinctes , ou bien en prismes rectangulaires , avec poin- 
tement ou troncature, à plans latéraux , striés profondément en 
longueur; couleur grise, ou verdâtre, éclat résineux nacré, cas- 
sure inégale à petits grains, translucide, frangible. Poidsspécid- 
que de 2,5 à 2,8. 

Composition , suivant M. Laugier : 


Silice 

45 

Alumine 

33 

Chaux 

17,6 

Natron 

1,5 

Potasse 

0,5 

Fer et manganèse 

1 


98,6 


2° Scapolite latnelleuse. En Saxe, dans du granit grenu, en 
masse, disséminé et en cristaux prisinatiquessurbaissés à huit pans, 
avec quatre plans comprimés à pointemens; couleur grise, noire, 
verdâtre; éclat vitreux, rayant le verre, cassure inégale à petits 
grains. Poids spécidqne de la précédente. 

3® Scapolile compacte. Se trouve avec les autres, en longs pris- 
mes tétraèdres aciculaires qui sont quelquefois courbés; elle est 
rouge, peu éclatante, opaque, peu dure et frangible. 

4® Eléolite. M. Beudant l’a rangée comme un appendice, en an- 
nonçant qu’on pourrait peut-être la considérer comme une espèce; 
c’est ainsi i{ue nous avons cru devoir la décrire. 

On trouve plusieurs variétés de la scapolite , parmi lesquelles on 
doit ranger la micarelle. 


XLIIO ESPÈCE. 

SOD ALITE. 

Découverte par C. Gicseke, dans le Groenland occidental, dans 
un lit de schiste micacé , en masse , ou bien en octaèdres réguliers 
et en dodécaèdres rhomboïdaux ; couleur verte, éclatante, trans- 
lucide , cassante , clivage double, aussi dure que le feld-spatb, in- 
fusible. Poids spéciBque, 2,378. lly a des variétés qui sont com- 
pactes, limpides, opaques et blanches. 
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Composition, d’après Thomson et Ekeberg: 


Silice 

38,5 

86 

Alumine 

27,48 

32 

Chaux 

2,7 

0 

Oxide de fer 

1 

0,25 

Soude 

25,5 

25 

Acide bydro- 

’Chlorique 3 

6,75 

Matière volatile 2,1 

0 

Perte 

1,72 

0 


102,00 

100,00 


XLIIlOESPtCB. 



SORDAWALITE. 



Sc trouve à Sordawala, en Finlande , en grandes couches dans 
des roches de trap. Elle est noire, passant au gris et^au vert, opa- 
que, compacte, cassure conclioïde. Poids spécifique, 2,58. 
Composition, d’après M, Piordenskiold : 


Silice 49,40 

Alumine 13,80 

Magnésie 10,67 

Protoxide de fer 18,17 

Acide phosphorique 2,68 

Eau 4,38 


99,10 

XllV* SSPéCB. 

STAUROLIDE OU STAÜROLITE GRENATITE, 

GRENAT PRISMATIQUE. 

Ce minéral appartient à la famille des grenats; on le rencontre 
dans des schistes argileux et dans une roche micacée ; il ne cris- 
tallise que dans des formes qu’on peut réduire à un prisme de 
129" 30^ ; il est d’un brun rougeâtre foncé, très éclatant, éclat vi- 
tro-résineux, opaqueou translucide, cassure inégale à petits grains, 
raie faiblement le quartz. Poids spécifique de 3,3 à 3,8. 
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Composition, d’après M. Vauquelin : 


Silice 33 

Alumine 44 

Chaux 3,84 

Oxide de fer 13 

— — de manganèse 1 
Perte 5,16 


100,00 


XLVC ESrÊCB. 

STILBITE OU ELATTÉZÉOLITE, ZÉOLITE PYRAMIDALE. 


Existe en Angleterre, en Auvergne, eu Bohême, en Hongrie, en 
Saxe, etc. ; dans les cavités des ruches celluleuses, dans les amyg- 
dalites du grès rouge, dans celles des dépôts basaltiques, etc. Ce 
minéral est le plussouventblanc, nacré, en prismes rectangulaires 
plus ou moins modi&és, soluble à chaud dans les acides, et don- 
nant lieu à une espèce de gelée. Poids spécifique, 2,5. 

Composition : Silice 58 

Alumine 16 

Chaux 9 

Eau 17 


100 


Variétés. 

De couleur: blanc, jaune, rouge, vert. — De structure : lami- 
naire, lamellaire, fibreux, palmé, terreux. 


XLVl ESPÈCE. 

THOMSONITE. 

Ce minéral est, à proprement parler, une méïonite ou une wer- 
fitfri/eavec 0,13 d’eau de cristallisation ; il est blanc, peu dur, en 
cristaux prismatiques droits à bases carrées, soluble en gelée dans 
les acides. Poids spécifique, 2,37. 


Digitized by Google 



( 308 ) 


Composition ; 

Silicate d’alumine 60 

de chaux 27 

Eau 13 


Silice 

Alumine 

Chaux 

Eau 


100 


39 

31 

17 

13 


100 


XlTIie ESPECE. 

TOURMALINE. 


Schorl électrique, sibériie, aphrisite, aimantde Ceylan, apyrite, 
daourite et lyncurium des anciens. 


C’est à la tourmaline qu’appartiennent X'émeraude du Brésil, 
la tour lamaline brune de Ceylan, lu tourmaline rouge du Brésil, 
celle qui est rouge violet ou sibérito, le peridol de Ceylan, la tour- 
maline de la province de Xlassachure, les vertes et bleues do la 
même province. 

La tourmaline se trouve, avec les roches primitives, dans du 
gneiss, du schiste micacé, du schiste taicqueux, à/lt7n,en Sibérie, 
dans l’île de Ceylan, en Moravie, en Bohême, etc. Ellese présente 
en concrétions prismatiques, en morceaux roulés, mais plus sou- 
vent en cristaux dont la forme primitive est un rhomboïde de 
133*26’. Ses formes secondaires sont le prisme hexaèdre régulier, 
l’ennéaèdre et le dodécaèdre. Ce minéral a l’aspect et la cassure 
vitreux, plus dur que l’amphibole et moins dur que le quartz ; tous 
les cristaux ont un poli brillant, tantôt un aspect vitreux; ils sont 
plus généralement transparens que translucides; maiscette trans- 
parence diiTère suivant qu’on examine la tourmaline placée entre 
l’œil et la lumière, parallèlement ou perpendiculairement à l’axe. 
Dans le premier cas, elle est opaque, dans lesecond, transparente. 
Ce caractère ne se rencontre dans aucune autre pierre; il n’est pas 
même commun à toutes les tourmalines. Ce minéral développe, 
par le frottement, l’électricité vitrée ; par l’action du calorique, 
il manifeste à une extrémité cette même électricité, et à l’autre 
l’électricité résineuse. Cespropriétés sont surtout bien évidentes 
dans les variétés brune et rouge hyacinthe; au chalumeau il donne 
un émail vésiculaire d’un blanc grisâtre. Poidsspéci6quedc3à3,4. 

On connaît plusieurs sous-espèces de cette pierre quireconnais- 
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sent une variété de couleur et de composition ; nous allons expo' 
ser les principales. 

l'e soUS-ESpâcE. 


TOURMALINE DE SOUDE. 


Ruhellite, tourmaline rouge, apyrede Haûy. 


Couleur ronge, presque infusible. 

Composition ; 

Rouge de Sibérie. Rouge violet , noirâtre 


Silice 

42 

45 

Alumine 

40 

30 

Péroxide de manganèse 

7 

13 

Soude 

10 

10 


99 

~98 


11*^ SOUS-ES&CE. 

TOURMALINE DE LITHINE. 
Indicolite. 


Couleur rougeâtre, verdâtre,’ et plus souvent bleue, regardée 
comme ininsible. 

Composition : Sicile 

Alumine 49 

Lithine 6 


100 


111° SODS-ESrÈCE. 

TOURMALINE DE POTASSE DE MAGNÉSIE. 
Schorl noir. 


Leschorl commun se trouve empâté dans du granit, du gneiss, etc. 

27 
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Il esteu masse, disséminé et cristallisé en prismes à trois, six et 
neuf pans, dont les latéraux sont tirés en longueur; sa couleur la 
plus ordinaire est le noir de velours; quelquefois aussi il est brun 
foncé ou verdâtre ; éclat plus ou moins vif, opaque, cassure cou- 
clioïde ou inégale, plus dur que le quartz, frangible, donnant au 
chalumeau une scorie noire; propriétés électriques analogues à 
celles de la tourmaline. Poids spécifique, de 3 à 3,3. 

Composition , suivant Klaproth : 


Silcie 36,75 

Alumine 34,50 

Magnésie 0,25 

Oxide de fer 21 

Potasse 6 


Traces de manganèse 

98,50 


Il n’est aucune dénomination minéralogique qui ait été aussi 
générale que celle de schorl ; elle fut donnée d’abord parCroustedt 
à toutes les pierres scapiformes d'une grande dureté et d’un poids 
spécifique de 3 à 3,4. Depuis , quoique ayant été beaucoup res- 
treinte, elle était restée appliquée à plus de vingt espèces distinctes, 
telles que la sommité ou schorl blanc hexagonal deFerber, Taxi- 
nite ou schorl violet, le rutile , le schorl électrique^ schorl rouge 
tilanitique, le schorl bleu, variété de l’haüyne, Vaxinite, l’euclase, 
le béril schorli forme, la chorlito , etc. Wernerfut le premier qui 
donna une définition classique du mot schorl et l’appliqua à une 
seule espèce de minéraux. La division de 31. Beudant nous a paru 
très lumineuse. 

Variétés de la tourmaline. Incolore (rare), ou couleurs diverses, 
telles que bleue, indigo, brune, jaune , noire violâtre et rouge ; — 
bacillaire, capillaire, cylindroïde , fibreuse , compacte, hyaline 
et lithoîdo. 

Nous allons dire un mot de quelques-unes de ces v riétés. 

Tourmaline rert-jnunàtre , peridotdu Ceylan; un peu laiteuse 
et semble se rapprocher, en raison de cette propriété, do quelques 
aigues marines; sa teinte est d’un vert-jaunâtre. 

Tourmaline verte, émeraude du Brésil. Transparente; en 
cristaux d’environ 4 lignes de circonférence; couleur vert clair , 
analogue à celle de l'émeraude. 

Tourmaline rose. Transparente et couleur rose qui tire au pour- 
pre. Taillée, elle est souvent vendue comme rubis d’orient. 
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Effets particuliers de la lumière réfractée dans certaines 
tourmalines , par M. Haüy. 

Si nous nous bornons d’abord à considérer la marche des rayons 
qui pénètrent la tourmaline, abstraction faite delà double réfrac- 
tion, nous trouverons que plusieurs des pierres qui lui appartien- 
nent présentent, relativement à leur transparence, une particula- 
rité dont la cause est encore inconnue. J’.ai desTragmens détachés 
de divers cristaux de cette espèce , surtout de ceux du Brésil , que 
j’ai mis sous la forme de cylindres dont la hauteur est plus petite 
que l'épaisseur. Parmi cescylindres, quelques-uns sont transparens 
quand on dirij'C le rayon visuel parallèlement à l’épaisseur , et 
opaque quand i! est parallèle à la longueur ; en sorte que les rayons 
sont transmis dans le premier cas et absorbés dans le deuxième. 
Un de ces cylindres a 3 millimètres de hauteur sur 7 millimètres 
d’épaisseur; c’est-à-dire plus du double de la hauteur. Mais cet 
effet n’est pas général, et d’autres cylindres sont transparens dans 
les deux sens. 11 résulte de ce même effet que les tourmalines qui 
le présentent doivent être taillées de préférence , de manière que 
la table soit située parallèlement à l’axe de leur forme primitive 
pour qu’elle sioffre à l'œildans lesensoù leur transparence a vécu. 

Un autre phénomène qu’offrent certaines tourmalines et qui 
dépend de la double réfraction , consiste en ce que, quand on re- 
garde une épingle par deux faces opposées sur une de ces pierres , 
on voit distinctement une première image de cette épingle , et , 
un peu en arrière de celle-ci, une deuxième image qui paraît 
comme une ombre, quelquefois même elle est sensiblement nulle. 
Le soir, à l’aide de la flamme d'une bougie , les deux images sont 
presque égales en intensité. 


XLVIIl* ESPÈCE. 

TRIPUAISE OU SPODUMÈNE. 


Trouvé d’abord en Sudermanie, associé avec du spath rouge et 
du quartz, etdepui%près de Dublin. 11 est en petites masses, dissé- 
miné et en concrétions grenues; couleur entre le verdâtre et le 
gris de montagne, léger éclat nacré, clivage triple, translucide , 
aussi dur que le feld-spath, très frangible, fusible. Poids spécU 
fique de 3 à 3,19. 
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Compositiun : Silice ' 67 

Alumine 24 

Lithine 9 


XLIX<’ ESPÈCE. 

ZÉOLITE. 


On donne le nom de séolite à un genre très étendu de minéraux 
qui embrasse les espèces suivantes ; 

La zéolite hexaèdre , ou analcine. 

-««rhomboïdale , ou chabasile , chabasio ; 

dodécaèdre, ou leucite; 

— - diprismatique, ou laumonite ; 

— — prismatique , ou mésotype ; elle comprend ; la 

fibreuse, la farineuse et la natrolite; • * 

prismatoïde, ou stilbite, à laquelle appartiennent la 

zéolite lamelleuse et la rayonnée j 

— pyramidale , ou pierre de croix ,• 

— — axifrangible , ou apophyllile , qui est un silicate de 

chaux et de potasse. 

Chacun de ces minéraux a été étudié à sa place. 


Z* ESPÈCE. 

ARGILES. 

L’argile est abondamment répandue dans la nature ; elle forme 
des montagnes entières ou bien se trouve en couches plus ou moins 
épaisses, entre d’autres roches, en lits et en filons, accompagnant 
diverses mines, etc. Les argiles sont ordinairement le produit de 
la décomposition des roches silico-alumineuscs, dont les eaux ont 
charrié et déposé les parties les plus fines, taudis que les plus gros- 
sières ont formé les dépôts arénacés. 11 est aisé de voir que les 
argiles varient à l’infini parleurs parties constituantes, et que les 
plus fines sont aussi les plus homogènes. Non seulement ces varia- 
tions s’observent suivant les localités, mais encore dans les mêmes 
lits. Cependant, d’après les produits qu’on en extrait le plus géné- 
ralement par l’analyse, on peut les regarder comme des silicates 
alumineux, plus ou moins mélangés avec d'autres minéraux. 
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Les argiles sont douces au loucher, opaques et n'uil'ecteiit aucune 
forme cristalline ; leur cassure est terreuse , mate ou unie ; clics 
sont rayées par le 1er , clics forment avec l’eau une pâte plastique , 
qui jouit de beaucoup d’adhérence , et qui, soumise à l’action 
d’une forte chaleur , acquiert une dureté telle qu’elle peut faire 
feu avec le briquet; elles happent àla langue, et lorsqu’on exp ire 
dessus, elles répandent, si elles ne sont pas bien pures, une odeur 
dite argileuse. • 

La variété de leurs principes constituans et leur emploi dans les 
arts les ont divisées en plusieurs espèces : nous allons faire con- 
naître les principales : 

l" XKGILB KXOLin , TIKBE A POaCELAIKE. 

On la trouve en couches et en filons en France, à Saint-Yriex-la- 
Perefae, près Limoges; dans les environs d’Alençon et de Bayonne; 
en Angleterre, dans le Cornouailles, ainsi qu’eu Saxe, à la Chine, 
au Japon , etc. Elle provient de la décomposition des roches feld- 
spathiquesou de la ponce. Cette argile est friable, maigre au tou- 
cher, blanche, passant au jaune ou au rougeâtre, happant peu à la 
langue, se réduisantdifRcilementen pâte avec l’eau, presque infu- 
sible. Poids spécifique , 2,2. ' 

Composition : K. de Limoges 

Silice 55 -I- 52 

Alumine 27 -j- 47 

Oxide de fer 0,50 0,33 

Chaux 2 -f- 

£au 14 -f- 

98,50 -f 99,33 
M. Vauquelin. M. Kose. 

Les kaolins d’Europe sont moins blancs et moins doux au tou- 
cher que ceux de la Chine et du Japon ; celui de Saxe est légère- 
ment coloré en jaune ou en incarnat ; il perd ces teintes au feu ; 
celui de Cornouailles est très blanc et onctueux au toucher. Les 
kaolins sont employés à la fabrication de la porcelaine. 

2° AEGILE A POTIEK, AEGILE VIASTIQVE , TBEEE GLAISE. 

Cette argile se sous-divisc en un grand nombre de variétés. Les 

27. 
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caractères généraux sont d’étre compacte , douce au toucher , 
happant fortement à la langue , donnant avec l’eau une pâte très 
liante et très ductile , prenant au feu beaucoup de retrait et de 
dureté, non friable, infusiblc ou fusible à des températures plus ou 
moins élevées, et d’autant plus que les argiles comptent parmi 
leurs principes constituons plus de chaux ou du 1er oxide; les 
couleurs varient du blanc sale au gris, au jaunâtre, au bleuâtre et 
au rougeâtre; parla cuite, les unes deviennent blanches, lesautres 
jaune rougeâtre , et les plus communes d’un rouge brun plus ou 
moins foncé; poids spécifique, 2. 

Composition : 

D’après ce que nous avons dit des argiles en général , il est cer- 
tain que leur composition doit varier à l’inGiii ; nous allons en ex- 
poser quelques analyses , faites la plupart par M. Yauquelin. 


rlRRCIPES 
COHSIITD Ans 

d’abondant. 

de forges 

Monteroau. 

Arcueil. 

Mont- 

martre. 

B 

Silice. 

43,50 

63 

70 

65,50 

66,25 

Alumine. 

33 

16 

15 

32,25 

19 

Oxide de fer. 

0,50 

1 

» 

0,25 

7,50 

Chaux 

2 

8 

0 

3,75 

6,75 

Eau. 

14 

10 

15 

non rec. 



Vargile de Montereau est grise, blanchit à une température 
peu élevée et passe au fauve sale par un grand feu. Celle A’ abondant 
est blanche et sert à faire les gazettes ou étuis dans I?anuels on 
fait cuire la porcelaine; c’est avec celle de Saveignier et de tot- 
geaden-Eaux qu’on fait la poterie qui porte le nom de gréa. 

§P SEGILE SHECTIQVB , TEEKB A VOULOR. 

Couleur grise, verdârteou rougeâtre, grasse au toucher, se délite 
dans l’eau sans contracter beaucoup déliant, infusible et employée 
dans les fabriques pour enlever aux étoffes de laine l’huile que 
l’on emploie dans la fabrication des draps et autres tissus. 
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COMPOSITION. 


raixci rxs 

COXSTITÜAHS. 

Argile 

du Hampshire. 

de Riégate, 
comté de Surry. 

de Silésie. 

Silice 

51,80 

53 

48,50 

Alumine 

25 

10 

15,50 

Chaux 

3,50 

0,50 

ê 

Magnésie 

0,70 

1,25 

1,50 

Oxide de fer 

3,70 

9,75 

7 

Eau 

15,50 

24 

25,50 


Les terres à foulon d’Angleterre sont celles qui ont le plus de 
réputation ; nous en avons cependant eu France, entre autres celles 
des bains de Rennes , qui ne leur cèdent en rien. 

4* ARGILE FIGÜLINE. 


Très abondante dans les en virons de Paris, à Arcueil, Vaugirard , 
Vanvres , etc. ; elle est très douce au toucher , moins cependant 
que celle à foulon; la pâte qu’elle forme avec l’eau est liée et te- 
nace ; elle est employée pour la fabrication des faïences et poteries 
grossières, ainsi que pour modeler et glaiser les bassins. 


5-> ARGILE CmOLITE. 

Couleur grisâtre; quand elle est sèche , elle est un peu schis- 
teuse et rougeâtre, douce au toucher, faisant une pâte avec l’eau 


qui est plus ou moins liée. 

Composition ; Silice 63 

Alumine 23 

Oxide de fer 1 

Eau 12 


99 
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6° AKGILB BIQAILRlfiE. 

Se trouve dans la Liisace supérieure ; couleur blanche, rouge 
et jaune, formanl des dessins rubanés et tachetés ; elle est très ten- 
dre , onctueuse au toucher, happe à la langue et se délite. 

7° ARGILE MARKEESB, KARHB ARGI1E08B. 

Blanchâtre, jaunâtre, verdâtre ou rougeâtre, ne se réduisant pas 
en pâte avec l’eau, fusible, faisant une vive effervescence avec les 
acides. On doit regarder les marnes argileuses comme des mélanges 
d’argile et de chaux carbonatée en proportions ({ui varient à l’in- 
fini et qui constituent un grand nombre d’espèces ou mieux de 
variétés. 

8“ ARGiLB lituoxar:ie. 


Existe en nids ou en veinés dans plusieurs roches ; elle est 
blanche ou colorée, happant à.la langue, douce au toucher, infu- 
sible , tendre , etc. 

9° ARGILE OCRBDSE , OCRE , TERRE BOLAIRE , TERRE DE SIEBIIE , BOL , etC. 

Cette espèce est plus ou moins fusible , terreuse , d’une couleur 
jaune , ou d’un rouge plus ou moins prononcé , qu’elle doit a la 
quantité de peroxide ou d’hydroxide de fer. 

10° ARGILE LÉGÈRE. 

Ne se liant ni se délayant dans l'eau, très légère , quand elle est 
sèche ; infusiblc. 

Composition , d’après Fabroni : 


Silice 55 

Alumine 12 

Magnésie 15 

Chaux 3 

Oxide de fer 1 

Eau 14 


100 
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11 ” ÀKfilf.E AJIPgLITE. 


Schistuïdc, noire, tachante, presque infusible; blanchissant ù 
une température élevëc; quelques variétés, par une longue expo- 
sition à l’air, se recouvrent d’efflorescences blanchâtres et jaunâtres 
<{iii sont de l’alun et du sulfate de fer. Cette argile contient du 
charbon. 


12 ” AROILB BITUHIHEDSE. 


Elle est connue aussi sous le nom de marne bitumineuse ; 
comme la précédente, elle est schistoïde , noire et charbonneuse ; 
elle est aussi bitumineuse ; elle est fusible et contient souvent du 
carbonate de chaux en assez grande quantité pour faire efferves- 
cence avec les acides, ses feuillets offrent quelquefois des em- 
preintesde poissons et de plantes, telles que Icsfougéres, etc. 

13 ” ARGUE ERDURCIE. 


Existe en grandes masses et en divers états qui constituent l’ar- 
gile schisteuse, et qui donnent lieu quciquefoisau feld-spath com- 
pacte, et, en certains lieux , au silex. Cette argile est solide, plus 
ou moins dure, cassure à grains plus ou moins lins, infusible et co- 
lorée en gris, en rouge, en vert plus ou moins clair , etc. 


14 ” ARGILE, ou 8CB18TE A POLIR. 


Werner regarde cette espèce comme étant d'origine pseudo- 
volcanique; couleur gris jaunâtre, ou blanc jaunâtre, très tendre, 
happant fortement à la langue, mate, cassure principale schis- 
teuse, celle en travers terreuse , rayée , et ses couleurs alternant 
par couches, firsible ou infusible , absorbant l’eau promptement. 


1 
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COMPOSITION. 


PEIXCIPES 

COESTITDARS. 

Argile 
de Bohême. 

Argile 

de Ménilmontant. 

Silice 

79 

66,50-f 62,50-f 58,0 

Alumine 

t 

7 4- 0,50 -f- 5, 

Chaux 

1 

1,25 -f- 0,25 -f 1,5 

Magnésie 


1,50-f 8, + 6,5 

Oxide de fer 

4 

2.50 -f 4, -j- 9. 

Charbon 

» 

. 4- 0,75 -f . 

Eau 

14 

19 4-22 4- 19. 


Il est aisé de voir qu’à proprement parler une partie de schistes 
à polir ne doivent point être considérés comme des silicates alu- 
mineux, et qu’ils ont beaucoup d’analofjie avec Y opale méMlile. 

15” AaCILE TBlrOlI. 


Plusieurs minéralogistes attribuent l’origine du tripoli à une 
torréfaction naturelle ou artificielle du schiste argileux ; sa cou- 
leur est blanc sale, rougeâtre ou jaunâtre ; elle est maigre au tou- 
cher et infusiblc ; elle sert à polir les métaux. 

Composition : Silice 90 

Alumine 7 

Fer 3 


100 

16» A&elLE SCniSTEDSE. 

Couleur ordinaire d’un gris clair, ou verdâtre, sebistoïde, plus 
ou moins fusible , mélangée le plus souvent avec des paillettes de 
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mica, offrant quelquefois des empreintes des plantes, et se délitant 
dans l’eau. On en troave une variété à Montmartre, à Ménilmontant, 
qu’on appelle graphique et qui contient de la ménilite. Elle est 
verdâtre, mate à l’intérieur ; cassure, en f;rand, schisteuse, et, en 
petit , terreuse et à grains fins, happe beaucoup à la langue , ab- 
sorbe l’eau avec avidité. 


Composition , d’après Klaproth ; 
Silice 

62 

Alumine 

0,50 

Magnésie 

8, 

Chaux 

0,25 

Oxide de fer 

4. 

Charbon 

0,75 

Eau 

22 

97,50 

\ 

17" m VOLCARIQOS. 


Cette espèce contient le plus souvent de petites scories dans un 
état de décomposition plus ou moins avancé, ainsi que de petites 
laines de mica ; ses couleurs sont : le gris , le jaunâtre , le noir , le 
brun et le rougeâtre ; elle est tendre et se fond plus ou moins faci- 
lement. 


18° WACKE. 


Appartient aux roches de formation stratiforme, et tient le mi- 
lieu entre l'argile et le basalte ; elle est la base des roches amyg- 
daloïdes : un la trouve aussi en lits et en fiions accompagnant des 
ramifications de mines d’argent éclatant, de bismuth , de fer 
magnétique, etc. ; il est très rare qu’elle contienne des pétrifica- 
tions. Lorsque la wacke se rapproche du basalte, elle est unie à de 
la hornblende et qu mica; elle est en vésicule lorsqu’elle se rap- 
proche de la roche amygdaloïde ; sa couleur est le gris verdâtre , 
mais elle est quelquefois tachetée, et ces taches sont dues à des 
cristaux imparfaits de hornblende semblables à ceux de feld-spath 
qu’on observe dans quelques variétés de porphyre. Ce minéral est 
opaque , lacile à diviser , fusible, frangible. Poids spécifique , de 
2,5 a 2,893. 




f 
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19° A&CILB ALVVIMECSR. 


Ccttu argile accompagne les lits de houille qui contiennent des 
pyrites ferrugineuses. Elle est grisâtre ou d’un jaune clair j lors- 
qu’elle est dans l’intérieur de la terre, elle ne contient que fort peu 
d’alun, mais dès qu’on l’a sortie de la carrière, pour en extraire le 
charbon , les morceaux de ce combustible, qui sont mêlés avec 
cette argile, se délitent par une longue exposition à l’air ; les py- 
rites passent à l’état de sulfate de fer, dont une partie est décom- 
posée par l’alumine de l’argile; de sorte que ces terres lessivées 
donnent de l’alun et du sulfate de fer. On trouve cette argile en 
grande quantité dans les houillères abandonnées , et surtout à la 
Caunette, à Bugarach , etc. Ceux qui se proposent d’exploiter ces 
terres doivent bien faire attention, avant demonterleur établisse- 
ment, que celles qu’ils extrairont de la carrière sont très pauvres 
en alun et en sulfate dq fer, et que ce n’est qu’après un grand 
nombre d’années qu’on peut les exploiter avec bénéBce. L’un de 
nous, M Julia de Fontenelle, donna ces conseils à M. le comte de 
Pardailhan, qui, ayant eu la faiblesse de s’en rapporter à un rou- 
tinier, fut contraint, après avoir lessive les terres qui étaient depuis 
long-temps exposées à l’air , d’abandonner cette fabrication, après 
y avoir mangé une partie de sa fortune. 


LI* ESPÈCE 


DES SCHISTES. 

Nous avons cru devoir placer ici les schistes à raison de leur 
grande analogie avec les argiles schisteuses. En général , iis sont 
formés de silice, d’ulumine et d’oxide de fer; quelquefois aussi ils 
contiennent de la chaux, de la magnésie, de l’oxide de manga- 
nèse , etc. Il en est qui sont imprégnés de bitume, et d'autres qui 
sont unis au sulfate de for , en petits amas ou en cristaux. A cette 
variété appartiennent l’ardoise, le crayon des charpentiers, la 
pierre à rasoir , le schiste argileux , etc. Les schistes sont plus ou 
moins durs et se divisent en p1a({ucs plus ou moins épaisses, les 
unes luisantes , les autres mates, et les autres nacrées; à propre- 
ment parler, la plupart des schistes semblent formés par de petites 
lames de mica ^superposées les unes sur les autres; ils ne font 
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point de pâte avec l’eau , sont fusibles , se laissent rayer por le fer 
et sont d’une couleur grise , jaune, rougeâtre, noirâtre, etc. 
IVous allons en faire connaître les principaux ; 

lo Sr.HISTB xlithiiieui. 

En niasse et en morceaux isolés , sous forme globuleuse et d’un 
noir grisâtre -, il est d’un brillant mat, cassure schisteuse à feuillets 
droits, s’cffleurit à l’air et est difficile h casser. Il y en a une variété 
qu’on appelle scAts/e alumineux lustré, qu’on trouve en masse et 
qui est d’un noir bleuâtre. Il présente dans ses fentes de belles 
teintes pourpres. Exposé à l'air , ce schiste se recouvre d’une efflo- 
rescence saline qui s’interpose également entre ses lames les plus 
minces et en détermine l’exfoliation . Dans cet état , il donne beau- 
coup plus d’alun. 

2** SCHISTE AECILXDX, XE6IL1TE DE EIEWIE. 

Très abondammentrépandu dans la nature , et constituant une 
partie des roches primitives et des roches de transition ; on le 
trouve aussi en grands lits, etc. Pour (pi’un schiste soit bon, il ne 
doit pas s'imbiber d'eau ; car ceux qui s’en emparent se décom- 
posent plus ou moins vite lorsqu’ils ont le contact de l’air. La cou- 
leur de* ce schiste est le gris cendré ou bleuâtre et les diverses 
nuances de noir grisâtre; à l'intérieur, il offre un éclat nacré ou 
brillant; il est opaque, tendre, secti le, cassure lamelleuseetsonore, 
quand on le frappe avec un corps dur. Poids spécifique, 2,7. 


3” SCHISTE A AIGUISEE , PISRBE A RASOIE. 

Quoique ce schiste se trouve en un grand nombre de lieux , les 
variétés les plus estimées proviennent de la Turquie ; il est en 
masse, cassure, en grand, schisteuse, en petit, esquiileuse ; cou- 
leur gris verdâtre , blanc jaunâtre, etc., translucid^'lfiR les bords , 
demi-dur, gras au toucher. Poids spécifique, 2,122^ 

Ce schiste sert à donner le tranchant aux instrumens d’acier. La 
pierre lithographique parait avq|r quelque analogie avec lui. 


4° SCHISTE EUISAHT 
Cet aspect est dû à sa nature 


DE H. BIOHGHIAET. 


même , puisqu’on 

• • 


n’y distingue 
28. . 


» 
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aucune paillette micacée. Sa couleur varie du brun au vert, au 
jaune, au grisâtre , etc. 


5° SCHISTE TABULAIRE , ARDOISE. 


Le nom d’ardoiseest commun au plus grand nombre de schistes, 
cependant on appelle plus particulièrement de ce nom un schiste 
plus ou moins épais et plus ou moins dur , sonore, quand on le 
frappe avec un corps dur, à pâle fine, divisible en grandes tables , 
prenant plus ou moins d’eau et quel(|ui fuis pas du tout, offrant 
parfois l’empreinte des corps animaux et végétaux, et résistantplus 
ou moins à l’action de l’air; il en est qui n’en éprouvent d’altéra- 
tion qu’après un temps très long , et d’autres qui s’exfolient au 
bout de quelques années. La couleur la plus ordinaire des ardoises 
.est le blanc sale, le blanc bleuâtre, le jaunâtre, le grisâtre, etc. 
Les ardoises varient beaucoup dans leur composition , ainsi qu’on 
va le voir par l’analyse suivante : 


Silice 
Alumine 
Magnésie de 
Fer de 
Potasse de 
Eau 


48 

33 

1 

•) 

1 

7 


4 

12 

4 


6° SCHISTE A DESSIHER , CRATOH HOIR. 


Se trouve en lits , dans un schiste argileux primitif et de transi- 
tion, ainsi que dans les formations secondaires; les espèces les plus 
estimées proviennent de France, d’Espagne et d’Italie. Il est en 
masse, d’un noir grisâtre, opa(]ue, écriant, tendre, sectile, hap- 
pant un peirèNIâ langue, maigre au toumier, infusible; sa cassure 


principale est |chisteusc. 
Composition 


Silice 

64,06 

Âluiftino 

4 

Carbone 

11 

Fer 

2,75 

Eau 

7,20 


96,01 


J 
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7o SCHISTE SILICEUX. 


Il se divise en deux sous-espèces. 

1" Schiste siliceux commun. Se trouve en Ecosse et près d’Edim- 
bourg, en lits, dans du schiste argileux , et de la grawaeke, ainsi 
qu’en masses anguleuses arrondies, dans du grès; couleur gris de 
cendre, avec d’autres couleurs, y formant des taches , des raies , 
des dessins flammés, éclatant à l’intérieur, cassure en grand , 
schisteuse , en petit, esquiileuse ; poids spécifique , 2,63 

2° Pierre de Lydie. Se rencontre en Bohême , au Hartz , en 
Ecosse et en Saxe, en couches, dans les schistes argileux communs 
et dans les siliceux ; couleur noir grisâtre, et noir de velours, bril- 
lante à l’extérieur, cassure unie, opaque, moins dure que le quartz ; 
poids spécifique , 2,6. 

On l’emploie, comme la pierre de touche, pour reconnaître le 
degré de pureté de l’argent et de l’or. 

8° SCHISTE OIIIX. 


C’est une espèce de calcédoine qui présente trois ou quatre 
couches de différentes couleurs : l» la brune , qui sert do fond ; 
2a d’autres blanchâtres , verdâtres et grisâtres , sur lesquelles les 
Chinois sculptent divers objets, tels que des paysages , des déco- 
rations , etc. Ces camées sont assez estimés. 


DEDXlÈnE QEISRE. 

SILICATES NON ALUMINEUX. 

DÇtiXIÈME DIVISION. 

« 

A. Silicates simples. 

« • 

HYACINTHE. 

Llio ESPÈCE. ^ 


Sous le nom de AyactnfAa, le sir(^,o\i jargon de Ceylan , la ^ 
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hyacinthe de Ceylan, la hyacinthe orientale (c’est un saphir 
orangé), occidentale (c’est une topaze sarranée), miellée (autre 
topaze jaune de miel), la belle de dissentis (variété de grenat), 
brune des volcans (c’est un idocrase) , et de Compostelle (quartz 
rouge cristallisé), appartiennent à d’autres espèces. Nous ne nous 
occuperons donc ici que des zircons ou jargons. 

Ces pierres sontordinairementen cristaux prismatiques, rectan- 
gulaires, terminés par des sommets tétraèdres et dérivant d’un 
prisme carré, lis raient difficilement le quartz , ont une réfraction 
double, un aspect gras ((ui tire sur lo métallique , une couleur qui 
est ordinairement d’un brun rougeâtre , quoiqu’il y en ail d’inco- 
lores, de bruns, de verdâtres, etc. lis sont infiisibles, se décolorent 
au chalumeau j leur poids spécifique est de 4,4. D’après M. Yau- 
quelin , ils sont composés de 

Silice 31 

Zircone 66 

Les zircons offrent plusieurs variétés ; voici les principales : 


1° Jargon de Ceylan, ou zircon-jargon. 

Dansl’Inde, le Pégn, dans la rivière de Kirtna, au nord de Madras 
et surtout à l’IIe de Ceylan. Il s’y trouve roulé parmi le sable des 
rivières, mélé avec des tourmalines , des grenats, des saphirs , etc. 
Ses diverses couleurs sont le gris plus ou moins blanchâtre , ou 
jaunâtre, le vert plus ou moins intense , le bleu , le brun foncé, le 
rouge; il n’est pas rare d’en trouver des cristaux qui ont plusieurs 
de ces teintes. Ces couleurs ont un aspect terne. 

Les hyacinthes, naturellement blanches ou bien décolorées par 
le feu, sont improprement nommées diamans bruts , et , parfois , 
vendues comme tels. Pour les distinguer, M. Klaproth conseille d’y 
verser une petite goutte d’acide hydro-chlorique , qui y produit 
une tache ma(^, ce qui n’a pas lieu aveef le diamant. 

2° Le 'zircon-hyacinthe , hyacinthe de Ceylan. 

• * 

Cette variété se trouve principalement â Ceylan, dans plusieurs 
parties de l’Inde, etc., en France, dans le ruisseau d’Expailly, etc. 
Sa couleur est généralement rouge ou d’un brun jaune orangé ; ce 
n’est que lorsqué.cette teinte est rouge qu’on la nomme hyacinthe 
de Ceylan. On en trouve aus|i de bleuâtres, de verdâtres. Presque 


% 
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toutes ces couleurs se détruisent par le feu ; alors ces pierres de- 
viennent ou blanches ou d’un gris tendre. L’éclat des cristaux de 
cette espèce est plus vif que celui de la précédente. 

3° HTICIRTHB LÀ BSLIB. 

I 

Kaneelêtein de Werner, hyacinthe (THaUy, 

C’est dans cette espèce, dit Haüy, que viennent se ranger , sinon 
toutes les pierres qui se débitent sous le nom de hyacinthe , an 
moins une grande partie d’entre elles. Le clivage de cette pierre 
indique, pour sa forme primitive, un prisme droit à base rhomboï- 
dale, dans lequel l’inelinaison de M sur M est de 102<> 40’ etcelle 
de l’un ou de l’autre, sur la face adjacente, derrière le prisme, est 
de T?** 20’. Cette forme est incompatible avec celle du zircon et du 
grenat. Elle est d’ailleurs moins dure , moins pesante et moins 
éclatante que ces deux pierres, ce qui a porté Haüy à lui donner le 
nom d'eaaonite, qui signifie moindre, inférieure. Le prix de l’es- 
soniteest, d’aprèsSançou, trois fois plus élevé que celui du jargone. 


luio xspicE. 

CALAMINE. 

On donne également ce nom au carbonate de zinc natif. Ce 
silicate est ordinairement blanc ou jaunâtre, en cristaux quidéri- 
ventd’un prisme rhomboïdal de 102° 20’ et77<*30’; il estsolubleen 
gelée dans les acides ,* poids spécifique de 3,42. Il est infusible et 
électrique par la chaleur. 

Composition ; Silice 26,23 

Oxide de zinc 66,37 

Eau 7,40 

100,00 

iiv' Esrècx. 

CÉRITE. 

Sa trouve en masse et disséminé à Bastnas , dans le Westmann- 

28. 
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land. Sa couleur varie du rouge carmin au rose, au brun rougeâtre 
et au violâtre; éclat gras, cassure csquilleuse, à grains 6ns, opa- 
que, cassant. Poids spéci&que, de 4,66 à 5. 

Composition : Silice 68 

Oxide de cérium 20 
Eau 12 ' 

100 


IV* ssrtcE. 
CUO^iDROTITE. 


A Aker, en Sudermaiiie, à New-Jersey, aux Etats-unis dans une 
gangue calcaire, etc. Elle est en grains ou en cristaux prismati- 
ques, rhoinboïdaux, d’environ 14" et 32’, à sommets dièdres obli- 
ques, ses faces ayant entre elles une inclinaison d’environ 157®. 
Poids spécifique, 3,14. 

Composition : Silice ^ 43 

Magnésie 57 


100 


LVl* ESrÈCS, 

DIOPTASE , ÉMERAUDINE. 

Elle provient du nord de l'Asie; sa couleur est la même que 
celle du beau vert d’émeraude; sa forme primitive est un rhom- 
boïde obtus; sa forme secondaire est le prisme hexaèdre, terminé 
par des pyramides à trois faces; éclat vitreux, cassante, cassure 
lamcllcuse, infusible. Poids spécifique de 3,3 à 3,5. 


Composition ; 
Suivant Lowitz. 
Silice 

33 

Suivant Yauquelin. 
-f 43,181 

Oxide de cuivre 

55 

+ 

45,454 

Eau 

12 

+ 

11,365 


100 


100,000 
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Dans une autre analyse, H. Vauquelin y avait trouvé (V. llaüy) ; 
Silice 28,57 

Qxide de cuivre 28,57 
Qarbonate de chaux 42.85 

99,89 

LVne ESPiCI. 

G.\DOLL\ITE. 

Existe, à Yterby, en Suède , avec l'hydro-tantalite , dans des 
Glons de fcld-spatli rouge à gros grains, situés dans du schiste mi- 
cacé. On la trouve aussi en Suède , à Pirabu, etc. : couleur d’un 
très beau noir, ou de ses nuances, vitro-métalloïde, plus dure que 
lefeld-spath et moins fjoe le quartz, cassure conchoïde , presque 
infusible. Sa forme primitive parait être un prisme tétraèdre obli- 
que, dans lequel l’angle obtus est d’environ 1 10*’. Ses formes secon- 
daires sont un prisme oblique rhomboldal d’environ 115° et 65*. 
Poids spéciGque, de 4 à 4,2. 

Composition ; Silice 28 

Yttria 72 

La gadolinite contient constamment du silicate de fer. M. Yau- 
quelin n’y a rencontré que 0,45 de silicate d’yttria ; B. Berzéllug 
en a obtenu les principes suivans : 


Silice 

25,8 

Yttria 

45 

Oxide de cérium 

16,69 

— de fer 

10,’26 

Matière volatile 

0,60 


98,35 


LVI1I° ESricE. 

MAGÎSÉSITE. 

Écume de mer. 

Sans das roches de serpentine, à Hrubschitz, en Moravie, ot en 
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diversea localit<^s , dans des terrains secondaires et tertiaires , à 
SainUOuen, Montmartre, Salinelle, Coulommiers, etc., en masse , 
tuberculeuse, uniforme et yésiculaire , couleur blanchâtre , jau- 
nâtre, ou gris jaunâtre , marquée de petites taches ; tendre , rude 
au toucher, opaque, cassure conohoïde, raie le spath calcaire , 
infusible, et acquiert une telle dureté au chalumeau, qu’elle peut 
rayer le verre. On en trouve à l’état terreux et à l’état compacte , à 
cassure terreuse; cette variété porte le nom à' écume de mer. 
Poids spécifique, de 2,6 à 3,4 ; d’après cela, il est aisé de voir com- 
bien elle doit varier dans ses principes constituans. 

Composition : Silice 52 

Magnésie 23 

Eau 25 


% 


Lix* ssricB. 
PIMÉLITE. 


Trouvée en Silésie , à Rosemutz ; elle est terreuse , d’une cou- 
leur vert-pomme , donnant de l’eau par la calcination. 

Composition : Silice 43 

Oxide de nickel 17 
Eau 40 

100 


LXa KSriCB. 

SERPENTINE. 


Elle est divisée en commune et en noble ou précieuse ; 

1* Serpentine commune. Dans le Cornouailles , le comté de 
Donégal , les iles Sethland et une infinité d’autres lieux, dans di- 
verses roches , elle est en masse , couleur verte de différentes 
nuances, mate, translucide, tendre, un peu onctueuse au toucher, 
sectile. Poids spécifique de 2,4 k 2,6. 
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Composition , d’après Htsioger : 


Silice 

32 

Magnésie 

37,24 

Chaux 

10,6 

Alumine 

0,5 

Fer 

0,66 

Matière volatile et 


acide carbonique 

14,16 


95,16 


Â la rigueur, cette sous-espèce eût dû être portée à la section 
des silicates non alumineux doubles ; nous ne l’avons conservée 
ici que pour grouper les serpentines. 

2» Serpentine noble ou précieuse. Dans du calcaire lamelleux 
grenu, en couches subordonnées au gneiss, au schiste micacé, etc. 
On en trouve deux variétés. 

A. Serpentine esquilleuse (en Corse). En masse , couleur vert 
poireau foncé , faiblement translucide, tendre, peu éclatante ^ 
cassure esquilleuse ; poids spéciûque, 2,7. 

B. Serpentine conchoïde. En masse et disséminée , couleur 
moins foncée , éclatante et éclat résineux ; translucide , demi- 
dure , cassure conchoïde aplatie, susceptible de recevoir un plus 
beau poli que la serpentine commune. 

Composition , suivant John : 


Silice 

42.5 

Magnésie 

38,68 

Chaux 

0,25 

Alumine 

1 

Oxide de fer 

1,5 

— de manganèse 

0,66 

— de chrome 

0,25 

Eau 

15 


99,84 


H. Beudant donne , pour l’analyse de la serpentine , en gé- 
néral : 


Silice 

39 

Magnésie 

50 

Eau 

11 


100 
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Il y a une variété qui est opaque, et qui a diverses couleurs : 
grise , rougeâtre , verdâtre , etc. Elle est simple ou parsemée de 
taches comme la peau des serpens. 


LXI^ ESFECK. 


SILICATE HYDRATÉ DE MANGANÈSE. 


Couleur noire, laissant dégager de l’eau par la calcination. 

Composition : Silice 26 

Bi-oxide de manganèse 59 

Eau 15 


LX1I° ESPÈCE. 

BI-SILIGATE DE MANGANÈSE. 

Non cristallisé; couleur rose ou rouge, fusible à une tempéra- 
ture élevée, et donnant un émail rose. 

Composition : Silice 47 

Bi-oxide de manganèse 53 

100 

s 

LXnie ESPÈCE. 

SILICATE TRI-MANGANÉSIEN. 

Se trouve en petites masses compactes ou en cristaux noirs , 
octaèdres , à base carrée ; il donne , par la fusion , un verre 
noir, et, avec l’addition de la soude, une fritte verte. Poids spé- 
cifique , 3,8. 

Composition : Silice 16 

Tri-oxide de manganèse 84 

loo" 


Digitized by Google 



(331 ) 


IXIÏ' BSPiCE. 

STÉATITE, PIERRE-SAVON. 

Sè présente en divers lieux, et souvent dans de petits filons con- 
temporains, traversant la serpentine dans tous les sens; elle est en 
masse, disse'minée, sous forme imitative ou cristallisée en doubles 
pyramides hexaèdres. Elle est grise ou d’un blanc verdâtre, mate, 
translucide sur les bords, tendre, écrivante, très sectile, grasse au 
toucher, infusible. Poids spécifique, de 2,4 à 2,8. 

Composition , suivant le docteur Ure : 


Silice 44 

Magnésie 44 

Alumine 2 

Fer 7,3 

Chrome 2 


99,3 

Avec des traces de chaux et d’acide hydro-chlorique, il parait 
que le chrâme n’y est qu’accidentel. M. Beudant donne, pour 
cette analyse : silice 61 , alumine 39 : il paraît qu’il a voulu 
dire 39 magnésie (1). 

ixre espèce. 

TALC. 

Werner a divisé le talc en trois sous-espèces : 


(l) M. de Huinbolt a fait connaître un fait bien extraordi- 
naire , c'est que les Otomaks, sauvage des bords de l’Orénoque, 
se nourrissent, principalement pendant trois mois de l’année, 
d’une espèce d’argile à potier, et beaucoup d’autres sauvages 
mangent de grandes quantités de stéatite , qui est dépourvue 
de toute substance nutritive; un tel phénomène est bien difficile 
à expliquer. 


Digitized by Google 



( 332 ) . 


1® TALC iCAIXLSVX, TAtCITB DB KIBWAH. 

En petites écailles nacrées, ayant peu de cohérence, léger, ad- 
hérent aux doigts, couleur entre le blanc et le gris-verdâtre, ren- 
dant la peau luisante, et très fusible. 

Composition : Silice 60 

Alumine 26 

Potasse 17 


93 

Si cette analyse, dont nous ne connaissons point l’auteur, est 
exacte, ce talc devrait appartenir aux silicates alimineux doubles. 


2" TALC COMHUH, TALC SB VENISE, CBAIB DB BBIANÇON. 


Se trouve en France, len Angleterre, dans le Tyrol, au mont 
Saint-Gothard, etc., dans du schiste argileux, du schiste micacé, 
et des roches de serpentine, en masse, dissémine', en plaques, sous 
diverses formes imitatives, et quelquefois en petites tables à six cô- 
tés; éclat nacré, demi-métallique, couleur blanc d’argent, blanc 
verdâtre, vert d’asperge et vert-pomme , translucide, clivage sim- 
ple, à feuillets courbes, flexibles et non élastiques, très sectile et 
très gras au toucher, infusible au chalumeau; au bout d’un 
temps très long, il donne cependant une espèce d'émail, Q^ssure 
lamelleuse. Poids spécifique, 2;77. 

Composition , 
d’après M. Vauquelin , 


Silice 
Magnésie 
Alumine 
Oxide de fer 
Eau 


62 
27 

1.5 

3.5 

6 


citée parM. Beudant : 
4- 70 
+- 30 


100,0 


100 


Ce talc , uni au carmin et au benjoin , constitue le rouge de 
toilette ; seul , il sert k donner à la peau de la blancheur et une 
souplesse remarquables , sans produire des effets nuisible. 
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3° TALC EHDDRCI. 


Dans un grand nombre de localités et dans les montagnes pri- 
mitives en couches ou en lits dans de la serpentine ou du schiste 
argileux; couleur gris verdâtre, éclat nacré , tendre, translucide 
sur les bords ; cassure schisteuse â feuillets courbes , gras au tou- 
cher, sectile et frangiblc ; poids spécifique , de 2,7 à 2,8- Il a de 
l’analogie avec la pierre ollaire. 

Variétés. 

Talc laminaire. Feuillets minces disposes en plaques hexago- 
nales, offrant le mélange de diverses couleurs : tantôt il est parfai- 
tement blanc , avec une légère nuance rose , tantôt il est jau- 
nâtre, verdâtre, ou toiit-à-laitvert. — Compacte.— Fibreux, de. 

LXV1‘ ESPÈCE. 

WOLLASTOMTEDE HAUT. 

Tafel-spath ( spath en table ) des Allemands. 

Ce minéral est blanc et fusible, son clivage est parallèle aux 
pans d’un prisme rbombo'idal, droit ou oblique, do 95<^ 2Ü’ et 
84° 40* ; poids spéeifique, 2,86. , 

Composition : Silice 53 

Chaux 47 

M. Beudant ne croit pas que cette espèce soit la même que la 
wollastonite de Capo di Bore, attendu que les formes de celle- 
ci ne vont pas avec le clivage de l’autre. La wollastonite de Capo 
di £ore est d’un blanc sale, cassure vitreuse, et ses cristaux sont 
des prismes hexaèdres ou des dodécaèdres réguliers. 


B. Silicates non alumineux doubles. 

LXVII* ESPÈCE. 

ALL ANITE, CÉRIISE. 

Reconnue comme espèce distincte, par M. Allan. Elle a beau- 

29 
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coup de ressemblance avec la gadolinite; on les distingue cepen- 
dant en ce que les fragmens de celle-ci sont translucides sur les 
bords et d'une belle couleur verte, tandis que ceux deTallanite 
sont d’un brun jaunâtre et presque toujours opaques; les mines 
de cérium, aux(|ueIleson donne le nom de cérine , ont une com- 
position très analogue à celle de rallanitc. Onia trouve au Groen- 
land, dans une roche de granité; elle est ou noire ou brun-jau- 
nâtre, vitro-métalloïde , cassure en petit, conchoïdale, opaque, 
avec des stries d’un gris verdâtre, cassant, rayant le verre; elle est 
en masse ou cristallisée en prismes, en quatre, six ou huit pans^ 
poids spécifique, de 3,1 à 4. 

Composition : 


Silice 

35,4 

X 

26 

Oxide de céruim 

33,9 

X 

45 

de fer 

25,4 

X 

29 

Chaux 

9,2 



Alumine 

4,1 



Humidité 

4,0 




112,0 

X 

100 


Analyses citées parle D' üre, — par M. Beudant. 

M. Beudant dit que ce minéral renferme des silicates de chaux 
et d’alumine en plus ou moins grande quantité : dès-lors ces deux 
analyses se rapprocheraient. 

Variélés. 


Bacillaire ( orthite ). A cette variété parait se rapporter celle 
dont l’analyse est citée par le docteur Ure, ainsi quelsipyrorthite, 
qui probablemcntn’en clilTère que par une plusgrande proportion 
de silicates, d’alumine et de chaux, etc. 

LXVUI<’ ESPÈCE. 

AMPHIBOLE. 

On comprend sous ce nom plusieurs espèces qui ont des carac- 
tères communs, tels qu’une structure généralement lamelleuse , 
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mais pas également dans tous les sens , plus sensible dans la di- 
rection parallèle aux pans du prisme que dans la direction per- 
pendiculaire à ces mômes pans. C’est un des caractères qui les 
distinguent du pyroxènc. La forme primitive est un prisme à base 
rhomboïdale oblique d environ 124" 30’ à 127"; fusible, offrant 
des variétés de forme et de couleur. Poids spécifique , do 2,8 à 
3,45. Nous allons en faire connaître les principales espèces. 

1° AUPDIEOLE CALCARéO-FEKKDGIHEUX , ACTIKOTE. 

AcHnolite, amphibole actinote hexaèdre de M. Ilaüy , le strahl- 
stein de Werner , etralite, harinthine; pargassile. 


Se trouve dans les montagnes primitives accompagnant le talc 
et quelques roches micacées, principalement en Angleterre, en 
Saxe , dans la Norwège , le Piémont , le Tyrol , le mont Saint-Go- 
thard. On en compte trois variétés. 

AcHnolite cristallisée. Prismes obliqiiangles alongés, irrégu- 
lièrement terminés, souvent striés dans leur longueur , et parfois 
aciculaires; couleur vert poireau ou plus foncé , translucide, raie 
le verre. Poids spécifique , de 3 à 3,3. 

2° AelinolUe asbestoide. En masse et en cristaux capillaires élas- 
tiques, groupés en masses cunéiformes, rayonnées ou confuses; 
couleur verte, tirant sur le gris ou le brun et bleuâtre , opaque , 
douce au toucher, éclat intérieur nacré, donnant un verre vert 
au chalumeau. Poids spécifique de 2,7 à 2,9. 

3° Actinolite vitreuse. Couleur vert de montagne et vert éme- 
raude; cristaux minces aciculaires, exaèdres; striée en travers. 
Poids spécifique, de 3 à 3,2. 

L’actinolite asbestoide a été analysée par SI. Yauquelin; les ré- 
sultats se rapprochent de ceux qu’a obtenus M. Laugier de l’acti- 


nolite vitreuse, et qui offrent ; 

Composition : Silice 50,00 

Magnésie 19,25 

Chaux 9,75 

Oxide de fer 11,00 

de chrome 3,00 

Potasse , alumine et 

oxide de manganèse 1,75 
Humidité 5,00 

Perte 0,25 
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2° AXPBIBOLB CiLCA&ÉO-SAGHiBIEn. 


Trémolite, (jrammatite «THaiiy. 


Se troure le plus souvent dans les montagnes primitives au mi- 
lieu d'une pierre calcaire grenue. C’est à Trémola , en Suisse , 
qu’elle a été rencontrée pour la première fois. Werner en compte 
trois variétés. 

1® Trémolite asbétiforme. Principalement en Angleterre , dans 
du basalte, de la dolomite , etc. , en masses et en concrétions fi- 
breuses ; couleur blanc grisâtre , jaunâtre , rougeâtre et verdâtre ; 
elle est éclatante, éclat nacré, tendre , sectile, frangible, trans- 
lucide sur les bords. Elle a un caractère particulier, c’est que, 
lorsqu’on la frotte dans l’obscurité, elle répand une lueur d’un 
rouge pâle, laquelle est verdâtre quand on la projette en poudre 
sur des charbons ardens. 

. 2“ Trémolite commune. Se trouve avec la précédente, en masse, 

en concrétions prismatiques distinctes, ou bien en prismes très 
obliques à quatre pans , tronqués ou bisclés sur les bords latéraux, 
et diversement modifiés ; les plans latéraux offrent des stries longi- 
tudinales. Couleur blanche , éclat vitreux ou nacré , clivage dou- 
ble, cassure inégale ou coneboïde, translucide, dure, cassante, 
se fond très difficilement au chalumeau, et donne un verre opaque. 
Poids spécifique , de 2,9 à 3,2. 

Composition , d’après M. Laugier ; 


Silice 

50 

Magnésie 

25 

Chaux 

18 

Acide carbonique et eau 

5 


98 


3“ Trémolite ritreuee. Avec les précédentes, en masse, en con- 
crétions distinctes et très souvent en longs cristaux aciculaires. 
Elle est blanche, grisâtre. Jaunâtre, rougeâtre , et verdâtre; éclat 
entre le vitreux et le nacré , translucide , dure , très cassante , un 
peu phosphorescente, infusible. Poids spécifique , 2,863. 
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Composition , d’aprùs U. Laugier ; 


Silice 

35,5 

Chaux 

26,5 

Magnésie 

16,5 

Eau et acide carbonique 

23,0 


101,5 


Ce minéral parait être un composé de silicate de inagne'sie et de 
carbonate de chaux. 

S” AMPHIBOLE BORUBLEITOB , AMPHIBOLE ALDMI5E0X. 

(y oyez Hornblende.) 

Variétés, 

De forme cristalline. — Bacillaire, lise distingue par de grosses 
fibres droites nu courbées, parallèles ou divergentes. — Granulaire, ’ 
à gros et à petits grains. — Cylindroîde . — Asbestoide. — Fibreux. 
Lamellaire, — Compacte . — Fibro-schisteux {c’eat]e hornblende 
schisteux). — Blanc , gris , noir , violet , vert, etc. 

LXIie ESPÈCE. 

AMIANTHE. 

Asbeste, Lin des montagnes, etc. 

Existe dans les terrains primitifs, principalement dans des ro« 
ches de serpentine, qu’il traverse en veines minces, et parfois dans 
des roches de gneiss accompagné de feld-spath. Ce minéral est en 
filamens plus ou moins flexibles et élastiques; éclat nacré, texture 
fibreuse, doux au toucher; ses cristaux, vus nu microscope, of- 
frent uu prisme à base rhomboïdale. On connaît un grand nombre 
de minéraux qui ont de l’analogie avec l’amianthe. (Voyez l’ham- 
phibole, l’épidote, le diallage, le pyroxène ,1a tourmaline, etc.) 
Nous nous bornerons à en exposer ici les cinq principales variétés. 

29. 
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1° A»l*nTHE. 

Se trouve ordinoirement dans la serpentine , dans les Pyrénées , 
dans le Dauphiné et le Saint-tiothard , en Savoie, en Ecosse, etc. 
Elle est en fibres tièsalongées, fines, flexibles et élastiques ; onc- 
tueuse au toucher , éclat soyeux ou nacré , sectile , un peu trans- 
lucide, se fond très difficilement au chalumeau en un émail blanc. 
Poids spécifique, de l à 2,3. Elle est d’une couleur blanche, rou- 
geâtre et verdâtre. 

2° ASBESTECOIHUaS. ' 

Danè la serpentine , dans un grand nombre de localités. Plus 
abondante que la précédente, elle est en masse ou en fibres d’un 
vert plus ou moins foncé, ayant un éclat peu nacré, point flexible, 
un peu onctueuse au toucher, frngmens esquilleux, tendre, fond 
difficilement au chalumeau, et donne une scorie d’un noir gri- 
sâtre. Poids spécifique , de 2,3 à 2,9. 

3'CCia DEHOHTAOnE. 

Se trouve à Wanlockhead , dans le Lanarkshire. Ses fibres, au 
lieu d’être parallèles comme celles des précédentes, sont entre- 
lacées. Couleur blanc jaunâtre, maigre au toucher, (’e minéral 
porte le nom de papier de montagne , quand il est en morceaux 
peu épais. 

4° A8BE8TE ÉLASTIQUE OU LIÈGE DE HOKTAGIfE. 

» 

On le rencontre en masse et en plaques. Ses couleurs sont le 
blanc jaunâtre, le blanc grisâtre, le gris cendré, pâle, le^gris 
jaunâtre, le jaune, etc. Comme la précédente, elle est en fibres 
entrelacées. Elle est opaque, maigre au toucher, très élastique, se 
laisse entamer par l’ongle, surnage l’eau. Poids spécifique de 0,68 
à 0,99. 

fi” BOIS DE aonTAGHE , A8BE8TE LIGIIIFORME. 

En Dauphiné , en Ecosse’, dans le Tyrol , etc. En masse , ayant 
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l’aspect et la couleur brune de certains bois. 11 est maigre au tou- 
cher, opaque, sectile, fusible en une scorie noire , tendre. Poids 
spéciâque, 2. 

/ 

COMPOSITION. 



Liège 


Amianthe. 

1 


PXIXerPEB 







Asbeste 


de 






CORSTlTVinS. 







commune 


montagne. 

1. 

2. 

3. 

4. 


Silice 

62 

56,2 

64 

64 

72,0 

59.0 

25.0 

63,9 

Magnésie 

22 

26,1 

17,2 

18,6 

12,9 

16,0 

Chaux 

10 

12,7 

13,9 

6,9 

10,5 

9,5 

12,8 

Alumine 

2,8 

2 

2,7 

3,3 

3,3 

3,0 

' 1,1 

Oxide de fer 

3,2 

3 

2,2 

1,2 

1,3 

2,25 

6,0 


L’analyse des deux espèces de liège de montagne est due à 
M.Bergmann ; ce chimiste dit que la magnésie et la chaux étaient 
à l’état de carbonate. Le premier échantillon d’amianthe est de 
Sartwik, en Dalécarlie; le second de la Tarentaise, et le troisième 
deCorias, dans les Asturies. Ils ont été analysés également par 
Bergmann ; dans celui de la Tarentaise , il a trouvé 0,06 de barite. 
Ce chimiste assure que la chaux et la magnésie y sont à l’état de 
carbonate. Le quatrième échantillon a été analysé par Cbenevix , 
et l’asbeste commun par Bergmann. Il est bien reconnu que les an- 
ciens fabriquaient avec l’amianthe, le lin et l'huile, des étoffes 
dans lesquelles ils enveloppaient les cadavres avant de les placer 
sur le bûcher , pour recueillir ensuite leurs cendres . Ces étoffes sa- 
lies reprennent , il est vrai , leur blancheur en les exposant au feu, 
mais elles perdent un peu de leur poids , et , par une longue ex- 
position à une température élevée, une partie de leur flexibilité. 
Ces tissus, faits avec l’amianthe, le lin et l’huile, exposés à un feu 
suffisant, le lin et l’huile brûlent, l’amianthe seule reste , et con- 
serve les formes qu’on lui a données. 
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LXXC ESI^CB. 

APOPHTLLITE. 

Albin, œil de poisson , ichtyophthalmite. 

En Suède, dans les mines d’Uton , dans la mine de ciiirre de 
Fahlun, dansleTyrol,etc. En masses et cristallisé en prismes carrés, 
diversement modifiés. Couleur blanche, structure lamelleuse, cas- 
sure en travers, à grains fins, inégale; les cristaux sont trèsécla- 
tans et d’un éclat suigeneris; à l’intérieur, ils le sont peu. L’a- 
pophyllite est ou translucide, ou demi-transparente, frangible , 
demi-dure. Poids spécifique, 2,49. 

Composition, d’après Vauquelin : 


Silice 51 

Chaux 28 

Potasse 4 

Eau 17 


100 

Il en existe des variétés qui sont rougeâtres, verdâtres, nacrées, 
fibreuses , etc. 


IXXI* ESPÈCE. 

COCCOLITE. 

On la rencontre en couches subordonnées dans les forinations 
de trapp , avec la pierre calcaire grenue , le grenat et la pierre de 
fer magnétique. Elle est en concrétions distinctes à gros grains, ou 
cristallisé en prismes hexaèdres, avec deux bords latéraux opposés, 
aigus, et en biseau sur les extrémités, etc. II se trouve aussi en 
prismes à quatre pans. Ce minéral est d’un vert qui passe à diverses 
teintes, à cassure inégale, translucide sur les bords, cassant, dur- 
Poids spécifique , 3,3. < 
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Composition, d’après Vauquel in : 


Silice 

50 

Chaux 

24 

Magnésie 

10 

Alumine 

1,5 

Oxide de fer 

7,0 

— de manganèse 

3,0 

Perte 

4,5 


LXXIIV xgpicB. 

DIALLAGE. 


Bronsile, omphazite, schiller-ëpath, $maragdite. 

Ce minéral se trouve dans l’ile de Corse , où il est connu des ar- 
tistes, qui en font des tabatières, des bagnes, etc. , sous le nom 
de verde di Corsica. Il existe aussi en Suisse, près du lac de Ge- 
nève, aux environs de Turin , etc. La roohe, dont le diallagucst 
une des parties constituantes essentielles, a été décrite sous le 
nom Aegahbro. Couleur vert d’herbe, éclat luisant ou nacré. Par 
le clivage, on obtient un prisme rliomboïdal dont les bases sont 
brillantes et les bords très ternes. Il est translucide, cassant, dur, 
fusible au chalumeau en un émail gris verdâtre. Poids spécifi- 
que, 3,1 . 

Coinpositiou, d’après Yauquelin : 


Silice 

50 

Chaux 

13 

Alumine 

11 

Magnésie 

6 

Oxide de ehrôrae 

7,5 

-■ de fer 

5,3 

— de cuivre 

1,5 


LIXIIP XSPÎtCS. 

HYPERSTÈiVE. 

Paulite, Kckiller-spaih de Labrador. 


Dans le Labrador, le Groenland, l’ile de Sky , etc.; il est en 
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masse, disséminé, et en concrétions à lames minces courbes; sa 
couleur tient le milieu entre le noir grisâtre et le noir verdâtre. 
Lorsqu’il est taillé et poli , il n une belle couleur rouge de cui- 
vre ; il a un éclat nacré métallique , un clivage double; il est 
opaque, dur, cassant, et iufusible au chalumeau. Poids spécifi- 


que , 3,4. 

Composition : Silice 54,25 

Magnésie 14,00. 

Oxide de fer 24,50 

. Alumine , 2,25 

Chaux 1,50 


Traces de^manganèse et eau 1 ,00 


LXXIVC ESPÈCE. 

ILVAITE. 


Liévrite ou yénite. 


A l'ile d'Elhe, dans du calcaire primitif, en masse, en concré- 
tions distinctes , ou cristallisée en prismes tétraèdres obliques ou 
presque rectangles, variant en épaisseur. Couleur noire, opaque, 
éclat demi-métallique, cassure inégale, frangible, rayant le verre, 
donnant des étincelles parle britiiiet. Poids spécifi<]ue, de 3,8 à 
4,06. Quand un le chauffe, sa couleur passe au brun rougeâtre , 
et il devient attirable à l’aimant ; au chalumeau , donne un verre 
noir opaque, également attirable. 

Composition : Silice 30 

Chaux 12,5 

Oxide de fer 55,0 

— de manganèse 2,5 


I.XXV< ESPÈCE. 

PÉRIDOT D’HAUY. 

Chryaolite des volcans. 

En Egypte, dans des terrains d’alluvion. On l’a également ren- 
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contré en Bohême, dans le cercle de Buntziaw. Cette pierre pré- 
cieuse, la moins dure de toutes, est la topaze des anciens, tandis 
que notre topaze est leur elirysulite. Elle est d'un vert pistache et 
autres nuances; elle est en prismes comprimés bien formés de huit 
pans au moins, terminés par un sommet cunéiforme ou pyramidal 
tronqué à son extrémité, très éclatante à l’extérieur, transparente, 
cassure conchoïde , réfraction double, cassante , rayant le feld- 
spath. Poids spécifique, 3,4. 


Composition, suivant 


RIaproth : 
Silice 

39 

-1- 

Vauquelin ; 
38,0 

Magnésie 

43,5 

+ 

50,5 

Oxide de fer 

19,0 

+ 

9,5 


101,5 

+ 

98,0 


SEULS SOUS-ESPÈCE. 

OLIVOE. 


Dans le basalte, la lave, le porphyre et la pierre verte. L'augite 
l’accompagne presque toujours. Elle est en masses et en morceaux 
arrondis, et parfois en prismes tétraèdres rectangulaires. Sa cou- 
leur est entre le vert d’asperge et le vert d’olive. Elle est translu- 
cide, moins dure que le péridot, cassante, éclat résineux, cassure 
inégale, à petits grains , infusible au chalumeau sans addition. 
Poidsspécifique, 3,24. 

Composition. Wolmstedt, qui a analysé l'olivinc de Monte- 
Summa, sous le nom de péridot, y a trouvé ; 

Silice 40,08 

Magnésie 44,24 

Protoxide de fer 15,26 

de maganèse 0,48 

Alumine 0,18 


100,24 


Il y a lieu de croire que cette augmentation de poids est due 
à l'oxidation du fer pendant l’opération. 


Digitized by Google 



( 344 ) 


IIXVI* MPÉC*. 

PYROXÈNE D HAUT. 

Augite, allalite, baihalile, diopaide, fasauïte,malacolite , 
salhite, ahorl volcanique. 


Ce nom collectif de pyroxène embrasse une foule d’espèces. 
Les principales sont : 


1° AUGITE. 


Volcanique de Lamethérie, baaaliine oclaèdru <fe Kir wan. 

Qiioitpi’on la trouve parmi les rochers volcaniques, on croit 
qu’elle n’est point de nature volcanique, et qu’elle existait avant 
l’éruption do la lave. Elle accompai>nc l'olivine dans le basalte 
de Teesdale , ainsi que dans les roches trappéennes des environs 
d’Édimbourg. Ce minéral est quelquefois eu grains, mais plus 
communément en petits prismes à six ou huit faces avec des 
sommets dièdres. Il est d’une couleur brune, noire ou verte. Les 
cristaux qu'on trouve dans les basaltes sont plus brillans et d’un 
plus beau vert que ceux qui existent dans les laves. L’augite est 
translucide, cassante, et à cassure inégale, raie le verre, se fond 
en un émail noir. Poids spécificiuc, 3,3. 

Composition, d’après Klaproth ; 


Silice 48 

Chaux 24 

Magnésie 8,75 

Alumine 5 

Oxide de fer 12 

— de manganèse 1 


98,75 


Il est des minéralogistes qui regardent la cocolite et la salhite 
comme des variétés de ce minéral. 
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2° HEDE5BEXGITE. 


Ce minéTal est d’un vert noir, division double, en prismes 
rectanf'ulaires , 2* en prismes rhomboïdaux ; poids spécifi- 
que, 3,15. 

Composition : Silice 50 

Chaux 22 

Bi-oxide de fer 28 

~ioo~ 


3» PTBOSXIJLITB, 


Composé qu’on rencontre en Suède et près de Philipstadt , 
dans la mine de Bjeike, accompagnant le hornblende et le 
spaith calcaire dans un lit de pierre ferrugineuse magnétique. Il 
est en concrétions lamelleuses et en prismes irréguliers à six 
pans, ou quelquefois sous cette même forme tronquée j couleur 
brun marron ou verdâtre, translucide, éclatant, cassant et cas- 
sure inégale. Poids spécifique, 3,08. 

Composition, d'après Hisinger : 

Silice 

Protoxide de fer 

de manganèse 

Sous-muriate de fer 
Chaux 

Eau et perte 


35,85 

21,81 

21,14 

14,09 

1,21 

5,9 


100,00 


4o sitniTX. 


Biopsie, malacolithe if Abildgaard. 

Trouvée, pour la première fois, dans la mine d’argent de Sabla, 
en Westermanie, et depuis en ÎVorwége. Elle est en concrétions 
distinctes grenues en gros grains, ou cristallisée en un large 
prisme rectangulaire à quatre pans, couleur blanchâtre ou gris 
verdâtre clair, cassure principale lamelleuse à clivage triple, fu- 

30 
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aible au chalumeau en un verre transparent. Poids spécifique < 
de 3,22 à 3,47. 

Cuniposition, suivant M. Vauquelin. 


■ Silice 53 

Chaux 20 

Magnésie 19 

. Alumine 3 

Fer et manganèse 4 


99 


XPPERDICX. 

Silicates qui h ont pas encore été bien étudiés. 
* 

A. SILICATES ALUMINEUX. 


Bucholzite de Brandes. Minéral d’une structure fibreuse , 
blanc en partie et en partie noir, rayant le verre. II est composé, 
d’après Brandes, de silice 46, alumine 50, oxide de fer, 2,50 , 
potiisse 1,50. 

Ekebergite. Couleur verdâtre, éclat gras , en lames conchol- 
dales, dure, fusible; pbids spécifique, 2.74. Tout porte à croire 
que c’est une espèce de natrolite. 

Fibrolite. Couleur blanchâtre, rougeâtre ou verdâtre, structure 
fibreuse, dure et composée, d’après M. Clienevix : de silice 38, 
alumine 58, oxide de ferO, /5. 

G/esedtite. Se trouve au Groenland, en prismes hexaèdres ré- 
guliers. Elle est verdâtre, opaque, à cassure terreuse. Poids spéci- 
fique, 2,7 à 2.9. Principes constituans, d’après Stromeyer : Si- 
lice, 46,07, alumine 33,82, potasse, 6,20, oxide de fer 3,35, 
magnésie, 1,20, eau 4,88. 

killinite. Elle a quelques analogies avec le triphane ; structure 
lamelleuse, brillante. Couleur jaune brunâtre ou d’un vert clair ; 
poids spécifique, 2,7. Composition, d’après Barker : de silice, 
52,49, alumine 24,^, potasse 5, oxide de fer 2,49, oxide de man- 
ganèse 0,75. chaux et magnésie 0,50, eau 5. 

Leelile. Elle a été découverteen Westmanie, à Gryphytta. Ello 
est de couleur rouge, et composée, d’après Clarke : de silice 75 , 
alumine 22, magnésie 2,50. 

Xenztmte. Trouvée dans l’Eifeld, à Kald. Elle est blanche, ter- 
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reusc, un peu translucide, fragile; poids spécifique, 2,10; com- 
position, d’après John : de silice 37, alumine, 37, eau 25. 

Pinile de Saxe. Cristallisée en prismes hexaèdres réguliers. 
Elle est tendre, d’un poids spécifique de 2,92, est composée, 
d’après Klaproth ; de silice 29,50 , alumine 63,75, oxide de 
fer 6,75. 

Ruhellan. En Bohème. En pyramides hexagones, tendre, cou- 
leur brun rougeâtre, poids spécifique, de 2,5 à 2,7 ; composition, 
d’après Klaproth : silice 45, oxide de fer 20, alumine 10, ma- 
gnésie 10, soude et potasse 10, parties volatiles 5. 

Spinellane. Dans les laves des bords du Khin. Blanche, bru- 
nâtreou grise; poids spécifique, 2,28, composition, d’après le 
même chimiste : silice 43, alumine 29,5, soude 19, oxide de fer 2, 
chaux 1,5, eau 2,5. 


B. SILICATES «05 ALU.1II5EUX. 


Cronsledile. En Bohème. En prismes hexaèdres réguliers, cou- 
leur noire, poussière verte; poids spécifique, 3,35 ; composition, 
d’après Steimann : silice 22,45, oxide de fer 58, de manganèse 
2,88, magnésie 5,08, eau 10,70. 

Eudynlile. Dans le Groenland. En prismes dodécaèdres rhom- 
bo'idaux; couleur rougeâtre ; poids spécifique, 2,90 ; composition, 
d’après Slromeyer : silice 53,3‘2, soude 13,82, zircone 11,10, 
chaux 9,78, oxide de fer 6,75, de manganèse 2,06, acide hydro- 
chlorique 1,03, eau 1,80 

Gismondine. Dans les laves de Capo di Bore. En octaèdres à 
base carrée, vitreuse, couleur blanchâtre ou rosâtre; composition, 
d’après Carpi ; de silice 41,4, chaux 48,6, magnésie 1,5, oxide de 
fer 2,5, alumine 2,5. 

Hisingerile. Couleur noire, structure lamelleuse; poids spéci- 
fique, 3,4; composée, d’après Hisinger : de silice 27,50, pro- 
toxide de fer 47,80, alumine 5,50, oxide de manganèse 0,77 , 
eau 11,75. 

Knebelile, Minéral de couleur brunâtre ou grisâtre, opaque ; 
poids spécifique, 5,71; composé, d’après Doberheiner ; de si- 
lice 32,5, protoxide de manganèse 35 , protoxide de fer 32. 

Ligurite. Aux Apennins, dans les roches taicqueuses. En pris- 
mes rhomboïdaux , couleur verte, aspect vitreux , transparente ; 
composée, d’après Viviani : de silice 51,45, chaux 25,30, alu- 
mine 7, magnésie 2,56, oxide de fer 3. 
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MelilUe. En octaèdres rectangulaires, ou bien en petits paral- 
lélipipèdes rectangles , couleurjaune pâle ou jaune orangé ; cotu- 
poséc , d’après Carpi ; de silice 38, chaux 19,6, magnésie 19,4 , 
oxide de fer 12,1, alumine .2,9, oxide de titane 4 , de manga- ' 
nèse 2. 

Pierre de Bombay, Trouvée , par M. Leschenault de la Tour, 

• aux environs de Bombay. Elle est d’une couleur gris d’ardoise 


foncé et d’apparence schisteuse. > 

Composition , d’après M. Laugier : 

Silice 50 

Oxide de fer uni à un peu de manganèse 25 
Alumine 10,5 

Magnésie 3,5 

Charbon 3 

Chaux 8,5 

Soufre ' 0,3 


100,8 

L’augmentation de poids est due à l’oxigène , absorbé par le 
protoxide de fer , qui passe à l'état de peroxide. 


FAMILLE DES SULFATES. 


Sels composés d’acide sulfurique et d’une base. 

Ces sels, à l’exception du sulfate de magnésie et de ceux formés 
avec les métaux de la deuxième section sont décomposables à un 
degré de calorique plus ou moins élevé. Us sont également dé- 
composables à une haute température par les acides borique et 
phosphorique ; la plupart sont très solubles dans l’eau , d’autres 
très peu, et certains y sont insolubles. Le degré d’affinité des 
bases , pour l’acide sulfurique , peut être ainsi établi : 

Barite , Potasse. 

Strontiane, Soude. 

Lithine, Ammoniaque. 

Chaux , Magnésie , etc. 

Composition : 

Dans les sulfates neutres , l’oxigène de l’oxide est à celui de 
l’acide ; : 2 : 6 , et les proportions de l’acide : : 2 : 10. M. Beudant 
adonné le nom à’ hydro-sulfates à des sulfates contenant de l’eau; 
mais , comme cette dénomination n'est point exacte , attendu 
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qu’elle semble annoncer que ces ses sels sels sont formés d'iine 
base et de l’acide hydro-sulfurique, nous avons cru ne pas devoir 
l’admettre. 

PBiniER GENRE. — SULFATES SIMPLES. 


l'e ISpRcE. 

SULFATE D'ALUMINE. 





L’acide sulfurique est susceptible de s’unir avec diverses bases , 
et surtout avec l’alumine, en diverses proportions; nous allons 
examiner la plupart de ses combinaisons naturelles avec l’alumine. 
Ces sels sont pour la plupart solubles dans l’eau, et leurs solutions 
ont une saveur douceâtre acerbe ; l’ammoniaque en précipite l’a- 
lumine; à une forte chaleur, ils abandonnent une partie de l'acide 
sulfurique. 


1'* soos-EsrkcB. 
WERSEERITE. 


t. 


Ce sel est blanc, ou en rognons terreux, ou compacte, happant 
à la langue et insoluble dans l’eau. Poids spécifi([uc, 1,66. 
Composition : Acide sulfurique 23 

Alumine . 30 

Eau 47 


100 

II" SOtS-ESrBCE. 

TRl-SOLFATE D’ALUMINE. 

Sel soluble; se trouve en petites masses, à fibres entrelacées , 
ou bien mamelonné, à fibres qui divergent du centre à la circon- 
férence. 

30. 
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Âcide sulfurique 

Aliiniine 

Eau 


43 

18 

39 


100 




nie 8O0S-SSPECE. 


^ALÜMISITE 00 ALUNITE. 


Dans les couches d'alluvion près de Halle , en Saxe; dans les 
rochers crayeux de Newaven , près de Brighton. Couleur très 
blanche , mat , opaque, cassure terreuse et fine, râclure brillante, 
happant un peu à la langue, insoluble dans l’eau. Poids spécifi- 


que , 1,67. 

Composition ; 

Âeide sulfurique 23,365 19,25 

Alumine 30,263 32,50 

Eau 46,372 47 


100,000 98,75 

Stromeyer. Dr Ure, 


Ce sel est, comme on voit, entièrement semblable à la Webs- 
térite. 


IV” SOOB-BSVkCB. 




ALÜR , SULFATE D’ALUMINE. 


(Avec une autre base). 


Ce sel nene trouve jamais pur dans la nature, mais bien à l’état 
de mélange ou de combinaison avec les sulfates de fer ou de man- 
ganèse ; on le trouve en petites couches effiorescentes à la surface 
de quelques mines, des vieux sols argileux, et de quelques houilles 
pyriteuses détériorées par le temps; rarement le rencontre-t-on 
cristallisé; son système cristallisé est octaédrique. L’alun du com- 
merce est un produit de l’art : on l'extrait de divers minéraux 
connut sous le nom de minet il alun; les principaux sont : 
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1" Vargile sulfurée , 'qui est la base la plus pure de toutes les 
raines d’alun , principalement celle de la Tolfa , aux environs de 
Citita-Vecchia ; ce minéral est blanc , compacte , aussi dur que 
l’argile endurcie ; il porte le nom àepierre alumineuse. 

2'’ Uargite pyriteuse de Schwemsal , en Saxe ; elle est noire , 
dure , cassante et formée d’argile , de bitume et de pyrite ; celles 
de Liège et de Hesse sont de même nature. 

3° Le schiste aluminenx'. il contient, en diveÉÉk proportions, 
du pétrole et des pyrites : si le pétrole est trop alNmdant , il faut 
les torréfier ; dans cette classe sont les mines de Becket , en Nor- 
mandie, etc. 

4” Mine 'alumineuse volcanique ; à la solfatara des environs 
de iVaples , à la solfatara de la Guadeloupe ; elle forme une masse 
saline blanche , sous forme de pierres, dont la surface s’efHeurit 
à l’air. 

5“ Mine d’alun bitumeuse ; elle est sous forme schisteuse , en 
Suède , et autres lieux , etc. 

VC SODS-ESrÉCE. 

ALUN A B\SE D’.ALU.MOE ET DE POTASSE. ^ 

C’est un des sels les plus anciennement connus; il existe aux en- 
virons des volcans; en efflorescence sur des schistes charbonneux; 
en solution dans quelques eaux ; à l’état de sous-sulfate , en très 
grandes masses, dans quelques parties de l’Italie.Ce sel purifié porte 
le nom) d’afun; il estalors inodore , incolore, a une saveur astrin- 
gente, rougit la teinture de tournesol , est soluble dans 0,75 d’eau 
bouillante ou dans quatorze ou quinze fois son poids d'eau à IS". 
Il cristallise eu beaux octaèdres, (|ui sont le produit de deux 
pyramides appliquées l’une ù l’autre par deux bases; quelquefois 
il est sous forme de cristaux cubiques ; dans ce cas, il paraît con- 
tenir un peu plus d’alumine. Exposé à une chaleur peu supsieure 
à' celle de l’eau bouillante , il éprouve la fusion aqueuse jA l’on 
élève la température il perd son eau de cristallisation , a£mcnte 
de volume, en se boursouflant , devient très blanc et très léger , 
et constitue ce médicament escarotique connu sous le nom 


d’alun calciné. 

Composition ; 
Tri-sulfate d’alumine 

36 , 

' Acide sulfurique 

33 

— — - de potasse 

18 1 

1 Alumine 

11 

Eau 

46 "j 

1 Potasse 

lu 



Eau 

46 
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vie SODS'EtPÊCB. 

ALUN AMttONIACAl. 

L’aluQ à ba^yi'alutnine et d’ammoniaque a tellement d’analo- 
gie avec le pd^Hent , qu’il est impossible de les distinguer qu’en 
le calcinant o^M le traitant par les alcalis ; dans le premier cas , 
on n’obtient pour résidu que de l’alumine , dans le second, on en 
dégage une odeur ammonicale très prononcée. 


Vlld SOUS-ESPkCS. 


ALUN DE PLUME. 


Couleur blanche, saveur styptique et ferrugineuse; soluble dans 
l’eau et composé de 

Tri-sulfate d’alumine 30 | 

— de fer 26 ) 

Eau 44 


Acide sulfurique 
Alumine 
Bi-oxide de fer 
Eau 


11° ESPACE. 

SULFATE D’AMMONIAQUE , MASCAGNINE. 
Sel ammoniac secret, ammoniaque vitriolée. 


33 

9 

14 

44 


Se ^uve en solution dans les eaux de quelques lacs, en efflo- 
resceifce sur quelques laves , dans les houillières embrasées , en 
petite traantilé et uni au sulfate d’alumine. Ce sel , à l’état de pu- 
reté, B imesaveur amère et piquante, il attire l’humidité de l’air, 
est soluble dans quatre parties d’eau froide ; chauffé dans des vais- 
seaux fermés, il se décompose en partie, et se sublime à l’état de 
sursulfate; les alcalis en dégagentFammoniaque; il cristaillise en 
prismes hexaèdres. 

Composition : Acide sulfurique 54 

Ammoniaque 22 

Eau 24 
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111* ESPfcCB. 

SULFATE DE BARITE. 

Baritine, spath pesant, etc. 

Ce sel existe abondamment sur divers points < 
ses fibreuses, lamellaires , grenues ou compactes, ainsi qu’en sta- 
lactites, ou bien en octaèdres cunéiformes, ou en espèces de ta- 
bles rectangulaires biselées sur les bords; ces divers cristaux se 
clivent en prisme rliomboïdal de lÜl» 42’, et 78° 18’. Lesulface de 
baritene constitue jamais des montagnes, quelquefois il forme des 
filons dans quelques terrains anciens; dans les secondaires, il est 
en vein^ et en rognons ; on le rencontre souvent, comme partie 
accidentelle, dans les filons des mines d’argent, d’antimoine, de 
cuivre, etc. En France, ou en trouve à Montmartre, à Royat, etc. 
M. Jiilia de Fontenellc l’a également rencontre dans les Pyrénées 
et à Mont-Ferrand. 

Le sulfate de barite impur est rougâtre ou bleuâtre; presque 
pur, il est blanc, inodore, insipide, insoluble, di'-crépitantau feu, 
entrant en fusion à une très haute température ; réduit en poudre 
et mis en pâte avec de la farine et de l’eau, étendu en gâteaux, et 
chauffé au rouge, il devient lumineux, lorsqu’on le place dans 
l’obscurité, et constitue le phosphore de Boulogne. Poids spéci- 
fique de 4,08 à 4,7. 

Composition : Acide sulfurique 34 

Barite 6(i 

Variétés. 

On trouve un grand nombre de varités de couleur , de forme et 
de structure. Voyez la Minéralogie dellaûy. 

ive ESPÈCB. 

SULFATE DE CHAUX ANHYDRE. 

\Karstenite. 

Il existe, en grandes masses, tant dans les terrains intermédiaires 



4 


I 
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i{ue dans les premières parties des dépôts secondaires; sa struc- 
ture est lamellaire, souvent à ;;randes lames ; ses couleurs les plus 
ordinaires sont le blanc, le gris, parfois le violacé; rarement se 
rencontre-t-il en cristaux: lorsqu’il est en cet état, il est sous forme 
de prismes rectangulaires. Ce sulfate anhydre est plus dur que ce- 
lui qui est hydj^^; son poids spécifique est de 2,964; il ne blan- 
chit pas au fe’ 

Compositi 


ydj^^; 


de sulfurique 
aux 


58 

42 


100 


Variétés. 


Compacte , 
roïde, etc. 


'erreux, — fibreux , — botryoîdc , saccha- 


KSPÈCE. 


» 


SULFATE DE CHAUX HYDRATÉ. . 


Gypse, plâtre, pierre à plâtre, sélénite, etc. 

En général, ce sel parait appartenir aux terrains tertiaires, ainsi 
qu’aux parties supérieures des terrains secondaires, où il existe en 
grandes couches intercalées avec des bases calcaires ; dans les ter- 
tiaires il formes des dépôts, souvent très étendus, et très épais, 
comme sontia plupart desplâtrières , et notammcntcelles de Mont- 
martre. Le sulfate de chaux est très souvent en tables biselées de 
diverses manières, h base de parallélogrammes obliquangles qui 
dérivent d’un prisme de même genre d’environ 113» et 67“. On le 
rencontre aussi sous diverses autres formes cristallines. Le sulfate 
de chaux est inodore, insipide, soluble dans 460 parties d’eau ; 
il décrépite par l’action du calorique, perd sa transparence avec 
son eau de cristallisation, blanchit et s'empare avec avidité d’une 
grande quantité d'eau qu’il solidiBe, sans que la température s’élève 
bien sensiblement. Les couleurs du sulfate de chaux sont, le gris 
blanchâtre, le gris bleuâtre, le gris jaunâtre, et le rougeâtre ; son 
poids spéci6que est de2,26 à 2,31 . 

Composition : Acide sulfurique 33 

Chaux 46 

Eau 21 
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Variétéê. 


Le sulfate de chaux oCTre un grand nombre de variétés, tant de 
forme que de couleur , de structure et de comna^ion ; nous al- 
lons énumérer les principales; il y a deux formes ré- 

gulières; l’une est la trapéaienne : c'est celle ^^^Hrrésente avec 
plus de netteté ; l'autre, V équivalente, est un prinl^S six pans, ter- 
miné par un pointemeut a quatre faces, plus ou moins modifiées. 
La réunion des cristaux n’est pas toujours simple ; quelquefois un 
grand nombre de cristaux du trapésien ou àe,\' équivalent s’unis- 
seut en rose, en cylindre ou en sphéroïde; d'autres fois les cris- 
taux équivalens se réunissent à un gros cristal qui leur sert de 
centre. 


l” CBIDX SULVATÛ COaXDKB. 


En grandes masses, et constituant souvent des terrains entiers ; 
sn texture est lamellaire ou compacte; elle est presque opaque, 
translucide sur les bords; mêlée avec d autres sels calcaires, tels 
que le carbonate de chaux, le sulfate de magnésie, etc.; colorée 
en blanc sale, gris, gris bleuâtre, ou rougeâtre : c'csi'respéce qu'on 
emploie ordinairement comme plâtre, et celle qui est la plus com- 
mune dans les environs de Paris. 


• 2o GTFSE COarACTE. 

En couches accompagnant le gypse grenu ; ses couleurs sont le 
blanc, le gris, le bleu, le jaune et le rouge ; il est translucide sur 
les bords, tendre, sectile, frangible, cassure esquilleuse, à esquil- 
les fines. Poids spécifique, 2,2. 

Composition, d’après Gerhard ; 

Acide sulfurique 48 

Chaux 34 

Eau 18 

100 

3” aTME riBHxnx. 

En masse, en concrétions distinctes, etc,; texture fibreuse. 
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éclat nacré, aspect soyeux; ses couleurs sont le blanc, le gris, et 
parfois le rouge; translucide, tendre, frangibleetsectile. 
Composition : Acide sulfurique 44,ld 

Chaux 
Eau 

98,13 


4° CÏPSB TERBEOX. 



En couches de plusieurs pieds d’épaisseur, immédiatement au- 
dessous du sol. Blanc jaunâtre, formé d’écailles fines, ou d’une 
consistance farineuse, léger, doux au toucher, un peu tachant. 

5* GTPSE LAMELIEUX, GRERC. 

* 

En couches dans les roches-|»rimitives, dans le gneiss, le schiste 
micacé, le^chiste argileux de transition, etc.: il est blanc, grisou 
rou-c, parfoilnv'cc des dessins, des rayures ou des taches; il est 
sauvent en concrétions distinctes ou cristalliseen petites lentilles 
conhiucs; il a un éclat nacré, est translucide, frangible, très ten- 
dre et sectile, son poids spécifique, 2,3. 

*•*._ wnrca n * 


Composition, suivant Kirwan : 

Acide sulfurique 
Chaux 
Eau 


30 

32 

38 

1ÔÔ~ 


Les artistes donnent le nom à' albâtre aux gypses lamelleux et 
compactes, qui sont très purs et susceptibles de prendre uii beau 

polif ils en fontde beaux vases, des statuesbcaucoup plus estimées 

que ceux d’albâtre., ditcalcaire. 

é 

6® GTPSB 8PATHÏQÜE OU 8BLBIUTB. 


Sc trouTG partout sur le continent et dans Icsenvîrons de Paris; 
jadis on l’employait comme verre de vitre, d’où lui vinrent les 
noms de pierre spéculaire, de gladesmariœ. Elle est en couches 
minces dans le gypse de formation stratiforme, etc., en masse. 
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disséminé ou cristallisé , 1° en prismes hexaèdres, ordinairement 
larges et angulaires obliques, avec quatre pans latéraux plus pe- 
tits ; 2o lenticulaire; en cristaux accolés, formés par deux len- 
tilles ou par deux prismes hexaèdres entrant l'un dans l’autre dans 
le sens de leur largeur; 4o cristal quadruple fo rmé de deux cris- 
taux accolés, entrant l’un dans l’autre suivant^^^^tion de leur 
longueur. Cette sous-espèce est blanche, grise^^^^Ktolfrc par- 
fois des nuances irisées; elle a un éclat nacrq^^^Kagc triple, 
une réfraction double, est flexible en morcct^^^inces et non 
élastiques, est demi-transparente ou transparente, raie le talc;^ 
son poids spécifique est de 2,3. W 

Composition , d’après Bucholz : 

Acide sulfurique ‘ 43,9 

Chaux ' 33,9 

^ ’« 21 


Û 


98,8 


7** GTPSB LAUELLEOX tCAILLEOX. 


Accompagne lasélénitede Montmartre; il est en masse, dissé- 
miné ou en concrétions distinctes; il est de couleur blanche, 
éclat nacré, opaque, ou tramlucide sur les bords, tendre, sectile, 
friable, cassure lamelleuse à petites écailles. 

Il en existe encore une foule de variétés, telles que la ntei/'orme, 
qui est blanche comme la neige, la acapiforme, en baguettes; 
ses cristaux sont lenticulaires, alongés, la dendritique ,\a. alalac- 
titique, \epseudontorphique, etc. 


K 


Vie EsrSCB* 


SULFATE DE COBALT. 


En incrustation sur iesmines de cobalt et dans les eaux de ces mi- 
nes; il est en cristaux obliques rhomboïdaux, d’environ 80° 20’ 
et 99° 30’ dont la base est inclinée sur les plans d’à-peU-près82*et 
108° ; couleur rose ou brunâtre; la solution est rose, l’ammonia- 
que y forme un précipité violet. 
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Composition : 

Acide sulfurique 
Oxide de cobalt 
Eau 


20 

39 

41 



Citée par Philips. 

TU® ESrkCB. 


SULFATE DE CUIVRE. 


30 

29 

41 

Beudant. 


Vitriol bleu, couperose bleue, vitriol de Chypre. 


Ne se trouve dans la nature qu’en incrustations dans les mines 
de cuivre , ou en solution dans les eaux qui s écoulent d|ps les ga- 
leries do ces mines; sous ce point de vue , nous croyons devoir 
le passer sous silence. 


«itio «ftitilr.li. 


SULFATE DE FER. 


Vitriol vert, couperose verte, vitriol de Mars. 


Partoutoù l’on trouve des pyrites ferrugineuses, en contact de- 
puis quelque temps avec l’air, on rencontre le proto-sulfate de fer 

en efflore8cencesurelle8,presquetoujoursuniau ÿuto, oumie^ 

an trito-sulfate de ce métal ; on le trouve aussi a 1 état fibreux. Ce 
sel purifié est en beaux cristaux verte, transparens, en prismes 
rhomboîdaux, dont les faces sont des rhombes avec les angles de 
98" 37’ et 81® 23’; il a une saveur styptiqueetferruguieuse, rougit 
fa teinture de tournesol, se dissout dans trois parties d eau 
et donne un précipité noir par l acide gallique ; exposé à air, il 
se convertit en unepoudre jaunâtre qui passe au rougeâ re, et qui 
est un deiito-sulfate; exposé à l’action du calorique, P^rd son 

Su de cristallisation, etàunetempératùreelevee, son acide. Poids 


spécifique, 1,84. 

Composition, d’apres Berzélius : 
Acide sulfurique 
Protoxide de fer 
Eau 


28,9 

28,3 
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IX*’ ESPÈCE. 


SULFATE DE MAGNÉSIE,’ EPSOMITE. 


Sel d’Epson», deSedlitz, dEgra, d Angleterre, etc. 

Dans les eaux de roer et 
f'ne aussi (juelques pyrites 
Guardia. Ce sel, à l’état de 
mes tétraèdres, éprouvant 
parties d'eau, et décomposé par l’aramoDiaque qui en précipite 
la magnésie, ainsi que par les alcalis. 

Composition, suivant Gay-Lussac : 

Acide sulfurique 5,790 

Magnésie 2,855 

Eau 9,154 

* 

. Xq espèce. 


de plusieurs source^ 
d’où on l’extrait, 
pureté, est blanc, 
la fusion aqueuse, 


A’ 


accompa- 
ment à la 
eaux pris- 
dans trois 


SULFATE DE POTASSE. 

Tartre vitriolé, sel de Duobus, arcanutn duplicatum, panacoa 

nolsotica. 


En petites masses mamelonnées dans les laves, dans quelques 
plantes, surtout dans le tamarisek gallica, qui eroît loin de la 
mer, comme MM. Cbaptal et Julia de Fontencllc l’ont démontré, 
dans les mines d'alun, etc. Ce sel purifié est blane, amer, dur en 
cristaux prismatiques très courts, à 4 ou six pans, inaltérables à 
l’air, décrépitant au feu, soluble dans dix parties d’eau à I5o. Poids 
spécifique, 2,40. 

Composition ; Acide sulfurique 46 

Potasse 54 


XK ESPECE. 

SULFATE DE PLOMB. 

Dans les mines de sulfurede plomb, en Angleterre, en Russie, etc., 
en petites niasses compactes, __ou en octaèdres ou tables bisclécs 
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.embloblcs aux cristaux de sulfate de barite. Ce minéral est blanc* 
nsipide, très pesant et se vaporise à une température très élevé®’ 
Poids spécifique, 6,3. 

Composition : Acide sulfurique 26 

Oxide de plomb 74 



XII« KSPiCX. 

SULFATE DE NICKEL. 


I 


En très petite quantité dans les eaux de quelques mines , et en 
incrustations sur ces mêmes mines. Il est vert d’émeraude, en pris- 
mes obliques à bases rhombes , très alongé , eflQorescent , soluble 
dans trois parties d’eau à 10®. 

Composition ; Acide sulfurique 28 

Oxide de nickel 27 ' 

Eau 45 


xiiie EsricB. 

SULFATE DE STRONTIANE. 


Céleatine. 


Ce sel a la plus grande analogie avec le sulfate de barite : on le 
trouve plus fréquemment dans les terrains secondaires ou tertiai- 
res : il existe en un grand nombre de lieux, et surtout en France 
àMeudon , Montmartre , Ménilmontant , Médardet Beuvron ,etc! 

Il existe sous un grand nombre de variétés : Aciculaire. Corn- 

pacte. — Fibreux. — Terreux. — Mamelonné. —Lamellaire. — 
— En rognons. — En prismes rhomboidaux de 104® et 76® Il est 
blanc, insipide, soluble dans 3,500 à 4,000 parties d’eau. Poids 
spécifique , 4,0. 

Composition ; Acide sulfurique 44 

Strontiane 66 

J, ®;y*uqueii“ y * trouvé 0,833 de carbonate de chaux , et 0,25 
a oiido de fer. 
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XIT XSPiCK. 

SULFATE DE SOUDE. 


Sel doGlauber, tel admirable, vitrù 


•iai^B^ide. 

la 

de 


Découxert par Glauber ; il existe en efflo^^^HPà la surface 
de quelques terres , comme MM. Berthollet^^Wiia de Fonte- 
nelle l’ont démontré dans le Deeta et VEtang-Salin. Il se trouve 
aussi sur les murs des souterrains , des anciens édifices , dans les 
cendres des plantes marines , et principalement du tamariach 
gallica , qui croit près de la mer (Chaptal et Julia de Fontenelle), 
enfin , dans les eaux de mer , de quelques fontaines salées , dans 
les eaux du lac de Neusiedel, situé entre les comitats d’Ædem- 
bourg et de Wieselbourg , dans les mares voisines, ainsique dans 
celles du lac Bogod , près d’Albe-Royalc , etc. Ce sel , à l’état de 
pureté, est incolore, très amer, cristallisé en beaux prismes 
hexaèdres , terminés par des sommets dièdres ; il est si soluble 
dans l'eau , que , par le simple refroidissement , l’on obtient des 
cristallisations magnifiques. On doit avoir soin d’en retirer l’eau 
mère , sans quoi , elle redissout peu à peu les sommités des cris- 
taux ; il est très eflloresceiit. Poids spéc|fiquo , 2,24. 

Composition : Acide sulfurique 25 

Soude 19 

Eau 56 


100 


XT* ESPiCE. 

/ SULFATE DE ZINC, GALLIZINITE.. 

Existe dans quelques mines, mélangé avec des sulfates, ainsi 
que dans les eaux qui filtrent à travers celles qui contiennent de 
la blende ; on le trouve parfois à l’état aciculaire et mamelonné. 
Le sulfate de zinc pur est blanc, âcre, styptique, soluble dans 
deux fois et demie son poids d'eau à 15'* ; il cristallise en prismes 
tétraèdres terminés par des pyramides à quatre faces; il s’efileurit 
à l’air. Poids spécifique , 2. • 
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Composition : Acide sulfurique 30 

Oxide de zinc 30 

Eau 40 

* 



OEVXIÈHB GENRE. 


TES A DOUBLES BASES. 


Dans le premier genre se trouvent quelques sels à base double ; 
mais, comme ils sont intimement liés à quelques espèces , nous 
n’avons pas cru devoir les en séparer. 


, SBPilCE. 

SULFATES DE SOUDE ET DE CHAUX. 

Glauhérite. 

Existe engagé dans le sel gemme à Villaruba, près Ocana , dans 
la vieille Castille, en Espagne : il est en prismes tétraèdres, obli- 
ques , très déprimés, dwt les angles latéraux sont de 104° 28’ et 
de 75° 32’. Les plans ||^raux sont striés en travers et les termi- 
naux sont lisses. Il clrblanc grisâtre ou jaune pâle, cassure foliée 
ou conchoïde, transparent, soluble en partie dans l’eau, et de- 
venant opaque, cassant, donnant au chalumeau un émail blanc. 
Poids spécifi(}ue , ?,73. 

Composition : 

Sulfate de soude SCC 51 

— de chaux sec 49 


iio espIgk. 

SULFATE DE SOUDE ET DE MAGNÉSIE. 
Béussinc. 


Acide sulfurique 

58 

Soude 

22 

Chaux 

20 


Nom donné par Rcuss à ce minéral, qu’on trouveen efflorescence 
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sur quelques terres avec le sulfate de soude , etc. — Il est de cou- 
leur blanche et comme une espèce d'efflorescence farineuse dans 
laquelle on découvre de petits prismes aplatis à six faces et' des 
cristaux aciculaires. Il est brillant, tendre et à cassurc|conchoïde. 
Composition , d’après Reuss ; 

Sulfate de soude 
— de magnésie 
■— de chaux 
Hydro-chlorate de magnésie 

FAMILLE DES TANTALATES OU GOLOMBATES. 

Sels formés d’acide tantalite ct'd’unc?hase. 

J h 

V 

PREBIER GENRE. 

■ BXDLX XSPiCS. 

TANTAl\TE D’YTTRIA , YTTRO-TANTALITE. 

Se trouve en petits nids engagés dans des roches granitiques , 
presque toujours mélangé avec des tungstates et des tantalates 
divers. Ce minéral est très rare : il est de couleur noire ou jaune 
brunâtre , cassure inégale , éclat métallifiuc. Poids spécifi- 
que , 5,130. 

Composition : On en a analysé deux variétés, qui ont donné : 
N« 1. Acide tantalique 66 2. 56 

Yttria 34 44 

deuxième GERBE. — TANTALATES DOUBLES. 

« 

SSUIB ESPÈCE. 

TANTAL.ATE DE FER ET DE MANGANÈSE. 

Tantalile. 



Trouvé en Finlande, dans la province de Kimito ; couleur entre 


I 
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le gris bleuAtre et le noir de fer , surface lisse un peu chatoyante , 
éclat presque métallique , dur , non magnétique , cristaux en 
prismes rectangulaires, modifiés ou en petits nids, engagés dans 
des roches granitiques. Poids spécifique , de 6,46 à 7,953. 
Composition , dans son plus grand état de pureté : 
Tantalato.^Âidii;r 60 f Âcidetantalique 

gQ < Oxide de manganèse 


ilato^^l^r 

▼ 

^8 variétés coi 


de fer 


81 

10 

9 


Diverses variétés contiennent des tantalates de chaux , de fer et 
de tantalates de fer et de manganèse. 


FAMILLE DES TITANIATES. 


Sels composés d’acide titanique avec les hases ou de peroxidc 
de ce métal, que M. Rose regarde comme un acide. 

« 

PREHIER GEREE. 

■'«SSpRcs. 

TITAKIATE DE FER. 

Le Nigrine. 

Se trouve dans l’ile de Ceylan , la Sibérie, la Transylvanie, etc., 
dans les roches d’alluvion, en grains anguleux, plus ou moins 
gros et en morceaux roulés , ou en octaèdres réguliers : couleur 
noir brunâtre, noir foncé, éclat de la nature de celui du diamant, 
opaque, demi-dur, cassant, cassure principale imparfaitement 
lamelleusc, à lames droites, non attirable à l’aimant. Poids spéci- 
fique, de 3,96 à 4,675. 

Composition, terme moyen des analyses de Klaproth, Lowitz ^ 
Vauquelin, Hect et Lampadius : 

Pertoxidc ou acide titanique 67,25 

Oxide de fer 27,35 

— de manganèse 2,40 


97»Ü0 
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Dans l’une do ces analyses, les proportions de l’oxide de fer sont 


de 9, et dans les autres de 47. 


SOUB'KSPkCE. 


ME7IAKAIMTE. 




Découvert par M. Grégor, à la vallée de dans le 

Cornouailles ; il se trouve en petits grains noi^^res mélé'? avec 
un sable gris très fin : opaque, tendre, cassant, éclat denii- 
métallique, surface rude, poudre attirable à l’aiiuant. Poids spéci- 
que, 4,427. 

Composition, terme moyen des analyses de MM. Grégor, K.la- 
protb, Lampadius et Cbenevix. 

Oxide ou acide titanique 43,438 

Oxide de fer 49, l 

y _ de manganèse 2,9 

Silice 4,452 


99,890 


La crichtonite, qui est d’un noir violâtre, parait en être une 
variété. 


lie ESriCB. 

TITAWIATE DE FER ET D’URANE. 

I 

laerine. 

Existe dans le sable de l’Iser, petite rivière de Bohême, en 
petits grains arrondis et en morceaux roulés. Couleur noir 
brun, éclat demi-métalliuue, opaque, dur, cassant. Poids spéci- 
fique, 4,5. 

Composition, d’après Jameson : 


Oxide ou acide titanique 59,1 

Oxide de fer 30, l 

— d’urane 10,2 

Perte 0,6 
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DEUXIÈUE GEWKE. — SILICIO-TITANI AÏES. 


SEULE ESriCB. 



LICIO-TITANIATE DE COAUX. 


rune, iitanite, ruiilite, tphéna. 


Minéral découvert par Hunger. Il se trouve en Bavière, près de 
Passau, ainsi qu’en IVorwé;;c et près de Saint-Gotliard. Il est par- 
fois disséminé en concrétions distinctes, grenues, alongées , à 
gros grains, mais le plus souvent en prismes tétraèdres de 0,006 
millimètres de longueur : la forme primitive est un prisme rhom- 
boïdal; la couleur est d’un brun clair oubrun rougeâtre, passant 
au brun jannâtre ou noirâtre ; il est dur , cassant, cassure sca[)i- 
forme, rayonnée et parfois lamelleuse, à lames droites, mate. 
Poids spécifique, 3,51. 

Composition, terme moyen de MM. Klaproth et Âbilgard : 
Acide titanique 45,5 

Silice 28,5 

Chaux 26,0 

FAMILLE DES TÜNGSTATES. 


Sels formés d’une base et d’acide tiingstique. 


PREMIER GENRE. 

IfO espèce 

TUKGSTATE DE CHAÜX. 

Schéélite. 

Se trouve en Suède, en Saxe et en Bohême; il est d’un blanc 
jaunâtre, très pesant, aspect gras, presque toujours cristallisé en 
octaèdres surbaissés ou aigus. Poids spécifique, de 5,5 à 6,6. 
Composition, d’après fierzélius : 

Acide tungstiquo 80,417 

Chaux 19,4 
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klaprodi y a trouvé 0,03 de silice. 

11° BSPiCB. 


TÜNGSTATE DE PLOMB. 

Très rare, existe en Bohême, accompagnant^ 
Zinwald. Couleur jaune ou verdâtre, cristallisé 
à bases carrées. Poids spécifique, 8. 

Composition : Acide lunatique 62 

Oxide de plomb 48 




S d’étain de 
aèdres aigus 


DEUXIÈME GENRE. — TÜNGSTATES DOUBLES. 

SEUBE ESPÈCE. 

TÜNGSTATE DE FER FT DE MANGANÈSE. 


Wolfram. 

Sc rencontre en asset grande quantité dans un filon de quartz 
à Puy-les-Mines , dans des mines d’étain de la Bohême, de 
Cornouailles, de la Saxe, etc. Couleur noire, éclat métallique, 
opaque, texture lamclleuse , cristaux en prismes droits à quatre 
pans modifiés sur les angles et les arêtes solides. Poids spécifi- 


7,3. 

CoiDposition, 
Suivant H. Vauquelin : 


Berzélins : 

Acide tungstiquo 

67 

74,666 

Oxide de fer 

18 

n,594: 

— de manganèse 

6 

6,640 

Un peu de silice 

4 

2,100 


91 

100,000 ' 


M. The'nard pense qu’il ne contient qu’accidcntclicment de la 
silice. 

FAMILLE DES LUÂTES. 


Sels formés d’acide urique et d’une base. 
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8EDLB SBPKCK. 


ÜRATE DE CHAUX ÜÜ GDANO. 


ilà 

Dans un ^^^Bombre de petites iles de la mer du Sud, habi- 
tées par un^H^Psité d’oiseaux, et surtout par ceux des genres 
ariiea et phenicopterus, on trouve cette substance excrémen- 
titielle en couches de cinquante à soixante pieds d’épais- 
seur. Elle est d’un jaune sale, presque insipide, d’une odeur très 
forte , qui semble participer de celles du .castoréum et de la 
valériane. ' 

Composition, d’après Yauquelin et Fourcroy : 

-■ ‘Acide urique 25, saturé par la chaux et l'ammoniaque, ainsi 
que de l’acide oxalique saturé en partie par l’ammoniaque et la 
potasse, l’acide phosphorique combiné aux mêmes bases et à la 
chaux, et de petites quantités de sulfate et d’iiydro-chlorate de 
potasse et d’annnoniaque. 


APPENDICE. 

DES PÉTIUFICATIONS. 


C’est ainsi, qu'on nomme les infiltrations et les incrustations des 
substances pierreuses dans les cavités et à la surface de certains 
corps organiques animaux et végétaux qui ont conservé leur forme 
primitive. Quoiqu’on rencontre ({uclquefois des pétrifications dans 
des climatsoùlcurs originaux ii’auraient pas pu exister, et d’autres 
dont les analogues vivons n’existent plus, ce qui est digne de 
reinar((ue, c’est qu’on n’a jamais trouvé, sur aucune partie du 
globe, aucune trace de fossile humain. Eu vain a-t-on voulu pré- 
senter naguère un grès de Fontainebleau pour un anthropolite ; 
MM. Cuvier et Geoffroy Saint-Uilairc , par l’examen zooloogique , 
et MM. Julia et Fontenelle, Payen et Chevalier, par l’analyse chi- 
mique, n’ont pas tardé à faire justice du prétendu fossile humain. 

Bien des naturalistes ont écrit sur les pétrifications. Nous allons 
traduire et citer en peu de mots les observations de Kirwan, qui 
sont ce qu’il y a de plus exact sur ce point. 
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1° Les coquillages pétriGés ne se trouvent qu’à la surface , ou 
très peu de la surface de la terre ; les pétriGcations des poissons 
sont à une plus grande profondeur; celles des bois sont de toutes 
le plus bas placées. On trouve des coquilles en espèces , en quan- 
tités immenses, à des profondeurs considérables. 

2“ Celles des substances organiques qui résistent le mieux à la 
putréfaction se rencontrent souvent pétriGées^fl||he nombre sont 
les coquillages , des espèces de bois les plus ^^^^Bes ossemens. 
On trouve très rarement dans cet état les coi||||Hrse putréfient 
promptement, comme les poissons, les parties rnonesdes animaux. 

3° Les pétrifications se trouvent le plus ordinairement dans des 
couches de marne , d’argile , de ci aie , ou de pierre calcaire ; rare- 
ment dans le grès, plusiarement dans le gypse, et jamais dans le 
gneiss, le granité, le basalte, ou le sehorl. On en trouve quelque- 
fois parmi les pyrites, ainsi que dans les mines d'argent, de cuivre 
et de fer. Elles reconnaissent presque toujours pour principes 
constituans le miiiérai ou la gangue qui accompagne ces mines ; 
quelquefois elles sont d’agate, de cornaline ou de silice. Il est donc 
bien évident que les caractères chimiques ne sauraient être iden- 
tiques dans toutes les pétrifications, puisqu'ils sont variables sui- 
vant la nature des substances pierreuses qui les ont produites. 


VP CLASSE. 

MÉTÉORITES. 

AÉROLITHES , PIERRES 3IÉTÉ0RIQUES. PIERRES 
TOMBÉES DU CIEL. 


De temps immémorial , il est tombé on différentes contrées des 
pierres de l’atmosphère, et , quoique ces chutes aient été attestées 
parles relations de plusieurs auteurs, la singularité d’un tel phé- 
nomène et la difficulté de l'expliquer l’ont fait révoquer en doute, 
jus<]u’à ce qu’une saine philosophie ait renversé la ténébreuse 
chaîne des préjugés et des superstitions pour faire place a l’obser- 

32 
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vation. De nos jours , l’identitc de ces diverses pierres, reconnue 
par l’analyse chimique, a mis un terme à l’incrédulité obstinée 
de l'ancienne école. Nous aimons à reproduire ici ce passage 
aussi curieux (|u’intéressant de notre illustre Vauquelin. 

iPendantque toute l’Europe retentissait du bruit que despierres 
étaient tombées du ciel, et que les philosophes, ébranlés dans leur 
opinion , fnru|[||||t des hypothèses pour expliquer leur origine , 
chacun scloi^^Hppre manière de voir, l’honorable N. Howard, 
chimiste anf^imroivait en silence la seule route qui pût conduire 
à la solution du problème. Il rassemblait des échantillons de toutes 
les pierres tombées à différentes époques , se procurait sur leurs 
chutes toutes les informations possibles, comparant les caractères 
physiques ou extérieurs de ces corps, et même faisait plus encore, 
en les soumettant à l’analyse chimique par des moyens aussi 
exacts qu’ingénieux. 

> Il résulte de ses recherches, que les pierres tombées enjAngle- 
terre, en Allemagne, en Italie, dans les Indes orientales, et dans 
d'autres lieux , ont toutes une ressemblance si parfaite, qu’il est 
presque impossible de les distinguer les unes des autres ; et, ce qui 
rend encore la similitude plus complète et plus frappante, c’est 
qu’elles sont composées des mêmes principes, et, à peu do chose 
près , dans les mêmes proportions. > ( Journal des Mines , n” 76.) 

Depuis M. Howard , un grand nombre de chimistes se sont 
livrés à l’analyse de ces pierres; en France, Nill. Vauquelin, 
Thénard et Laugier s’en sont plus spécialement occupés. 

Les météorites tombent ordinairement pendant un temps serein ; 
un globe de feu traverse l’air avec une grande rapidité ; une dé- 
tonation violente se fait entendre; elle est suivie de sifUemens 
analogues à ceux (|ui sont produits par des corps durs lancés au 
moyen d’une fronde. 

Le volume des météorites varie depuis la grosseur d’un œuf 
jusqu’à celle dont le poids dépasse plusieurs ({uintaux. 

Trois théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène: 
dans la première, qui appartient à M. de Laplace, on suppose 
qu'il existe des volcans dans la lune, et que leurs explosions sont 
capables de lancer de semblables masses à une distance telle que 
l’attraction de la lune cesserait d’agir sur elles; alors elles entre- 
raient dans la sphère d’activité de l’attraction terrestre. 

Le calcul démontre que la vitesse initiale que ces masses de- 
vraient avoir pourfranchir les limites de l’attraction lunaire n’exi- 
gerait (ju’une force quatre fois et demie plus grande que celle 
qu’une pièce de vingt-i|uatre , chargée de douze livres de poudre , 
imprime à un boulet de calibre : or, une telle vitesse n’a rien 
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d’extraordinaire , étant comparée à celle des corps lancés par les 
volcans terrestres. 

La seconde théorie supposerait les substances qui connposent les 
naétéorites réduites à l’état de gaz et disséminées dans l’atmosphère, 
jusqu’à ce qu’une cause favorable en oit déterminé In condensation 
subite. Aucune analyse chimique de l’air pris à de grandes hau- 
teurs n’y a encore démontré d’autres principcsjfl|||ü’hydrogènc , 
l’oxigène , un peu d’eau et des traces d’acide d^Hpique. 

Dans la troisième , un considère les aréolithe^lmine des frag- 
mens de planètes tournant autour de la terre, à une hauteur assez 
grande pour qu’elles ne soient point dans la sphère d’activité de 
l’attraction terrestre, dont un accident déterminerait la chute en 
les dérangeant de leur marche. Tout ce que nous pouvons con- 
clure de ces ingénieuses hypothèses, c’est que l’explication de ce 
phénomène est tellement au dessus de nos connaissances actuelles, 
qu’il est impossible de s’arrêter aux phénomènes ordinaires de la 
nature , pour s’en faire une idée un peu raisonnable. Ce que nous 
savons de bien positif, c’est (jue les pierres qui ont été recueillies 
au moment de leur chute ont toujours été trouvées plus ou moins 
chaudes. 

Caractères phyaiquea et chimiques des météorites. 

Toutes les pierres dites météortVessonlrccouvertcs d’une croûte 
mince d’un noir foncé; elles sont sans éclat; leur surface est par- 
semée de petites aspérités; elles sont à l’intérieur grisâtres, ont 
une texture grenue , à grains plus ou moins fins. Au moyen d’une 
bonne loupe, on peut reconnaître dans leur texture quatre sub- 
stances diflférentcs. La première, qui est celle qui est la plus abon- 
dante, SC présente en petits globules dont la grosseur varie depuis 
la tête d’une épingle jusqu’à celle d’un pois ; elle est d’une couleur 
gris brunâtre, opaque, peu éclatante, et faisant feu au briquet. 
La deuxième, qui est une pyrite ferrugineuse, est jaune rougeâtre, 
et noire quand elle est réduite en poudre; elle n’est point magné- 
tique , et sa texture est peu solide. La troisième est formée par du 
fer natif, attirable à l’aimant, dont les proportions varient depuis 
0,02 jus(|u’à (1,25 du poids total. La ({uatrième est une sorte de 
pâte qui sert à unir les autres ; elle est d’une consistance terreuse, 
ce qui rend les météorites faciles à diviser. Leur poids spécifique 
est depuis 3,352 jusqu’à 4,281 . 

La croûte noire est dure ; elle fait feu au briquet; on peut 
cependant la réduire en poudre au moyen du pilon ; d’après 
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M. Hatchett , elle contient du nickel uni à de l'oxide noir de fer 
très attirable à l’aimant. 

Ce chimiste a trouvé dans les météorites tombées à Bénarez > 
pour : 



Matière terreuse 


Â. La pyrite. 


Fer 0,68 

Soufre ' 0,13 
Nickel 0,06 

étrangère 0,13 


1,00 


B. Le fer métallique. 

Fer 3 

Nickel environ 1 


4 


C. La partie dure. 


Silice 0,60 

Oxide de fer 0,34 

— de nickel 0,025 

Magnésie 0,15, 


1,015 


D. La pâte ou ciment. 


Silice 0,48 

Oxide de fer 0,34 

— de nickel 0,025 

Magnésie 0,18 


1,025 
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Dans ces deux dernières analyses, l'augmentation du poids est 
due à une plus grande oxidation du fer. 

D’après les diverses analyses qui avaient été publiées, on regar- 
dait le nickel comme le principe caractéristicpie des pierres mé- 
téoriques; mais, d’après celles de MM Laugier et Tliéiiard , le 
chrome y existe toujours pour environ 0,01, tandis que le nickel 
ne s’y trouve pas constamment; le chrôine devrait donc être re- 
gardé comme le cachet principal des aérolithes JjÉh 

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en mt|piint sous leurs 
yeux le résultat des analyses les plus récentes qui ont été faites des 
météorites; les autres sont assez connues. 

Analyse d'une météorite tombée clans le Maine (États-Unis), en 
août 1823, par M. Webster. 

Cette aérolithe était à six pouces dans la terre, où elle trouva 
une pierre sur laquelle elle se brisa. Une heure après sa chute, clic 
exalait une forte odeur sulfureuse. Son poids fut évalué à près de 
six livres Son poids spéciGque était de 2,5. 


Composition ; Silice 29,5 

Soufre 18,3 

Magnésie ■ 24,8 

Fer 14,9 

Alumine 4,7 

Chrome 4,0 

Nickel 2,3 

Chaux , traces 
Perte 1 ,5 


Analyse de deux météorites tombées, F une à Zaborzica, en Wol- 
hynie, en 1818, et l'autre à Lypna, en Pologne, en 1820. 

Envoyées par M. Horoduki à M. Laugier. 

Composition : 

nÉTÉORITE DE LIPKA , — DE ZÀBOEZTCA. 


Oxide de fer 

40 

45 

Silice 

34 

41 

Magnésie 

17 

14,90 

Soufre 

6,80 

4 

Alumine 

1,00 

0,75 

Nickel 

1,50 

1,00 

Chrême , 

1,00 

0,75 

Chaux 

0,50 

2,00 


32 . 
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D’après ces diverses analyses, on voit la nature des principes 
constituans des météorites; quant à leurs proportions, elles va- 
rient plus ou moins. 

Nous allons joindre ici la liste clironologique des pierres tom- 
bées du ciel , que M. Howard a publiée dans les Tranaaciion» 
philosophiques , et qui se trouve reproduite dans le 13*^ vol. de 
Tilloch’s magasine. 


SECTIOIf 


AVANT L’ERE CHRETIENNE. 


mvisiOH I , conienant celles dont on peut aseei exactement 
fixer la date. 


A. C. 

1478. La pierre de tonnerre, en Crète, mentionnée par Malchus, 
et regardée probablement comme le symbole de Cybèle. — Chro- 
nique de Paros , 1, 18, 19. 

1451. Pluie soudaine de pierres qui détruisit les ennemis de 
Josué à Belii-Horon. Josué, chap. x , ii. 

1200. Pierres conservées à Orchoracnos. — Pausanias. 

1168. Masse de fer sur le mont Ida , en Crète. — Chronique de 
Paros, 1,22. 

705 ou 704. Le Âncyle ou bouclier sacré , qui tomba sous le 
régne deNuma. Il avait à peu près la même forme que lespierres 
tombées à Agram et au Cap. — Plutarque, tn num. , 

654. Pierres qui tombèrent sur le mont Alba, pendant le règne 
de Tullus Hostilius. Crehri cecidère cœlo lapides, livre l; 31. 

644. Cinq pierres tombèrent en Chine, dans la contrée de Song. 
— De Guignes. 

466. Pierre très grande trouvée à Ægospotamos, et qu’Anaxa- 
goro supposait venir du soleil. Elle était aussi large qu’un cha- 
riot , et d’une couleur bridée. « Qui lapis etiam nunc osiendilur, 
magnitudine vehis, caloro adusto.» Plutarque, Pline, livre ii, 
chap. 58. 

465. Pierre près deThèbes. — Scholiast. dePindare. 

461. Une pierre tomba dans la marche d’Ancône. — Valérius 
Maximus, livre vu, chap. 28. 

343. Une pluie de pierres tomba près de Rome. — Jul. obse- 
quens. 

211. Des pierres tombèrent en Chine, accompagnées d’une étoile 
tombante. -~De Guignes, etc. 
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205 ou 206. Pierres de feu. — Plutarch. , Fab., Max. , chap. 2. 

192. Chute de pierres en Chine, — - De Guifjnes. 

176. Une pierre fut précipitée dans le lac de Mars. Lapidom 
in agro Auatumino in lacum Martia de cœlo cocidisse, lib. xti, 9. 

90 ou 89. • Eodem cauaam dicente, lateribus coctis pluvisse, 
in ejus anni acta relatum est. t Plin., nat. hist. lib. ii , cap. 56 

89. Deux grandes pierres tombèrent à Toung , en Chine. Le 
bruit fut entendu à quarante lieues. — De Guilpes. 

56 on 52. Chute de fer spongieux en Lucanie.- — Plin. 

46. Des pierres tombèrent à Acilla. — César. 

38. Six pierres tombèrent àLéang,en Chine. — De Guignes. 

22. Huit pierres tombèrent du ciel en Chine. — De Guignes. 

12. Une pierre tomba à Ton-Rouan. — De Guignes. 

9. Deux pierres tombèrent en Chine. — De Guignes. 

6. Seize pierres tombèrent à ?iing-Tlheon , et deux autres dans 
la même année. — De Guignes. 


SIT 18 I 0 H U , contenant celles dont on ne peut pas déterminer 

la date. 

La mère des dieux qui tomba à Persinus. 

La pierre conservée à Abydos. — Plin. 

La pierre conservée à Cassandrie. — Plin. 

La pierre noire, ainsi qu’une autre, gardées à la Mecque. 

La pierre de tonnerre , noire en apparence comme une roche , 
dure, brillante et éclatante , avec laquelle un forgeron façonna 
l’épée d’Antor. (Foyex Quaterly Review, vol. xxi , pag. 225, et 
Antor, traduction de T. Hamilton , p. 152. ) 

Peut-être aussi la pierre conservée dans la chaise de couronne- 
ment des rois d’ .Angleterre. 

sECTioff II®. — APRÈS L’ÈRE CHRÉTIENNE. 

P. C. . 

Pierre trouvée dans la contrée de Vocontini. — Plin. 

452. Il tomba , en Thrace , trois grosses pierres. — Cedrenus et 
Marcelliiii Chronicon , p. 29 , Roc tempore, dit Marcellinus , très 
magni lapides e cœlo in Thracià eeciderunt. 

Chute de pierres sur le mont Liban , et près d’Einisa, en Syrie. 
•— Damascius. 
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Vers 570, chute de pierres près Bender en Arabie. — Alko- 
ran, vi, 16, et cv, Set 4. 

648. Une pierre de fer tombe à Constantinople. — Chroniques 
diverses. 

823. Pluie de cailloux en Saxe. 

852. Une pierre tomba dans le Tabaristan, en juin ou août. — 
De Sacy et Qua^mère. 

897. Une piiwK tombée à Ahmedabatd. — Quatremère ; et en 
892, suivant la'wroniquc syrienne. 

951. Une pierre tombée près d’Augsbourg. — Alb. Stad. et 
autres. 

998. Chute de deux pierres, l’une près de l’Elbe et l’autre dans ' 
la ville de Magdebourg. — Cosmas et Spangenberg. 

1009. Une masse de fer tomba à Djordjan. — Avicenne. 

1021. Plusieurs pierres tombèrent en Afrique, du 24 juillet au 
21 août. — De Sacy. 

1112. Chute de pierre ou de fer près d’Aquilée. — Valvasor. 

1135 ou 1136. Chute d’une pierre à Oldislchen , en Thuringe. 

— Spangenberg et autres. ' ' ' ’ 

1 164. Pendant la Pentecôte, une masse de fer tomba en Misnie. 

— Fabricius. 

1198. Une pierre tomba auprès de Paris. 

1249. Chute de pierres à Gucdlimbourg, Ballenstadt et Blan- 
kembourg , le 26 juillet. — Spangenberg et Rivauder. 

Treizième siècle. Une pierre tomba à Wurzbourg. — Schottus. 
phys. cur; 

De 1251 à 1363. Chute de pierres à Welixoi-Ussing , en Russie. 
•— Gilbert’s annal., t. 95. 

1280. Une pierre tomba à Alexandrie en Égypte. — De Sacy. 
1304 , 1*' octobre. Chute de pierres à Friedland ou Friedberg. 

— Kranz et Spangenberg. 

1305. Chute de pierres dans le pays des Vandales. 

1328, 9 janvier, à Mortahiah et Daklialiah. — Quatremère. 

1368. Masse de fer dans le duché d’Oldembourg. — Siebrand, 
Mayer. 

1379, 26 mai. Chute de pierres à Minden, en Hanovre. — 
Lebercius. 

1438. Pluie de pierres spongieuses à Rua, près Burgos , en 
Espagne. — Proust. 

— Une pierre tomba auprès de Lucerne. — Cysat. > 

1491 , 22 mars. Chute d’une pierre auprès do Crème. — Simoneta. 
1492, 7 novembre. Il tomba à Ensiheim, prèsSturgan , en Al- 
sace , une pierre pesant 260 livres. Elle se trouve maintenanti 
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dans la bibliothèque de Colmar, réduiteaii poids de 150 livres. — 
Tlirisémius, Hirsang annal ; Conrad Gesnor, liber de reruvi fossi- 
liumfiguris, cap. ni, p.66, dans ses opéra, Zurich, 1565. 

1496, 26 ou 28 janvier. Chute de trois pierres entre Cesena et 
Bertonori. — BuricI et Sabeliccus. 

1510. Environ 1200, l’une desciuelles pesait 1^0 livres et plu- 
sieurs autres 60 livres, tombèrent dans un champ près la rivière 
d’Âbna , color ferrugineus , duritiea eximia,odor sutfureus . — 
Cardan, de rerum rarieiate, lib. xiv, c. 72. 

1511 , 4 septembre. Il tomba, à Crème, plusieurs pierres 
dont l’une pesait 11 livres, et d’antres 8 livres. — Giovani del 
Pratu et autres.’ 

1520, mai. Chute de jiierres dans l’.\rragon. — Diego de Sayas. 

1540, 28 avril. Une pierre tomba dans le Limousin. — Uonav. 
de Saint-Amable. 

Entre 1540 et 1550. Une masse de fer tomba dans la forêt de 
riaunholf. — Chronique des mines de Misnie. 

— Chute de fer dans le Piémont. Mercati et Scaliger. 

1548, 6 novembre. Une masse noire tomba à Mansfeld, en Thu- 
ringe — Bonav. de Saint-Amable. 

1552. 19 mai. Chute de pierres en Thuringe , près Scholssin- 
gcn. — ' Spangenberg. 

1559. Il tomba à Miscolz, en Hongrie, deux pierrresaiissi grosses 
que que la tète d’un homme , qui sont, dit-on, conservées dans le 
trésor de Vienne. — Sthuansi. 

1561, 17 mai. Une pierre, appelé ArsJulia, tomba à Torgau et 
Eilenborg. — Gesner et de Boot. 

1680, 27 mai. Chute de pierres près Gœtlingue. — Banga. 

1581, ’26 juillet. Il tomba , en Thuringe, une pierre pesant 39 
livres. Elle était tellement chaude, que personne ne pouvait la 
toucher. — Binhard, Oléarius. 

1583, 9 janvier. Chute de pierres à Caslrovillari. — Cartos , 
Mercati, et Imperati 

1583. Dans les ides de janvier, une pierre de trentelivres pesant, 
et ressemblant à du fer, tomba à Rose, en Livadic. 

-r-2mars. 11 tomba, en Piémont, une pierre delà grosseur d’une 
grenade. 

1591. 19 juin. Il tomba plusieurs grosses pierres à Kunersdorf. 
— Lucas. 

1596, 1®' mars. Chute de pierres à Cuvalcose. — Mitarelli. 

Dans le dix-septième siècle, en 1603. Une pierre tomba dans le 
royaume de Valence. — Cœsius et les jésuites de (]oïmbre. 
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1618, août. Une grande chute de pierres eut lieu en Styrie. — 
Staunnes. 

— Une masse métallique tomba en Bohême. Krouland. 

1621, 17 avril. Une masse de fer tomba à environ 100 milles 
S. E. de Lahore. — Jehan Gnir’s mémoires. 

1622, 10 janvier. Il tomba une pierre dans le Dévonshire. — 
Rumph. 

1628, 9avril. Chute de pierresprès deHatford, dans le Berkshire, 
dont l’une pesait 24 livres. 

1634 , 27 octobre. Chute de pierres dans le Charolais. — Mo- 
rinas. 

1635, 21 juin. Il tomba une pierre à Vago, en Italie. 

— 7 juillet ou 29 septembre. Il tomba àCaIce une pierre pesant 
environ 11 onces. — Villisnieri opère vi, 64. 

1636, 6 mars. Il tomba, entre Sagan et Oubrow, en Silésie, une 
^ pierre paraissant brûlée. — Lucas et Cluverius. 

1637, 29 novembre. Gassendi rapporte qu’il tomba une pierre 
d’une couleur noire métallique sur le mont Vaision , entre Guil> 
laumeet Perne, en Provence. Elle pesait 54 livres, et avait la gros- 
seur et la forme d’une tête humaine. Sa pesanteur spécifique était 
de 3,5.— Gassendi opéra, p.96, Lyon 1658. — 

1642, 4 août. Il tomba une pierre pesant 4 livres entre Wood- 
brigeet Aldborough, dans leSuffolk. — Gent. mag. déc. 1796. ' 

1643 ou 1644. Pluie de pierres dans la mer. — Wuofbrain. 

1647 , 18 février. Chute d’une pierre près de Fwiexan. — 
Schmid. 

— Août. Il tomba des pierres dans le baillage de Stolzenem, en 
'Wcsphalie. — Gilbert’s annals. 

Entre 1647 et 1655. Une masse solide fut précipitée dans la 
mer. — Wilman. 

1650,6 août. Une pierre tomba à Dordrecht. — Senguesd. 

1854, 30 mars. Pluie de pierres dans l’ie de Pnnen. — Bartho- 
linus. 

— Une grosse pierre tomba à Warsaw. — Petr. Borellus. 

Une petite pierre tomba à Milan et tua un franciscain. Muséum 
septalianum. 

1668, 19 ou 21 juin. Deux pierres, l’une de 300 livres et l’autre 
de 200 , tombèrent auprès de Véroniie. — Legallois , conversa- 
tion, etc., Paris, 1672; Valisnicri, opéré, n,p. 64 , 66; Montanan 
et Francisco Carié, publièrent une lettre contenant plusieurs 
faits curieux relativement aux pierres tombées du ciel. 

1671, 27 février. Pluie de pierres en Souabe. — Gilbert’s annals, 

t. XXXIII. 
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1673. Il tomba une pierre dans les champs près de Diusling. 
• Noatri*temporibuê,inparlibus Galliœ ciapadanœ , lapis ma- 
gnœ quantitatia e nnbibua cecidit.-— Leonard us, de gemmia, lib. 1 , 
cap. V. et Memorie délia socicta colonibaria Fiorentina. 1747 , 
Tul. 1 , diss. ri, p. 14. 

1674, 6 octobre. Il tomba, auprès de Glarb, deux grosses pierres. 
— Scheuchier. 

Entre 1675 et 1677. Unepierre tomba dans un bateau pécheur, 
près Copishaw. — Walice’s account of orkney et gent. mag. 
july 1806. 

1677 , 28 mai. Plusieurs pierres , contenant probablement du 
cuivre, tombèrent à Ermundorf, près Rooseiihaven. — Misi nat. 
cur. 1677, app. 

1680, 18 mai. Chute de pierres à Londres. — King. 

1697, 13 janvier. Chute de pierres à Pentelina , près Sienne. — 
Soidnni d’après Gabrielli. 

1698, 19 mai. Une pierre tomba à Walling. — Scheuchzer. 

1 06,7 juin. Une pierre pesant 72 livres tomba à Larissa, en 
Macédoine. Son odeur était sulfureuse, et elle ressemblait àde l’é- 
cume de fer. — Paul Lucas. 

1722 , 5 juin. Chute de pierres auprès de Schcfllas , dans le 
Freisingeii. — Meichelbeck. 

1723, 22 juin. Il tomba 33 pierres noires et métalliques auprès 
de Plestowilz, en Bohême. — Rostet Stepling. 

1727, 22 juillet. Chute de pierres à Lilaschitz , en Bohême. — 
Stepling. 

1738 , 18 août. Pluie de pierres auprès deCarpentras. — Cas- 
tillon. 

1740 , 25 octobre. Chute de pierres à Rasgrad. — Gilbert’s an- 
nal. , t. 1. 

1741 à 1742. Une grosse pierre tomba pendant l’hiver dans le 
Groenland. — Egede. 

1743. Chute de pierres à Liboschitz, en Bohême. — ■ Stepling. 

1750, l'r octobrc.il tomba un grosse pierre à Niort, près Cou- 
tance. — Huard et Lalande. 

1751, 26 mai. Deux masses de for, l’une de 71 liv., l’autre de 16 
liv. , tombèrent dans le district d’Agrara , capitale de la Croatie. 
La plus grosse est actuellement à Vienne. 

1753 , janvier. Il tomba une pierre en Allemagne , dans Eichs- 
tadt. — Cavallo, iv, 377. 

— 3juillet. Quatre pierres, dont l’une pesait 13 liv., tombèrent 
à Stiskow , près Tabor. — Stepling. De pluvià lapider um, anni 
1753, ad Stikoio, et ejua cauaœ meditatio , p. 4, et p. 1754. 


Digitized by Google 



( 380 ) 

— Septembre. Chute de deux pierres, l’une de 20 liv., et l’autre 
de 11 liv., auprès des villages de Liponas et Pin , en Bresse. — La- 
lande et Bicliard. 

1755, juillet. II tomba dans la Calabre, àTerra nova, une pierre 
pesant 7 livres 7 onces et demie. Domin. Tata. i 

1766, fin de juillet. Il tomba une pierre à Albereto , près Mo- 
dène. — Troili. 

— • 15 août, une pierre tombàa Novellara. — Troili. 

1768, 13 septembre. Il tomba une pierre près de Lucé, dans le 
Maine. Elle fut analysée na»' Lavoisier, etc. — Mém. acad. par. 

20 novembre. Une pierre, pesant 38 liv., tomba à Manerkichen, 
en Bavière — Imhof. ’ . ' 

1773, 17 novembre. Une pierre du poids de9 livres 1 once, tomba 
à Sena, dans l’Arragon. — Proust. < 

1775, 19 septembre. Pluie de pierres près de Rodach , en Co- 
bourg. — Gilbert’s annal., t. xxxi. 

1776 ou 1777, janvier ou février. Chute do pierres près de Fa- 
briano. — Soldadi et Amoretti. 

1779. Deux pierres pesant chacune 3 1/2 onces, tombèrent à 
Petiswoode, en Irlande. — Binglcg, gent. mag. septembre 1796. 

1780, le avril. Chute de pierres près Biecton, en Angleterre. — 
Evening. port. 

1782. 11 tomba une pierre auprès de Turin. — TatactAino- 
retti. 

1785, 19 février. Pluie de Pierres à Eiehstadt. — Pickel etStah. 

1787, l" octobre. Chute de pierres dans la province de Char- 
kow, en Russie. — Gilbert’s aniials, t, xxxi. 

1790, 24 juillet. Une grande pluie de pierres eut lieu à Barboran 
près Roquefort, dans le voisinage de Bordeaux. Une masse de 15 
pouces de diamètre pénétra dans une cabane, tua un berger 
et un jeune taureau. Quelques-unes de ces pierres pesaient 251iv., 
d’autres 30 liv, — Loinet. 

1791, 17 mai. Chute de pieires àCassel-Beardenga,en Toscane. 
— boldani. 

1794 , 16 juin. Douie pierres, dont l’une pesait 7 liv. 7/8 on- 
ces, tombèrent à Sienne; elles ont été analysées par Howard et 
Klaproth. — Phil.Trans., 1/94, p. 103. 

1795 , 13 avril. Pluie de pierres à Ceylan. — Beck. 

— 13 décembre. Une grosse pierre , pesant 55 liv., tomba près 
de Wold-Cottage, dans le Yorcksbyre. Aucune lumière n’accom- 
pagnait cette ebute. Gent. mag. 1696. 

1796, 14 janvier. Il tomba des pierres près de Belasa-Ferkwa , 
en Russie. — Gilbert’s annals, t. xxxv. 
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— 19 février. Une pierre de 10 livres tomba dans le Portugal. - 
Soutliey’s letters froni Spain. 

1798 , 8 un 12 mars. Il tomba à Sales plusieurs pierres , dont 
l’une était aussi grosse qu’une tête de veau, — Marquis de Drée. 

— 19 décembre^l tomba des pierres au Dengale. — Howard , 
lord Valentia. 

1799, 5 avril. Chute de pierres à Batanrouge, sur le Mississipi. 
— Belfast, Chronicle of tbc war. 

1801, Chute de pierres dans l’île des Tonneliers. — Bory de 
Saint-Vincent. 

1802, septembre. Chute de pierres en Ecosse. — Monthly ma- 
gazine, octobre 1802. * 

1803, 26 avril. Une grande chute de pierres eut lieu à Laigle; 
il y en avait environ 300, et la plus grosse pesait environ 17 livres. 

5 octobre. Pluie de pierres près d’Avignon. — Bibl. brit. 

— 13 décembre. Il tomba près d’Eggenfelde , en Bavière , une 
pierre pesant 3 1/2 livres. — Imhof. 

1804, 5 avril. Il tomba une pierre à Porsil, près Glascow. 

1804 à 1807. Il tomba une pierre à Dordrecht. — Van-Beck. 

180.5,25 mars. Chute de pierres à Doroninsk , en Sibérie. — 
Gilbert’s annals, t xxix et xxxi. 

— Juin. Il tomba à Constantinople des pierres recouvertes 
d’une croûte noirâtre. . 

1806, 15 mars. Il tomba deux pierres à Saint-Etienne et Va- 
lence ; Tune d’elles pesait 8 livres. 

— 17 mai. II tomba près de Basintoke, dans le Hampshire , une 
pierre pesant 2 1/2 livres. — Monthly magazine. 

1807, 13 mars ( 17 juin, suivant Lucas ). Une pierre du poids 
de 160 livres tomba à Fimochin. province de Smolensk , en Rus- 
sie. — Gilbert’s annals. 

— 14 décembre. Une grande pluie de pierres eut lieu près Wer- 
ton , dans le Connecticut. On trouva des masses de 20 , 25 et 35 
livres. — Silliman et Kingsicy. 

1808, 19 avril. Chute de pierres à Borgo-san-Domino. ■— Gui- 
dotti et Spangoni. 

— 22 mai. Il tomba en Moravie plusieurs pierres pesant 4 ou 5 
livres. — Bibl. brit. 

— 3 septembre. Chute de pierres à Lissa , en Bohême. — De 
Schreibers. 

1809, 17 juin. Une pierre, pesant 6 onces , tomba à bord d’un 
vaisseau américain par 30° 58’ de latitude nord et 70” 25’ de lon- 
gitude. — Bibl. brit. • 

1810, 30 janvier. 11 tomba dans le comté de Carswel, Amérique 
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septentrionale , plusieurs pierres dont quelques-unes pesaient 2 
!>▼. — Phil. mag., vol. ixxvi. 

10 août. Une pierre pesant? 1/4 livres, tomba dans le comté 
de Tipperari, en Irlande. — Phil. mag., vol. xxxviii. 

— 23 novembre. Pluie de pierres à Mortelle, Villerai et Moulin- 
Brûlé , dans le département du Loiret; l'uneM’elles pesait 40 liv , 
et d'autres 20 liv. — Nich. journal, vol. xxxix, p. 158 

1811 , 12 ou 13 mars. Il tomba une pierre du poids de 15 liv. 
dans le village de Kouglinsliouwsh , près Romea , en Russie. — 
Bruce’s amcrican journal , n'* 3. 

— 8 juillet. Il tomba près Balanguillas, en Espagne, plusieurs 
pierres, dont l’une pesait 33/4 onees.— Bibl. brit.,t. xLviii,p.l62. 

1812, 10 avril. Pluie de pierres près Toulouse. 

15 avril. Il tomba à Erzleben une pierre aussi grosse que la tête 
d'un enfant. Un échantillon est en la possession du professeur 
llaussmann de Brunswick. — Gilbert’s annals, xiet xli. 

— 5 août. Chute de pierres à Chatonay. — Brochant. 

1813, 14 mars. Pluie de pierresà Cutro, en Calabre, pendant une 
chute considérable de poussière rouge. — Bibl. brit. ,oct. 1818. 

— 9 et 10 septembre. Plusieurs pierres, dont l'une pesait 17 liv. 
tombèrent à Limerick , en Irlande. — Phil. mag. 

1814, Une pierre tomba prés Bacharut, en Russie. — Gil- 
bert’sannals , t. 1. 

— 5 septembre. Plusieurs pierres , dont queh|ues-unes pesaient 

18 liv., tombèrent dans le voisinage d’Agen Phil. mag., vol. xiv. 

—5 novembre. Il tomba à Doab, dans l’Inde, plusieurs pierres dont 
on en ramassa jusqu’à 19. — Phil. mag. 

1815 , 3 octobre. Il tomba une grosse pierre à Cbassigny , près 
Langres. — Pisfollet. 

1816,11 tomba une pierre à Glastonbury, dans le Somersetshire. 
— Phil. mag. 

1817, 2 et 3, mai. On a des raisons de croire qu’il tomba des 
masses de pierres dans la Balti(|ue, à la suite du grand météore de 
Gottembourg. — Chaldui. 

1818, 13 février. II parait qu’il tomba une grande pierre près 
' Limoges; mais elle n’a pas été déterrée. — Gazette de France, 
25 février 1818. 

29 juillet. Une pierre du poids de 7 liv. tomba dans le village de 
Smobodka, près Smolensk. Elle pénétra d’environ 16 pouces en 
terre. Elle avait une croûte brune avec des taches brunes. 

H. Chladni a copié ce travail de M. Howard , et l’a publié sous 
son nom dans les Annales de chimie et de physique (mars 1826) , 
en y ajoutant les suivantes ; 
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1819, 13 juin. A Jonzac , dép. de la Charente-Infërieurc. Les 
pierres ne contiennent pas de nickel. 

— 13 octobre. Tombées près de Politz , non loin de Géra ou 
Kolritz, dans la principauté de Heuss. 

1820 , entre le 21 et le 22 mars. Dans la nuit, à Vedenburg , en 
Hongrie. 

12 juillet. Près de Likna, dans le cercle de Dunaborg , province 
de Witepsk , en Russie. 

1821 , 15 juin. Près de Juvénas. Elles ne contiennent pas de 
nickel. 

1822 , 3 juin. A Angers. 

— 10 septembre. Près Carlstadt, en Suède. 

— 13 septembre. Près la DalTe, canton d’Epinal , département 
des Vosges. 

1823 , 7 août. Près Nobleboro , en Améritjue. 

1824, vers la fin de janvier. Beaucoup de pierres près Arenazzo, 
dans le territoire de Bologne. Une d’elles pesait 12 livres. 

— Au commencement de février. Dans la province d’irkutsk , 
en Sibérie. 

1824, 14 octobre. Près Zébrack, cercle de Bérann , en Bohême. 

Nous avons cru devoir ne pas pousser cet aperçu plus loin ; 
nous nous bornerons à faire observer qu’il doit exister une infinité 
de pierres tombées dans un grand nombre de localités , dont on 
n’a pas connu la chute. 

LISTE DES MASSES DE FER HATIF QD’uN SIPPOSE ÊTRE TOMBÉES 

DU CIEL. 

BECTioH I. — Masses spongieuses ou cellulaires contenant 

du nickel. 

1. Masse trouvée parPallas, en Sibérie, et à laquelle les Tartares 
attribuent une origine céleste. — Voyage de Palla^, t. iv. p. 545, 
Paris, 1793. 

2. TJn fragment trouvé entre Elibenstock et Johann Geor- 
gciistardt. 

3. Un fragment venant probablement de Norwége, et placé dans 
le cabinet impérial de Vienne. 

4. Une petite masse pesant quelques livres, et que l’on voit 
actuellement à Gotha. 

5. Doux masses dans le' Groenland , dont les Esquimaux fabri- 
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quaient leurs couteaux. — Ross’s Account of an expédition to the 
artic reliions. 

SECTioîi II. — Masses solides dans lesquelles le fer existe en 
rhomboïdes ou octaèdres , composées de couches, et contenant 
du nickel. 

1. La seule chute de fer de cette sorte est celle qui eut lieu 
à Agram , en 1751. 

2. Une masse de même espèce a été trouvée sur la rive droite du 
Sénégal. — Compagnon , Forster , Goldberry. 

3. Au cap de Bonne-Espérance ; Stromeyer a récemment trouvé 
du nickel dans cette masse. — Van-Slarum et Danckelman i 
Brande's journal , vol. vi. 162. 

4. Dans differentes parties du Mexique •— Soune Shmidt , 
Humboldt et la gazette de Mexico , t. i et v. 

5. Dans la province de Bahia , au Brésil. Cette masse a 7 pieds 
de long, 4 de large et 2 d’épaisseur; son poids est d’environ 
14,000 liv. — Mornay et Wollaston, Pliil. Trans., 1816, p. 270, 281 . 

6. Dans la juridiction de San-lago del Estera. — Rubin de 
cœlis , Trans. Phil., 1788, vol. lxxviii, p. 37. 

7. A Elbogen , en Bohême. — Gilbert’s annals , xlii et xuv. 

8. Près Léharte , en Hongrie. — Gilbert’s annals , xlix. 

L’origine des masses suivantes paraît incertaine , en ce qu’elles 

ne contiennent pas de nickel , et que leur texture diffère des pré- 
cédentes. 

1. Une masse trouvée près de la rivière Rouge , et envoyée de la 
Nouvelle-Orléans à New-York. — Journal des mines , 1812 , 
Bruce’s journal. 

2. Une masse à Aix-la-Chapelle , contenant de l’arsénic. — 
Gilbcrl’s annals , xlviii. 

3. Une masse trouvée sur la montagne de Brianza , dans le Mila- 
nais, — Chladni Gilbert’s annals , l , p. 275. 

4. Une masse trouvée à Grosknmdorf, et contenant, suivant 
Klaproth , un peu de blomb et de cuivre. 

Dans les météorolites, le nickel et le chrome accompagnent 
constamment le fer. C’est le caractère principal du fer météorique, 
parce qu'on ne les a jamais rencontrés dans du fer natif minéral. 

ANALYSE DU FER MÉTÉORIQUE. 

Fer météorique trouvé à Bahin , en 1809. 

M. Laugier a public , dans les mémoires du Muséum d’histoire 
naturelle , t. ii, 2° cah. , l’analyse de deux variétés de ces iers 
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météoriques , connues sous le nom de bleuâtre et de blanchâtre. 

La variété bleuâtre a la plus grande analogie avec celle de Sibé- 
rie , à laquelle les deux variétés de Baliin ressemblent beaucoup 
parleurs caractères physiques; elles sont remplies de cavités, 
revêtues intérieurement d'une substance jaune verdâtre, comme 
▼itreuse, (pii s’en détache aisément , et (pie les minéralogistes ont 
regardée comme de l’olivine ou du péridot. 

Composition. 


VAKiiré 

BLEVATKE. 

VAKIÉTÉ BLAÜC 

Fer pur 

87,35 

91,50 

Silice 

6,30 

3,00 

Nickel 

2,50 

1,50 

Magnésie 

2,10 

2,00 

Soufré 

1,85 

1,00 

Chrome 

0,50 

traces 


Fers météoriques trouvés à la Cordillère orientale des Andes , 
par MM. Rivera et Boussingault. 

1» Un échantillon , extrait d’une masse d’environ 750 kil. , était 
composé de ; 

Fer 91,41 

Nickel 8,59 

lüôiôô' 

2° Deux échantillons d’une masse de 681 grammes. 

Ce fer était malléable, difficile à limer, éclat argentin, grain de 
l’acier, cassant à chaud, poids spécifique 7,6 ; composé de 

Fer 91,23 

Nickel 8,21 

Résidu contenant peut-être un peu 

de chrome 0,28 

99,72 

3” Trois échantillons de 561 grammes. 

Structure caverneuse, très dur à la lime, éclat argentin , grain 
de l’acier tondu , malléable ; composée de : 

Fer 91,76 

Nickel 6,36 

98,12 

33. 
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4o Quatre échantillons de 145 grammes. 

Malléable, éclat argentin , très dur à la lime; poids spécifique , 

7,6 ; composé de 

Fer 90,76 

Nickel 7,87 

98,63 


MH.Rivero et Boussingault ont également trouTé sur une autre 
masse de ce fer, pesant 22 kil. , de 0,07 à 0,08 de nickel. Il aurait 
été intéressant , dit M. Lassaigne , qu’ils y eussent recherché le 
cobalt que M, Laugier y a presque constamment trouvé combiné 
avec le nickel, et qu’il en a séparé par un procédé qui lui est propre. 


vn« CLASSE. 

DES ROCHES. 

En minéralogie , on donne le nom de roches ou terraina à 
toutes les masses pierreuses dont se compose le globe terrestre. 
Ces masses pierreuses gisent dans le sein de la terre , et reposent 
l’une sur l’autre, de façon qu’une roche , qui se trouve composée 
d’une espèce de pierre , est recouverte d’une autre d’une espèce 
différente , celle-ci d’une troisième d’une autre nature , etc. Un 
grand nombre d’observations ont démontré que l’ordre de super- . 
position des roches est constant , et que chacune d elles a sa place 
toujours fixe dans l’ordre régulier des couches depuis la surface 
de la terre jusqu’à la plus grande profondeur qu’on ait creusée 
pour s’en convaincre. 


STRUCTURE DES ROCHES. 


Les roches, relativement à leur structure, sont divisées en aim- 
plea ou iaomèrea, et en aniaotnèrea ou composées. 

lo Les roches simples sont celles qui ne comprennent qu’un 
seul minéral , comme le quarU , la chaux sulfatée , les carbonates 
calcaires, le sel gemme, etc. 
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2o Les roches composées sont de deux espèces : 

Â. Les roche» agrégées , ou bien celles dont les parties consti- 
tuantes sont entremêlées , ou bien entrelacées, et unies sans le 
secours d’un ciment (le granit, etc.). 

B. Les roches cimentées. Ce sont celles dont les constituans sont 
unis par un des principes qui sert de ciment aux autres. 

CLASSIFICATION. 


Un des plus habiiesminéralogistes , Werner , a rangé les roches 
d’après le rang respectif ((ii’elles occupent dans la croûte terreuse 
du globe. Ainsi, celle qu’il a constamment trouvée au-dessous de 
toutes les autres , et jamais au-dessus d’aucune, a été présentée 
par lui comme ayant été la première formée ; aussi l’a-t-il nom- 
mée roche primitive ou de première formation. Les diverses roches 
ou espèces qui sont comprises dans cette classe ont une appa- 
rence cristalline (jui semblent annoncer qu’elles sont le produit 
d’une opération chimique. Leurs principes constituans sont les 
terres argileuses , magnésiennes et siliceuses. Ces roches, d’après 
leur superposition ou leur rang d’ancienneté, occupent le rang 
suivant : 

Granit Porphyre primitif le plus 

Gneiss. nouveau. 

Schiste micacé. Siénite 

Schiste argileux. Serpentine plus nouvelle. 


Roches de transition Cette classe de roches repose immédiate- 
ment sur la classe des primitives ; elle se compose principalement 
des substances chimiquement produites. Dans les plus anciennes 
parties on trouve des dépôts en très petites quantités , et qui sont 
produits mécaniquement. Des constituans de cette classe de 
roches, le calcaire primitif est le plus abondant; ensuite viennent 
la grauwacke, la grauwacke schisteuse , le calcaire de transi- 
tion , etc. 

Roches secondaires ou stratiformes. Elles recouvrent celles 
de transition. Dans cette classe , lu proportion des productions 
chimiques décroît, tandis que celle des dépôts mécaniques aug- 
mente. Les parties constituantes de cette classe sont la pierre 
calcaire, le grès, la chaux sulfatée , le sel gemme et les grandes 
houillières. 

Roches tertiaires ou d’af/uvton. Elles reposent sur les précé- 
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dentes; elles sont formées presque en entier de dépôts mécani- 
ques. Les principales substances en masses ou terreuses qui les 
constituent sont l’argile et les diverses glaises, la bouille et le sable. 

Roche* volcanique*. Les roches de cette classe sont les moins 
anciennes de toutes. Ce sont les dilTérentes espèces de laves et de 
tufs qui en produisent toutes les variétés. 

Itt. Cordier , dans un excellent mémoire sur la température de 
l’intérieur de la terre, lu à l’Institut, et publié dans le tome 7 de 
ses mémoires , a démontré que tous les phénomènes observés , 
d’accord avec la théorie niathémati(|ue de la chaleur , annoncent 
que l’intérieur de la terre est pourvu d’une température très élevée 
qui lui est particulière et (jiii lui appartient depuis l’origine des 
choses, et, d'un autre côté , que le volume de la masse terrestre 
étant environ 10 mille fois plus grand que celui de la masse des 
eau.v , il est extrômement vraisemblable que la fluidité dont le 
globe a incontestablement joui , avant de prendre sa forme sphé- 
roïdale, était due à la chaleur. 

Cette chaleur , continue ce célèbre géologue , était excessive , 
car celle (pii pourrait exister actuel Iciuent au centre de la terre , 
en supposant un accroissement continu de 1 degré pour 25 mètres 
de profondeur (comme on s’en est convaincu par des essais tlier- 
mométri(|iies) , excéderait 3500'* du pyroinètre de Wedwood ou 
plus de 250,000'^ centigrade. On doit admettre (jue la température 
de 100 Wedwood, température qui serait capable de fondre toutes 
les laves et une partie des roches connues, existe à une profondeur 
très petite, eu égard au diamètre de la terre, pur exemple à moins 
de 55 lieues de 50U0 mètres à carmeaux ; à 30 lieues à litty; et à 
23 lieues de decisc, nombres qui correspondent à 1/23, 1/42, 1/55 
do moyen rayon terrestre. 

Tout porte donc à croire que la masse intérieure du globe est 
encore douée maintenant de sa fluidité originaire , et que lu terre 
est un astre refroidi (pii n’est éteint (pi’ù sa surface, comme l’a- 
vaient pensé Descartes et Leibnitz. D’après ces savantes conjec- 
tures, l’honorable académicien établit un système de géologie qui, 
sous le rapport de la fonnation des terrains , se trouve totalement 
opposé à ce que l’on a professé jus(|u’à ce jour. L’écorce de la 
terre , dit-il , abstraction faite de cette pellicule supcrflcielle et 
incomplète (]u’on nomme sol secondaire, s’étant formée par refroi- 
dissement, il s’en suit (]ue la consolidation a eu lieu de l’extérieur 
à l’intérieur , et , par conséquent, que les couches du sol primitif 
les plus voisines de la surface sont les plus anciennes , en d’autres 
termes, les terrains primordiaux sont d’autant plus récens (|u’ils 
appartiennent à un niveau plus profond , ce (]ui est l’opposé de ce 
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que l'on a admis jusqu’à présent en géologie: ainsi, la formation 
des terrains primordiaux n’a pas cessé; elle ne cessera ([u’après un 
temps immense. 

Si l’écorce de la terre a été formée, commele suppose M . Cordier, 
les couches primordiales que nous connaissons doivent être dispo- 
sées à peu près dans l’ordre des fiisiliilités où les couches magné- 
siennes calcaires et quartzcnscs sont en effet les plus voisines de la 
surface. 

Suivant ce qui précède, l’épaisseur moyenne de l’éeorce de la 
terre n’cxcède pas probablement 20 liciies de 5,000 mètres ; elleest 
probablement très inégale ; cette grande inégalité nous paraît 
annoncée par celle de l’accroissement de la température souter- 
raine d’une contrée à l’autre; sa flexibilité probable est actuelle- 
ment entretenue par deux principales causes ; l’une générale et 
continue , l’autre locale et passagère. Quant à l’état de boulever- 
sement de l’écorce primordiale considérée en grand , le savant 
professeur le définit comme un amas de décombres pressés les un^ 
à côté des autres , et dont les couches sont pres([ue toujours incli 
nées en verticales. 

Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas d’entrer dans 
de plus grands détails, qui appartiennent d’ailleurs plus particu- 
lièrement à la géologie. INous allous nous borner à parcourir sc 
cessivement ces diverses roches. 

1“ ROCHES PRIMITIVES. 

r» xspkcB. 

GRANIT. 

Do toutes les roches , le granit est celle qui se rapproche le plus 
du noyau de la terre ; toutes lesautres reposent sur elle. Le granit 
est formé de feld-spath laminaire , de mica et de quartz , chacun 
sous forme de grains cristallins réunis sans aucun ciment. Le plus 
souvent c’est le feld-spath qui domine, et c’est le mica qui y existe 
en plus petites proportions. Sa structure est grenue , sa couleur 
varie; celle du quartz et du mica est le plus souvent grise, celle 
du feld-spath est blanche , grise , rouge, ou verdâtre. Le granit est 
toujours moucheté et parsemé de petites taches, sans être rubané 
ni veiné. Sa cassure est raboteuse ; sa dureté considérable , mais 
inégale , à cause du mica, qui est très tendre. Les granits different 
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l>eaucoup entre eux par la finesse du grain de leurs principes 
uonstituans; quei<|uefois ce grain est si fin ([u’üs ont l’aspect des 
grès. Lorsqu’ils contiennentde gros cristaux de feld-spath , on les 
nomme porphyriques. 

Quoique le feld-spath , le mica et le quartz soient les principes 
constituans des granits , il arrive parfois qu’ils contiennent aussi , 
mais en petites quantités, d’autres minéraux cristallisés, et notam- 
ment le scliorl. 

Le granit est la roche qui contient le moins de mines ; celles 
qu’on y trouve le plus souvent sont l’étain et le fer; les autres sont 
l’arsénic , l’argent , le bismuth , le cuivre , le cobalt , le plomb , le 
titane et le tungstène. 

M. Werner a découvert une autre espèce de granit plus nou- 
veau. 11 traverse en filons le gneiss, le schiste micacé et le schiste 
argileux; il est a une moindre profondeur; sa couleur ordinaire est 
d'un rouge foncé ; il ii'est pas porphyrique, et renferme des 
grenats. 

11 y a divers points sur la surface du globe où le granit n’est re- 
couvert par aucune autre roche, ou mieux, par aucune autre 
formation; il constitue alors des montagnes escarpées et des pics 
très élevés, comme les Pyrénées , etc. 

11*! ESPÈCE. 

GÎIEISS. 

Le gneiss se trouve immédiatement sur le granit, avec lequel il 
se confond peu-à-peu. Ils ont les mêmes principes constituans, 
avec cette différence que le mica étant beaucoup plus abondant 
dans le gneiss, il en rend la structure schisteuse et grenue. Le 
gneiss est toujours en stratifications distinctes; quand il contient 
des cristaux de schori , ils y sont en moindre quantité et beaucoup 
plus petits que dans le granit, tandis que le grenat et la tourma- 
line s’y rencontrent plus souvent. Le gneiss diffère encore du gra- 
nit en ce qu’il contient des couches de trois des six premières 
f ormations subordonnées. De toutes les roches elle parait être la 
plus riche en mines métalliques. 

Dans les lieux où le gneissn’est recouvert par aucune formation, 
il s’élève en montagnes arrondies moins escarpées et moins isolées 
que celles do granit. 
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IIIC ESPÈCE. 

SCmSTE MICACÉ OU MICA-SCÜISTE. 


Il repose sur le p,neiss , dont il ne diffère rju’en ce qu’il ne con- 
tient de i'eld-spath qii’accidentelleinent , mais bien du (piartz et 
du mica. Cette roclic est scliisleusc, et toujours stratifiée. Elle 
offre le plus souvent un };raiul nombre de grenats cristallisés , et 
({uelquefois des cristaux de cyauitc, degranatite, de tourmaline. 
Cette roche contient des couches de pborpliyre plus ancien, de 
pierre calcaire primitive , de trapp primitif, du gypse et de la ser- 
pentine primitive. 

On y trouve un grand nombre de mines métalliques. 


IVe ESPECE. 

SCHISTE ARGILEUX. 

La précédente passe graduellement au schiste argileux. Cette ro- 
che est toujours schisteuse et stratifiée; elle présente parfois des 
grenats et de la hornblende, ainsi (jue des cristaux de feld-spath , 
du scborl et de la tourmaline. Cette roche renferme un grand 
nombre de mines métalliques disposées en couches, principale- 
ment des pyrites arsénicales, cuivreuses et ferrugineuses , etc. 

Il existe diverses couches de schiste argileux qui constituent 
plusieurs variétés. -Nous renvoyons à ce que nous en avons dit dans 
la cinquième classe de cet ouvrage. 

V» ESPÈCE. 

PORPHYRE ANCIEN. 

Werner a désigné sous le nom de porphyre les roches contenant 
des grains ou des cristaux de divers minéraux empâtés dans un 
ciment de nature différente, et qui donne son nom au porphyre. 
Ainsi on dit : 

Porphyre argileux , 
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Porphyre à base de hornstein , •- 

— de feld-spath , 

— d’obsidienne, 

— de pechstein , 

— de perlstein , 

— — desiénite. 


On connaît deux porphyres : l’oncie», qu’on rencontre en cou- 
ches dans le gneiss et les chistes argileux et micacé, et le nouveau, 

nui repose en roches sur les précédentes formations. 

Le porphyre ancien a pour base une espece de hornstem et quel- 
..uefois de leld-spath ; les cristaux .[u’elle renferme sont de feld- 
spath et de .luartx : il est , à proprement parler, formé de porphyre 
à hase de hornstein et de porphyre à base de feldspath. 

Lorsque aucune outre formation ne recouvre le porphyre, il 
constitue des rochers isolés et jamais de grandes montagnes. 

Le porphyre est susceptible d’un beau poli , il estasseï dur , et 
est diversement coloré; celui des arts est rougeâtre et fusible en 
un émail noir ou gris. On donne le nom d ophttek la variété verte 
qui est formée de serpentine et de cristaux de feld-spath. 


vie ESPÈCE. 


TRAPP PRIMITIF. 

I 

Les roches auxquelles on avait donné le nom de trapp sont en 
couches, disposées en retraite les unes sur les autres, à peu près 
comme les marches d’un escalier. Cette dénomination avait été 
donnée à un si grand nombre de roches, que, pour dissiper cette 
confusion , Wc'rncr crut ne devoir comprendre dans cette famille 
que certaines roches qui ont la hornblende pour caractère princi- 
pal En effet , dans le trapp primitif , la hornblende y est presque 
pure - mais cette pureté diminue graduellement , suivant les âges 
du trapp, de telle sorte que, dans celui de nouvelle formation, 
elle est passée à l’étal d’une sorte d’argile endurcie. On connaît 
trois espèces de trapp : 

1" Le trapp primitif; 

2" Le trapp de transition ; 

3“ Le trapp secondaire ou straliforme. 

INous ne traiterons ici que du premier, qui constitue beaucoup 
do roches qu’on trouve sur divers points de la terre, dans les mêmes 
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situations , et qui , prises collectivement , peuvent être regardées 
comme ne constituant qu’une même formation, àlaquelle appar 
tiennent les roches suivantes : 

I. DOanBLXHDB.^ 

1° Hornblende commune ou grenue. 

'2" Hornblende schisteuse. 


11. HORIfBLERDE ET FELD-SPATO RÉUNIS. 

I. Grenue. 


1" Pierre verte ordinaire. 

2” Pierre verte porphyrique. 
3“ Porphyre, pierre verte. 
4® Porphyre vert. 


II. Schisteuae . 
Pierre verte schisteuse. 


III. nORNBLENDE ET BICA REUIUS. 


1* Trapp porphyrique. 

La pterre verte ordinaire a, pour principes constituans, la 
hornblende et le feld-spath , tous deux a l’état de grains ou de petits 
cristaux avec prédominance de hornblende. On y trouve parfois 
du mica. Cette roche estsouvent coupée par des veines d’actinolite 
et de quartz, et quelquefois par du spath calcaire et du feld-spath. 

Pierre verte porphyrique, même composition. Il y a cependant 
entre elles cette différence, c’est que celle-ci offrede gros cristaux 
de feld-spath et de quartz implantés dans la masse. 

Pierre verte porphyrique , porphyre noir des antiquaires. La 
pierre verte qui la compose a les grains très fins. On y voit de gros 
cristaux de feld-spath, qui doivent leur couleur verte à la horn- 
blende. 

Porphyre vert , serpentine verte antique. Dans cette roche , la 
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hornblende elle feld-spath sont combinés de manière à nepoa- 
voir être distingués à l’œil; elle est colorée en rert noirâtre ou en 
vert pistache. On y trouve du feld-spath en cristaux verdâtres, qui 
ont une disposition cruciforme. 

Pierre rcrte schisteuse. Cette roche , quoique très dure, s’altère 
promptement par son exposition à l’air; il en est de meme des au- 
tres pierres vertes. Celle-ci a une structure schisteuse, elle est com- 
posée de hornblendeet de feld-spath, et parfois d'un peu de mica. 

Trupp porphyrique. Il est également composé de hornblende et 
de feld-spatb , avec de grandes lames de mica. 

Si le trapp primitif n’est recouvert par aucune autre formation, 
il s’élève sous forme de montagnes considérables et de rochers es- 
carpes; on y trouve un grand nombre de mines; surtout dans ce- 
lui qui porte le nom de pierre verte echiateuse. 

vu* Esràcs. 

CALCAIRE PRIMITIF. 

Quoiqu’on trouve la pierre calcaire dans les quatre formations , 
dans chacune d’elles elle a cependant un type particulier. Ainsi , 
dans les formations primitives , elle se présente sous forme cristal- 
line et transparente, qui diminue suivant que ces formations s’a- 
vancent vers leurs limitesjusqu’à prendre l’aspect d’un dépôt ter- 
reux. Rarement le calcaire primitif constitue-t-il des montagnes 
entières, il est presque toujours en couches, il est ordinairement 
bleu ou gris ; ce n’est que très rarement qu’on en trouve d’une au- 
tre couleur; il est quelquefois stratifié. Quand il n’existe aucune 
autre formation superposée, il constitue des rochers escarpés 
très arides , où l’on rencontre souvent des cavernes et des grottes 
profondes. 

Le calcaire primitif contient parfois de l’actinolite, de l’asbeste, 
de la hornblende, du grenat, du mica, des pyrites, du fer ma- 
gnétique, du talc, de la trémolite, etc. C’est la partie la plus basse 
do ses couches qui est la plus riche en métaux. 

Tlliv ESPÈCE. 

SERPENTINE DE PLUS ANCIENNE FORMATION. 

Cette loimation se compose presque en entier de serpentine 
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précieuse. Onia trouTcen couches, ainsi que les autres formations 
primitives subordonnées, dans le gneiss, le mica , 1c schiste argi- 
leux , et alternant avec le calcaire primitif. ^ 


IX” ESrÈCB. 

QUARTZ. 


N’existe jamais qu’en petites couches; il est presque toujours 
lilanc, rarement stratifié; il contient quelquefois du mica, qui 
lui donne une structure schisteuse. 


X" BsrkcB. 

ROCHE DE TOPAZE. 

On n’a encore observé cette roche qu’en Saxe, où elle forme une 
montagne. Elle est placée sur le gneiss , et le schiste argileux la 
recouvre. Les principes constituans de cette roche sont le quartz à 
petits grains , le schorl en concrétions prismatiques très déliées, et 
la topaze presque en masses, disposées en couches minces. 

I 


Xie EBVÈCB. 

GYPSE PRIMITIF. 


Le gypse avait été exclusivement rangé dans les formations se- 
condaires , mais on en a trouvé en Suisse une couche immense au 
centre d’une roche de schiste micacé. Ce gypse diffère des autres 
en ce qu’il contient du mica et du schiste argileux. 


X1I<= ESFBCB. 

SCHISTE SILICEUX PRIMITIF. 

Cette roche est composée de schiste siliceux dont nous avons 
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déjà parlé. On en compte déni formations : la primhiTe , qui est 
disposée en couches dans le schiste argileux, et celui qui est dans 
les terrains ^ transition. 

Ces huit Ornières formations sont subordonnées au gneiss, au 
mica et au schiste argileux. 


XIII BSPkGB. 

PORPHYRE DE FORMATIOÎÏ PLDS RÉCENTE. 

Cette formation recouvre toujours le schiste argileux : elle se 
compose des porphyres suivans : 

Porphyre argileux. 

— à base d'obsidienne. 

— . à basedepechstein. 

— à base de perlstein. 

Et quelquefois celui à base de feld*spath. 

Le porphyre argileux est le plus abondant. 

XIV* ESPÈCE. 

SIÉNITE. 

La aiéniie se trouve près du porphyre ; lorsqu’ils sont réunis, 
cette roche constitue la partie supérieure de la montagne. Les 
principes constituans delà siénie sont la hornblende , et le feld- 
spath. Celui-ci est le principe dominant ; il est presque toujours 
rou"e tandis que, dans la terre verte , il est d’un blanc verdâtre. 
La contexture de cette roche est grenue. L’espèce à petits grains, 
quand elle est unie à de gros cristaux de feld-spath, porte le nom 
de aiéniie porphyrique ; et, lorsque ses constituans sont mêlés à 
tel point qu’on ne saurait les distinguer à l’œil, et qu’elle contient 
en même temps des cristaux de feld-spath et do quartz, on lui 

donne celui de pâorpAyre stént/e. ' 

Les roches de siéiiite sont riches en mines d’argent , d’or , de 
cuivre , d’étain , de fer , de plomb , etc. 

XV® ESPÈCE. 

SERPENTINE DE NOUVELLE FORMATION. 

Se compose de serpentine commune; elle n’est point stratiOée ; 
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le fer magnétique est la seule mine métallique qu’on y rencontre. 
Elle contient parfois de l’asbcstc , de la stéatite , du talc , etc. 


IP. ROCHES DE TRANSITION. 


"Werner leur a donné ce nom pour indiquer qu’elles s’étaient 
formées dans le passage de l’état inhabité de la terre à celui de la 
terre renfermant des êtres vivans. 

Ces roches reposent immédiatement sur les formations primiti- 
ves ; elles se réduisent aux quatre suivantes : 

Calcaire de transition. 

Grawaeke. 

Trapp de transition. 

Schiste siliceux de transition. 

Il est bon de faire observer qu’elles ne sont pas dans une super- 
position constante, puisque c’est indistinctement l’une ou l’autre 
qui forme la couche la plus basse, et qu’elles n’alternent pas dans 
un ordre fixe. On a cependant remarqué que toutes reposaient 
sur un lit de pierre calcaire de transition qui est placé sur les 
formations primitives, ce <jui fait qu’un grand nombre de minéra- 
logistes regardent celte roche comme la plus ancienne de celles 
de transition. 

C’est dans ces roches que l’on commence à trouver des pétriC- 
cations; et; ce qui est digne de remar<iuc, c’est que ces pétrifica- 
tions sont celles de certains animaux et végétaux dont les analo- 
gues n’existent plus ; c’est enfin dans ces mêmes roches que 
l’on commence à rencontrer le charbon en quantité sensible. 


Ire jspiCE. 

CALCAIRE DE TRANSITION. , 

Il ne diffère du calcaire primitif (|u’en ce qu’il est moins trans- 
parent et se rapproche beaucoup plus de l’état compacte ; ses di- 
verses couleurs lui donnent un aspect marbré. Bien souvent il est 
coupé par des filons de spath calcaire. C’est dans cette roche que 
l’on rencontre un grand nombre de pétrifications marines , dont 
les analogues vivans sont inconnus, et qu’on ne retrouve pas dans 
les calcaires moins anciens ; elle est souvent mêlée avec la grau- 
waeke schisteuse elle forme souvent des montagnes qui ne pré- 
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sentent des couches étrangères que celles de trapp de transition. 
On y trouve beaucoup de mines métalliques. 

11° SBPilCB. 

GRAÜWACRE. 

» 

Se compose de deus roches génén-ilement superposées l’une su- 
l'autre , qui sont la (jrautoaclte commune et la grauwacke schts- 
teiise: la furmation doit le caractère qui lui est propre à la pre- 
mière. 

1 ° GBiOWACKECOHSV.lE. 

Scs principes constituans sont des morceaux do feld-spath, de 
quartz et de schistes argileux et siliceux unis par une espèce de 
ciment formé de schiste argileux. Quelquefois elle contient des 
lamelles de mica, et très souvent des liions de quartz. Cette roche 
est dure, grenue, à grains plus ou moins fins, qui se modiGent 
graduellement jusqu’à présenter la contexture de la suivante. 

2° CHiVWXCKE SCaiSTECSR. 

C’est , à proprement parler , une variété de schiste argileux , 
couleur gris cendré, et parfois gris verdâtre ou jaune clair ; point 
de couches de quarz , mais bien de Glons ; point de cristaux de 
feld-spath, deschorl, de hornblende , de tourmaline , de grenat , 
de cbloritc schisteuse, etc., mais despétriûcations. 

Les roches de grauwacke sont stratiGées; lorsiiu’aucune autre 
ne les recouvre, elles forment des collines d’une élévation 
moyenne, qui se groupent autour des montagnes, et sont coupées 
par de profondes vallées. Elles renferment des couches d’une 
étendue immense de calcaire de transition, de trapp, et de schiste 
siliceux, et beaucoup de mines métalliques. 

Illc ESPÈCE. 

TRAPP DE TRANSITION. 

On en compte quatre espèces : 
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l” La pierre verte de transition. Elle a pour principes consti- 
tuansla liornblcnde à i;ratnsfins etle fel-spatli en cristaux moins 
apparens que dans la primitive , et dans un état de mélange in- 
time ; sa contexture est souvent si serrée, qu’elle ressemble au 
basalte ou à la wacke ; quand elle est parsemée de vésicules 
pleines d’autres minéraux, elle constitue la suivante. 

2° Roche amygdaloïde. C’est la précédente ofTrant des cavités 
remplies plus ou moins d’agate , d’améthiste, de calcédoine, de 
jaspe, de quartz, de spath calcaire, etc. 

3” Trapp porphyrique de transition, contient des cristaux de 
feld-spath colorés par la hornblende. 

4'* 7ra/>p Couleur hépatique ; elle paraît en grosses 

boules formées par des couches concentriques <jni recouvrent 
UD noyau plus dur. Cette roche est composée de hornblende ù 
grains lins, qui est voisine de l’état argileux. Elle alterne avec 
d’autres formations de transition ; on y trouve en couches le fer 
argileux commun , lenticulaire. 


IVo ESPECa. 

SCHISTE SILICEUX DE TRANSITION. 

. C’est le schiste siliceux ordinaire et la pierre de Lydie, passant 
l’un dans l’autre; cette roche est traversée par des filons de quartz. 
Le jaspe rubané, qui forme lui-même parfois des roches entières , 
parait se rattacher à cette même formation. 

HK ROCHES SECONDAIRES 

OU STRATIFORMES. 

Le nom de floets a été également donné à cette classe, parce 
que les roches <|u’elle renferme sont en couches et disposées plus 
horizontalement que les précédentes. Les montagnes qu’elles 
constituent, lorsqu’elles ne sont recouvertes par aucune autre 
formation , ne sont jamais aussi élevées que celles des deux pre- 
mières classes; mais, en revanche , elles contiennent beaucou|i 
plus de pétrifications , telles ((uc des eo(]uillagcs , des poissons, 
des plantes, etc. Les roches secondaires reposent immédiatement 
sur celles de transition ; chacune des formations qui les dorapo- 
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sent ont une situation qui leur est propre. Voici le nombre de ccs 
formations ; 

1“ Ancien grès rouge ou[de première formation ; 

2» Calcaire primitif; 

3° Gypse primitif arec sel gemme; 

4» Grès bigarréou deseconde formation ; 

S” Gypse stratiforme ou de seconde formation ; 

6° Calcaire stratiforme on coquilles de seconde formation ; 

7o Grès calcaire stratiforme de troisième formation ; pierre de 
taille ; 

8* Calcaire stratiforme de troisième formation ; 

9o Calamine ; 

10“ Craie ; 

11° Houille indépendante ; 

12” Trapp stratiforme de la plus nouvelle formation. 

Le grès rouge repose immédiatement sur les roebes de transi- 
tion, et le trapp stratiforme sur toutes les secondaires. Au reste , 
la position des septième , huitième , neuvième et dixième roches 
n’est pas encore bien reconnue. 

If* KSPkCE. 

GRÈS ROUGE ANCIEN. 

Cette roche , qui est de nature variable, tantôt argileuse, quart- 
zeuse, calcaire, ou marneuse, etc. , est la plus ancienne des se- 
condaires ou stratiformes ; elle se compose d’un ciment qui sert à 
lier des grains quartzeux avec des fragmens siliceux ; aussi ce 
grès reçoit-il le nom A’ argileux, de calcaire , de quartzeux , sui- 
vant la nature du ciment. Le grain de ces grès est plus ou moins 
fin , quand il est très gros, on l’appelle poudingue. 

Le grès rouge ancien est le plus souvent de couleur rouge ; ses 
grains sont gros; scs constituons sont le quartz , le schiste sili- 
ceux, etc. ; le ciment une argile ferrugineuse; on y trouve bien 
peu de mines. 

CALCAIRE STRATIFORME DEjPREMIÈRE FORMATION 

11“ ESPÈCE. 


Il repose sur la précédente formation : couleur grise , cassure 
compacte, sans éclat, translucide sur les bords ; il offre parfois de 
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petites couches de calcaire lamelleux grenu qui se distinguent du 
primitif par les pétrifications qu’on y trouve. 

Ce calcaire stratiforme est remarquable par les masses tuber- 
culeuses debornstein et les silex ou pierres à fusil qu’il contient, 
ainsi que par des couches de schiste marno-bitumineux, conte- 
nant du cuivre, qui lui sont propres ; lesquelles couches sont im- 
médiatement sur le grès. Les pétrifications sont en petite quan- 
tité dans ce calcaire ; celles qu’un y trouve sont dans la couche 
marno-bitiimincuse et dans les supérieures : ce sont des emprein- 
tes -de poissons. Outre les couches de marne qui font partie de 
cette formation, on y distingue le calcaire vésiculaire, auquel les 
Allemands donnent le nom de rauchtpacke. 

IIIC ESPiCB. 

GYPSE STRATIFORME DE PREMIÈRE FORMATION. 

Il est placé immédiatement sur le calcaire stratiforme de pre- 
' miëre formation. Cette roche se compose de gypse lamelleux et 
compacte , avec une grande quantité de sclénite. On y trouve 
parfois des cristaux dcboracite, d’aragonite et de quartz, ainsi 
que la pierre puante, et le soufre disséminé et èn masses compac- 
tes, comme celui qu’a découvert M. Julia de Fontenclle, dans les 
plàtriètres de Halvesy , près de Narbonne. 11 est bon de faire ob- 
server que les mines de sel gemme se trouvent dans cette forma- 
tion en couches épaisses et courtes, ainsi que les sources salées 
qui, comme. on sait, proviennent de ce même sel. A deux lieues 
du banc de soufre découvert par M. Julia de Fontenelle, se trouve 
un petit étang d’eau salée, éloigné de trois lieues de la mer , dont 
il est séparé par des montagnes ; cette situation, la présence du 
soufre et les terres salées du voisinage , on fait soupçonner à ce 
chimiste qu’il existe dans les environs une mine de sel gemme. 


IV* ESPiCE. 

GRÈS BIGARRÉ. 


Cette roche, qui repose sur la précédente, est un grès argileux , 
à grains fins , de couleur blanchâtre , brune, rouge ou verte ; ses 
couleurs alternent entre elles, et produisent cette sorte de bigar- 
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rureà laquelle il doit son nom. On y trouve parfois des masses ar- 
gileuses de couleur jaunâtre, rougeâtre ou verdâtre. Il est bon de 
faire reiniirquer «|ue cotte roche se compose de deux autres : la 
première est le roo-atone, elle est propre à la formation; la 
deunième est le grès schisteux, qu’on voit aussi dams le grès rouge 
ancien. 


V° ESPÈCB. 

GYPSE STRATIFORME DE SECONDE FORMATION, 

Ce gypse est placé sur le grés bigarré ; il arrive même, qu’à un 
certain point , ils sont dans un état de mélange. Cette roche est 
en grande partie formée de gypse fibreux; elle est de peu d’é- 
tendue, n’ofIVe ni pétrification ni pierre puante, et à peine de la 
séiéuite. 


vie BSPàCK. 

CALCAIRE STRATIFORME DE SECONDE FORMATION. 

Calcaire coquillier. 

Des couches de gypse ancien, de grès bigarré, et de gypse de 
seconde formation , séparent cette roche du calcaire stra'ti- 
forme de première formation. On y trouve une grande quantité 
de coipiillages pétrifiés, peu de marne, de petites couches de 
houille, et dans quelques parties, de la hornblende et des pierres 
à fusil. 


vile ESPÈCE. 

GRÈS DE TROISIÈME FORMATION. 

Pierre de taille. 

Cette roche recouvre toutes les autres; elle est blanchâtre , 
stratifiée , offrant des ruptures naturelles qui se crobent à an- 
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{'les droits. Elle ne contient ni roe-stone ni grés schisteux, et 
sert aux constructions. Lorsqu’elle n’est surmontée d’aucune 
autre formation, elle forme des collines et des vallons agréables. 


viii° Espiex. 

CALCAIRE DE TROISIÈME FORMATION. 

Tout ce qu’on sait de certain sur cette formation c’est qu’elle 
est plus récente que les autres. 

lie ESPÈCE. 

CALAMINE. 

La calamine, la galène et l'ocre ferrugineuse forment des cou- 
ches d’une très grande étendue avec un calcaire particulier dont 
la position n’a pas encore été bien déterminée. 


Xc ESPÈCE. 

CRAIE. 


Cette roche s’élève en monticules arrondis et en collines de 
peu d’élévation. C'est l'une des plus nouvelles de formation se- 
condaire ; on y trouve souvent des couches de silex, des pyrites, 
ainsique des bélemnites, des échinites, etc., pétriGées. 

Xte ESPÈCE. 

FORMATION DE HOUILLE INDÉPENDANTE. 

La houille indépendante se trouve, pour l’ordinaire , dans les 
vallées, sur les roches secondaires précédentes, ou lorsqu’elles 
n’existent point dans quelques localités sur les roches de tran- 
sition. Les houilles sont en couches d’une plus ou moins grande 
étendue, et .séparées les unes des autres, sans conserver aucune 
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liaison, ce qui leur a fait donner le nom A'vndépe^idantes. Les 
terrains houillers se composent de diverses couches , qui 
sont; 

Le erès. . 

Le grès conglomère à jîros grains, ou poudingue. 

Le schiste argileux. 

L’argile endurcie. 

, Le calcaire. 

La marne. 

Le fer argileux. 

La pierre porphyrique. 

Presque toujours ces couches alternent entre elles, etlahimille 
s’y montre en couches nombreuses plus ou moins épaisses. Cette 
houille offre les variétés suivantes : 

La houille grossière. 

La houille lameljeiise. 

La houille candie. 

• La houille schisteuse. . - v 

La houille pisiforme ( en petites quantités. ) 

La houille éclatante ( suivant M. Jaineson. ) 


Il est bon de faire connaître que les diverses roches dont se 
compose cette formation ne se trouvent que très rarement en- 
semble On a conclu de cela qu’il devait exister quelques forma- 
tions subordonnées appartenant à la bouille indépendante qui 
occupent respectivement entre elles des situations déterminées. 
Les géoiogistes en ont indiqué trois : ^ , , , • . 

1® La plus ancienne, *pii est par consecjuent^ la plus basse, est 
formée de couches d’argile endurcie, de calcaire, de marne, de 
nierre porphyiique, de schiste argileux, de pierre verte et de 
grès friable ; on y rencontre des mines de cuivre, de fer, de 

2» Ln'^seconde se compose de couches d’argile endurcie, de 
calcaire, de marne et de pierre porphyrique. On n’y trouve aucune 

mine, si ce n’est des pyrites. . 

3o La troisième est la plus nouvelle ; elle consiste en grès fria- 
ble, crès congloméré et grès chisteux. 

Les rochea de cette formation sont stratifiées ; on y trouve 
beaucoup de pétrifications végétales, telles que des fougères, des 
roseaux , etc. ; pour mieux dire, ce sont plutôt des empreintes 
végétales que des pétrifications. 
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XII® ESPÈCE. 

TRAPP STRATIFORME OU SECONDAIRE. 

Cette roche, ou mieux celles qui composent cette classe , ont 
cela de remarquable qu’elles recouvrent toutes les autres lorma- 
tions secondaires ; souvent même elles couronnent des éminences 
qui ont pour base des formations plus anciennes. Les roches qui 
appartiennent aux trapps secondaires sont: 

Le waeke. Le porphyre schisteux. 

Le fer argileux. La pierre grise. 

Le basalte. L’ainygdaloïde. 

Le pechstein . Le tuf basaltique. 

La pierre verte. 

Nous avons déjà parlé de la waeke, du basaltç^u fer argileux, 
du pechstein et de la pierre verte ; nous allons dire un mot des 
autres. 

Le porphyre schisteux est moins commun que le basalte ; il se 
présente en monticules assez forts. Cette roche a une structure 
schisteuse en grand ; en petit, elle est esquilleuse. 

La pierre yrise, encore moins abondante que la précédente ; 
ses coniposans sont beaucoup de feld-spath blanc avec un peu 
de hornblende noire. Cette base contient l’augite et l’olivine. 

L’amygdaloïde a pour base tantôt la waeke et tantôt la pierre 
verte à grains fins. Ses vésicules sont remplies de stcatite , de 
lithomarge, de terre verte, etc., parfois elles sont vides. 

Le tu f basaltique est composé d'un ciment à base argileuse 
qui sert à lier des morceaux de trapp secondaire et d’autres ro- 
ches. On y trouve de l’argile , du calcaire, de la houille , du 
grès quartzeux, du sable de différente nature, etc., quoique ces 
minéraux ne soient pas exclusivement propres à leur formation. 

La bouille offre les variétés suivantes : 

La houille brune commune. 

La houille pisiforme 
Le bois bitumineux. 

Plus rarement : 

La houille éclatante. 

La houille scapiforme. 

Le sable constitue les couches les plus basses de ce trapp 
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secondaire. Toutes les roches de cette formation se trouvent 
très rarement ensemble ; elles ont en général une stratification 
horizontale et une forme conique, souvent aplatie au sommet j 
elles constituent des montagnes détachées ; c’est enfin la forma- 
tion la plus récente puisqu’elle recouvre toutes les autres. 

IV". ROCHES TERTIAIRES 

ou D’ALLUVION. 

Ce sont ces roches qui forment la masse de la surfacede la terre. 
Elles sont dues à l’action prolongée des eaux sur les anciennes ro- 
ches ; elle ne sont donc que des dépôts produits parles débris que 
les eaux ont entraînés. 

Les dépôts d’alliivion sont divisés en deux espèces, savoir: ceux 
qui ont été produits dans les vallons des contrées montagneuses, 
ou bien sur les plateaux des montagnes, et ceux qui se sont form^ 
dans les plaines. 

A. Les premiers sont dus au sable , au gravier, etc., qui for- 
maient les parties solides des montagnes environnantes, et qui 
résistaient dans le temps que les eaux entraînaient les moins con- 
sistantes. Aussi les mines qu’on y trouve sont les mêmes que celles 
qui existent dans les montagnes; on y exploite principalement 
celles d’or et d’étain par le lavage de la terre d’alluvioii. 

6. Les seconds , ou ceux des plaines, sont formés d’argile , de 
glaise , de sable , de tourbe et de tuf calcaire. Quelquefois aussi 
on y rencontre des terres bitumineuses dans lesquelles on trouve 
du succin, du bois cbarboiiné et bituminenx , des mines de fer 
limoneux. Dans le sable , il existe des substances métalliques, 
principalement des paillettes d’or, le tuf calcaire est d’une grande 
étendue; il contient des incrustations végétales et animales. Dans 
l’argile et le sable, on rencontre des squelettes entiers de quadru- 
pèdes, du bois pétrifié , etc. 

V". ROCHES VOLCANIQUES. 


Elles se divisent en roches volcaniques , et en roches pseudo- 
volcaniques. 

Roches volcaniques. Ce sont celles qui ont éti produites par les 
éruptions volcaniques. On en compte trois espèces. 
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La première espèce est due aux minéraux qui, rejetés à différens 
temps , ont formé )e cratère de la montagne. 

La deuxième espèce estformé parles substances qui, sorties du 
volcan à l’état de fusion, ont coulé en suivant le niveau du terrain ; 
ce sont les laves. 

La troisième espèce est produite par le tuf valcnniqiiequi est dû 
à l’évaporation des eaux vomies par les volcans <|ui , par l’évapo- 
ration successive, laissent à nu les cendres et autres matières ter- 
reuses qu’elles tenaient en suspension. 

Roches pseudo-rolcaniquea. Elle se composent de minéraux 
qui ont subi des altérations par l'elTet de la combustion des cou- 
ches de houille qui sont aux environs. Ces minéraux sont V argile 
brûlée, l" argile à polir , \e jaspe porcelaine , la mine de fer argi- 
leuse scapiforme et les scories terreuses. 

Cette classification de Werner , tout ingénieuse qu’elle est, 
n’est pas à l’abri de toute objection ; le professeur Jameson y a 
fait diversesmodificutions , qu’il se propose de publier. 

Nous termirons l’examen que nous venons défaire, de ces di- 
verses roches, en faisant observer que c’est moins un traité que 
des notions géologiques que nous avons voulu tracer , notions qui 
servent de complément à cet ouvrage. , 

APPENDICE. 

Pendant l’impression de cette dernière édition , M. Sefstrom a 
découvert dons le fer en bancs de Eckerson (en Suède) un nouveau 
métal qu’il a nommé Vannadium , mot dérivé de É^anadis , sur- 
nom de Freya , principale déesse de la mythologie Scandinave. 
C’est avec le chrome que ce métal a le plus d’analogie. En effet, 
son oxide colore en vert les flux ou chalumeau ; mais il en diffère 
en ce que , converti en acide et dissous dans 1 eau, il se dépose par 
l’évaporation sous forme d’une poudred’iin rouge foncé, et la so- 
lution est décolorée par la.chaleur , ce que ne fait pas la solution 
d’acide chrûmique. Le vannadium donne un acide vert soluble 
dans l’eau et les alcalis , qui passe à l’état acide par son exposition 
à l’air. 
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OE 

MINÉRALOGIE. 


A. 


Acétates. Sels formés par l’acide acétique et une base satiÛable. 

Aciculaire. Ce nom se donne aux cristaux délies comme des ai- 
guilles. 

Acides. Substances composées qui ont généralement une saveur 
acide , rougissent la teinture de tournesol et la plupart des 
couleurs bleues végélalcs, et forment une classe de corps connus 
sous le nom de sels , en s’unissant avec les bases saliflables. Ils 
sont le résultat de l’union de certain corps avec l’oxigène : alors 
ils sont appelés oxacides , ou bien avec l’hydrogène , et, dans 
ce cas , ils sont connus sous le nom A' hydracidos ; enfin , 
ils peuvent être le résultat de la combinaison de certains corps 
entre eux sans oxigèneni hydrogène, tels que le chlore avec le 
le bore : acide chloro-borique , etc. Nous allons indiquer les 
acides qui se trouvent dans la nature à l’état salin. 

Acide arsénique. Produit par l'oxigène et l’arsénic. Il forme les 
sels arséniatés de fer, de cobalt,. de cuivre , etc. 

Acide borique. C’est le produit de la combinaison du bore avec 
l’oxigène. 

Acidé carbonique. Composé départies égales d’oxigèneet de va- 
peur de carbone. Il constitue , avec la chaux, les montagnes 
calcaires , les marbres, etc. 

Acide chroiniqne. Formé par le chrome et l’oxigène ; il est d’un 
rouge pourpre assez beau , et constitue les sels chrômatés , tels 
que ceux de plomb , plomb rouge de Sibérie , etc. 

Acide fluorique ou phiorique. Composé, suivant M. Üavy , de 
phtore ou fluor et d’hydrogène , et, suivant M. Thénard et di- 
vers autres chimistes, d’oxigène et de phtore. Cet acide corrode 
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le verre. 11 forme cette classe de sels connus sous le nom de 
fluates ou sels fluatés. 

Acide hydro-$ulf urique. Composé desoufre et d’iiydrogènc ; prin- 
cipe minéralisatciir des eaux minérales , odeur hépatique; sels 
hydro-sulfatés. 

Acide muriatique ou hydro-chlorique. Formé par le chlore et l’hy- 
drogène. Cet acide donne lieu aux sels muriaiés ou hydro- 
chlorés. 

Acide nitrique , cou forte. L’azote mêlé à l’oxigène constitue l’air 
atmosphérique , et , en combinaison , forme les acides que 
M. Julia de Fontcnelle a nommés proto, deuto et per-nilri- 
ques, et qui sont décrits sous les noms de nitreux , nitrique- 
et per-nitreux. Le second acide nitrique constitue le sel 
nitraté. 

Acide phosphorique. L’oxigène forme, avec le phosphore , quatre 
acides; c’est au plus oxigéné ou à l’acide per-phosphorique , 
ou phosphorique, (|u’est due la classe des sels phosphatés , et 
en partie la charpente osseuse de l’homme et des animaux. 

Acide sulfurique. Le soufre uni avec l'oxigène est susceptible de 
produire quatre acides , que M. Julia de Fontenelle a nommés 
proto , deuto , trito et per-sulfuriquea , ou bien acides hypo- 
aulfureux, sulfureux , hypo-sulfuriqiie , sulfurique. L’acide 
sulfurique est le seul qui se trouve dans la nature à l’état salin ; 
il constitue les sulfates. 

Acidifère. Corps (]ui contient un acide. 

Acidifiable. Substance susceptible de devenir acide. 

Acidifiant. Propriété supposée à l’oxigène ou à l’hydrogène de 
faire passer certains corps à l’état d’acide. 11 parait plus naturel 
de croire que l’acidiflcation n’est que le produit de cette union 
à laquelle participent également les deux principes constituans. 

.^eter. Fer <pii contient de 4 à 12 pourcent de carbone. C’est un 
produit de l’art. 

Adulaire. Synonyme de feld-spath. 

Aréolithes. Pierres météori([ues, pierres tombées du ciel. Ce sont 
des pierres composées de substances métalliques et terreuses, 
ayant un aspect sut generis, un poids spéciûque qui varie de 
3,352 à 4,281. 

Ætite ou pierre d’aigle. Espèce do géode d’oxidc de fer, mêlée 
souvent avec du silex et du l’alumine, et contenant dans sa ca- 
vité des contrétions qui font du bruit lorsqu’on secoue la pierre. 

Affinité chimique. Décrite dans les anciens ouvrages sous le nom 
d'attraction. C’est cette force qui tend à combiner les molécules 
de nature différente et à conserver cette union. 
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Agent. Corps susceptible de donner Heu à une action chimique. 

Ages. Epoques de la formation présumée des roches. 

Agrégation. Force qui tend à unir les molécules intégrantes des 
corps et à conserver cette union ; elle porte maintenant le nom 
de coAsston. — Assemblage de plusieurs parties qui forment un 
tout. 

Particules homogènes qui, |iar leur réunion , forment un 
corps plus gros. 

Aimant. Mine particulière de fer oxide qu’on trouve à l’ile d’Elbe, 
en Suède et en Corse, qui jouit de la propriété d’attirer, à une 
certaine distance, le fer, son protoxide, l’acier, le cobalt et le 
nickel, etc. 

Air atmosphérique. Fluideélasliquequi, abstraction faite de toutes 
les exhalaisons et vapeurs, etc., qu'il contient, enveloppe de 
toute part le globe terrestre, s'élève à une hauteur inconnue, 
pénétre dans les abîmes les plus profonds, fait partie de tous 
les corps et adhère à leur surface. U est composé de 0,79 azote 
et 0,21 oxigène; plus 0,01 d’acide carbonique 

A/cals. Substances qui verdissent la plupart des couleurs bleues 
végétales, ont une saveur âcre et mineuse, saturent les acides 
et forment avec eux des sels. 

Alcalimàtre. Instrument inventé par M. Descroizilles pour déter- 
miner la richesse des alcalis. 

Alchimie. Nom donné par les adeptes à la prétendue science qui 
avait pour but la recherche de la pierre Philosophale, la trans- 
mutation des métaux en or, et la préparation de ce fameux élixir 
de vie, destiné à reculer les bornes de la vie humaine. 

Alliage. Métaux unis ensemble par la fusion. 

Alidade. Règle tournant sur le centre d’un instrument qui sert a 
mesurer les angles. 

Alumine. L’une des terres primitives , connue autrefois sous le 
nom d’ar^tïe, et maintenant soupçonnée être un oxide métalli- 
que produit par l'oxigène et l’aluminium. 

Amalgame. Alliage métallique avec le mercure. 

Amas. Minerais d’une moindre étendue que les couches, et en- 
tourés de toute part, ou partiellement , par d’autres matières. 
( Voy. fig. 17 et 18.) 

Amorphe. Sansforine régulière. 

Ammonites. Pétrifications qui paraissent devoir leur origine aux 
coquilles d’une espèce de nautile, et qu’on désigne aussi sous 
les noms de cornes ifAmmon et de jnerres de serpent. Contien- 
nent beaucoup de carbonote calcaire. 

Analyse chimique. C’est l’ensemble des moyens propres à rccon- 
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naître et séparer les principes constituansdes corps et en déter- 
miner les proportions. 

Anélectriques. Corps non susceptibles de devenir électriques par 
le frottement. 

Angle. C’est ainsi qu’on nomme l’espace infini quise trouve com- 
pris entre deux droites qui se coupent (roy. fig. 27). Un angle 
est droit quand une de ses lignes est verticale et l’autre horizon- 
tale (Bg. 28). 11 est aigu ou obtus, suivant que ses lignes se rap- 
prochent plus ou moins (ûg. 29). Ou nomme triangle une surface 
qui offre (rois angles. Dans ce cas, c’est 1° un triangle équila- 
téral, longue \es trois côtés sont égaux (fig. 31); 2” triangle 
isocèle, quand il n’y a que deux côtés égaux (fig. 33); 2“ trian- 
gle scalène, (piand tous les côtés sont inégaux (Bg. 33); 

rectangle, quand il a un ongle droit (Bg. 34). Les surfaces qui 
offrent quatre côtés portent le nom de quadrilatères ; le carré 
a ses ongles droits et ses quatre côtés égaux (Bg. 35); le rec- 
tanglea les angles droits et les côtés inégaux(fig. 36) ; \erhombe ' 
ou parallélogramme aies côtés opposés parallèles (Bg. 37); le 
fosanye a ses côtés égaux, et scs angles ne sotit pas droits (Bg. 38); 
le trapèse n’a que deux côtés parallèles. LesBguresqui ont beau- 
coup plus de côtés sont appelées pentagones , exagones , hep- 
tagones, octogoties , décagones, etc., suivant ({u’clles onteinq, 
six, sept, huit, dix côtés, etc., on les comprend sous le nom de 
polygones, et l’on dit ; 

lo Que le polygone est équilatéral, quand fous les côtés sont 
égaux. 

2" Qu’il est équiangle, lorsque tous les angles sont égaux. 

S»* Régulier, lorsqu’il est équiangle et équilatéral. 

Apyle. Synonyme de réfractaire. Voy. ce mot. 

Argire. Voy. Alumine. 

Atomes. Dans le système atomistique, les atômes sont les dernières 
molécules des corps, c’est-à-dire celles qu’on ne peut entrevoir 
que par la pensée. 

Attraction moléculaire. Se divise en cohésion et en affinité. Voy. 
CCS mots. Attraction de l’aimant ; c’est la faculté que possède 
l’aimant d’attirer et d’adhérer au fer par le simple contact. 
Attraction newtonienne, est celle qui a lieu entre les grandes 
masses; sa force est en raison directe de ces mêmes masses et du 
carré des distances. 

Axe. Ligne droite qui s’étend d’un point de la circonférence d’une 
sphère à un autre en passant par le centre. 

Asote. Gaz qui entre pour 0,79 dans la composition de l’air ; il est 
impropre à la combustion et à la respiration. 
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B. 


Balance. C’est une machine destinée à comparer et reoonnaitro 
la quantité ou la dillérence du poids des corps en les mettant 
en équilibre avec d’autres dont les poids a été exactement dé- 
terminé. — Bydroatatiqtie pour déterminer la densité. 

Barres ou couches. On appelle ainsi les minéraux qui se présen- 
tent en masses plus ou moins épaisses, à faces parallèles, etc. 
On remarque dans les barres la direction et l’inclinaison. Ils 
sont horizontaux (fig. 13) , inclinés (fig. 14), contournés 
(fiff. 15), en zi{;zag (fig. 16.) 

Baryte. Terre pesante. C’est un oxide de barium. 

Base. Expression chimique qui s'applique aux alcalis, aux terres 
et aux oxides métalliques, dans leurs combinaisons avec les aci- 
des dans les sels, et avec l’oxigène et l’hydrogène dans la com- 
position des acides et de ces oxides. 

Blende. IVom donné à une mine de zinc. 

Bol. Sorte d’argile dont les couleurs sont le jaune rouge, le brun 
noirâtre, etc. 

Borates. Sels formés d’acide borique et d’une base. 

Bore. Substance simple reconnue pour être la base de l'acide bo- 
rique. 

Briquet. Instrument d’acier ou de fer arec lequel on dégage du 
feu par le choc contre un silex, etc.. 

Bronze. Alliage du cuivre avec l'étain. 


c. 


Calamine. C’est le carbonate de zinc natif. 

^a/cinn/ton. Exposition des corps à l’action prolongée du ca- 
lorique. 

Calculs. Concrétions qui se forment dans la vessie, les reins, les 
instestins , etc. 

Calorique. Fluide impondérable et invisible qui pénètre tous les 
corps, s’interpose entre leurs molécules, les dilate et les fait 
passer de l'état solide à l’état liquide , et souvent à celui de 
fluide élastique. Son existence matérielle n’est démontrée quo 
par scs effets et principalement par colui que nous connaissons 
sous le nom de chaleur. Par le dernier mot on désigne la sensa^ 
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tion que nous fait éprouver le calorique libre, lorsqu’il tend à 
se mettre en équilibre avec notre corps. 

Carbonates. Sels formés par l'ucide carbonique et une base sali- 
fiable. 

Carbone. Forme la charpente du végétal, laquelle, soumise à l’ac- 
tion de la chaleur dans un vaisseau clos , laisse un résidu 
noir qui est le charbon. Le carbone est la base de l’acide car- 
bonique. 

Cément. On donne plus communément ce nom a des espèces de 
mastics destinés à unir des pierres entre clics ou à revêtir les 
bassins, etc., pour les garantir de l’action de l’eau ou s’op- 
poser aux filtrations de ce lii|uide. 

Cémentation. Procédé qui consiste à entourer un corps solide de 
quelques autres corps en poudre, et de l’exposer, dans un vais- 
seau clos, à un degré de température inférieur à celui de leur 
fusion. 

Centre. Point: auquel aboutissent tous les rayons d'un cercle; 
point d’où part la force motrice. 

Cercle. Surface plane terminée par la circonférence. 

Chalumeau. Instrument servant à diriger avec le soufflela flamme 
d’une lampe sur les particules des corps placées dans le creux 
d’un charbon, afin d’en reconnaître la nature. De nos jours, 
on a construit des chalumeaux alimentés avec le gaz oxigène ou 
les gaz hydrogène ou oxigène , qui donnent un degré de cha- 
leur des plus forts. Voyez la Phusique amusante, de M. Julia de 
Fontelle. 

Charbon. Résidu fixe (|uc laissent les substances végétales forte- 
ment chauffées dans des vaisseaux clos. 

Chaux. Terrecalcaire, produit de l’union d’un métal connu sous 
le nom de calcium avec l’oxigène. Avant la chimie pneuma- 
tique, on donnait le nom de chaux métallique aax oxides des 
métaux. 

Circonférence. Ligne courbe dont tous les points se trouvent à 
une même distance du point intérieur, qui est le centre. 

Clinomètre. Instrument destinéù mesurer l’épaisseur des couches 
des minéraux; il fut inventé par le professeur et depuis 

modifié par M. Jardine, et surtout par lord Webb-Seymour. 

Clivage. Dissection des cristaux suivant leurs joints naturels. On 
parvient, parce moyen, à leur forme primitive. 

Cobalus. Nom qu’on donnait à un prétendu esprit qui détruisait 
les travaux des mineurs. On trouvait jadis, dans les anciens 
rituels d’Allemagne , une prière destinée à l’expulsion de ce 
démon. 
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Cohésion. Forceen vertu de laquelle les molécules d’un corps ad- 
hèrent les unes aux autres ; elle sc mesure par la force qu’il faut 
employer pour les séparer. 

Combustible. On nomme ainsi les corps qui , eu s’unissant rapide- 
roentavec quelques autres, mais surtout avec l'oxigène, produi- 
sent un dégagement de caloricjue et de lumière. 

Compression. Force qui tend à rapprocher les molécules des 
corps. 

Cône. C’est une pyramide dont la base est un cercle. Foy. fig. 55. 

Convexe. Se dit de la surface extérieure d’un corps rond par op- 
position à la surface intérieure qui est concave. 

Corps. On nomme ainsi tout ce qui est susceptible d’obéir aux. 
lois de l’attraction. On appelle pondérables ceux dont on peut 
déterminer la pesanteur, et ttn/)ondéra6/e5 ceux qui n’en sont 
pas doués. 

Coupellation. Operation an moyen de laquelle on sépare l’or et 
l’argent des autres métaux , en les fondant dans une coupelle 
avec du plomb. 

Cristallisation. Arrangement symétrique que prennent les molé- 
cules de certains corps 

Cruciforme. Cristaux en croix. 

Cryophore. C’est un instrument élégant qui a été inventé par 
Wollaston, pour déterminer le rapport existant entre l’évapora- 
tion à de basses températures et la production du froid. 

Cube. C’est un solide régulier à six faces carrées. Voy. fig, 62. 


D. 


Décaèdre. Solide régulier dont la surface est formée de dix penta- 
gones réguliers. 

Décagone. Figure quia dix angles et dix côtés. 

Déliquescence. Propriété dont jouissent certains corps de se ré- 
duire en liqueur, eu absorbant l’eau atmosphériipie. 

Dendrites. Sortes d’herborisations qu’on trouve sur les minéraux. 

Dendroïte, dendrolitos. Possibles ramifiés ; plantes pétrifiées. 

Densité. Rapport qui existe entre le poids des corps sous le même 
volume. 

Diagonale. C’est la ligne droite qui jointles sommets de deux an- 
gles non adjacens d’un polygone. 

Diamètre. C’est la ligne qui traverse un cercle en passant par son 
centre. 
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Diaphane. Corps transparent. 

Disêéminéa. Minerais en globules, lames , cristaux , ou fragmens 
dispersés, etc. 

Direction. Position des couchés minérales relativement à l’ho- 
rizon. 

Divergent. Qui s’écarte d’un centre cummun. 

Dodécaèflres. Figure régulière dont la surface est forméede douze 
pentagones réguliers. Foy. fig. 71. 

Dodécagone. Polygone terminé par douze côtés. 

Ductilité. Propriété dont jouissent certains corps de pouvoir s’é- 
tendre par le choc du marteau, la pression au laminoir, etc. 

Dureté. Résistance qu’opposent les molécules des corps à leur di- 
vision. On juge de la dureté des minéraux par la résistance 
qu’ils opposent pour se laisser rayer par d’autres. 

E. 


Efflorescence. Corps solides qui se convertissent spontanément en 
poudre sèche, en perdant une grande partie de leur eau de cris- 
tallisation. 

Électriques. Corps susceptibles de dévellopper du fluide électri- 
que par le frottement. 

Élémens ou substances élémentaires. Corps indécomposés jusqu’à 
présent, et par conséquent réputés principes premiers par les 
chimistes. 

Eliquation. Action de séparer par la fusion une substance d’une 
autre plus fusible qu’elle. 

Ennéagogue. Figure à neuf côtés. 

Entroques. Espèces defossiles à formes singulières, ayant environ 
0,05 m. de long, composés d’un certain nombre de joints ar- 
rondis, posés l’un sur l’autre. Ces joints, séparés , portent le 
nom de troques outrochifes. 

Eptagone. Figure à sept angles. 

Équicalens chimiques. C’est le nom dont s’est servi Wollaston , 
le premier, pour indiquer le système des proportions définies 
dans les(|uellcs les corps infiniment petits se combinent, entes 
rapportant tous à un corps commun que l’on prend pour unité. 
Ainsi , le plus petit , ou le nombre équivalent de l’oxigène, 
étant exprimé par 1,00, on a, pour l’hydrogène, 0,125; le 
fluor, 0,375; le carbone, 0,750; le phosphore, 1,500; l’azote, 
1,750; le soufre, 2,00; le po tassium, 4,950, etc. 
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Eêsai. Opération préliminaire qui a pour but de reconnaître la 
quantité approximative d’un métal ou d’une substance quel* 
con(|ue dans un minerai. L’essai diiTcre de l’analyse en ce que, 
par cette dernière, on en détermine exactement la quantité, et 
qu’on reconnaît en même temps la nature et les proportions des 
autres principes constituans du minerai. 

Excavation. Creux que l’on fait pour rechercher un niinérai. 

Extensibilité. Propriété d’augmenter de volume. 


F. 


Feldspath. Sels fluatés. 

Filons. Masses de minérais aplaties, à surfaces non parallèles , et 
se terminant en eoins. Voy. fig. 19. 

Fixité. Propriété dont jouissent certains corps de ne plus se vapo* 
riser par l’action du calorique. 

Flexibles. Corps susceptibles de se plier. 

Fluide. Corps à l’état liquide. 

Fluide élastique. Corps à l’état gazeux. 

Fluor. Radical de l’acide fluorique ou phtorique. 

Formation. Voy. géologie. 

Forme. Figure extérieure des corps. Dans la cristallisation , on dis- 
tingue les formes primitives et les formes secondaires. Les formes 
primitives sont les noyaux de la cristallisation ; les formes secon- 
daires sont produites par la superposition ou par l’arrangemeiit 
différent que prennent les molécules intégrantes des corps , 
lequel arrangement est tel , qu’il reproduit quelquefois la forme 
primitive. 

Fragiles. Corps dont les molécules se séparent aisément parle choc. 

Frangibilité. Résistance qu’opposent les eorps quand on essaie de 
les rompre. 

Friables. Corps qui se réduisent en poudre par la pression des 
doigts. 

Fulminant. Corps dont un ou plusieurs principes , en se décom- 
posant , passent à l’état gazeux si rapidement que le choc ipii 
s’opère contre l’air, qui est déplacé, donne lieu à un grand bruit. 

Fusibilité. Propriété dont jouissent un grand nombre de corps de 
passer à l’état liquide par l’action du calorique. 
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Cx. 


Gangue. Ce nom est donné aux terres et aux pierres qui , remplis- 
sant les cavités, recouvrent les filons et les veines des métaux, etc. 

Gaz. Corps réduits en vapeur par le calorique qui en écarte les 
molécules. 

Gemmes. On désigne par ce nom les pierres regardées comme pré- 
cieuses. ‘ 

Géodes. Espèces d’œtites dont l'intérieur est ordinairement tapissé 

• de cristaux , et contient souvent de la terre. 

Géologie. Tel est le nom qu’on donne à la science qui a pour but 
la description de la structure de la terre. 

Glace. Eau solidifiée par une soustraction du calorique telle que 
sa température est portée à divers degrés au-dessous de 0. 

Globe. Solide formé par la révolution d’un dcmi-cerclc autour de 
son diamètre; il est synonyme de sphère. On appelle globe ter- 
restre la terre, parce qu’elle a cette forme, quoiqu’un peu aplatie 
vers les pôles. 

Globule. Petit corps sphérique. 

Goniomètre. Instrument propre à mesurer les angles qui résultent 
de l’inclinaison des faces dos cristaux. Foy. pag. 13 et fig. 11 
et 12. 

Grautoacke. Cette formation consiste dans deux roches sembla- 
bles, appelées grautoacke commune et grautoacke schisteuse , 
alternant ordinairement entre elles, et passant de l’une à l’autre. 

Grotte. Excavation naturelle et plus ou moins profonde dans les 
rochers ; elle peut aussi être creusée par les hommes. 

Gypse. Chaux sulfatée ou plâtre. 


H. 

1 

Happement. Adhérence des minéraux à la langue. 

Hexaèdre. Solide à six faces. Le cube en offre un exemple. 

Hémitropie. Quand un des cristaux a fait une demi-révolution 
pour se placer sur l’autre. 

Horizon. C’est le grand cercle qui coupe la sphère en deux parties 
égalés ; l’on désigne ainsi le point où se termine notre vue, et où 
le ciel et la terre semblent se toucher. 

Houille. Charbon minéral , charbon do terre. 

36 
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Hydrogène. Gaz combustible quinze fois plus léger que l’air; il 
est une des parties constituantes de l’eau. 

Ilydrophanes. Corps opaques qui deviennent transparens par 
leur immersion dans l’eau. 


I. 

icosaèdre. Solide régulier dont la surface est composée de vingt 
triangles équilatéraux. 

Ignition. Etat des corps que l’on chauffe au point de les rendre 
incandescens. 

Impénétrabilité. Propriété dont jouissent les corps de ne pouvoir 
occuper en même temps le même lieu. 

Imperméabilité. Corps à travers lesquels les liquides ne peuvent 
poiut passer. 

Infusible. Corps qu’on ne peut fondre. 

Isocèle. Triangle qui a deux côtés égaux. 

L. 


Laiton. Métal de couleur jaune provenant de la combinaison de 
deux parties de cuivre sur une de zinc. 

Lame. Parties d’un solide planes et très minces. Les plus petites se 
nomment lamelles, et les corps dont la structure offre cette 
composition sont appelés lamelleux. 

Laminoir. Machine propre à réduire , par la compression , les mé- 
taux en feuilles très minces. 

Lampe desûreté deDavy. Instrument propre à prévenir l’inflam- 
mation des gaz dans les mines. 

Lare. Produit volcanique. 

Liège fossile. Variétés de l’amianthe ou asbeste. 

Ligne. Longueur sans largeur ni épaisseur {fig. 26). On donne le 
nom de point à ses deux extrémités. On la divise en droite et en 
courbe. La ligne droite est le plus court chemin d’un point à 
un autre. 

Loupe. Microscope simple. 

M. 

Macles. On donne ce nom à toutes les espèces de cristaux grou- 
pés. Voy. fig. 81 , 76 , 79 , 80. 
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Magnésie, L’une des terres primitives composée d’oxigène et d’un 
métal connu sous le nom de magnésium. 

MalléabilUé. Propriété dont jouissent plusieurs corps de s’aplatir 
sous le marteau ou au laminoir. 

Mamelons, Petits rochers ronds. — Forme de nature globuleuse. 

Marbre. Carbonate calcaire blanc ou diversement coloré par des 
oxides métalliques. 

Mars. Nom donné au fer par les alcbimistes. 

Masse. Quantité spécifique des matières des corps. 

Matière. Substance étendue, impénétrable et pondérable, suscep- 
tible de prendre toute sorte de formes. — On a donné aussi ce 
nom à tout ce qui affecte nos sens. 

Métaux. Corps indécomposés, fusibles par la chaleur, ayant un 
éclat particulier qu’ils conservent dans leur cassure , bons con- 
ducteurs du calorique et de l’électricité, prenant feu , à une 
température élevée , dans l’oxigène, le chlore ou l’iode, et se 
combinant avec eux pour former des oxides, des chlorures ou 
desiodures; s'unissant entre eux par la fusion, etc. 

Météorolithes. Pierres tombées du ciel. 

Minérai. Métal combiné avec des substances étrangères faisant 
partie de la mine. 

Minera lisateur. Substances qui , combinées dans le minérai avec 
les substances métalliques , en changent les propriétés et les 
caractères physiques. 

Micromètre. Instrument pour mesurer les objets d’une grande 
ténuité. 

Microscope. Instrument simple on composé, destiné à, grossir les 
objets. 

Milieu. Corps qui livre passage aux autres et qui les environne. 

Mines. Substances enfoncées dans la terre, d’où l’on extrait les 
métaux , le sel gemme , etc. 

Minéralogie. Elle a pour but principal l’bistoirc de chaque espèce 
minérale, celle de ses variétés, et les indications générales pro- 
pres à les réunir en familles, en genres et en espèces, afin de les 
rendre plus aisées à reconnaître. 

Moffettes. Gaz délétères, ainsi nommés par les mineurs, qu’ils dis- 
tinguent en suffocante et éteignant les chandelles, et en moffette 
inflammable. La première sc compose, pour la plus grande par- 
tie , de gaz acide carbonique , et règne vers le fond de la mine ; 
la seconde est du gaz hydrogène carboné qui remplit les surfaces 
supérieures, et qui produit des explosions accompagnées des 
accidens les plus graves, quand on y entre imprudemment 
avec une lumière autre que la lampe de sûreté de Davy. 
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Molécules. Particules des corps dans une division extrcine. On 
nomme molécules constituanles celles qui, étant de nature dif- 
férente, constituent un corps composé , et intégrantes les par- 
ticules d’un corps simple ou composé. 

Mollesse. Etat des corps dans lesquels les molécules glissent les 
unes sur les antres. 

Mortier. Mélange de cliaux et do sable. 

Moufjle. Petit four en terre employé dans la coupellation. 

N. 


Nature. On désigne par ce nom l’ensemble des êtres qui composent 
l’univers , et des lois qui les régissent. 

Négatif. Fluide électrique que produit la résine par le frottement. 
Nids. Petits amas friables de forme très irrégulière. 

Noyaux. Petits amas, ordinairement solides , affectant la forme 
des amandes. 


O. 


Ohliqu' angle. Ligne formant un angle oblique. 

Ocre. Espèce de mine de fer. 

Octaèdre. Corps solide à huit faces ; octaèdre rhomboïdal , fig.7l. 
— A base rectangle , üg. 77. Régulier , fig. 43. — A bases 

de parallélogramme ohliqu’angle , lig. 78. 

Octaèdrile. Mine de titane pyramidal. 

Octogone. Figure qui a huit angles et huit côtés. 

Opaques. Corps (|ui ne sc laissent pas traverser parla lumière. 

Oxigène. Fluide élastique (|ui entre pour 0,21 dans la composition 
de l’air atmosphérique qu’il rend propre à la combustion et à 
la respiration. 


P. 


Pachomètro. Instrument inventé par M. Benoît pour mesurer 
l’épaisseur des glaces; on peut voir sa description dans la Phy- 
sique amusante de M. Julia de Fontenelle. 

Parallélogramme. Figures dont les côtés opposés sont parallèles. 
Voy. fig. 36. 
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Pâtes. Verres colorés et destinés à imiter les pierres précieuses. 

Pesanteur. Propriété commune à la matière. — Force en vertu de 
laquelle tous les corpstendentà se porter vers le centre du globe 
par l’effet de rattraclion. La pesanteur des corps est en raison 
directe de leur densité. Voy. Poids. 

Pesons. C'est ainsi qu’on nomme la balance qui, par la flexibilité 
du ressort , indi(|uc le poids des corps. 

Phosphore. Radical de l’acide phospbori<{ue. 

Phosphorescence. Lueur sans chaleur que contractent certains 
corps. 

Pierres. Sous ce nom collectif, on comprend une classe très nom- 
breuse de minéraux de nature et de composition diverses. Celles 
qui sont destinées à servir d'ornement à la bijouterie portent le 
nom de pierres précieuses; les calcaires ont pour base la chaux; 
les quartzeuses ou siliceuses, le quartz; les magnésiennes, la 
magnésie , etc. 

Pinsbech. Laiton contenant une plus grande proportion de zinc. 

Poids spécifique. Pesanteur relative des masses et non du volume. 

Pôles. Extrémité d’une ligne droite perpendiculaire à un plan cir- 
culaire par l’axe duquel elle passe. 

Polygone. C’est une figure ijui a plusieurs côtés et plusieurs an- 
gles, et dont le nom varie suivant le nombre de ces côtés et de 
ces angles. Ainsi, on les appelle pentayono, hexagone, hepta- 
gone, octogone, ennéagone , décagone , on décagone , dodéca- 
gone , pcntadécagone , suivant que la figure a cinq , six , sept , 
huit, neuf , dix , onze, douze ou quinze côtés. 

Le polygone est dit équilatéral , quand tous les côtés sont 
égaux ; régulier , lorsqu’il est en même temps équiangic et 
équilatéral. 

Pores. Espaces compris entre les molécules des corps. 

Positif. Fluide électrique dégagé du verre par le frottement; on 
le nomme aussi vitreux. 

Potasse, alcali végétal. C’est un oxide provenant de l'union de 
l’oxigène avec le potassium. 

Prisme. Solide terminé par plusieurs plans, dont les deux opposés, 
qui en sont les bases, sont des polygones égaux, parallèles et 
semblablement situés, et tous les autres plans sont des parallé- 
logrammes. ÎVous allons présenter ({uciques-unes de ses varia- 
tions. 

l** Le prisme droit à bases de parallélogramme oblitju’anglc 
(fig.63). 

2“ Prisme hexagone irrégulier (fig. 64). 

3* Prisme octogone irrégulier (fig. 73). 

:iü. 
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4* Prisme carré (fig. 72). 

0‘' Prisme à base rhombo (&g. 62). 

6° Prisme à base de parallélogramme obliqii’angle (fig. 72). 
7° Prisme octogonal portant à ses bases un anneau de facettes 
(fig. 75). 

8® Prismes rhomboïdaux groupés (6g. 76). 

Propriétés. Qualités qui appartiennent à chaque corps en parti- 
culier. 

Pyrites ou sulfures. Composés natifs de soufre et d’un métal. 
Pyro-électrique. Corps susceptible de s’électriser par le calorique. 
Pyromètre. Instrument destiné à mesurer les hautes températures.' 
Pyrophores. Corps qui s’enflamment par le contact de l'air. 


Q' 


Quarts. Synonime de silex. 


R. 


Radical. Base des corps composés. 

Réactifs. Nom donné aux substances employées dans les analyses 
chimiques pour reconnaître les corps par les changemens sensi- 
bles qu’elles leur font éprouver. 

Réfractaires. Corps infusibles ou exigeant une très haute 
rature. 

Réfraction. Changement de direction qu’éprouvent les rayons lu- 
mineux lorsqu’ils tombent obliquement d’un milieu dans un 
autre dont la densité n’est plus la même, et qui les rapproche 
ou les éloigne delà perpendiculaire, suivant que ce milieu est 
moins ou plus dense que le premier. 

Réfringens. C’est ainsi qu’on nomme les milieux qui produisent la 
réfraction du rayon lumineux. 

Rhomhe. Figure terminée par quatre côtés dont tous les côtés sont 
égaux , et non par les angles , n’y ayant que les angles opposés 
quilcsoient. foy. fig. 61. 

Rhomboèdres. Variétés durhombe. Fby. fig. 42 et 61. — Rhom- 
boèdres groupés. Yoy. 6g. 81. 

Roches. Masses de pierres adhérentes à la terre, d’une étendue et 
d’une hauteur plus ou moins considérable. On les divise en pri- 
mitives, secondaires et tertiaires. 
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Rognon». Petits amas plus ou moins arrondis, souvent étrangles , 
et d’un volume au moins égal à celui du poing. 


S. 


Salle. .\mas de grains pierreux sans adhérence entre eux. 

Safre. Résidu que laisse le cobalt, après que l’arsenic, le sou- 
fre, etc., en ont été chassés par la calcination. 

Salifiahles (bases). On donne ce nom aux alcalis et aux oxides 
susceptibles de s’unir aux acides à l’état salin. 

Saasolin. Acide borique natif. 

Sel». Composés d’un acideet d’unebase salifiable. Ils sont neutres 
quand la saturation est complète, et qu’ils ne manifestent au- 
cune des propriétés de l’acide ni de la base ; sur-sels , quand il y 
a excès d’acide , et sous-sels , qua^d y a excès de base. 

Sélénite. Gypse spatbique. 

Silice. L’une des terres primitives reconnue par Davy pour être un 
composé d’oxigène et d’un principe combustible. Elle constitue 
les silex, les pierres (juartzeuses , etc. 

Sory. Nom donné par les anciens au fer sulfaté. 

Soude. Alcali minéral. Oxide composé ù^hoxigène etdesorftM»». 

Spath. Nom générique de tous les minéraux feuilletés qui accom- 
pagnent les mines. 

Concrétions pierreuses qui se forment dans les grottes, 
les cavernes, etc. 

Stalagmites. Mamelons plus ou moins élevés qui se forment sur le 
sol dans’les grottes, les cavernes , etc., et qui vont se joindre 
quelquefois aux stalactites. 

Strass. Verres colorés ou incolores pour imiter les pierres précieu- 
ses (|ui ont reçu leur nom de celui de Strass, joaillier, qui les 
mit le premier en vogue. 

Sublimation. Procédé par lequel on volatilise par la chaleur cer- 
taines substances qui , par le refroidissement, reprennent leur 
forme solide et souvent cristalline. 

Sulfatés (sels). Produits par l’acide sulfurique et une base. 

T. 


Ténacité. Propriété qu'ont les fils métalliques de supporter un ti- 
raillement ou des poids plus ou moins forts sans se rompre. 
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Terres. Masses pierreuses ou pulvérulentes qui forment les iiion- 
tajnos, les vallons et les plaines et que l’analyse chimique u 
démontré être des mélanges variés des neuf terres primitives aux- 
quelles on n donné les noms de ftari/e, alumine, chaux, stron- 
iiane, magnésie , silice, glucine , zircone, yttria. 

Terre à foulon. Terre argileuse ou alumineuse d’un blanc verdâ- 
tre. 

Terre de Sienne. Terre argileuse ocrasséc d’Italie ayant une cou- 
leur brune avec une teinte orangée. 

Terre jaune. Ocre siliceuse et argileuse. 

Terre verte. Terre silicée ocrassée et potassée. 

Tétraèdre ou quadrilatère. Solide à quatre faces; — groupés; 
roy. fig. 76. 

Tétragonc. Qui a quatre angles et quatre côtés. 

Thorine. Oxide de tliorinium. 

Tinkal. Borax brut. 

Titanites. Mines de titane contenant le métal à l’état d’oxide. 

Translucides. Corps qui ne se laissent traverser que faiblement 
par la lumière. 

Transparens. Corps qui donnent passage à la lumière. 

Trapèze. Quadrilatère dont les cotés ne sont point égaux ni pa- 
rallèles. 

Trapézoïde. Quadrilatère dont deux côtés seulement sont paral- 
lèles. 

Trapps. Werner comprend sons cette dénomination plusieurs 
suites de roches ou formation de roches, principalement carac- 
térisées par la présence de la hornblende et du fer noir argileux . 

Trapp-tuf. Composé de masses de basalte, d’amygdaloîde , de 
grés, de hornblende , etc., le tout cimenté par une base argi- 
leuse formée par du basalte ou de la waeke décomposée. 

Triangle. Figure qui a trois côtés et trois angles. Voy. fig. 31. 

Tripoli ou pierre pourrie. Schiste siliceux ocrassé d’un gris jau- 
nâtre. 

Trôna. C’est ainsi ({u'on nomme en Afri({uc le carbonate de soude 
natif. 

Tuf calcaire. Synonyme de barre de chaux carbonatéc. 

V. 

Veines. i\oni donné aux fentes ou crevasses des montagnes ou ro- 
ches remplies d’un minérai. Ce sont de petits filons longs, 
étroits , simples ou ramifiés, droits ou contournés. 
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Vert de montagne. Cuivre carbonate. 

Volatil. Corps qui se réduisent facilement en vapeurs. 

Volcans. Combustion de masses énormes de bitume qui se trou- 
vent enfouies dans le sein de la terre. 

Volume. Etendue des corps ou espace qu’ils occupent. 

w. 


Waeke. Minéral qui tient le milieu entre l’argile et le basalte. 
Wadblack on wadnoir. Manganèse terreux du Dcrbysbirc. 

Y. 

Yttria. Terre nouvellement découverte (en 1794 j, que l’on croit 
être un oxide d’yttrium. 


Z. 


J.irconc. Terre découverte en 1789. C’est un oxide de zirconium. 
Zundererz. Mine d’argent semblable à de l’amadou. 


Fl\. 
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cuivre, de zinc* d’ar- 
gent, d’or et de platine. 46 

— d’une météorite tombée 
dans le Naine (Ét. -Unis). 373 


— de deux météorites tom- 


bées l’iinc à Zaborrica , 
en Wollynie, et l’autre à 


Lypna,en Pologne. 

373 

— du fer météorique. 

384 

Anatase. 

141 

Andalousite. 

272 

Andréolite. 

291 

Anthophyllite. 

272 

Anthracides. 

187 

Anthracite. 

192 

— schisteuse. 

id. 

— en colonnes. 

193 

Antimoine. 

39-67 

— natif et puriOé. 

• 28 

— rouge. 

182 

Antimoine ( sels à base de 

protoxide. ) 

39 

Antimonides. 

68 

— de nickel. 

id. 

— d’argent. 

id. 

Antimonoxides. 

136 

Apatite. 

256 

Aphrysite. 

308 

Apophyllite. 

340 

Apyre de Haüy. 

309 

Ardoise. 

321 

Arendate. 

279 

Aperçu historique. 

55 

Aragonite. 

231 

•— cristallisée. 

332 

— maclès. 

id. 

— aciculaire. 

id. 

— corallotde. 

id. 

— llüs-ferri. 

id. 

— bacillaire. 

id. 

— fibreuse. 

id. 

Argent. 

39 

— arsénifère. 

27 

— corné. 

157 

— muriaté. 

id. 

— puriüé. 

78 

— rouge. 

123 
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Argent (sels à base d’oxtde). 39 

Arsénioxides. 

134 

— natif. 

77 

Asbeste. 

336 

— liydrargifère. 

id. 

— lignil'orme. 

338 

Argiles. 

312 

— commune. 

id. 

— à potier. 

313 

— élastique. 

id. 

— ainpélile. 

317 

Aspect. 

18 

— biganée. 

316 

Asphalte. 

198 

— brûlée. 

407 

— rétin. 

' IM 

— ciniolite. 

316 

Atakamite. 

251 

■— de Montereau. 

314 

Augite. 

344 

— figuline. 

315 

Automalite. 

109-115 

— kaolin. 

313 

Axinithe. 

375-308 

— légère. 

— lithoniarne. 

— marneuse. 

— ocreuse. 

316 

id. 

id. 

id. 

Azotides. 

B 

155 

— plastique. 

— smcctique. 

313 

Baicalite. 

344 

id. 

Barioxidc. 

119 

— bitumineuse. 

317 

Barite. 

id. 

— alumineuse. 

320 

Baritime deKirwan. 

353 

— à polir. 

407 

Barium. 

33-58 

— endurcie. 

317 

Basalte. 

285 

— schisteuse. 

318 

Basaltine octaèdre. 

344 

— tripoli. 

id. 

Berzélite. 

303 

Argilite de Kirwa. 

321 

Bilostein. 

273 

Arsénintes. 

212 

Bismuth. 

36 

— de chaux. 

m 

Bismuth natif. 

2û 

— de cobalt. 

id. 

— purifié. 

id. 

— de cuivre. 

212 

Bismuthoxides. 

143 

— de plomb. 

211 

Bi-sulfure de fer. 

166 

Arsenic natif. ^ 

62 

Bitumes. 

197 

Arsenic purifié. 

65 

— naphte. 

id. 

— en fleur. 

221 

—de Judée. 

' 198 

Arsenic blanc ou deuloxide 

— élastique. 

199 

d’arsénic , acide 

arsé- 

Blattézéolite. 

307 

nieiix. 

4Û 

Blende. 

170 

Arsenides. 

63 

Bois de montagne. 

338 

— d’argent. 

— d’antimoine. 

id. 

Bol. 

316 

id. 

Boracite. 

214 

— de cobalt. 

64 

Borates. 

id. 

— de nickel. 

id. 

— de magnésie. 

id. 

Arsenides doubles. 

65 

—de soude. 

215 

— de cobalt et de fer. 

id. 

Borax. 

id. 
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Botryolite. 217 

Bournonite. 172 

Bronze. 83 

Bronzite. 341 


Buchoizite de Brandes. 346 
C 


Cacholong. 103 

Cadmioxidcs. 134 

Cadmium. 34 — 62 

Calamine. . 403 

Calcaire primitif. ^ 394 

Calcaire de transition. * 227 

— du Jura. id. 

— des Alpes. id. 

Calcaire stratiforme de pre- 
mière foriùation. 400 

Calcaire stratiforme de se- 
conde formation. 402 

— coquillier. id. 

— de troisième formation'. 403 

Calcédoine. 92 

— quartzifère. 103 

Calcioxide. 1 18 

Calcium. 34—57 

Caoutchouc , minéral ou 

fossile. 199 

— fossile d’Angleterre. 200 

— fossile de France. id. 

Caractères d’imprimerie. 85 
Caractères chimiques des 

minéraux. 30 

Caractères physiques des 
minéraux. 9 

Caractères physiques et chi- 
miques des météorites. 371 
Carbonates. 47 

— doubles. 242 

i — de chaux et de magné- 
sie. 243 

— de chaux, de manganèse 

et de fer. 245 


Carboiiales de fer et de ma- 


gnésicdu llartz. 

246 

Carbonates simples. 

2L7 

Carbonate de chaux. 

218 

— à forme primitive rhom* 


boédrique. 

219 

— de chaux prismatique. 

231 

— d’urgent. 

232 

— de barite. 

233 

— debismuth. 

id. 

— de cuivre. 

234 

Carbonate do cuivre brun. 

id. 

— de fer. 

237 

— de manganèse. 

238 

— de magnésie. 

id. 

— de plomb. 

239 

— de soude. 

240 

— de strontiane. 

241 

— de zinc. 

id. 

Carbone. 

187 

Carbure. 

202 

Carpholite. 

274 

Cassure et structure. 

23 

Célestine. 

360 

Cérine. 

333 

Cérioxides. 

138 

Cérile. 138- 

-325 

Cérium. 36- 

- 69 

Ceylanite. 

109 

Chabasie. 274 - 

-298 

Chalumeau. 

32 

Charbon de terre. 

193 

Chaux. 

Uâ, 

— sulfatée commune. 


— carbonatée primitive. 

220 

— carbonatée grossière. 

228 

— équiaxe. 

220 

— lenticulaire. 

id. 

— inverse. 

id. 

— cuboïde. 

id. 

— prismati(|ue. 

id. 

— dodécaédrique. 

id. 

— métastatique. 

id. 
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CViaux carbon, compacte. 227 
olite oviforme. 2‘28 

_ globulifère do Haûy. id. 

— compacte commune. id. 

le liais. id. 

— — la roche. 229 

— — le banc vert. id, 

— — la lambourde. id. 

marneuse. id. 

— — spongieuse. id. 

— — pulvérulente. id. 

— — concrélionnée de 

Uaiiy. 230 

— calcaire magnésienne 

de Tennant. 244 

Childrenito. 262 

Chlore. 156 

Chlorides. id. 

Chlorures. id. 

—m d'argent. 153 

— ^ de mercure. 157 

— de sodium. 158 

Chlorure de potassium. 159 
Chondrotite. 326 

Chrichtonite. 142 

Chromâtes. 248 

— de fer. id. 

— de plomb. 249 

— double de plomb cupri- 
fère. 249 

Chrome. 37—66 

Chrômite. • 136 

Chromoxides. L35 

Chrysobéril. 113 — 260 

Chrysocolle. 215 

Chrysolite. 26fi— 342 

Chrysopale de Laméthcrie. 266 
Chrysopase. 99 

Classiücation des miné- 
raux. 5Û 

— claFse l'o 53 

— classe 2a QQ 


Classification d’après la mé- 



thode de M. Thénard. 55 

Cobalt. 36—69 

Cobalt gris. 173 

Cobaltoxide. 1 39 

Coccolite. 340 

Colombates. 363 

Colombium. 37—66 

Corindon. 109 

Corindon granulaire. HT 

Cornaline. 99 

Collyrite. 267 

Combinaison de grossisse- 
mens dont l’instrument 
est susceptible. 26 

Combustides non métalli- 
ques et leurs combinai- 
sons. 180 

— ■ gazeux. 151 

Combustides solides. 159 

Corallolde. 332 

Cordiérite. 275 

Corps composés d’hydro- 
gène et d’un autre com- 
bustible. L5I 

Couleur. 18 

Couperose. 337 

Craie. 228 —403 

Craie de Briançon 332 

Crayon noir. 322 

Cronstedite. . 347 

Cristallisation. 9 

Cryolite. 183 

Cubizite. 271 

Cuir do montagne. 338 

Cuivre. 2Q 

— blanc des Chinois. 

— violet. id. 

Cuivre (sels à base de deu- 

toxide). 49 

— gris antimonifère. 178 

— gris antimonifère et 

pTombifère. id. 

— gris arsénifêre. 174 
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Cuivre bleu céleste. 

35 

Eau minérale. 

— natif. 

21 

Eclat 

Cuivre purifié. 

id. 

Ecume de fer. 

— pyriteux. 

176 

Ecume de mer. 

Cuproxides. 

144 

Ekebergite. 

Cyanite. 

266 

Elasticité. 

Cymophane. 

267 

Electricité. 

prine. 

295 

Eléolite. 276 - 


Emeraude du Brésil. 

D. 


— orientale. 

— fausse. 

Daourite. 

308 

— primitive. 

Uatbolite. 

216 

— de Carthagène. 

bothryoïdal. 

217 

— deMorillon. 

Delphinite. 

279 

— l’aigue marine orien- 

Dentde cochon. 

220 

tale. 

Deutoxide de fer. 

128 

— béril bleu. 

— d’étain. 

133 

— verte. 

— d’arsénic. 

135 

— vert pâle. 

— d’antimoine. 

132 

— vert bleuâtre. 

— de cérium. 

138 

— jaune de miel. 

— de cuivre. 

145 

— chatoyante. 

Diallage. 

341 

Emeraude factice. 

Diamant. 

187 

Emeraudine. 

Diaspore. 

116 

Eraéril. 

Dichroïte. 

275 

Epidote de Uaüy. 

Diopside. 

344 

— calcaire. 

Diopsie. 

345 

Epsomite. 

Dioptase. 

326 

Esprit de sel. 

Dolomite. 

243 

Essai d’analyse des sels. 

— commune ou genue. 

id. 

Essonite. 

— brune. 

244 

Etain. 36 

— en colonnes. 

id. 

— de vaisselle. 

— compacte. 

245 

Etain (sels à base de pro- 

Division de l’ouvrage. 

4 

toxidc). 

Ductilité. 

Ifi 

— à base de deutoxide. 

Dunkles-Weisgül tigerz . 

129 

Etat naturel des métaux. 

Dureté. 

15 

Euclasc dellaûy. 

Dypire. 

276 

Eudyalitc. 

Dystène. 

V 

266 

Eukalrite. 

Examens des objets et dé- 

ti* 


couvertes faites dans le 

Eau. 

153 

règne minéral. 
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12 

129 

327 

346 

12 

2Q 

305 

277 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

277 

278 
id. 
id. 

279 
149 
326 

m 

279 

28ü 

359 

207 

42 

325 



41 

id. 

54 

281 

347 

181 
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Fahlertz. 

Fahlnnltc tendre. 

Famille des hydrogënides. 

— des azotides. 

— des chlorides. ' 

— des sulfurides. 

— des séle'nides. 

— des phtorides. 

— - des anthracides. , 

— des arsëniates. 

— des borates. 

— des carbonates. 

— - des chromâtes. 

— des hydro-chlorates. 

— des mellates. 

— des molybdales. 

— des oxalates. 

— des phosphates. 

— des silicates. 

— des sulfates. 

— des tantalates ou Co- 
lomba tes. 

— des titaniates. 

*— des tungstates. 

— des urates. 

Fassaïte. 

Fausse topaze. 

Feld-spoth. 

— rhomboïdal. 

— vert de Sibérie. 

— rouge de chair. 

— de Passau. 

— commun. 

— avanturiné. 

— de chaux. 

Feld-spath compacte. 

— de potasse. 

— vitreux. 

— " de soude. 

Felstein de W erner. 276 

Fer. 34—60 


Fer d’aigle. 131 

— natif et préparé. 61 

— oligiste. 126 

— spéculairo. id. 

— lenticulaire. ' 130 

— granuleux. 1 30-— 131 

— lamellaire. 117 — 129 

— irisé. 127 

— spéculaire micacé. id. 

— magnétique. 128 

— oxidulé. ’ id. 

— stalactitique. ■ 130 

— hématite rouge. 130—132 

— compacte. 130 

— argileux. id. 

— hydraté. * id. 

— pseudomorphique. 131 

— fibreux. id. 

— ferreux. id. 

— polyédrique. id. 

— bacillaire. id. 

— brun d’ocre. 132 

— cloisonné. id. 

— limoneux. id. 

— des marais. id. 

— hydraté célite. 131 

— hépatite. id. 

— des prairies. 132 

— magnétique cristallisé '128 

— sablonneux. id. 

— hématite brune. 130 

Fer de lieux bourbeux. 132 

— (sels à base de pro- 

toxide). 41 

— (sels à base de tridoxido 

de fer.) 42 

Ferroxides. ' 126 

Fibrolite. 346 

Fleurs de zinc. 126 

Flexibilité. 17 

Flos-ferri. 232 

Fluates ou phtorates. 48 

Fluate de chaux. - 182 
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178 

270 

mi 

155 

156 
159 
180 
182 
187 
210 
214 
217 

248 

249 

251 

252 

255 
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348 

362 

364 

366 

367 
344 

96 

281 

267 

282 

id. 

id. 

id. 

id. 

282 

283 
id. 

284 
id. 
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Formation de houille indé- 


Grenat rouge coquelicot. 

288 

pendante. 

403 

— cramoisi. 

289 

Forme de fragmens. 

24 

— orangé. 

id. 

Formes extérieure* des mi- 


— de manganèse. 

id. 

néraux. 

22 

— commun. 

id. 

Franklin ite. 

125 

— mélanite. 

290 

Frugardite. 

293 

— prismatique. 

306 



Grenatite, 

id. 

G. 


Grès rouge ancien. 

400 



— bigarré. 

401 

Gadolinite. 117- 

-327 

— de 3« formation. 

402 

Galène. 

Ifiû 

Grossulaire, 

289 

Gahnite. 

115 

Grünstein. 

287 

Gallizinite. 

361 

Guano. 

368 

Gaz hépatique. 

208 

Gurhoâte. 

245 

Gaz hydrogène. 

151 

Gypse. 

354 

■ ' ' per-phosphoré. 

152 

■— primitif. 

395 

— — sulfuré. 153—205 

Gypse compacte. 

355 

Gieseckite. 

346 

— pierreux. 

id. 

Giobertite. 

238 

— terreux. 

356 

Giosite. 

U4 

— laraelleux, grenu. 

id. 

Glaubéritc. 

362 

— spatiqucou sélénite. 

id. 

Glucine. 

US 

— lamelleux, écailleux. 

357 

Gluuinoxides. 

id. 

•— primitif. 

395 

Gisement des minéraux. 

49 

Gypse stratiforme de pre- 


Gismondinc. 

342 

mière formation. 

401 

Gneiss. 

390 

— de seconde. 

402 

Goniomètre. 

13 



Grammatit . 

336 

0. 


Gninite. 

389 



Graphite. 

202 

Happeraent. 

18 

— compacte. 

id. 

Hatcbétinc. 

199 

— écailleux. 

id. 

Haüync. ^ 

291 ^ 

Grauwaeke. 

398 

Hédenbergite. - 

345 V- 

Grauwacke commune. 

id. 

Héliotrope. 

292 i 

— schisteuse. 

id. 

Helvine. 

293 

Grenat. 149— 

-287 

Hématite brune. 

130 

— de fer. 

288 

Hermatome de Haüy 

291 

— ^ précieux 

id. 

Hisingérite. 

345 

— noble. 

id. 

HornÜende. 

293 

— oriental. 

id. 

— commune. 

id. 

— de chaux. 

287 

— duliB jrador. 

294 

— blanc duVésuTC. 

270 

— schisteuse. 

id. 
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Hornblende basaltique. 

294 

Hydrogénides. 

151 

— et feld-spalh réunis. 

393 

Hydroxide de silicium. 

103 

— grenue. 

id. 

— de manganèse. 

123 

— schisteuse. 

id. 

— d’urane. 

138 

Hornblende et mica réunis. 

id. 

Hydroxide de fer. 

130 

Houille. 

193 

Hydnire. 

151 

— éclatante. 

192 

Hydrure gazeux. 

id. 

~ deKilkenny. 

id. 

— de carbone ou gaz 


— picifornie. 

195 

hydrogène proto- car- 


— indépendante. 

404 

boné. 

id. 

Huile de Gabian. 

298 

— mofette des mines. 

152 

— pétrole. 

id. 

•— feu grisou. 

id. 

— de vitriol. 

2Û6 

Hyperstène. 

341 

Humboldite. 

255 



Hyacinthe. 

323 

L 


— de Ceylan. 

324 



— orientale. 

id. 

Ichtyopbthalmite. 

340 

— occidentale. 

id. 

Idocrase de Haüy. 

295 

— miellée. 

id. 

Ilvaïde. 

342 

— la belle de Dissentis. 

id. 

Indianite. 

282 

— brune des volcans. 

id. 

Indicolite. 

309 

— de Compostellc. 

id. 

lolitc. 

275 

— deHaüy. 

325 

Iridium. 38 

-82 

Hyacinthe factice. 

15Q 

Isérine. 142- 

-365 

— blanche cruciforme. 

291 



Hyacinthine. 

295 

J. 


Hydrate cristallisé. 

131 



Hydrargilite de Davy. 

259 

Jargon de Ceylan. 

326 

Hydro*arséniates. 

213 

Jaspe. 

lûl 

— de cuivre prismatique 


— agate. 

102 

oblique. 

id. 

— commun. 

101 

— de cuivre rhomboédri- 


— égyptien. 

id. 

(|ue. 

id. 

— égyptien rouge. 

102 

de cuivre octaédrique. 214 

— égyptien brun. 

lûl 

Hydro-carbonate de cuivre 


— rubané. 

102 

vert. ' 

235 

— opale. 

id. 

— de cuivre bleu. 

id. 

— porcelaine. 102- 

-407 

— de zinc. 

242 

Jayet. 

195 

Hydro-chlorates. 47— 

■249 



— d’ammoniaque. 

250 

K. 


— de chaux. 

id. 



— de cuivre. 

id. 

Kaneeltein de Werner. 

325 

Hydrogène. 

151 

Kaolin. 

285 


Digili/ed by Copgli 


Karabé. 

( 435 ) 

2Û1 Magnésite. 238—327 

Karinthine. 

335 Hagnéshydroxide. 

US 

Karslënite. 

353 Blagnésoxides. 

HZ 

Killinite. 

346 Magnétisme terrestre. 

21 

Klaprothite. 

262 Malachite. 

235 

Knébelite. 

347 Malacolite. 

344 

Koupholite. 

3D4 — d’AbiIdgaard. 

345 

L. 

Manganèse. 34- 

—59 

Manganésoxides. 

123 

Laboïte. 

2S5 Marbres. 

221 

Laine philosophique* 

126 — simples. 

222 

Lait de montagne. 

229 — blancs. 

id. 

— de roche. 

id. — de Paros. 

id. 

Laiton. 

89 — de Carrare. 

id. 

Lapis lazuli. 

295 — deLuni. 

id. 

Lathialite, 

291 — penteliques. 

id. 

Laumonite. 

297 — noirs. 

id. 

Lazurite. 

295 — rouges unicolores. 

223 

Leelite. 

346 — griotte d’Italie. 

id. 

Lenzinite. 

id. — beau Languedoc. 

id. 

Lépidolite. 

298 — rouge sanguin. 

id. 

Leucite. 

270 — jaunes. 

id. 

Licbt-Weisgültigerz. , 

179 — jaune antique. 

id. 

Liège de montagne. 

338 — simples veinés. 

id. 

Liévrite. 

342 — du Poitou. 

id. 

Lignite. 

195 — grand antique. 

id. 

— jayet. 

id. — Sainte-Anne. 

id. 

— terreux ou friable. 

196 — bleu turquin. 

id. 

— 6breux. 

id. — bleu antique. 

id. 

Ligurite. 

347 — fausses griottes. 

id. 

Lin des montagnes. 

337 — incarnat. 

id. 

Liste des masses de fer natif — brèches. 

id. 

qu'on suppose être tom^ 

- — brocatclles. 

id. 

bées du ciel. 

383 — universels. 

324 

Lithine. 

121 — le grand deuil. 

id. 

Lithioxides. 

— le petit deuil. 

id. 

-Lithium. 34 — 58 — brèche violette. 

id. 

Lithrode. 

276 — composes. 

id. 

Lucullite. 

231 — vert d’Egypte. 

id. 

Lune d’argent. 

l&l — — de mer. 

id. 

V WI 

de Florence. 

id. 

' iu • 

— — deSuze. 

id. 

Magnésie. 

217 — micacés ou cypolins. 

id. 
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Marbre campan. 

— campan isabelle. 

— Lumachellcs. 

— drap mortuaire. 

— de Narbonne. 

— de Lucy-le-Bois. 

— le petit granité. 

— encrinites. 

— d’Astracan. 

— rougeâtres. 

— onix. 

Marnes. 

— terreuse. 

— endurcie. , 

Marne tendre. 

Marne argileuse. 
Mascagnine. 

Mellates. 

^ — d’alumine hydraté 
Mclilite. 

Mellite. 

Ménakanite. 

Mercure. 

Mercure natif. 

— argentifère 

Mercure { sels 
protoaide ). 

— Sels à base de deu- 
toxide. 

— muriaté, calomel. 
Mésotype. 

Mésolyte. 

Métal du prince Robert 

— de la reine. 
Métalloxides. 

Métaux. 

Métaux terreux non obte 

nus cnc 
tullique. 

Métaux alcalins , ou mé- 
taux susceptibles d’ab- 
sorber l’oxigène à la plus 


à base de 


( 436 ) 


224 

haute température , et 


id. 

de s’unir à l’oxigène de 


td. 

l’eau , en la décomposant 
à la température ordi- 


id. 

57 

id. 

naire. 

225 

Métaux acidifiables. 

62 

id. 

— non acidifiables. 

67 

id. 

Météorites. 

36J 

id. 

Météorites dont on peut 


id. 

assez exactement 6xer la 


226 

date. 
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